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Feu monsieur Jacques Forster a formé pendant quarante années une très-belle collection de minéraux, en général du format de deux à trois pouces, qui a été continuée, depuis 1806 jusqu'en 1820, par M, Henri Heuland , et enrichie par lui des pièces les plus précieuses. Cette collection a été vendue , en 1820, à M. Charles Hampden Turner, et il fut décidé que le catalogue raisonné serait publié. La description en fut confiée à M, Ar- .*nand Lévy, qui, à cette époque, habitait la
ville de Londres. En donnant ce travail à M. Lëvy, M. Heuland ne crut pas devoir faire de traité avec lui : il lui comptait une somme de tant par mois. Mais il ne tarda pas à se repentir de son peu de prévoyance et de précaution. Au bout de sept années, M. Lévy, assurant que les dessins des planches étaient terminés^ ainsi que les tables contenant les mesures des angles des cristaux, proposa de publier l'ouvrage à Bruxelles, où il devait former un établissement avec un de ses amis^ et où la publication entraînerait moins de frais qu'en Angleterre. M. Heuland accepta la proposition, et consentit à payer iOO livres sterling en plus pour que M. Lévy pût se fixer en Belgique. C'était en juin 1827. Aussitôt arrivé à Bruxelles, on se mit à l'œuvre, et M. Walilen, Fimprimeur, et M. Pletînckx, le lithographe, commencèrent chacun le travail qui le concernait; et M. Lévy tirait par mois siir M. Heuland 15 livres sterling pour diriger l'impression du texte et des planches. Cette opération durait depuis le mois d'août 1827, lorsquen novembre 1828 M. Lévy, après avoir touché plus de deux mille livres sterling d'émoluments, sans égard à ses engagements et aux justes représentations de M. Heuland, abandonne et son travail et l'entreprise, pour
prendre un professorat à Liège, professorat qui au reste ne l'aurait pas empêche de continuer à surveiller Timpréssion de Touvrage. Mais il n'en fut point ainsi , et rien ne se fit depuis cette époque jusqu'en 1832, où les événements et changements politiques déterminèrent le retour de M. Lévy en France. Ce professeur, alors, promettait bien de terminer les planches, mais il promettait toujours, et n achevait rien. Cependant, pour que la grande somme déjà consacrée à l'exécution de cet ouvrage ne fut pas perdue, M. Heuland finit par avoir recours à l'amitié et à l'extrême obligeance de M. Henri James Brooke, qui, de concert avec son fils^ M. le docteur Charles Brooke , lui ont découvert à Londres un jeune homme, M. £. Brookes, qu'ils ont chargé de terminer ce travail. Ce jeune homme, avec le secours de leurs instructions, est parvenu à exécuter les dessins des trente-quatre planches qui restaient à faire, et cela aussi bien que M. Lévy aurait pu le faire lui-même. Si cet ouvrage, qui contient des descriptions et des figures des cristaux d'un grand nombre de substances très-rares, et beaucoup de nouvelles variétés de forme, est enfin terminé , ce n'est pas sans peine comme on vient de le voir. Mais aussi M. lleuland peut dire avec vérité et sans crainte d'être contredit,qu'il lui serait îm-
possible de présenter une autre pareille collection, quelque somme d'argent qu on y pût consacrer. La classification est à peu près celle de M, Haîiy. M. Lévy a. cru plus commode au lecteur de placer les symboles des pans sur les figures, au lieu des lettres usitées par le célèbre cristallographe. Quant à la collection, il sera permis à M. Heulaqd d'avouer que c'en est le mérite et le choix qui Font excité à faire entreprendre cet ouvrage, dans Tespérance qu'il contribuerait à étendre la connaissance des minéraux. Depuis 1820, la collection a reçu, et du propriétaire et de M. Heuland, pendant que la description se faisait chez lui, des additions importantes, M. Turner pensant avec justesse que le mérite en souffrirait s'il ne la tenait au niveau des nouvelles découvertes.
Sans blesser la délicatesse de M. J. B. Pentland , actuellement consul-général de Sa Majesté Britannique à Bolivia, M. Heuland se permet de rendre hommage publiquement à son amitié et aux services qu'il lui a rendus durant l'impression.
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CHAUX
PREMIÈRE ESPÈCE
CHAUX CARBONATÉE RHOMBOÉDRIQUE.
Caracthreê définie.
Yauqukliv.
Analyêe.CiYïaXJOL ^S»]!, Formule chimique, G a G<.
Acide carbonique. . 43.
Forme primitive. Rhomboïde obtus de io5°5'.
Clipage. Très-facile parallèlement aux faces de la forme primitive , et quelquefois parallèlement aux faces des modifications a^ et h\
Pesanteur spécifique. 2.721.
Réfraction. Double à un degré très-sensible , même à travers deux faces parallèles. Le rapport du sinus d'incidence au sinus de réfraction y pour les rayons ordinaires ^ est celui de 5 à 3.
2 CHAUX CARBOKATÉE.
Caractères indéfinie. .
Chimiques. Soluble avec effervescence dans l'acide nitrique. La solution précipite abondamment par Toxalate de potasse.
Cassure. Lamellaire , quelquefois conchoïdale.
Dureté. Se laisse rayer facilement par la pointe d un couteau.
Couleur. Blanche et transparente dans Tétat de pureté , mais offre aussi dans l'état de mélange et dans les différens états d aggrégation des molécules , diverses couleurs et divers degrés de transparence jusqu'à l'opacité. L'éclat qui est ordinairement vitreux , est quelquefois mat , nacré et soyeux.
Électricité. L'électricité développée par le frottement, est vitreuse. Dans les fragmens rhomboïdaux dits spath d'Islande , la pression suffît pour y développer une électricité très-énergique.
1 '« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p .
Rhomboïde obtus. ( Primitive , Haûy. ) Fig. i , pi. L
N% i". Cristaux blancs et translucides sur pierre calcaire noirâtre; Ecosse.
2"« VARIÉTÉ , SIGNE REIPRÉSENTATIF. a.
Rhomboïde tres-obtus. ( Fig. 2 y pi. I. )
1 . Jaunâtre , cristaux engagés entre eux en forme de rose ; Offenbanya , Transylvanie.
La base avec un peu de cuivre pyriteux amorphe.
CHAUX CARBONATEE. 3
5"« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, i.
Rhomboïde ohtuê. (Éqniaxe, Hady.)
2. Blanche . transparente , éclatante , cristaux groupés dont quelques-uns ont les angles inférieurs remplacés par de petites faces triangulaires ; sur du quarz hyalin prisme , scintillé de fer carbonate blanc en forme de rose , arec un peu de cuivre pyriteux jaune ; mine Wheal Friendshîp , prés de Tayistock dans le Devonshire , Angleterre.
3. Blanche , grands cristaux engagés entre eux , avec fer sulfuré blanc dentelé , sur du quarz ; Schemnitz , Basse- Hongrie.
4. Blanc-roussâtre , grands cristaux disposés les uns audessus des autres avec leurs axes presque parallèles , sans adhérence; Garrigill près d'Alston, Cumberland, Angleterre.
5. Blanche , cristaux très-nets , avec de beaucoup plus petits cristaux de la même variété qui recouvrent entièrement de grands cristaux pyramidaux indistincts de la même substance y Schemnitz.
6. Blanche, petits cristaux arrangés régulièrement, et recouvrant les faces d'un dodécaèdre aigu y sans gangue; Garrigill.
7. Blanche , luisante, petits cristaux recouvrant des mamelons de spath perlé ; OflFenbanya , Transylvanie.
La base est chargée de plomb sulfuré , et de zinc sulfuré lamellaire.
8. D'un blanc mat , cristaux très-serrés les uns contre les autres , dont la base est accompagnée d'un peu de plomb sulfuré , et de fer sulfuré ; Garrigill.
9. Blanche , opaque , petit groupe de cristaux placés régulièrement les uns au dessus des autres, de manière que leurs axes paraissent situés dans la même ligne ; Garrigill.
Blanche, petits cristaux très-réguliers , recouvrant
les cristaux d'un groupe d'améthyste prismée pâle , avec spath perlé ; Schemnitz, Basse-Hongrie.
11. Blanche, transparente, petits cristaux trés-nets, groupés sur pierre de corne , avec fer sulfuré et un peu de zinc sulfuré; Schemnitz.
12. Rouge très-pâle, grands et petits cristaux, dont quelques-uns appartiennent à la variété dodécaèdre raccourcie, sur du schiste micacé avec argile jaune ;Naila près de Bayreuth , Franconie.
i5. Noirâtre bronzée, petit groupe de cristaux dont toutes les faces sont enduites d'une croûte de fer sulfuré , avec un peu d'argent rouge ; mine Himmelsfûrst près de Freyberg, Saxe.
i4. Couleur de calcédoine bleuâtre , cristaux dont les faces sont composées de petites lames arrangées parallèlement aux diagonales horizontales , avec chaux carbonatée magnésienne primitive et basée , et quarz hyalin prisme , scintillé de très-petits grains de cuivre pyriteux; Guanaxuato , Mexique.
i5. Bleuâtre, opaque, cristaux engagés entre eux , les faces sont terminées vers les arêtes inférieures par des bandes blanches , opaques , au milieu desquelles se trouve une ligne noirâtre ; Garrigill , Alston , Cumberland.
1 6. Blanche , petits cristaux empilés de manière à former de petits prismes, incrustés d'aiguilles de fer hydrooxidé , sur améthyste ; Schemnitz.
17. Blanc-verdâtre , petits rhomboïdes empilés , s'oflFrant sous l'aspect de petits prismes dodécaèdres , avec chaux carbonatée magnésienne primitive , sur du quarz dont la base est chargée de plomb sulfuré , de zinc sulfuré et de cuivre pyriteux ; Oflenbanya , Transylvanie.
i8. Grisâtre, petits groupes en forme de rose, sur du quarz hyalin prisme , chargé de très-petits cristaux primitifs de fer carbonate ^ Schemnitz.
Les petits rhomboïdes de cette dernière substance forment par leur réunion de plus grands cristaux pyramidaux. La gangue est du quarz ayec fer sulfuré cubique.
19. Blanche , opaque , grands cristaux groupés comme les précédens; vers les bords, les cristaux sont diaphanes; sur du linc sulfuré noir lamellaire , avec fer sulfuré pseudomôrphique en lames hexaèdres ; environs de Freyberg y Saxe.
20. D'un blanc laiteux, cristaux très-serrés dont les bords seuls sont visibles; ils sont assez luisans pour avoir été pris pour de la chaux carbonatée magnésienne ; avec phosphate d'alumine globuleux et terreux ^Kanioak , Fiord Omenak, Groenland.
Rh&mboïde ohtuê produit par un déeroiê*etnent par deux rangées en hauteur eur ha angles inférieure du primitif. Il résulte de cette loi de décroissement que le rhomboïde secondaire est semblable au primitif, et que par conséquent le clivage est le seul moyen de découvrir son origine. (Fig. 5 , pi. I ).
31. Blanc-jaunâtre , opaque , petits cristaux placés dans one géode calcaire, avec cristaux de mésotype pyramidée difei^ns , couleur de chair , et deux cristaux d'analcime trapézoïdale ; Montecchio Maggiore dans le Vicentin.
5"* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, e.
Rhomboïde un peu aigu^ ( Cuboïde , Hauy. )
22. Blanc-jaunâtre , cristaux groupés, recouverts d'une légère pellicule de chaux carbonatée opaque, jaune , sur stilbite radiée dont la base est colorée par le talc chlorite ; Vaagoe, Feroë.
!i3. Brun-jaunâtre, groupe de cristaux â faces rabo-
teuses sans adhérence ; mine prince Maximilian , Andréasberg , Hartz.
24. Brunâtre , cristaux engagés entre eux, dont les faces présentent un aspect velouté , et dont les sommets ont une teinte bleuâtre, sur apophyUite épointé à base de Wacke; Hestoé, Feroë.
25. Blanc-grisâtre , cristaux groupés , avec anthracite; Kongsberg, Norwège.
26. Jaune, groupe de grands cristaux à faces un peu bombées , avec de j^us petits cristaux d'une variété dont
••. . lit
le signe crîstallographique est probablement a e e ;
mine Samson , Andreasberg , Hartz.
6™** VARIÉTÉ, SIGNE REPRESENTATIF, e.
Rhomboïde aigu. ( Inverse , Haûy. )
27. Blanche, translucide, éclatante, gros cristal sur du fer hydro-oxidé brun mamelonné, parsemé de fer oligiste micacé, en paillettes rougeâtres très-déliées; Friesach,Carinthie. La gangue est une masse de fer hydro-oxidé mauganèsifére.
28. Couleur de chair , cristaux très-réguliers engagés entre eux, et recouvrant entièrement une des surfaces d'une géode de fer hydro-oxidé terreux; mine Abendroethe , Andreasberg , Hartz.
29. Jaunâtre , cristaux ne montrant qu'un de leurs sommets , et recouverts de très-petits cristaux de la même forme sur chaux carbonatée laminaire jaunâtre; Derbyshire, Angleterre.
30. Blanc-jaunâtre , groupe de cristaux dont les axes divergent d'un centre commun , de sorte que , sur les faces des grands cristaux on voit s'élever graduellement celles des plus petits , sur chaux carbonatée amorphe grisâtre ; le Breakwater , Plymouth , Angleterre.
CHAUX CARBOHATÉE. 7
3i. Grisâtre , petits cristaux recouvrant les parois d'une chaux carbonatée géodique mamelonnée ; Klitschinsky , Nertschinsky, Sibérie.
32. Blanche, et d'un blanc légèrement nuancé de vert, petits cristaux entremêlés de petites lames de cuivre carbonate vert et bleu , placés dans les cavités et à la surface d'un quarz ferrugineux ; mine Livanoffsky , Colivan, Sibérie.
33. D'un blanc un peu nacré, groupe de cristaux trèsserrés les uns contre les autres , sans adhérence ; HûttenbergyCarinthie.
34. Blanche , gros cristaux à faces raboteuses engagés entre eux sur du fer hydro-oxidé jaune brunâtre , avec de petits cristaux de chaux carbonatée blanche et transparente i Nertschinsky, Sibérie.
35. Noire, cristaux trèsnserrés ; la couleur noire ne s'étend qu'a une certaine profondeur; Derbyshire.
On aperçoit vers les bords du morceau , qu'au delà d'un certain point la substance est blanchâtre jusqu'à une ligne noirâtre au-dessous de laquelle on voit une cristallisation confuse jaunâtre.
36. Couleur de brique , groupe de cristaux sans adhérence; environs de Bristol , Angleterre.
37. Grise, groupe de cristaux qui montrent la manière dont les molécules primitives se sont réunies pour produire la forme du rhomboïde inverse , sur du fer hydro-oxidé brun; Naila , Bayreuth , Franconie.
Les faces sont formées par les angles solides des petites molécules primitives et les arêtes par l'alignement des faces des mêmes molécules.
38. D'un gris chatoyant , groupe de cristaux présentant le même aspect que ceux du numéro précédent, sans gangue ; Naila.
39. Cristal isolé â faces bombées d'un lustre gras particulier , et renmrquable surtout sous le rapport de sa lo-
calité , le chevalier Giesecke n'ayant trouvé que fort peu de chaux carbonatée cristallisée pendant son long séjour au Groenland; Segmesok.
4o. Cristaux translucides , blanc-jaunâtres , avec d'autres de la même variété mélangés de grès ; Fontainebleau.
Ces derniers sont ceux que Haùy a décrits sous le nom de chaux carbonatée quarzifère ; il est très-rare de les trouver en partie limpides , et en partie mêlés avec le grès , comme ce morceau les offre.
4i. Gros cristaux très-nets , où le mélange est parfait , groupés d'une manière élégante; Fontainebleau.
7™« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, e.
Rhomboïde trè^-aigu, ( Mixte , Haûy. )
42. Blanc-jaunâtre , translucide , groupe de cristaux dont les faces sont recouvertes de beaucoup plus petits cristaux de la même forme; le Breakwater , Plymouth , Angleterre.
45 . D'un blanc terne , petits cristaux recouvrant toute la surface d'une chaux carbonatée amorphe ; le Breakwater, Plymouth.
44. D'un jaune orangé, cristaux groupés dont les axes sont parallèles et tellement disposés que les faces latérales du groupe forment tin prisme , et que les sommets des rhomboïdes sont de niveau avec trois faces qui termineraient ce prisme ; mine prince Maximilian ^ Andreasberg , Hartz.
a 8"« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, d.
Dodécaèdre aigu à triangles êcalènes, (Métastatique, Haûy.)
45. Blanc-jaunâtre, groupe de cristaux accompagnés de plus petits cristaux de la même substance et de la même variété dont les sommets sont remplacés par les
faces du rhomboïde primitif; Derbyshire , Angleterre. La plupart des cristaux offrent un chatoyement vif.
46. Blanc-grisâtre , groupe de cristaux dont les arêtes et les sonunets sont colorés en violet , avec chaux fluatée cubique d'un violet très-foncé , sur pierre calcaire amorphe; Derbyshire.
47. Blanche, translucide, petits cristaux offrant les deux sommets , avec bitume endurci , noir , globuleux , chaux fluatée cubique grisâtre , et zinc sulfuré brun foncé ; snr pierre calcaire amorphe ; Derbyshire.
48. Blanc-grisâtre , grands cristaux dont quelques-uns présentent les deux pyramides , avec de très-petits cristaux de quarz prisme calcédoineux ; Osteroë , Feroè*.
49. Groupe , dont les cristaux sont recouverts d'une coache de spath perlé, d'un blanc opaque, sur psammite aicc fer sulfuré disséminé ; Kapnick , Transylvanie.
50. Jaune , translucide , groupe de trois grands cristaux , lecouverts en partie de petits cristaux de chaux carbonatée êqaiaxe blanche ; Derbyshire.
5i. Groupe de cristaux entièrement recouverts de manganèse oxidé , avec quarz hyalin prisme et chaux carbonatée globulaire ; Schemnitz , Basse-Hongrie.
52. Blanche , opaque , cristaux dont quelques-uns offrent les deux sommets, tapissant avec des cristaux de quarz hyalin prisme la paroi intérieure d'une géode calcaire chloritée; Maronne, département de l'Isère , France.
Gros cristal Iron^poM; Derbyshire
Pour comprendre laforme delà variété que Haûy adésignée par ce nom , il faut concevoir que le dodécaèdre métastatiqae est divisé en deux ])arties égales par un plan perpendiculaire à l'axe, et supposer qu'une des moitiés ait tourné tfun angle de 60** ou 180° autour de l'axe. (Fig. 4, pi. I. )
54. Blanc-jaunâtre , groupe de cristaux dont les plus gros sont transposés ; Derbyshire.
lo CHAUX CARBONATÉE.
On aperçoit dans rintérieur de quelques-uns d'entre eux de petites paillettes de cuivre pyriteux.
55. Jaune , groupe de cristaux transposés , sans adhérence ; Derbyshire , Angleterre.
56. Groupe de la même variété , dont les cristaux sont en partie diaphanes et en partie opaques , d'un brun noirâtre et un peu chatoyans ; Derbyshire.
5</. Grisâtre , cristaux maclés, formés de deux portions semblables du dodécaèdre métastatique , réunies par un plan parallèle à celui qui passerait par les deux diagonales horizontales de deux faces parallèles du primitif, ou à une des faces du rhomboïde équiaxe; Streifenberg , Nertschinsky ^ Sibérie. ( Fig. 5 , pi. I. )
Deux des faces du dodécaèdte ont pris beaucoup d'accroissement. Ces cristaux sont accompagnés de petits cubes émarginés de fer sulfuré rougeàtre , et d'un peu de bitume endurci. La base est une chaux carbonatée lamellaire noirâtre.
58. Rougeàtre , cristal isolé maclé , formé par la réunion de deux portions égales d'un dodécaèdre métastatique réunies par un plan parallèle à la modification e' j Kongsberg, Narwège. (Fig. 6, pi. I.)
9™« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, rf/
Dodécaèdre très-aigu. (Fig. 7 , pi. I. )
59. Blanchâtre , groupe de cristaux dont l'un présente les deux sommets ; plusieurs autres ont deux de leurs faces tellement larges qu'ils sont terminés par une ligne au lieu de l'être par un point ; Fugloé , Feroè*.
Le morceau qui a servi à déterminer cette variété est de la même localité que ceux où M. le comte de Bournon a observé le dodécaèdre isolé de sa 4i™® modifica-
tion. Le signe de ce dodéocaèdre est d'après lui d^ et par conséquent est identique avec la variété axigraphe
CHAUX CARBON ATÉE. 1 1
de Hady. U résulte cependant des mesures prises sur plusieurs cristaux avec le goniomètre de Wollaston que le signe adopté ici s'accorde beaucoup mieux avec Tobseryation.
10^ VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p a.
Le rhomboïde primitif dont les commets *ont remplacée par tin plan perpendiculaire à Vaxe. (Basée, Haiiy.)
60. Gris-verdâtre, cristal isolé à faces raboteuses , sans adhérence; Chalanches, département de Tlsére ; France.
61 . Jaunâtre , transparente , cristal isolé , assez large, mais de peu d'épaisseur; Chalances.
62. Blanchâtre , en partie chloritée , gros fragment dans lequel les faces primitives sont obtenues par le clivage , avec un cristal de feldspath chlorité; Priestenstock, canton dUri , Suisse.
65. Blanc-verdâtre, transparente, fragment renfermant de Famianthoïde capillaire; Chalanches.
Les faces du primitif sont aussi obtenues par le clivage.
1 1™* VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p d.
Les cristaux qui présentent cette variété, ou la combinaison des faces du primitif avec celles résultantes d'un
' décroissem^ent par une rangée sur les bords inférieurs, sont maclés. Pour concevoir leur forme, il faut imaginer que deux des bords inférieurs parallèles du primitif sont remplacés chacun par une face , couper ensuite ce cristal en deux parties égales par un plan parallèle aux deux bords inférieurs modifiés , et supposer qu^une des moitiés fasse une demi-révolution autour d'un axe perpendiculaire au plan coupant. (Fig. 8 , pi. I. )
64. Blanche , transparente , cristaux groupés ; Vaagoé* , Feroé*.
12"« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, a 6.
Le rhomboïde équiaxe dont le* sommet* sont remplacé* par un plan perpendiculaire à Vaxe, (Acrogène, Haûy.)
65. Blanche, translucide, cristaux très-nets, dans lesquels les faces du rhomboïde sont trés-éclatantes , et celles qui remplacent le sommet ternes , accompagnés de chaux' carbonatée métastatîque dont les faces sont recouvertes d'une croûte de la même substance ; Schemnitz , Hongrie.
La base est une chaux carbonatée lamellaire , avec quarz amorphe , et un peu de fer sulfuré.
66. Blanchâtre , groupe de cristaux dans lesquels les plans de remplacement des sommets sont beaucoup plus larges que dans ceux du numéro précédent , et paraissent formés par un décroissement de rhomboïdes, semblables au rhomboïde équiaxe , sans adhérence ; Garrigill , Cumberland , Angleterre.
l5me VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, a e,
La variété cuboïde dont les sommet* sont remplacé* chacun par un plan perpendiculaire à l'axe. (Apophane, Haùy.)
67 . Blanc-grisâtre , translucide , groupe de cristaux dont les plans de remplacement du sommet sont ternes , sur chaux carbonatée lamellaire , mélangée d'un peu de plomb sulfuré ; Bergmannstrost , Andreasberg , Hartz.
68. Jaunâtre , groupe de cristaux trés-applatis , dans lesquels les faces terminales sont hexagonales et d'un blanc mat (fig. 9 , pi. I ) , et les faces du rhomboïde onduleuses , sur quarz haché , avec de petits cristaux de quarz hyaliA
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prisme , incrustés de petits globules d antimoine sulfuré aciculaire radié noir ^ et de cristaux de chaux carbonatée de la troisième yariété ; mine Abendroethe ^ Andreasberg , Hartz.
l4™« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, e a.
Le rhomboïde inverse , dont les sommetê sont remplacés far un plan perpendiculaire à Paxe. (Antiédrique ,Haûy.)
69. Gris-jaunâtre, groupe de cristaux à faces luisantes un peu bombées , sur pierre calcaire brune ; Klitschinsky, Nertschinsky, Sibérie.
l5™** VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, a e.
Rhomboïde très-aigu^ dont le* sommets sont remplacés par un plan perpendiculaire à Taxe. (Bournon, fig. 255.)
70. Cristal isolé transparent , dans une géode de Calcédoine dont la paroi intérieure est tapissée de quarz prisme, coloré d'une légère teinte d'améthyste ; Streifenberg , près de la rivière Schilka , Nertschinsky .
71. Blanc-jaunâtre , groupe de cristaux dans lesquels le remplacement des sommets a entièrement oblitéré les arêtes supérieures du rhomboïde sur quarz haché j Bergmannstrost, Hartz.
Les faces terminales sont d'un blanc mat, et les pans latéraux sont comme striés longitudinalement.
1 6™® VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p h.
Lerhomhoïde primitif dont les arêtes supérieures sontémar-
ginées. (Semi-émarginée , Haûy.)
Blanc-brunâtre , groupe de cristaux dans lesquels
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les arêtes supérieures sont très-inégalement émarginées , les unes étant remplacées par des faces très-étroites , tandis que les autres le sont par des faces larges , fortement striées j sur pierre calcaire argileuse ; Départ, de Tlsère , France.
73. Un cristal isolé, blanc-jaunâtre, dans lequel le clivage de deux des faces a fait disparaître le remplacement de quatre des arêtes ; Département de Tlsère.
17™® VARIETE, SIGNE REPRESENTATIF, e h.
ComhinaUon du rhomboïde équiaxe , avec un autre rhomboïde. (Fig. 10, pi. I.)
74. Blanche , translucide et blanchâtre , colorée en partie par le manganèse oxidé , petits cristaux empilés les uns sur les autres , de manière à ne présenter qu'une seule de leurs extrémités ; sur manganèse oxidé noir ; Naila , Franconie.
l8™« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, e e.
Le rhomboïde inverse combiné avec un autre rhomboïde.
( Fig- J 1 , pi. I. )
75. Roussâtre, cristaux agglomérés dans lesquels les faces du rhomboïde obtus sont assez unies , mais celles du rhomboïde inverse sont raboteuses , et comme formées par le décroissement de molécules semblables au rhomboïde obtus 5 Forêt de Dean , Essex , Angleterre.
19™® VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, e e.
La variété cuboïde dont les sommets sont remplacés par les faces du rhomboïde inverse, (Fig. 12 , pi. I.)
Jaunâtre , cristaux nets , placés dans les cavités d'une
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roche amygdaloïde , recouverte en partie de petits cristaux tiés'brillans d'analcime trapézoïdale ; Moiitecchio Maggiore , Viceutin.
20"* VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p e'
Le rhomboïde mixte, avec les trois faces du rhombo'ide primitif au sommet. (Birhomboïdale , Haùy.)
77* Groupe de gros cristaux en partie jaunâtres j et en partie bleuâtres , a faces luisantes et onduleuses j Derbyshire.
L$ rhomboïde mixte , dont les sommets sont remplacés par ks faces du rhomboïde inverse. (Fig. i3 , pi. I.)
78. Groupe de cristaux, dont la plupart sont recouverts d'ane couche mince de la même substance d'un gris-jaunatre , sur chaux fluatée cubique blanche et verte ; Klitachinsky j Sibérie.
Quelques-uns des cristaux paraissent alongés par la combinaison des faces de ces deux rhomboïdes avec celles
du prisme.
22™« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF. 6 e.
Le rhomboïde mixte dont les arêtes supérieures sont rem-' placées par les faces d'un rhomboïde aigu, (Fig. i4 , planche I. )
79. Couleur de chair, groupe de cristaux dont les faces des plus gros sont recouvertes de petits cristaux trés-déliés de la même forme; le Breakwater , Plymouth, Angleterre.
23™« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF. 6 e.
Rhomboïde très-aigu^ dont les sommets sont remplacés par
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leê faceê du rhomboïde équiaxe , de manière à oblitérer entièrement les arêteê supérieures. (Contractée , Haûy.)
80. Groupe de cristaux brunâtres, sur baryte sulfatée laminaire; Westmoreland, Angleterre. v
Aux endroits où les cristaux sont brisés, on aperçoit que la teinte brun-rougeâtre qui colore la surface ne s'étend qu'à une petite profondeur et que l'intérieur des cristaux est blanc et translucide.
8i. Blanchâtre, translucide, cristaux groupés, dont quelques-uns présentent les deux sommets, avec chaux fluatée cubique jaune, quarz amorphe, et un peu de fer sulfuré ; Gersdorf , Saxe.
82. Blanc-jaunâtre, groupe de cristaux dont les faces latérales sont un peu raboteuses, avec spath perlé, et plomb sulfuré cubo-octaédre; environs de Freyberg, Saxe.
241110 VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, b e.
Rhomboïde aigu dont les sommsts sont remplacés par les faces de Péquiaxe, de manière à oblitérer entièrement les arêtes supérieures. (Dilatée, Haûy.)
83. Blanche , transparente , petits cristaux très-brillans , tapissant une cavité d'un grés calcaire ; dans une autre cavité se trouvent des cristaux plus gros , mais trèscourts ; localité inconnue.
84. Groupe de cristaux blanc-grisâtres , implantés sur du talc vert schistoïde ; Savoie.
25™* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, a e.
Prisme hexaèdre régulier. (Prismatique , Haûy.)
85. Blanche , transparente, groupe de cristaux divergens dont les bases sont ternes , sur quarz haché parsemé de
petits grains de plomb sulfuré ; mine Samson , Andréasberg , Hartz.
86. Groupe de petits cristaux blancs, transparens ^ mais opaques aux bases, dont quelques-uns offrent les deux extrémités , et dont quelques autres ont leurs faces latérales alternativement larges et étroites , implantés dans toutes sortes de directions sur du quarz haché , mélangé de plomb sulfuré granuliforme ; mine Samson.
87. Blanchâtre, grands cristaux aplatis parallèlement ideux des faces opposées du prisme ; mine Samson.
Une des faces les plus larges est recouverte de petits cristaux transparens , dont les faces terminales sont d'un blanc mat, et serrent de base à un petit cône trés-aigu de la même couleur qu'on aperçoit dans Tintérieur du prisme. L'axe du cône coïncide avec celui du prisme , et le centie est situé Ters le milieu de Taxe.
88. Blanche, translucide , groupe de cristaux dont les bases sont d'un blanc mat ou d'im blanc terne, avec harmotome , sur quarz haché mélangé de plomb sulfuré ; mine Samson.
8g. Blanche, éclatante, groupe de cristaux à prismes très-courts , dont les bases offrent un hexagone concentrique d'un blanc de neige qui laisse vers les bords ime bande étroite de la même couleur et de la même transparence que le reste du cristal , avec harmotome , quarz haché et plomb sulfuré ; mine Samson.
go. Blanc-jaunâtre , groupe de cristaux dont les bases sont d'un blanc mat et dont ceux qui présentent les deux extrémités sont entièrement de cette couleur ; mine Samson.
gi. Blanche, translucide , cristaux allongés dont les extrémités sont d'un blanc mat , et dans lesquels cette couleur s'étend jusqu'à une certaine, profondeur sur les faces latérales , avec de petits cristaux de la variété bisalterne prismée , et des cristaux d'harmotome , sur quarz haché 1. 2.
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mêlé d'un peu de plomb sulfuré ; mine Samson , Andreasberg, Hartz.
92. Blanchâtre, translucide, groupe de cristaux trèsserrés dont les axes sont presque parallèles , et dont les bases offrent des hexagones intérieurs concentriques d'un blanc mat , sans adhérence ; mine Samson.
95. Blanchâtre, cristaux d'un blanc mat vers leurs extrémités , groupés sur le sommet d un cristal assez gros, formé par la combinaison des faces dun dodécaèdre aigu avec les faces du prisme et celles d un rhomboïde aigu ; mine Samson.
Les cristaux prismatiques se croisent dans la direction des faces du primitif.
94. Blanchâtre, cristaux presque entièrement engagés dans leur gangue , dont quelques-uns sont en partie colorés d'un beau rouge de carmin par l'arsenic sulfuré , sur quarz haché mélangé d'un peu de plomb sulfuré ; mine Samson.
95. Blanchâtre , groupe de cristaux divergens , ne présentant qu'une seule de leurs extrémités ; mine Samson.
Au-dessus de la base de chaque cristal s'en élève un autre de la même forme , d'un diamètre plus petit , et dont l'axe coïncide avec celui du premier. La base de ce cristal intérieur, offre elle-même un hexagone concentrique d'un blanc mat.
96. Blanchâtre , gros cristaux à faces un peu raboteuses, dont quelques-uns présentent les deux extrémités ; Garrigill, Cumberland, Angleterre.
Les bases sont formées par la réunion des sommets d'un grand nombre de petits rhomboïdes de la variété équiaxe.
97. Blanchâtre , cristaux très-aplatis dont les bases sont d'un blanc mat , disposés par groupes dans chacun desquels les cristaux ont leurs axes parallèles et sont arrangés régulièrement , avec quelques cristaux grisâtres et opaques de la variété semi-émarginée, sur chaux carbonatée
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laminaire blanc-jaunâtre ; mine Samson , Andreasberg , Hartz.
98. Blanchâtre , groupe de prismes creux , dont les faces latérales sont recouvertes à Vintérieur et à l'extérieur de petits rhomboïdes inverses de chaux carbonatée; Santa-Fé de Bogota, Colombie.
9g. Blanchâtre, cristal isolé dont les faces sont corrodées, et dont une des bases offre une structure radiée , et l'autre une cavité remplie de cristaux indéterminés ; Guanaxuato , Mexique.
aG"*» VABIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, a d.
Priime hexaèdre dont les faces latérales résultent d*un décroissement par une rangée sur les bords inférieurs du primitif ( Fig. i5 , pi. I. )
100. Cristaux blanc-grisâtres , implantés sur une chaux carbonatée lamellaire , mélangée d'un peu de zinc sulfuré, et dont la base est recouverte de brewstérite ; Strontian , Ecosse.
27"* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. B e.
Prisme hexaèdre terminé par les faces die réquiaxe. (Dodécaèdre , Haûy,)
101. Blanc-jaunâtre, groupe de grands cristaux dans lesquels les faces du prisme sont des triangles qui remplacent les angles inférieurs du rhomboïde équiaxe ; environs d'Alston , Cumberland, Angleterre.
102. Blanchâtre, groupe de cristaux à prismes trèscourts , sur fer hydro-oxidé fibreux , avec de petits cristaux de fer sulfuré , et un peu de zinc sulfuré ; Przibram , Bohême.
io3. Blanche éclatante , petits cristaux empilés les uns
sur les autres , et formant des branches divergentes , avec un peu de plomb sulfuré ;Alston, Cumberland, Angleterre.
io4. Blanche, translucide , cristaux à prismes très-courts, placés sur une plaque de chaux carbonatée magnésienne , recouverte d'un côté de cristaux rhomboïdaux arrondis , blancs-grisâtres , de la même substance , et de l'autre de petits cubes trés-brillans de fer sulfuré ; Northumberland, Angleterre.
io5. Blanchâtre , groupe de très-grands cristaux à prismes courts , dans lesquels les faces du rhomboïde sont fortement striées et un peu bombées ; Garrigill, Cumberland.
106. Blanchâtre , prismes courts, sur chaux carbonatée magnésienne , recouverte de petits cristaux rhomboïdaux de la même substance; Northumberland.
107. Blanche , éclatante, petits cristaux empilés formant des prismes, sur fer carbonate rhomboïdal brunâtre, mélangé de petits cristaux de cuivre pyriteux très-brillans , et d'un peu de plomb sulfuré; environs de Freyberg, Saxe.
108. Blanc-jaunâtre, d'un aspect un peu nacré , cristaux engagés entre eux , sur du spath perlé avec quelques cristaux très-petits de fer sulfuré cubique; S*"-Marie-aux- Mines , dans les Vosges.
109. Blanche, translucide, cristaux bien déterminés, sur un groupe de chaux fluatée en cubes doublement émarginés et d'un blanc-jaunâtre ; Derbyshire, Angleterre.
110. Blanche , translucide, éclatante, cristaux trés-serrés dont quelques-uns présentent les deux sommets , groupés de manière à former une espèce de coquille ; Joachimsthal , Bohême.
111. Blanche, transparente, petits cristaux dont quelquesuns ofirent les deux sommets , sur un groupe de chaux fluatée blanche , transparente , en cubes doublement émarginés , recouvrant une masse de zinc sulfuré amorphe ; Derbyshire.
112. Groupe de cristaux dont les faces latérales sont d'un blanc mat, et les faces terminales brillantes et translucides ; Derbyshire, Angleterre.
ii3. Jaunâtre, un peu nacrée, cristaux trés-^omprimés formant différentes branches, qui se croisent dans diverses directions; Joachimsthal , Bohême.
11 4. D'un blanc-terne, groupe de cristaux ne présentant qu'une seule de leurs extrémités , et dont la partie supérieure parait appartenir à un cristal de la même forme , mais d'un diamètre un peu moindre , ce qui donne aux arêtes latérales du prisme une petite convergence; Derbyshire.
11 5. Blanche, éclatante , cristaux groupés avec quarz prisme d'un blanc laiteux, et de petits cristaux de fer sulfuré cubique; environs de Freyberg, Saxe.
11 6. Blanche, transparente , grands cristaux, avec plomb sulfuré cubo-octaédre , et chaux fluatée cubique blanche ; Derbyshire.
Les i)ans du prisme ont cela de particulier qu'ils sont striés paraUèlement à l'axe.
i\y. Blanchâtre, gros cristaux, accompagnés de petits cristaux de la même variété , blancs , transparens , sur une argile schisteuse grisâtre , avec quarz prisme dont les faces sont recouvertes d'une croûte d'un blanc mat ; Garrigill , Gumberland, Angleterre.
118. Blanche, translucide, et blanche transparente, petits et grands cristaux placés sur un groupe de quarz prisme blanc à faces très-brillantes ; Garrigill.
119. Blanchâtre et blanc-grisâtre, petits cristaux recouvrant entièrement la paroi intérieure d'une coquille bivalve fossile; Derbyshire.
120. Blanc-grisâtre , cristaux à prismes très- courts dont les faces terminales offrent un aspect assez singulier; Schemnitz , Basse-Hongrie.
La portion de chacune de ces faces comprise entre les
deux bords supérieurs du rhomboïde équiaxe, et les deux parallèles menées à ces lignes^ par le milieu du côté opposé à Tangle qu'elles forment, est raboteuse , et comme composée d'une infinité de petites lames, tandis que le reste est parfaitement uni.
121. Groupe de cristaux en partie recouverts dun enduit noirâtre , et en partie d'une légère couche de fer sulfuré ; Joachimsthal , Bohême.
Les cristaux sont très-serrés et empilés les uns sur les autres , de manière à former des pyramides.
122. Brun-rougeâtre , cristaux très-serrés , dont les axes sont à-peu-prés parallèles, et s'élèvent graduellement les uns au-dessas des autres , avec fer sulfuré cubique et dodécaèdre , sur chaux carbonatée laminaire ; Joachimsthal.
. 123. Blanche , translucide, groupe de cristaux laissant apercevoir dans leur intérieur un petit prisme noir très- 4élié dans la direction de l'axe , sur chaux carbonatée , avec plomb sulfuré ; environs de Freyberg, Saxe.
124. Blanche , transparente , cristaux très-nets dont les faces des sommets sont fortement striées , avec chaux carbonatée laminaire dont la base «st entièrement recouverte de très petits cristaux de fer sulfuré} Braunsdorf, Freyberg.
On voit sur chacune des faces terminales une ligne noire formée de petits grains de fer sulfuré, partant du sommet et dans la direction des stries.
125. Blanche, groupe de cristaux dont les faces latérales sont d'un blanc mat , et les faces du sommet translucides , dans quelques-uns des cristaux les faces latérales s'élèvent un peu au-dessus des faces terminales, avec chaux fluatée bordée , et plomb sulfuré lamellaire ; Derbyshire, Angleterre.
126. Blanc-jaunâtre, groupe dont quelques-uns des cristaux recouvrent en partie des rhomboïdes primitifs de la même substance, sur chaux carbonatée laminaire blanche; Moutiers, Savoie.
127. Blanc-rosàtre 9 un peu chatoyante, cristaux réunis de manière à former un gros rhomboïde équiaxe , avec un peu de fer sulfuré j Northumberland, Angleterre.
128. Grisâtre , groupe de cristaux arrangés comme les précédens , dans lequel cependant les faces du rhomboïde équiaxe sont plus unies ; Northumberland.
129. Blanc-grisâtre, cristaux tapissantune géode calcaire, et tellement engagés entre eux que leurs faces terminales sont seules visibles ; mines de Chalanches, département de liséré , France.
28™* VAKIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, b d.
Le primte hexaèdre régulier dont lee facee latéralee résultent d'un décroiesement par une rangée êur lee bords inférieure du primitif, terminé par réquiaxe* (Bisimitaire , Haiiy.)
i3o« Groupes de cristaux en prismes raccourcis , et qui s'offrent ainsi sous l'aspect de rhomboïdes équiaxes dont les bords inférieurs seraient émarginés , avec fer sulfuré cubique et plomb sulfuré ; Northumberland.
1 d 29"® VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, e e.
Prisme hexaèdre, terminé par les faces du rhomboïde inverse. (Analeptique , Haûy.)
ï3i. Jaune, translucide, groupe de cristaux scintilles de i)etits bouquets de chaux carbonatée incolore; , formés par l'agglomération de petits cristaux de la même forme ; Derbyshire, Angleterre.
i32. Groupe de cristaux grisâtres, translucides, tellement engagés entre eux que les sommets seuls sont visi-
blés , avec zinc sulfuré brun , sur chaux Ouatée ; Derbyshire, Angleterre.
Les arêtes supérieures du rhomboïde terminal sont noirâtres, et dans l'intérieur de chaque cristal on en aperçoit un autre qui parait appartenir à la même variété , mais qui est d une couleur plus foncée que celui qui Tenveloppe.
i33. Blanche, translucide, groupe de cristaux, la plupart très-déliés ; Jacobsglûck , Andreasberg, Hartz.
i54. Blanche, petit groupe sans gangue; Andreaskreuz,- Andreasberg.
i55. Blanche, tre^nslucide , groupe de cristaux dans lesquels les pans du prisme sur lesquels reposent les faces du rhomboïde terminal se prolongent au-dessus de ces faces ; Andreasberg. (Fig. 16 , pi. I.)
So"" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. € €.
Priêtne hexaèdre, terminé par le^face» du rhomboïde mixte,
(Boumon , fig. 237. )
i56. Blanc-jaunâtre , cristaux groupés dont les plus petits seulement présentent d'une manière bien distincte les faces du rhomboïde , avec un peu de chaux fluatée cubique blanche ; Klitschinsky , Nertschinsky , Sibérie.
5l"** VAHIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p d.
Le dodécaèdre métaêtatique dont hê commets êont remplacés par les faces du primitif. (Binaire , Haiiy.)
157. Gros cristal, isolé, blanc-terne , dans lequel les faces primitives sont très-larges et raboteuses , et celles du do~ décaèdre comparativement étroites, avec quarz hyalin
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prisme et un peu de talc-chlorite ; Maronne , département de llsère , France.
i38. Cristaux dont la surface est presque totalement recoayerte de très-petits cubes de chaux fluatée blanche , accompagnés de plus gros cristaux de chaux fluatée violette et blanche en cubes doublement émarginés ; Derbyshire , Angleterre,
i3g. Blanc-jaunâtre, cristal isolé, éclatant, un peu translucide vers les bords ; mines du pays de Yauds , Suisse.
32"* VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, d e.
Prisme hexaèdre terminé par les faces du dodécaèdre métastatique, (Bisalterne , Haiiy. )
]4o. Groupe de cristaux blanchâtres, translucides, dont quelques-uns montrent les deux sommets, et qui laissent apercevoir dans leur intérieur des cristaux de la même variété , dont les faces et principalement les arêtes sont recouvertes de petits cristaux indistincts de fer sulfuré ; Derbyshire.
i4i. Cristal isolé, jaunâtre, formé par la réunion de deux portions égales et semblables de deux cristaux de cette variété, dont le plan de jonction est parallèle à une des faces du rhomboïde primitif; Derbyshire.
Pour concevoir laformede ce macle, il faut imaginer que, dans la variété bisalterne, deux des faces de l'une des pyramides du dodécaèdre métastatique , produites sur deux des bords inférieurs parallèles du primitif , ont pris assez d'accroissement pour réduire à quatre le nombre des faces de la pyramide. Il faut alors couper un pareil cristal par un plan parallèle à la face du primitif , dont les bords ne sont pas parallèles aux deux grandes faces de la pyramide , et joindre deux segmens égaux à celui obtenu de cette manière ,
en les appliquant Tun sur l'autre par les faces parallèles aux faces primitives.
i42. Jaunâtre, petit groupe de trois cristaux, dont les axes coïncident; Derbyshire, Angleterre.
Le second cristal remplace la partie inférieure du premier, et est disposé comme si cette partie inférieure avait tourné d'un angle de 60** autour de l'axe , tandis que le 3"*^ cristal , dont on ne voit que deux faces, a la position qu'il devrait avoir s'il était en eflfet le prolongement du premier.
53™« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, d e.
Le dodécadère métiistatique, dont leê angles êolideê latéraux sont remplacés par les faces d'un rhomho'ide aigu, ( Bino-ternaire , Haûy.)
i43. D'un blanc laiteux , translucide, cristaux groupés dont quelques-uns présentent les deux sommets, et ont les arêtes obliques les moins obtuses légèrement émarginées} Leicestershire , Angleterre.
i44. Blanche , translucide, groupe de cristaux , dans l'intérieur de quelques-uns desquels et disséminés sur le groupe , on voit de petits cristaux très-brillans de cuivre pyriteux en octaèdres, sur baryte sulfatée mamelonée couleur de chair , avec un peu de plomb sulfuré cubique et de zinc sulfuré brun-noirâtre ; Leicestershire. -
34"" VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, d d.
Dodécaèdre aigu, dont les sommets sont remplacés par les faces du dodécaèdre métastatique (Bournon, fig. 488.)
i45. Blanc-grisâtre, petits cristaux placés sur un groupe de quarz hyalin prisme , avec de plus gros cristaux de la même variété à la base , et de très-petits cristaux de titane calcaréo-siliceux ( Spinthère ) ,• Maronne , département de l'Isère , France.
35™« VAMÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, d 6.
Prisme hexaèdre termina par leê faeeê d'un dodécaèdre
aigu. ( Fig. 1 8 , pi. H. )
i46. Roussâtre , groupe de cristaux engagés entre eux , sur chaux carbonatée lamellaire bleuâtre ; mine Samson , Andreasberg, Hartz.
36™« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, e d.
Dodécaèdre aigu de la variété précédente , dont le» arêtes oblique» le» moine obtueee j sont émarginées par les face» d'un rhomboïde aigu.
147. Blanche, translucide, groupe de cristaux divergens, mi desquels plus gros que les autres est terminé par les faces d'an rhomboïde ) mais elles ne sont pas assez nettes pour déduire le signe cristallographique des incidences observées ; Bergmannstrost , Hartz.
37"® VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, d e.
Dodécaèdre trèê-aigu dont le» eommete sont remplacée par le» face» du rhomboïde inveree, (Fig. 19, pi. H. )
1 48. Agglomération de très-petits cristaux translucides, colorés d'une teinte rougeâtre, avec de très-petites paillettes de fer oligiste , et un peu de fer hydro-oxidé fibreux 5 Steinwenne , Andreasberg , Hartz.
38«ne VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, e d.
Dodécaèdre un peu plus aigu que celui de la variété précédente, dont hê sommets sont remplacée par les faces d'un rhomboïde un peu plus aigu que V inverse. ( Fig. 20 ,
pi. n. )
lig. Groupe de petits cristaux blancs , translucides , avec stilbite blanche, globuliforme, radiée; Fugloé, Feroe.
3gine VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF. 6 d.
Le dodécaèdre de la 37"® variété y dont les sommets sont remplacés par les faces du rhomboïde contrastant ^Fig.
21 , pi. n.)
i5o. Cristaux blanchâtres, translucides , et très-déliés , divergens , groupés sur du quarz amorphe ; mine Margarette , Clausthal , Hartz.
4o«>e VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. 6 6 .
Le rhomboïde inverse dont les bords inférieurs sont remplacés par deux faces d bords parallèles. (Divergente, Haûy.)
i5i. Blanche transparente , cristaux très-brillans, engagés entre eux , dont la forme est un peu difficile à reconnaître à cause de l'extension de certaines faces, sur pierre calcaire amorphe , avec mamelons de cuivre carbonate vert velouté , cuivre hydraté couleur de turquoise, et manganèse oxidé ; Gumoshefisky , Sibérie (1).
(i) Les angles du dodécaèdre e s^ëcartent un peu des angles obser-
a vés sur les cristaux de ce numéro, mais il serait impossible d'établir une
coïncidence entre le calcul et Tobseryation , sans employer des signes extrêmement compliqués.
CHAUX CARBOTïATÉE. 29
il"* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, e e .
Cmiinaison des faces du prisme avêc le dodécaèdre de la variété précédente. (Fig. 22 , pi. H.)
i52. Blanchâtre , groupe de cristaux grands et petits, areccpiarz amorphe ; Garrigill, Cumberland, Angleterre.
i53. Blanc-grisâtre, cristaux groupés, bien prononcés SOT quarz hyalin prisme ; Garrigill.
42'~» VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, d [d d b ).
Combinaison de deux dodécaèdres aigus, Vunrésultant d'un décroissement intermédiaire, Vautre d'un décroissement 9ur les bords inférieurs du primitif (Fig. 23 , pi. II,)
f i tV^ 5
43"* VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, d (d d d )e .
La variété précédente dans laquelle les arêtes obliques les plus obtuses du dodécaèdre résultant d*un décroissement intermédiaire, sont émarginées parles faces éCun rhomboïde aigu. (Fig. 24, pi. n.)
i54. Blanc-rougeâtre , petits cristaux de ces deux variétés , engagés entre eux de manière à ne présenter qu'une seule de leurs extrémités, et dont les faces sont trèsbrillantes; sur chaux carbonatée corrodée , recouverte d'une couche de fer oxidé rouge ; SilberstoUen , Andréasberg, Hartz.
44"»* VARIÉrÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. 6 ( rf rf b ).
Comhinaison de deux dodécaèdres aigus , Vun produit sur lesanglea latéraux et Fautre résultant d'un décroissement
3o CHAUX CARBONATÉE.
intermédiaire. Ce dernier eH êemhlahle au métastatique ,
c'est^dire que êon êigne cristallographique serait d en
considérant le rhombo'ide e comme la forme primitive, (Fig. 25 ,pl. n.)
i55. Jaune , groupe de cristaux à faces raboteuses et bombées ; Derbyshire, Angleterre.
45°« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, b ( ).
Dodécaèdre , résultat d^un décroissement intermédiaire dont les incidences n'ont pu s'obtenir avec assez d^exae^ titude pour déterminer le signe cristallographique , et dont lês sommets sont remplacés par les faces tfun dodécaèdre obtus. (Fig. 26, pi. U.)
i56. Blanc-jaunâtre, groupe de cristaux dans lesquels les faces du dodécaèdre obtus principalement, sont très-fortement striées parallèlement aux arêtes horizontales d'intersections des deux dodécaèdres, et qui offrent à l'endroit des arêtes les plus obtuses du dodécaèdre obtus de petites raies noires très-étroites, avec harmotome dodécaèdre et chaux carbonatée laminaire blanchâtre ; Strontian , Ecosse.
46"® VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p a e.
Le rhomboïde primitif dont tous les angles sont tronqués.
(Bournon.fig. 17.)
157. Blanche, translucide, petit groupe de cristaux à axes parallèles , sans autre adhérence ; pays de Yauds , Suisse.
i58. Blanc-jaunâtre, transparente, petit groupe de cristaux de la variété du n° précédent , mais transposés , c'està-dire qu'un de ces cristaux étant coupé en deux parties
CHAUX CARBONATÉE. 3i
égales par un plan perpendiculaire à Taxe , la moitié inférieure parait avoir tourné d'un angle de 60** autour de Taxe, Paysde Vauds, Suisse. (Fig. 27, pi. H.)
47"® VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p b €.
Le rhomboïde primitif dont h* arêtes supérieure* sont imarginées par les faces de Fiquiàxe , et les angles inférieurs remplacés par les faces du pristne. (Isoédrique, Haûy.)
169. Petits cristaux blanchâtres, très-nets , dans lesquels les &ces qui remplacent les arêtes supérieures sont trèsétroites , sur chaux carbonatée lamellaire et zinc sulfuré bmn ; mine Bergmannstrost , Andreasberg , Hartz.
160. Groupe de grands cristaux blanchâtres , dans lesquels les faces de 1 equiaxe sont très-fortement striées , et les faces du prisme très-petites ; département de Tlsère , France.
48"« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, a 6 e.
Le prisme hexaèdre dont trois des arêtes des hases sont remplacées par les faces du rhomboïde équiaxe. (Équivalente, Haûy.)
161. Groupe de gros cristaux blanchâtres, dans lesquels la face terminale du prisme par Teffet du remplacement de trois des arêtes est réduite à un triangle , au centre duquel se voit un hexagone dont trois des angles sont trèsobtus et qui est translucide , tandis que le reste du triangle est d'un blanc mat ; mine Samson, Andreasberg, Hartz.
162. Blanche , transparente , groupe de cristaux trèsnets ; mine Samson, Andreasberg, Hartz.
i63« Cristaux blanchâtres, dont les faces terminales sont ternes , implantés perpendiculairement sur les deux sur-
faces d'une plaque de chaux carbonatée laminaire ^ environs de Freyberg, Saxe.
i64. Groupe de gros cristaux blancs- jaunâtres, dont les faces terminales sont d un blanc de neige ; mine Samson , Andreasberg , Hartz.
C'est dans le plus gros cristal seulement qu'on voit les faces de 1 equiaxe , elles j sont raboteuses; les autres cristaux appartiennent à la variété prismatique.
i65. Groupe de crislaux opaques dont les faces terminales sont d un blanc-mat et les faces latérales d'un blancgrisâtre ; mine Samson.
166. Cristal isolé à prisme très-court, dans lequel les faces qui remplacent trois des arêtes des bases y sont trèsétroites , et dans lequel au centre des bases se trouve un grain de fer sulfuré; mine Vieille-Elisabeth, Freyberg.
49™* VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, a e 6.
Le prisme hexaèdre dans lequel trou des bords des faces terminales sont remplacées par les faces du rhomboïde inverse. (Persistante, Haûy.)
167. Groupe de cristaux blancs, transparens, dont les faces terminales sont d'un blanc-mat et les pans du prisme alternativement larges et étroits ; sur quarz haché ; mine
Samson.
5o"* VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, a e e.
La variété cubo'ide , dont tous les angles sont remplacés par des faces triangulaires. (Fig. 28, pi. II.)
168. Cristaux groupés très-nets, dans lesquels les faces du prisme sonttrés-brillantes, toutes les autres sont ternes et grisâtres; mine Gnade>Gottes , Andreasberg, Hartz.
169. Petits cristaux blancs translucides, dont les faces terminales sont d'un blanc mât , sur chaux carbonatée laminaire , avec stilbite dodécaèdre d'un blanc opaque; mine
Sarnson, Andreasberg, Hartz. Dans ces cristaux les faces temùnales sont des hexagones, et les faces latérales des tiapèws.'
5l** VARIÉTÉ y SIGNE REPRÉSENTATIF, a e ê.
L$ rhomboïde mixte dont le* eommeU eont remplacée par iffftj^lsi» perpendiculaire à l'axe , et lee intereectione de cê plan avec lesfacee du rhomboïde émarginéee par lee faeee de tinveree. ( Fig. 39.)
170. Blanche, translucide, groupe de petits cristaux dans lesquels les faces du rhomboïde inverse sont un peu arrondies, celles du mixte comme sillonnées parallèlement aux diagonales obliques, et les faces terminales raboteuses, sur du quarz haché; Andreasberg, Hartz.
52«e VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, a d 6.
PrUme dodéca^drl terminé par un plan perpendiculaire à^
faxe. (Péridodécaèdre, Haûy.) .^'
171. Blanc-jaunâtre, groupe de cristaux à prismes trèscourts; les six faces du prisme qui résultent d'un décroissèment sur les bords inférieurs du rhomboïde sont striées parallèlement à ces bords inférieurs, les autres sont brillantes , et les faces terminales sont d'un blanc mat ; mine Samson, Hartz. ,
172. Petit groupe de cristaux blanchâtres, dans lesquels les faces du prisme qui résultent d'un décroissement sur les bords inférieurs du primitif sont très-étroites ; mine Samson.
Les deux plus gros cristaux de ce groupe sont joints l'un à l'autre par un plan parallèle à une des faces primitives. Il en résulte que si , comme l'a voulu soutenir Haûy , les &ces du primitif étaient inclinées de 45"* à l'axe , les faces terminales des deux cristaux devraient être perpendiculaires
Tune à l'autre , ainsi que les deux pans latéraux dont Tintersection est parallèle à la diagonale horizontale de la face de jonction ; mais rien n'est plus facile que de Térifier qu'il n'en est pas ainsi , en cherchant à faite Gûïncider les deux côtés d'une équerre avec les deux foces latérales qui forment l'angle dièdre rentrant.
173. Gros cristal 9 dans lequel dix seulement des pans du prisme sont loisibles ; mine Samson, Andreasberg, Hartz.
Sur une des bases s'élèvent en plusieurs endroits les sommets de dodécaèdres obtus , dont les faces sont striées parallèlement à leurs intersections avec un plan perpendiculaire à l'axe ; sur quelques-unes des faces du cristal on aperçoit aussi de petits cristaux entrelacés, de la variété prismatique.
55me VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. 6 6 6.
La variété dodéeaidre émarginée à Vendrait des tnterêections horizontales des faces de Féquia^e avec les pans du '-^ prisme par les faces du rhomboïde inverse. (Coordonnée, Haûy.)
174. Groupe de cristaux blancs , transparens; les faces de l'inverse y sont très-étroites ; sur chaux carbonatée laminaire; Derbyshire.
175. Groupe de gros cristaux blanc-jaunâtres, translucides , sans adhérence ; Derbyshire.
176. Blano-jaunâtre, translucide , groupe de cristaux avec un peu de zinc sulfuré brun laminaire ; Derbyshire.
54™« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, e d h.
Prisme dodécaèdre terminé par les faces du rhomboïde
éqtniûbxe. (Bino-bisunitaire , Haûy.)
Groupe de cristaux blanchâtres, placés les uns au
dessus des autres , dont les axes et les faces sont à peu près parallèles, et dans lesquels , les six faces du prisme qui résultent d'un décroissement sur les angles inférieurs du primitif sont trés-étroites j Garrigill, Alston , Cumberland , Angletenre.
178. Blanche, groupe de cristaux disposés comme ceux da numéro précédent , et dont quelques-uns renferment de petits iprains de fer sulfuré; Garrigill.
179. Groupe de cristaux blanchâtres^ en partie recouverts d'une croûte d'un blanc laiteux opaque; Garrigill.
55"^ VAMÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF. 6 e b.
Combinaison des faces de la variété contractée avec les faces du prisme. (Fig. So, pi. II-.)
i8o« Blanche , transparente , petits cristaux dont quelques-uns montrent les deux sommets , placés sur du quarz prisme laiteux, un peu chatoyant; Andreasberg, Hartz.
56"" VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF. e e.
Cette variété diffère de la précédente en ce qtie les sommets sont formés par les faces du rhomboïde inverse au lieu de Fêtrepar celles de Péquia^e. (Fig. 3i , pi. IL)
i8i. Blanche^ transparente ^ petits cristaux aciculaires se croisant dans toutes sortes de directions , sur chaux carbonatée lamellaire; mine Jacobsglûck, Andreasberg, Hartz.
57"" VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, b d e^
La variété contracte dans laquelle les bords inférieurs du rhomboïde aigu sont émarginés. (Fig. Sa , pi. II.)
182. Cristal isolé blanchâtre, offrant les deux sommets, couché sur un cristal indéterminé de baryte sulfatée , avec
^■1. Sff""
de petits cristaux de fer carbonate noir primitif; Westmo— reland , Angleterre.
58"»* VARIÉTÉ , SIGBŒ REPRÉSENTATIF, p h d.
Le primitif dont chacun de* horde eH douhUment: imarginé ; hê horde supérieurs le sont par les faces d'un dodécaèdre obtus , les bords inférieurs par les faces du métastatique. (Fig. 33 ,pl« Œ.)
i83. Groupe de cristaux grisâtres, à faces arrondies et onduleuses , avec feldspath blanc et quarz hyalin prisme ; rOisans, département de l'Isère, France.
Sg"* VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p e d.
Dodécaèdre très-aigu combiné at^ec les faces primitives et celles du rhomboïde contrastant. (Fig. 54, pi. III.)
go""» VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p C e d.
La variété précédente augmentée des faces du rhomboïde
mixte. (Fig. 35 , pi. EŒ.)
i84. Blanche, transparente et roussâtre, petits cristaux dont les faces sont trés-brillantes , groupés sur une argile ochreuse rouge ; environs de Zellerfeld , Hartz.
6i"« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, e h d.
La variété bisalterne dont les sommets sont remplacés par les fxces du rhomboïde équiaae. (Analogique ,'Haûy.)
i85. Blanc-jaunâtre, transparente , gros cristal trés-net
présentant les deux sommets , avec de plus petits cristaux delà même variété; sur un groupe de chaux fluatée cubique incolore , avec un peu de plomb sulfuré tessulaire; Derbyshire , Angleterre.
186. Blanc-jaunâtre, petits cristaux placés sur la surface d'une stalactite calcaire cylindrique , dont la surface est complètement recouverte de petits cubes de chaux fluatée blanche contenant de petites paillettes de fer sulfuré;* à l'une des extrémités de ce cylindre est un cristal de chaux carbonatée plus gros que les autres , et dont Taxe est dans la direction de celui de la stalactite; Derbyshire.
187. Jaunâtre, cristaux groupés très-nets, sur zinc sulfuré laminaire couleur de colophane ; Derbyshire.
1881 Blanche, transparente, groupe de cristaux dans lesquels les faces du dodécaèdre métastatique sont trèspetites^ avec chaux fluatée cubique blanche et zinc sulfuré en cristaux indistincts; Derbyshire.
189. Blanc-jaunâtre, groupe de petits cristaux, dont un plus grand que les autres appartient à la variété prismatique, sur plomb sulfuré ; Derbyshire,
Dans un gros cristal qui se trouve sur le même groupe , les faces du prisme sont un peu bombées , et luisantes.
190. Blanche, transparente , petits cristaux rassemblés en forme de petits bouquets , placés â la base d'un groupe d'améthyste prismée , scintillée de petits cristaux de chaux carbonatée magnésienne ; Guanaxuato , Mexique.
191. Petits cristaux blancs , arrangés régulièrement, de manière â former par leur réunion des dodécaèdres aigus ; Guanaxuato.
Les angles de ces dodécaèdres ne peuvent se mesurer avec exactitude , à cause des inégalités des faces , mais les incidences' se rapprochent beaucoup de celles du dodécaèdre
aigu dont le signe cristallographique est a. Ces cristaux
sont placés sur un groupe de quar> hyalin prisme grisâtre.
192. Grisâtre y petits cristaux arrangés comme les précédens , mais formant des dodécaèdres beaucoup plus petits, sur un groupe d'améthyste pâle; Schemnitz, Haute^ Hongrie.
193. Blanchâtre, groupe de cristaux dont les plus gros offrent la forme connue sous le nom de macle en cœur, avec chaux fluatée et zinc sulfuré noirâtre; Derbysbire, Angleterre.
Dans un de ces macles Tun des deux cristaux présente les. deux extrémités. Cette yariété est considérée même en Angleterre comme très-rare ; elle a été trouvée par M. Greville, à la générosité duquel on doit le peu de morceaux qui se trouvent dans quelques collections.
12 3 Ga'"^ VARIÉTÉ , SIGNE REPRESENTATIF, b e JU
Cette xmriété diffère de la précédente en ce que les faces du dodécaèdre au lieu d^être celles du métastatique , appar^ tiennent à un dodécaèdre pltês aigu. (Fig. 36 , pU IH.)
194. Jaunâtre, sur un groupe de chaux carbonatée prismatique dont les faces terminales sont très-raboteuses , et les faces latérales recouvertes d'une croûte formée d'une infinité de petits cubes de chaux fluatée ; Derbyshire.
63™* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, h b e.
La variété dodécaèdre augmentée des faces d^un dodécaèdre
obtus. (Fig. 37, pi. m.)
195. Blanc-jaunâtre, translucide, gros cristal présentant les deux sommets, croisé par un autre et placé sur un petit groupe de chaux fluatée cubique blanche , avec un peu de zinc sulfuré noirâtre; Derbyshire.
L^ faces du dodécaèdre obtus sont fortement striées.
64™* VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, e e d.
La variété bisalteme dans laquelle les arêtes les moins obtuses du dodécaèdre métastati^ue sont émarginées par Us faces du rhomboïde inverse. (Émoussée ^ Haûy.)
196. Gros cristal isolé jaunâtre, montrant ses deux sommets y couché sur un petit groupe de plomb sulfuré cubooctaèdre, de chaux fluatée Gubifpie blanchâtre, avec un peu de fer sulfuré; Derbyshire , Angleterre*
Dans ce cristal les faces du rhomboïde inverse sont un peu onduleuses , et aux endroits où elles rencontrent les faces du prisme sont de petites faces triangulaires qu'il a été impossible de mesurer.
197. Blanc-jaunâtre 9 translucide, cristaux groupés, laissant voir dans Tintérieur de chacun d'eux un autre cristal blanchâtre de la variété bi-binaire ; Derbyshire.
198. Blanche, translucide, cristaux très-aplatis parallèlement à deux des faces opposées du prisme ; Andreasberg, Gbrtz*
La plupart de ces cristaux sont transposés*
199. D'un blanc-laiteux, cristaux grands et petits ofirant les deux sommets , et dans lesquels les faces du rhomboïde inverse sont très-étroites, avec zinc sulfuré noir, cuivre pyriteux et fer carbonate , sur pierre calcaire amorphe ; Leicestershire , Angleterre.
200. Jaune, cristaux groupés, dans lesquels les arêtes les moins obtuses du métastatique ne sont pas remplacées chacune par une face , mais plutôt par trois ; celle du milieu est bombée , les deux autres le sont moins , et sont striées perpendiculairement à Taréte qu'elles remplacent ; Derbyshire.
4o CHAUX CARBONATÉE.
Quelques-uns de ces cristaux sont transposés; ils sont placés sur une chaux carbonatée grossière.
65""* VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, € e i.
La variété btno-temaire y émargînée à Tendrait de» arites le* moine obtuse* du dodécaèdre métastatique. (Progressive , Haûy .)
2201. Blanche, cristal isolé, dont la partie inférieure est formée par une agglomération de petits cristaux; Andreaskreutz, Andreasberg^ Hartz.
66"« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, d 6 b.
La variété bisalteme, dont les sommets sont remplacés par les faces d'un dodécaèdre obtus* (Soustractive , Haûji.)
203. Jaunâtre, translucide, petit groupe composé d'un gros cristal et d'autres plus petits; Derbyshire, Angleterre.
203. Blanc-grisâtre, cristaux groupés , tellement enfoncés dans la gangue que les faces du prisme sont entièrement cachées ; Derbyshire.
Cette gangue est de la baryte sulfatée blanche granulaire« (Cauq des mineurs anglais.)
204. Jaunâtre , transparente , cristal isolé dans lequel les faces du dodécaèdre obtus sont fortement striées parallèlement aux bords du primitif; Derbyshire.
205. Jaune, groupe de cristaux dont quelques-uns présentent les deux extrémités, et dont plusieurs autres sont transposés ; Derbyshire.
206. Blanche, transparente, groupe dont la plupart des cristaux sont transposés; Derbyshire.
CHAUX GARBQNATÉE- 4i
67™* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, rf b e.
Lavartéié bmo-temaine dont Us JUflÊimetê *ont remplacée par leê face* de Véyuiaxe. (Fig. 38 , pi. m.)
207. D'un blanc-laiteux^ translucide, cristaux placés dans une cavité tapissée de dodécaèdres métastatiques; Guanaxnato, Mexique.
68"« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, d d e. .
La variété bino-temaire augmentée dCun dodécaèdre aigu.
(Trigésimale , Haûy.)
208. Blanchâtre I translucide, cristaux très-nets , groupés sur une chaux carbonatée hachée, mélangée d'un peu de plomb sulfuré ji Derbyshire.
â 5 a 69™* VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, e e d.
Le rhomboïde contrastant dontlee sommets sont remplacés par les faces d'un dodécaèdre aigu, et les angles inférieurs par les fasses du prisme. (Fig. 5q , pi. HI.)
70"* VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, e e d b.
La variété précédente dont les sommets sont remplacés par les faces du dodécaèdre obtus de la variété soustrac-tive. (Fig. 4o , pL m.)
309. Cristaux blancs, très-nets, offrant les deux sommets , avec quarz en petits cristaux très<Léliés ; département de llsère , France.
71"* VAHIÊTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, e h d .
La variété eontractéê^^tugmentée à chaque sommet deê êix faces éPun dodécaèdre aigu. (Fig. 4i , pi. III.)
mo. Groupe de cristaux blanchâtres, translucides , dont les faces sont raboteuses , et ont un aspect gras particulier, avec un peu de fer sulfuré cubique ; Schemnitz , Haute- Hongrie.
72™® VARIETE, SIGNE REPRÉSENTATIF, b b e.
La variété cuJboïde , dont les arêtes supérieures sont rempkuséespar les faces d'un dodécaèdre obtus, et les sommets par les faces de féquiaxe. (Fîg. 42 , pi. HI,)
211. Blanc-jaunâtre, groupe de gros cristaux dont les faces ont un aspect gras onduleux; mine Gnade-Gottes, Andreasberg , Hartz.
Les sommets de quelques cristaux sont recouverts de petites pellicules blanches.
73°^*» VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, a e d.
Le prisme hexaèdre dont les angles solides sont remplacés par des faces triangulaires ^ qui appartiennent à un dodécaèdre très-aigu. (Fig. 45, pi. HI.) *
212. Blanche, groupe de cristaux divergens, avec harjnotome dodécaèdre , sur quarz haché; mine Samson ^ Andreasberg, Hartz.
ff^^ VABIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, a d e.
Le prisme hexaèdre régulier dont tau» lee borde dee baeee eont émarginée. (Fig. 44 , pi. m.)
2i3. Jaunâtre , cristaux groupés à faces un peu raboteuses ^ et dont les bases sont d'un blanc mat; sur quars haché, mélangé de plomb sulfuré ; mine Samson , Andréasbergy Hartz.
La détermination de cette variété n'est qu'approximative.
75"« YARXÈTJÈ , SIGNE REPRÉSENTATIF, e € e .
Le prieme hexaèdre terminé par lee facee d^un dodécaèdre aigu^ dont lee eommete eont remplacée par le rhombo'ide euboïde. (Fig. 45, pi. ÏII,)
2i4. Blanche, translucide, groupe de cristaux engagés de manière à n'o£frir qu'un de leurs sommets^ mine Samson.
Dans le plus gros cristal le sommet est remplacé par un plan perpendiculaire à l'axe.
2i5, D'un blanc-laiteux, groupe de cristaux en prisioaes dont les bases sont recouvertes de lames décroissantes , qui forment les faces d'un rhomboïde , dont les arêtes supérieures sont remplacées par de doubles facettes appartenant, à en juger par les stries, à un dodécaèdre produit sur les bords supérieurs du primitif, avec stibite dodécaèdre blanche , un peu de plomb sulfuré , et de petits grains de fer arsenical argentifère ; mine Samson.
D a été impossible de mesurer les incidences des faces de ces cristaux.
76»» YARKÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, d e {d d b.)
Le dodécaèdre métaetatique dont lee anglee latéraux eont remplacée chacun par troie facee; l'une d*eHee appartient
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au prisme hexaèdre. Us deux autres à un dodécaèdre, résultant d'un décroiêsement intermédiaire dont la UA est telle que la figure des faces du prisme est rhombique, (Fig. 46 , pi. m.)
216. Blanche 9 translucide, cristal assez gros ^ dont les sommets sont masqués par un groupe de petits cristaux de chaux carbouatée métastatique, avec quelques petits cubes de chaux fluatée violette , et un peu de zinc sulfuré brun et rougej Derbyshire , Angleterre.
•a fl 5" f i 'J^^'' VAHIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, e d { d d b.)
La variété bisalteme, dont les arêtes obliques les moim obtuses sont remplacées par de doubles facettes à bords parallèles. (Identique, Haûy.)
217. Jaune , groupe de cristaux très-serrés j les faces qui remplacent les arêtes obliques du métastatique sont un peu arrondies , les autres sont brillantes ^ sur chaux carbonatée compacte ; Derbyshire.
Quelques-uns de ces cristaux sont en partie recouverts d'une croûte de chaux carbonatée blanche opaque , dont les molécules se sont arrangées sur la surface des cristaux jaunes , de manière à offrir la même forme , avec deux nouvelles modifications qui appartiennent au rhomboïde mixte et contrastant.
78"*» VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, e d e .
La SS™*' variété dans laquelle les arêtes obliques les moins obtuses du dodécaèdre aigu sont doublement émarginéei»
(Fig. 47, pi. m.)
218. Groupe de cristaux bruns, offrant les dena^ extrémités , sur chaux carbonatée , avec fer oxidé rouge; Andreasberg, Hartz.
Les cristaux sont assez nets ; cependant la détermination des faces qui résultent d'un décroissement intermédiaire n'est qu'approximative à cause de la difficulté de mesurer les incidences. La forme que présentent ces cristaux au premier abord, parait être due aune déposition régulière de matière cristalline sur les faces des cristaux qui appartiennent à la yariété décrite.
79'^« VAKEÈTÉ, SIGNE IIEPRÊSENTA.TIF. a e{ d d h).
Prisme hexaèdre régulier dont toiM les angles sont remplacés par des facettes triangulaires isocèles. (Acutangle , Haûy.)
219. Blanchâtre , translucide , groupe de petits cristaux, sur les faces terminales de quelques-uns desquels sont placés de petits prismes trés-minces de la même substance ^ mais d'un diamètre plus grand que ceux des cristaux sur lesquels ils reposent; Andreasberg, Hartz.
Dans d'autres cristaux la face terminale est surmontée du sommet d'un petit cristal métastatique , dont Taxe est parallèle à celui du prisme.
1 a 80"* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, a e( ).
Prisme iexàèdre dont les angles solides alternes sont remplacés par de doubles faces triangulaires , dont le signe cristallographique n^a pu être déterminé parce-qu'elles sont arrondies. (Fig. 48, pi. III.)
320. Blanche, opaque, cristaux engagés entre eux de manière à ne montrer qu'une petite portion d'une de leurs extrémités sur quarz haché; mine Samson , Hartz.
Le plan terminal est blanc mat.
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Si'" VARIÉTÉ , SIGNE BEFRÉ8ENTATIF. b e
La variété dilatée , augmentée de six faces à chaque aonir
met. (Bournon, fig. 271.)
221. Blanc-jaunâtre, groupe de cristaux dans lesquels les faces du rhomboïde équiaxe sont très-brillantes , tandis que toutes les autres sont ternes ; Andreasberg , Hartz.
Un grand nombre des cristaux sont évidés au-dessous des faces de Téquiaxe.
222. Jaune^ groupe de cristaux à axes peudivergens, sans adhérence j Andreasberg.
82°® VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, e e e.
Le rhomboïde inverse, dont les horde inférieurs sont remplacés par un biseau , et les angles inférieurs par une face. (Fig. 49, pi. IV.) (1)
223* Blanche , translucide , cristaux bien déterminés sur manganèse oxidé fibreux (la wadde des Anglais) ; Iberg prés de Grund , Hartz.
85"« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, e d\ d d h ).
Le rhomboïde inverse avec trois faces à lap lace de chacun des bords inférieurs. (Fig. 5o, pi. IV.)
224. Petits cristaux blancs, transparens, avec analcime trapézoïdale dans une wacke amygdaloïde ; Montecchio Maggiore, Vicentin.
(i) Les faoes qui forment le biseau , qui remplace les bords inférieurs du rhomboïde peuyent être considérées comme le résultat d'un décroissement par trois rangées en largeur sur les bords inférieurs de rinyerse.
CHAUX CARBOHATÉE. 4?
S^ VARIÉTÉ, SIGNB REPRÉSENTATIF, b e{d d b ).
Dodécaèdre aigu ^ dont les angle» latéraux sont iremplacés par le» faces du prisme , et les sommets par celle du rhomboïde éguiaxe. (Fig. 5i , pi. FV.)
225. Blanche, transparente, cristal trés-net, sur un groupe de chaux fluatée cubique jaune , dont les faces sont en partie recouvertes de petits cubes de fer sulfuré , sur une base calcaire mélangée de plomb sulfuré lamellaire ; Derbyshire, Angleterre.
336. Gris-bleuâtre , groupe de cristaux courts , dont quelques-uns présentent les deux sommets , et dans lesquels les &ces du dodécaèdre sont étroites et bombées; sur quan prisme luisant opaque; Garrigill, Cumberland , Angleterre. 22^. Blanchâtre, translucide , gros cristaux courts, dont les faces terminales sont très-sensiblement striées; sur quarz prisme; Garrigill.
85"" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, e d e.
Le prisme hexasdre terminé par les faces d^un dodécaèdre dont les intersections avec les faces alternes du prisme sont remplacées par de petites faces très-étroits* (Fig. 52, pi. IV.)
228. Cristal isolé blanc transparent ; les faces du dodécaèdre qui résulte d'un décroissement sur les angles latéraux sont légèrement arrondies ; Derbyshire.
86"" VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, b d{d db).
Double pyramide droite hexasdre , dont les sommets sont
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remplacés par les faces d^un dodécaèdre aigu, et aussi par celles de Véquiaxe. (Fig. 53 , pi. IV.)
229. Gris-rongeâtre , opaqifte, cristaux groupés dont les faces sont recouvertes d'une pellicule rougeàtre de fer oxidé, ce qui rend la mesiire des incidences assez difficile ; Andréasberg , Hartz.
I s 87"* VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, e e e .
Combinaison des faces du prisme, avec celles du rhomboïde inverse et celles d'un dodécaèdre aigu, (Fig. 54 , pi. IV.)
250. Jaunâtre, cristaux groupés sur chaux carbonatée laminaire^ mélangée d'un peu de plomb sulfuré; Derby shire , Angleterre .
On voit dai^s l'intérieur, de chaque cristal un rhomboïde inverse dont les arêtes sont blanchâtres.
88"** VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, e cf ( ^d £).
Le métastatigue dont les sommets sont remplacés par les faces du rhomboïde secondaire semblable au primitif, et dont les arêtes obliques les moins obtuses sont doublement émarginées. (Fig. 56, pi. rV.)
25 1. Blanchâtre, petit groupe de cristaux dont les axes sont presque parallèles 5 les faces sont courbes et raboteuses, et la détermination n'est donnée que comme une approximation; Guanaxuato , Mexique.
Chacun des cristaux qui composent ce groupe offre un accident singulier; au milieu des remplacemens des arêtes les moins obtuses se trouve une cavité en forme de rectangle dont les plus longs côtés sont parallèles à cette arête ; et le fond de cette cavité, qui est un plan, est parfaite^
ment brillant ^ et mesure sur une face de clivage précisémentle même anglequ'une des faces du rhomboïde inverse. Ces cristaux sont accompagnés d'un petit bouquet de quarz hyalin prisme.
89™® VARIÉTÉ^ SIGNE REPRÉSENTATIF, a b e.
Ia rhomboïde inverse dont les sommets sont remplacés par un dodécaèdre obtus tronqué au sommet.
232. Blanche, opaque, groupe de cristaux grands et petits, dont Tun présente les deux sommets ; mine Samson, Hartz.
Les seules faces bien distinctes sont celle s dudodécaédre obtus et celles qui remplacent les sommets. Elles ont un aspect très-remarquable ; celles du dodécaèdre obtus sont d'an blanc-mat excepté à l'endroit des arêtes les plus obtuses , où l'on aperçoit une petite bande étroite , parallèle à cette arête, jaunâtre et translucide ; elles sont en outre striées trèsnsensiblement parallèlement à leurs intersections aTec le plan perpendiculaire à l'axe ; le plan terminal est di- Tisé en quatre triangles , celui du milieu est jaune , translucide , les quatre autres sont d'un blanc-mat.
90™^ VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p a e e.
Le rhomboïde inverse, dont les bords supérieurs et tous les angles sont remplacés. (Fig. 67 , pi. lY.)
9li°« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p a e e b.
La variété précédente augmentée à chaque sommet des farces
de Véquiaxe. (Fig. 58 , pi. IV.)
233* Blanc-grisâtre , groupe de cristaux empilés de ces deux variétés , dans lesquels les faces du rhomboïde inverse 1. 4.
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sont ternes ^ ainsi que les faces terminales , et celles du prisme assez brillantes ; Andreasberg , Hartz.
92"* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, a e e à.
Le rhomboïde inverse , dont les bords inférieurs sont émarginés et tous les angles remplacés. (Fig. 59 , pi. IV.)
234. D'un blanc-nacré, grands et petits cristaux groupés sur du quarz haché , avec un peu de plomb sulfuré ; Andreasberg.
235. D'un blanc-nacré, groupe de cristaux de la même variété, sans adhérence ; Andreasberg.
I I â I 93™* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, a 6 e b.
Prisme hexaèdre régulier , dont trois des bords sont rempUicés par les fasses des rhomboïdes inverse et équiaae. (Binotriunitaire , Haûy.)
236. GroS'Cristal isolé blanchâtre , auquel adhère un peu de chaux carbonatée laminaire, légèrement colorée en violet ; Andreasberg.
237 . Blanche , transparente , groupe de cristaux trés-nets , dans plusieurs desquels le plan terminal est très-petit , avec quelques cristaux de la variété coordonnée , sur chaux carbonatée terreuse grise ; Andreasberg.
1 a 3 1 g4Bie VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, a 6 e d.
Prisme dodécaèdre j dont trois des bords des bases sont remplacés par les fiwes du rhomboïde contractant. (Sexquadridécimale , Haûy.)
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238. Blanche , translucide , petit groupe de cristaux dans lesquels six des faces du prisme sont très-étroites , sans adhérence ; Andreasberg, Hartz.
Au centre des faces terminales s'élève un cristal d'un diamètre plus petit , terminé par les faces du rhomboïde éqaiaxe. On voit aussi sur les faces terminales des hexagones concentriques, dont les côtés correspondent aux &ces étroites du prisme dodécaèdre.
sSg. Groupe de la même variété, en cristaux à prismes très-courts, sur une base chargée de plomb sulfuré; Andreasberg.
^5^^ VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, a e 6 (L
Lé rhomboïde de la quatriima variété dont Us bordé infé-rieuTê sont émarginéê et toue les angles remplacés. (Fig. 6o , pi. IV.)
24o. Groupe de cristaux nets, jaunâtres, avec antimoine sulfuré capillaire , sur quarz en très-petits cristaux ; Andreasberg.
96"* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, a e e b.
Prisme hexaèdre , dont trois des bords des bases sont rem^ placés par les faces de Péquiaxe , et les trois autres par les faces étun rhomboïde aigu (Fig. 61 , pi. IV.)
34i. Blanche , translucide , cristaux engagés dans la gangue , dont les faces terminales sont d'un blanc mat ; sur chaux carbonatée laminaire , recouverte de petits cristaux de stilbite dodécaèdre blanche et opaque ; Andreasberg.
97"' VABlfarÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p e € d.
Rhomboïde aiyUy dont les bord* inférieurs êoni émaryhui , hê angles inférieure remplacée par les faces du rhomboïde contrastant , et les sommets par les faces du primitif (Fig. 62 , pi. IV.)
242. Blanche, translucide, cristaux groupés sur pieire calcaire amorphe, chargée d'argile schisteuse rougeâtre; le Breakwater, Pljrmouth, Deronshire.
98"^ VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p e b d.
La variété bino-temaire , dont les sommets sont rempladi par les faces des rhomboïdes prhnUifet équiaxe. (Fig. 63, pi. IV.)
243. Blanche et blanc-rosâtre, petits cristaux trés-brillans, tapissant la cavité d'une géode calcaire; Maronne, département de liséré , France.
99m» VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p e b d.
La variété binaire , émarginée à V endroit des arêtes supé^ rieures du primitif par les faces de féguiaxe^ et aussi à Cendroit des arêtes obliques les plus obtuses du dodécaèdre métastatique^ (Fig. 64 , pi. IV.)
244. Blanchâtre , petits cristaux , avec quarz hyalin dodécaèdre ,et chaux fluatée violette en cubes dont chacun des angles est remplacé par trois faces , sur amphibole ; Rongsberg, Norwége.
100"* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p e ^ dl
Le primitif y dont les bords inférieurs sont remplacés chacun par un double biseau , et les angles inférieurs par les faces d'un rhomboïde. (Fig. 65 , pi. Y.)
245. Blanche , transparente , cristaux assez grands, avec dautres jaune-brunâtres, un peu irisés; sur chaux carbooatée coquilliére , avec un peu de cuivre pjrriteui ; Kongsberg,Norwège,
Les faces des cristaux sont brillantes, maistrès -disproportionnées.
IQ^mo VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p e e
dodécaèdre très-aigu , terminé par les faces des rhomboïdes primitif, inverse et contractant. (Fig. 66 , pi. V.)
IQrjme VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p b e e d.
lamime variété augmentée des faces de Véquiaxe. (Fig. 67,
pi. V.)
246. Blanche, transparente, et aussi légèrement colorée en brun , petits cristaux très-brillans de ces deux variétés ; dans ceux qui appartiennent â la seconde, les faces du rhomboïde équiaxe sont trés-étroites; sur chaux carbonatée lamellaire , mélangée de fer oxidé terreux ; département de ITsère, France.
103"*® VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, b e e d.
La variété analogique ^ émarginée à l'endroit des arêtes obliques les moins obtuses du métastatique par les faces de Vinverse. (Bournon , fig. 44o.)
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247* Blanche, transparente, cristaux grands et petits, . dont plusieurs montrent les deux sommets , avec cbaui fluatée cubique blanche , sur zinc sulfuré brun laminaire; Derbyshire , Angleterre.
^48. Groupe de cristaux blancs, transparens^ le plus gros cristal est transposé ; avec chaux fluatée blanche , et zinc sulfuré ; Derbyshire.
249. Jaune , groupe de cristaux dans lesquels les faces du rhomboïde inverse sont beaucoup plus larges que dans les deux morceaux précédens , avec un peu de zinc sulfuré brun; Derbyshire.
260. Blanche, cristaux groupés , sur chaux fluatée blanche} Derbyshire.
Les arêtes obliques du métastatique sont remplacées par des faces creuses , et dans l'intérieur de chaque cristal on en aperçoit un autre de la variété bisalteme , dont les faces sont d'un blanc laiteux.
25 1. Blanc-jaunâtre, partie supérieure d'un cristal isolé dans l'intérieur duquel on aperçoit un autre cristal de la variété bisalteme, à arêtes dun blanc mat; Derbyshire.
352. Blanchâtre , translucide et chatoyante, agglomération de petits cristaux entassés autour et dans la cavité d'un gros cristal de la variété soustractive , dont les faces sont blanc-jaunâtres , et translucides vers les sonmiets ; Derbyshire.
253. Cristal isolé blanc-jaunâtre , maclé ; Derbyshire. Formé comme celui dun** i4i. (Fig. 68 , pi. V.)
254. Deux cristaux isolés de la même variété , dans lesquels les faces du rhomboïde inverse ne remplacent pas également toutes les arêtes les moins obtuses du métastatique, Derbyshire. (Fig. 69 , pi. V.)
104"*" VARIETE , SIGNE REPRESENTATIF, e e h d.
La va/riité êouêtrcLctioe , dans laquelle les ariteê ohUyuei
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hi momê obtuM9 sont remplacéeê par les faees de Fm-
verse. (Fig. 70 , pi. V.)
355. Blanchâtre , transparente , deux cristaux dont Tun est transposé ; sur un groupe de chaux fluatée blanche , en cubes doublement émarginés , avec cuivre pyriteux noirâtre et plomb sulfuré lamellaire; Derbyshire, Angleterre.
On voit dans l'intérieur de chaque cristal un dodécaèdre métastatique , dont les arêtes sont colorées en noir.
IQgme VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, e b b d.
La variété soustractive^ attgmentée aux sommets des faces de
ViqiUaxe. (Continue, Haiiy.)
356. Blanche, transparente , petits cristaux trés-brillans, recouvrant un groupe de chaux fluatée cubique jaune, translucide} Derbyshire.
257. Blanchâtre , groupe de gros cristaux dans Tintérieur desquels on aperçoit des dodécaèdres métastatiques , dont les arêtes sont recouvertes de petits cristaux de cuivre pyriteux; Derbyshire.
106"« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. 6 e b d,
La variété soustractive , avec les faees du rhomboïde contractant. ( Fig. 71 , pi. V. )
258* Blanche , translucide , groupe de trois gros cristaux, l'un desquels est transposé , avec d'autres cristaux de la variété métastatique, dont une seule des pyramides est visible, sur chaux carbonatée laminaire blanche; Derbyshire.
Blanchâtre, groupe de cristaux transposés, avec
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chaux fluatée en cubes doublement émarginés y et un peu de plomb sulfuré; Derbyshire , Angleterre.
107"® VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, e e
La variété bùalteme , combinée avec le rhomboïde contras^ tant y et émarginée à Pendroit de* interjection* obliques de ce rhomboïde avec les faces du prisme. (Fig. 72 , pi- V.)
260. Blanche , groupe de cristaux , dont le plus gros offre une fracture^ irisée , sans adhérence; Andreasberg, Hartz.
I a 1 i loS"** VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF a e d d.
Prisms dodécaèdre , terminé par les faces d'un dodécaèdre aigu , dont le sommet est remplacé par u/n plan perpenrdiculaire à Vaxe. (Fig. 'j5 , pi. V.)
IQgxne VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, a e e d d.
La variété précédente , dans laquelle les arêtes obliques les plus obtuses du dodécaèdre sont émarginées par les faces du rhomboïde contrastant. (Fig. 74 , pi. V.)
261. Blanc-jaunâtre , groupe de cristaux de ces deux variétés; les plus petits appartiennent â la première , et six des faces du prisme sont striées parallèlement aux bords du primitif; sur quarz haché; Andreasberg.
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IjQinc VARIÉTÉ, SIGNE REPRESENTATIF a e e d.
Le prisme hexaèdre , dont trois des bords des bases sont remplacés par les faces du rhomboïde contrastant ^ et les
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mierseetionê obliques des faees de ce rhomboïde avec les faeee du prisme par des facettes à bords paralliles. ( La variété mixtî-progressive , décrite par M. de Monteiro.) (Fig. 75 , pi. V.)
262. Cristaux blanchâtres , groupés sur du quarz haché , avec de ipetiïs cristaux de stilbite dodécaèdre blanche; An- Ireasberg , Hartz.
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111™« VARIÉTÉ, SIGNE REFRESENTiLTIF. e e d d.
Prisme dodécaèdre ^ terminé par les faces de l'inverse^ et hnarginé à Fendroit des intersections obliques des faces du prisme e* avec celles du rhomboïde. (Fig. 76, pi. V.)
112™« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, a e e b d d.
la variété précédente , dont les sommets sont remplacés par un plan perpendiculaire à Faxe , et les intersections de ee plan avec les faces de V inverse émarginées par les faces de Féquiaxe. (Fig. 77 j pl» V.)
363* Blanchâtre y cristaux grands et petits , sur quarz lyalin prisme; les plus gros cristaux appartiennent â la )remiére de ces deux variétés , et les plus petits â la seconde ; Andreasberg.
1 13™® VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, e 6 d d.
Prisme dodécaèdre^ terminé par les faces du rhomboïde contrastant y et émarginé à Fendroit des intersections obliques du rhomboïde avec les faces du prisme 0*. (Fig. 78, pi. V.)
Petits cristaux colorés en rouge par Tarsenic sul
furé rouge j sur chaux carbonatée lamellaire blanche ; Andreasberg, Hartz.
ll4™« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, a e h h.
Le prisme hexmdre , terminé par les farces d'un dodécaèdre obttM , dont le sommet est remplacé par un plan perpendiculaire à Vaxe , et trois des arêtes obliques par les faces du rhomboïde équiaxe. (Fîg« 79 j P^- V.)
1X5- VABIÉTÉ, SIGNE HEPBÉ8ENTATIF. « / ei h\
La variété précédente , da/ns laquelle celles des arêtes dUntersection des foLces de Véquiaxe avec les faces du prisme qui sont horizontales ^ sont remplacées par les fûtces d'un rhomboïde aigu. (Fig. 8o , pi. V.)
265. BlsÉLche , transparente , cristaux nets , très-serrés les uns contre les autres , sur une gangue calcaire contenant de Tarsenic natif argentifère granulaire ; Andreasberg.
1X6-VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. «^«Vrff
Prisme dodécaèdre , terminé par les faces du rhomboïde obtus de Ut seconde variété , et de petites faces triangulaires qui appartiennent aumétastatique. (Fig. 8i , pi. YI.)
266. BMiche, opaque, groupe de cristaux à prismes trèscourts , dans lesquels les faces du prisme et principalement les six qu|^résultent d'un décroissement sur les angles inférieurs du primitif sont brillantes , les autres sont ternes et n'ont été déterminées que par approximation ; Andreasberg.
■yù
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„7-. VABIÉTÉ, SIGNE BBPKÊSBNTAXn.. /A'rf!
Za 55™® variété j augmentée à chaque commet des faceê d^un dodécaèdre aigu. (Interrompue, Haûy.)
^^gme VARIÉTÉ 9 SIGNE REPRÉSENTATIF* a e e h d.
La variété précédente , dont lee eommete eont remplacée par un plan perpendiculaire à Faxe. (Fig. 82, pL YI.)
267. Blanche, translucide, cristaux groupés des deux yariétés précédentes, dans lesquels le plan terminal est très-petit , sur chaux carbonatée laminaire, mélangée d'un peu de cuivre pyriteux; Braunsdorf, Freyberg, Saxe.
il9™« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, e e dd.
Leprieme hexaèdre terminé par lee facee de deux dodéeaè^ dres aigus , les arêtes les plus obtuses de l'un desquels sont émarginées par les faces du rhomboïde contrastant, (Fig. 85, pi. VI.)
268. Blanc -grisâtre, cristaux groupés, ne présentant qu'un seul sommet , engagés par la partie inférieure dans un groupe de très-petits cristaux, disposés assez régulièrement, ayec spath perlé, sur chaux carbonatée laminaire j Schmenitz, Hongrie.
120"* VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, e eb
Ciymhinaison duprisme hexaèdre avec les rhomboïdes mixte et équiaxe , dans laquelle les angles solides formés par la réunion des feules de ces trois modifications sont remplacés par des facettes triangulaires. (Fig. 84, pi. Yl.)
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369. Blanc-grisâtre, cristaux offrant les deux sommets ; placés sur un groupe de quarz hyalin prisme; Traversella; Piémont.
121"° VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, e e d b.
Le prisme avec le- rhomboïde eontroêtant , dont les arek» 9upérieure9 sont doublement imarginies , et les êommeU remplacée par les faces d'un dodécaèdre très» obtus* (Fig. 85,pl. VI.)
370. Blanche, transparente, cristaux groupés; dans Tintérieur de chaque cristal , on yoit un dodécaèdre métastatique, dont les faces sont recouvertes de très-petits cristaux de cuivre pyriteux ; Derbyshire , Angleterre.
122"*' VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, a e b d.
La variété dilatée , augmentée à chaqus sommet de six faces qui remplacent les bords supérieurs du rhomboïde aigu, (Bournon, fig. 272.)
271. Groupe de cristaux, jaunes à la base, mais colorés d une légère teinte rosâtre vers l'extrémité supérieure; Andreasberg, Hartz.
Toutes les faces , excepté celles de Téquiaxe sont raboteuses, et les incidences n'ont pu être déterminées avec beaucoup d'exactitude.
123™° VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, e e b d.
La variété dilatée ^ combinée avec les faces du prisme et le même dodécaèdre aigu que dans la variété précédente. (Fig. 86, pi. VI.)
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^1 372. Blanche, translucide, groupe de cristaux alongés, sur chaux carbonatée compacte à veines bleuâtres ; Andreasberg , Hartz.
124™® VARIÉTÉ y SIGNE REPRÉSENTATIF, a e d e.
Prisme dodécaèdre , dont Hx des bords des bases sont émar-
yfn^#. (Fig. 87,pL VI.)
273. Blanche, gros cristaux dont les faces terminales sont d'un blanc-mat, ayec de petits cristaux de stilbite dodé~ caédre, sur chaux carbonatée laminaire et quarz haché. Andreasberg.
125m© VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, e b d{ d d t.)
La 76™® variété dont les sommets sont remplacées par les feu^s du dodécaèdre obtus de la variété soustraetive. (Euthétique, Haûy.)
274. Blanc-jaunâtre, cristal attaché par une de ses faces à un groupe de cristaux dont plusieurs appartiennent à la variété binaire ; à côté du cristal qui vient d'être décrit s'en trouve un plus petit de la même variété , mais transposé ; Derby shire; Angleterre.
126"" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, e e d (d d b.)
Le rhomboïde contractant dont les angles et les bords inférieurs sont remplacés par le* faces étun prisme dodécaèdre ^ et les bords supérieurs par de doubles facettes, qui appartiennent à un dodécaèdre aigu. (Fig. 88, pi. VI.)
275. D'un blanc-laiteux, cristaux groupés sur chaux carbonatée laminaire, avec chaux carbonatée prismatique; Andreasberg , Hartz.
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12?"* VABIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, e 6 e.
Le prisme hexaèdre terminé par les faces eTun dodécaidre aigu y dont les sommets sont remplacés par les faces du rhomboïde inverse , et dont les arêtes obliques les plus obtuses sont émarginées. (Fig. 89 , pi. YI. )
276. Blanche, translucide, groupe de cristaux dont quelques-uns offrent les deux sommets, sur quarz prisme un peu laiteux; Garrigill, Gumberland, Angleterre.
128"*» VARIÉTÉ, SIGNE REPBÉSENTATIF. e ed{ ddb ).
Un dodécaèdre aigu dont les sommets sont remplacés par les faces du métastatique , les angles latéraux par de petitee faces triangulaires qui appartiennent au prisme , et le* arêtes obliques les plus obtuses par les faces du rhomboïde contractant, (Terminale, Haûy.)
277. Jaunâtre, groupe de cristaux dont quelques-uns montrent les deux bouts, sur chaux carbonatée grossière, avec chaux fluatée cubique; Derbyshire, Angleterre.
Prisme hexaèdre terminé par les faces d^un dodécaidre aigu y dont douze des intersections avec les faces du prisme sont émarginées j et dont les sommets sont remplacés par les faces de téquiaxe. (Fig. 90 , pi. YI. }
278. Blanche , transparente , grands et petits cristaux , dont quelques-uns offrent les deux sommets , placés sur un groupe de quarz prisme blanc-laiteux ; Garrigill , Cumber-
land.
279. Grisâtre , groupe de cristaux , dans lesquels les fa- «s du prisme aiusi que celles du dodécaèdre sont très-^ letites; sur un groupe de quarz hyalin prisme; Garrigill , lomberland, Angleterre.
l3o™* YARIBl^, SIGNE REPRÉSENTATIF, a € d €.
û variété précédente j sans Us faces de Féquiaxe, tronquée profondément au sommet. (Fig* 91 ^ pi* YI. )
280, Blanche 9 transparente , petits cristaux placés sur lODtiane carbonatée fasciculaire , ayec un peu de fer suluré panaché; Braunsdorf, Freyberg, Saxe.
l5l"" VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p e h e .
a I2g™e variété sanê les faces du dodécaèdre d , mi$Us avec les fc^es primitives. (Fig. 92, pi. YI.)
l32™<» YARXÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p e e e b e .
I variété précédente avec les faces du cuhoïde y du mixte et d! autres petites faces triangulaires j qui appartiennent à un dodécaèdre quUln'apas été possible de déterminer. (Fig. 93, pi. VI.)
a8i . Blanche , translucide , gros cristaux à deux sommets, run groupe de quarz hyalin porismédont les cristaux sont Î8-serrés ; Garrigill.
I a I j55me VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. Cède.
Hsme dodécaèdre terminé par les faces d'un dodécaèdre
aigu dont les sommets sont remplœés par les faces du rhomboïde inverse. (Fig. gé, pi. VI.)
282. Blanche , transparente , petits cristaux dont les faces sont un peu arrondies, sur un groupe de quarz prisme en cristaux trés-serrés; Garrigill, Cumberland, Angleterre.
l34"® VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, e e h {d d h ).
La 82'°^'' variété, augmentée des faces de Finverse. (Fig. g5,
pi. VI. )
283. Couleur de calcédoine , cristaux à faces un peu bombées ; la plupart des gros cristaux n'offrent qu'une moitié creuse qui sert d'enveloppe à des rhomboïdes équiaxes, dont trois des faces sont à découvert; Garrigill.
l55"® VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, a e e.
La variété antiédrique dans laquelle les angles inférieurs du rhomboïde inverse sont remplacées par les faces d^un rhomboïde plus aigu que lui , et les angles latéraux chacun par deux faces. Toutes ces nouvelles faces sont trèsinclinées sur celles de l'inverse. (Fig. 96, pi. VI.)
284. Blanc-jaunâtre, translucide, groupe de cristaux à faces trés-légèrement bombées , avec de petits cristaux de stilbite dodécaèdre, sur quarz amorphe mélangé d'un peu de plomb sulfuré; Andreasberg, Hartz.
1 if j ii
l36"« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, abe(ddb).
Dodécaèdre aigu y dont les sommets sont remplacés par un plan perpendiculaire à l'axe , et au^ssi par les faces du
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rJumiboïde équiaxe y et les angles latéraux par celles d'un rhomboïde aigu. (Fîg. 97 , pi. VII.)
285. Groupe de cristaux opaques , dont les faces terminales sont d'un blanc-mat , et chatoyantes dans une cer~ taine direction, ayec chaux carbonatée laminaire, et plomb sulfuré ; Andreasberg , Hartz.
a ij } 1 I i iS;"" VABIÉTÉ , SIGNE REFRÊS. ed{ddb){ddb).
LavariSté bùalteme y doublement imarginée à P endroit des arêtes les moins obtures du méta^tatique , et simplement à l'endroit des intersections des faces de ce dodécaèdre avec les faces du prisme. (Fig. 98 ,pl. VU.)
286. Jaune pâle, translucide, cristal isolé trés-net^ Derbyshiré , Angleterre.
l58"® VARIÉTÉ, SIGNE REPHÉSENTATIF. a e e b d.
La i5® variété y augmentée atix sommets des farces de Finverse, de celles de Féguiaxe y et émarginée à V endroit des bords inférieurs du rhomboïde aigu, (Fig. 99 , pi. Vil.)
287. Blanchâtre , petit groupe de cristaux bien déterminés 9 dans lesquels les faces du prisme ainsi que celles de réquiaxe sont extrêmement étroites , sur pierre calcaire amorphe j Andreasberg.
l3gmo VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p C e d d.
Le rhomboïde inverse y dont tous les bords sont émarginés , les angles latéraux rempUicés par les faces du métastatique , et les angles inférieurs par celles du prisme.
(Fig. j 00 , pi. vn.)
388. Blanche , transparente, petits cristaux dans les cavités d'un fer hydro-oxidé terreux; Frîsbach , Carinthie.
• lias l4o™" VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p b € e d.
La variété émouttée , dont kê êommets sont remplaxiét par hê faces du primitif et celles de Féquiaxe. (Fig. 10 1 ^
pi. vn.)
aSg. Blanche, translucide , agglomération de petits cristaux à faces éclatantes , placés sur les faces de plus grands cristaux blanc-laiteux de la variété émoussée ; Derbyshire.
141™" VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p e e e d,
La variété ïnsalteme , dont les sommets sont remplacés par les faces du rhomboïde primitifs et six des angles latéraussJÊk méta^statique par les faces du rhomboïde contrastant y et du rhomboïde aigu de la variété contractée.
(Fig. 102 , pi. vn.)
3 8 f 1 a l43"*' VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. J9 e e 6 h d.
La variété précédente^ augmentée des faces de réquiaxe au
sommet. (Fig. io3 , pi. VU.)
3 5 i î I a l45mo VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p e e e S b d.
La dernière varijété , augmentée à chaque sommet des faces du rhomboïde secondaire ^ semblable au primitif
(Fig. io4,pi. vn.)
290. Blanc-jaunâtre, transparente, petit groupe de ces trois variétés , sur une plaque de chaux carbonatée lamellaire , avec un peu de zinc sulfuré d sa base; Derbyshire.
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l44ine VARIÉTÉ, 8IGKB REPRÉSENTATIF, p e e b d.
La variété analogique , atigmentée aux commets deê faces des rhomboïdes primitif et cuboïde. ( Bournon , fig. 29 ^•)
agi. Janne-brunâtre , cristaux groupés, avec baryte sulfatée blanche, altérée; Derbysbire, Angleterre.
l45"® VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, e e e d b.
La variété soustraetive , augmentée desfaoe^ du rhomboïde contrastant^ et de celles du rhomboïde aigu de la variété contractée. (Fig. io5 , pi. VII.)
292. Blanchâtre, gros cristal montrant une portion de sa partie inférieure, dans lequel les arêtes obliques les moins obtuses du dodécaèdre métastatique sont un peu arrondies, et adhérent à deux autres cristaux de la variété soustractiye , qui montrent dans leur intérieur des cristaux de la même variété, dont les faces et lesarétessont recouyertes en partie de petits grains de cuivre pyriteux; avec plomb sulfuré et zinc sulfuré lamellaire brun^ Derbysbire.
l46"® VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p e e d b.
La variété émoussée^ dont les sommets sont remplacés par les fûLces du primitif et celles d*un dodécaèdre obtus.
(Fig. 106, pi. vn.)
293. Jaunâtre , chatoyante , groupe de cristaux dont les ixes sont parallèles, et qui montrent les deux sommets, ïans adhérence) Derbysbire.
l47me VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, e € h d i.
La variété analogique y atymentée des faces du rhomboïde cuboïde , et de celles d'un dodécaèdre plus aigu que le métastatique, (Fig. 107, pi. VII.)
294. Blanche , translucide y groupe de gros et de petits cristaux , offrant les deux sommets ; sur chaux fluatée blanche, en cubes doublement émarginés, ayec quelques petits cristaux de zinc sulfuré rouges et noirs; Derbyshire.
148"® VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, e e b b d.
La variété soustractive y dans laquelle trois des arêtes obliques du dodécaèdre obtus sont émarginées par les faces de réquiaxe , et les angles solides formés par les folies du prisme et les incidences les plus obtuses du méfastatique, parles faces du rhomboïde contra>stant.(Fig. 108, pi. Vil.)
295. Blanche, transparente, groupe de cristaux dont quelques-uns présentent les deux sommets , croisés dans toutes sortes de direction ; Derbyshire.
j4.gme VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, e b b d e .
La variété continus , émarginée à F endroit des intersections des faces du prisme avec les Jams du dodécaèdre obtus. (Fig. 109 , pi. VU.)
a 5 1 s 3 l5o"* VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, e e b b d e .
La variété précédente y augmentée des faces du rhomboïde
contrastant. (Fig* 110 , pi. VU.)
396. Blanche^ transparente, groupe de cristaux dont quelques-uns présentent les deux sommets, et sont transposés , ayec chaux fluatée blanche cubique et zinc sulfuré brun ; Derbyshire , Angleterre.
l5l™« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, e e h h d.
Le priêtns hexaèdre , terminé par deux dodécaèdres y Pun obtus et Vautre aigu , et deux rhomboïdes , Féquiaxe et le rhomboïde obtus ^ semblable au primitif (Fig.^ i^i 9
pi. vn.).
297. D'un blanc-mat, groupe de petits cristaux empilés les uns sur les autres , formant des lignes diyergentes ; ayec fer carbonate , et quarz hyalin prisme , mélangé d'un peu de plomb sulfuré et de cuivre pyriteux , sur pierre calcaire amorphe ; Andreasberg , Hartz.
l52™« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p b e e (d d b).
Le prisme hexaèdre y terminé par les faces du primitif et celles de Véquiaxe^ et doublement émarginé à F endroit des intersections obligvss dés faces du primitif avec celles du prisme, (Fig. 112, pi. VU.)
Jaunâtre, cristal isolé ; Garrigill, Gumberland
1 53"« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, a e e e e .
Combinaison des faces de P inverse avec celles de trois autres rhomboïdes , et celles d'un dodécaèdre, dont les faces sont parallèles, à la fois, aux bords supérieurs du rhom-
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boïdê moerêê , et au» diaganaiee ohliqwe du rhamboidej produit par deux rangées en largeur et cinq en hauteur. (Fig. ii3,pl. Vin.)
299. Blanchâtre, groupe de cristaux, dans lesquels toutes les faces sont ternes , excepté celles du nouveau rhomboïde; départ, de Tlsère , France.
l54ine VARIÉTÉ, SIGNE REPHÉSENTATH?. p bde{d d h),
La 98™* variété^ dans laquelle les arêtes ohUgues les moins obtuses du méta^tatigue sont doublement émarginéêi» (Fig. ii4, pi. Vin.)
300. Grands cristaux jaunâtres, et petits cristaux blanchâtres, groupés sur chaux carbonatée grisâtre ; Derbyshire.
l55"« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p e b d ( dd b ).
Dodécaèdre aigu, dont les sommets sont rempkicéspar les faces des rhomboïdes primitifs équiaxe et inverse , et combiné avec un autre dodécaèdre aigu , dont les faceê sont parallèles aux intersections des faces du rhomboïde inverse avec celles du premier. (Fig. ii5 , pi. VIII.)
Soi. Blanche , cristaux entassés, dont les faces primitives sont un peu raboteuses , et celles de Téquiaxe fortement striées, sur chaux carbonatée laminaire un peu nacrée ; An* dreasberg, Hartz.
l56"« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, e e e b d.
Leprisfne hexaèdre, terminé par trois rhomboïdes ^ et émarginé à Fendroit des intersections obliques des faces du
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prinnêy iMPec Uêfuces du rhemboïdê inverêe. (Fig. 116,
pi. Vin. )
3o2. Blanchâtre^ translucide, groupe de cristaux grands et petits, dont les faces sont un peu raboteuses , avec quarz hyalin prisme blanc ; Garrigill, Cumberland, Angleterre.
iS;™» VAnSTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, beed(ddb).
La variété analogique y dans laquelle les arêtes lee moine ohUuee du mitaetatique eont triémarginéee. (Fig. 117 ,
pi. Vin.)
3o5. Gros cristaux jaunâtres , translucides , offrant les deux sommets , et dont l'un est transposé , avec chaux fioatée cubique blanche et plomb sulfuré ; Desbyshire.
iSS™"" VARIÉTÉ j SIGNE REPRÉSENTATIF, e e de ( ).
Prisme dodécaèdre terminé par les faces de deux dodécaèdres aigus y les sommets de Fun desquels sont remplacés par les foces de tiwoerse. Le signe eristallographique du Second dodécaèdre n'a pu être déterminé. (Fig* 118,
pi. vra.)
3o4. Blanche , groupe de cristaux offrant les deux sommets y avec quarz hyalin prisme comprimé ; Garrigill y Cumberland.
l5q™* VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, e h b d e .
Dodécaèdre aigu, dont les arêtes obliques les moins obtuses sont doublement émarginées par les faces du métasta-
iijue , et dont les gommetêêont remplacée par hê faces de Finverse , de Véquia^e et celles £un dodécaèdre obtus. (Fig. ii9,pl.Vin.)
305. Blanc-jaunàtre y gros cristal et d autres plus petits, avec baryte sulfatée rouge ; Derbyshire, Angleterre.
Les faces sont raboteuses et les incidences n'ont pu être déterminées avec beaucoup d'exactitude. ,^
l6o™* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, a e d d { ).
Le rhomboïde inverse dont les sommets et les bords inférieurs sont remplacés chacun par une face , avec les faces du métastatique et celles d^un dodécaèdre, résultant éFun décroissement intermédiaire ^ dont il a été impossible de mesurer les incidences. (Fig. 120, pi. VIIL)
306. D'un blanc nacré, petit groupe de cristaux entassés, sur chaux carbonatée jaune globuliforme et aciculaire; Andreasberg , Hartz.
161"" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, e e b e e .
Le rhomboïde inverse , dont les sommets sont remplacés par les faces du rhomboïde équiaxe^ combiné avec les faces d^un autre rhomboïde et de deux dodécaèdres. (Fig. 121 ,
pi. vm. )
307. Jaune , groupe de cristaux à faces un peu bombées, sans adhérence ; Derbyshire.
(ddb).
162™® VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, e e e e
L'inverse, dont les bords supérieurs sont remplacés chacun par quatre feules , les angles supérieurs par les faces
' iPun\rhomboïde y et hê inférieure par celles du prisme.
(Fig. i22,pi. vni.)
3o8. Jaunâtre , groupe de cristaux dans Tintérieur de chacun desquels on aperçoit un cristal de la yariété inyerse , dont les bords supérieurs sont légèrement colorés en brun , avec chaux fluatée cubique blanche ; Derbyahire , Angleterre.
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l63"* VABIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF. eèSd(ddb).
La variété euthétique, dont les sommets sont remplacés par les faces du rhomboïde équiaxe , et émarginée à Fendroit des intersections des arêtes les plus obtuses du dodécaèdre qui résulte Jtun décroissement intermédiaire. (Fig. i23 , pL Vin.)
509. Blanche y transparente y cristal isolé assez grand , offrant les deux sommets ; Derbyshire.
3 10. Jaunâtre, groupe de cristaux transposés , ayec plomb sulfuré et fer sulfuré blanc; Derbyshire.
,64m6 VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, e e b d( d d b ).
La variété précédente, dont les sommets sont remplacés par les faces d'un dodécaèdre obtus. (Fig. i24, pi. VUI.)
3ii. Blanchâtre, groupe de cristaux présentant les deux • sommets; plusieurs d'entre eux sont transposés; sur baryte sulfatée compacte ; Derbyshire.
1 2 H l65"« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, e e d e e .
Le prisme hexaèdre, terminé par les faces de Finverse ^ dont les bords supérieurs sont rempUicés par de doubles bi-
êeaujfj et leê interseetianê obliques des faces du rhon^ boïde avec celles du prisme^ par des faces qui sorUparalr lèles à ces intersections. Cette détermination n*est qtiap- . proximative. (Fîg. i25,pl. VIII.)
3i2. Jaunâtre^ groupe de grands et petits cristaux, les pe- ; tits sont trés-nets sur baryte sulfatée amorphe; Derbyshiie.
Dans Tintérieur des plus gros on aperçoit des cristaux rhomboïdaux, dont les arêtes sont d'un blanc-mat.
166"*^ VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, a e d d €.
La i3o"* variété, émargmée à F endroit des arêtes latérales
du prisme. (Fig. 126, pi. VIII. )
3i3. Blanchâtre, groupe de cristaux aplatis, empilés , sur chaux carbonatée laminaire; Andreasberg, Hartz.
167"* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, b e dd e.
La 12^^^^ variété, dans laquelle les arêtes latérales du prisme sont émarginées. (Fig. 127 , pi. VHI.)
3x4. D'un blanc laiteux, groupe de cristaux dont quelques-uns présentent les deux sommets, sur plomb sulfuré laminaire; Andreasberg.
3i5. Groupe de gros cristaux blancs et opaques, qai paraissent contenir les mêmes modifications ; Andreasberg.
L'aspect de ces cristaux diffère cependant beaucoup de celui des cristaux du numéro précédent. Sur les faces étroites du prisme dodécaèdre sont appliqués des prismes d'un diamètre très-petit, qui dépassent le sommet du cris-
tal; et les faces terminales , qui sont fortement striées ^ présentent la forme d'un rhombe.
1 a s "i I 1 jggme VABIÉTÉ y SIGNB REPRESENTATIF, a e e 6 b d.
Priime dodécaèdre , combiné avec les faceê deé rhombo'idejf équiaxe, cuboïde et controêtant. (Fig. 128, pi. YIII. )
^ggine yARIfiTE , SIGNE REPRES. aêeebd{ddb).
La variété précédante y atigmentée des faces £un dodécaèdre qui sont parallèles aux intersections des rhomboïdes contrastant et cuboide. (Fig. 129, pi. IX.)
5 16. Blanchâtre, en partie opaque, et en partie translucide , groupe de cristaux dont quelques-uns offrent les deux sommets ; sur quarz haché , avec chaux carbonatée laminaire et plomb sulfuré ; Andreasberg.
Les faces du cuboïde sont fortement striées parallèlement aux diagonales obliques.
La io3™® variété y augmentée des rhomhoïdss primitif et
contractant. (Fig. i3o, pi. IX.)
317. Blanchâtre, translucide, groupe de cristaux dont les faces sont éclatantes , avec chaux fluatée blanche , en cubes doublement émarginés, sur pierre calcaire brunâtre amorphe; Derbyshire , Angleterre.
Ij^^me VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p e e b b d.
La 144™" variété y sans les faces du prisme y et augmentée de celles de Finverse et d^un dodécaèdre obtus. (Fig. x3i , pi. IX.)
3 18. Jaune , groupe de cristaux dont les faces sont recouvertes dans quelques endroits d'une légère pellicule de fer hydro-oxidé, sans autre adhérence; Derbyshire , Angleterre.
172™* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p ê 6 b d d.
Le primitif, dont les horde supérieurs sont douhlement émaarginésy les bords inférieurs remplacés ehacunparun doubk biseau^ et chaque angle inférieur par deux faces, (Fig. iSs, pi. IX. )
3 19. Blanc-grisâtre, groupe de cristaux trés-nets, sur chaux carbonatée laminaire ; Garrigill , Cumberland.
1 à a 5 T I fl 173"® VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p he e e{bd d).
Prisme hexaèdre terminé par les foLces de quatre rhomboïdes et celles dun dodécaèdre, (Fig. i33, pi. IX.)
320. Blanche, translucide, groupe de cristaux très-serrés, dont les axes sont presque parallèles , sans autre adhérence; Garrigill, Cumberland.
Ifj^rao VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, a e b b d.
Le rhomboïde inverse, tronqué au sommet et émarginé à l'endroit des arêtes d'intersection des faces du rhomboïde avec le plan perpendiculaire à Vaxe^ ainsi qu'à t endroit des arêtes inférieures , et avec trois faces à la place de chacun des bords supérieurs, (Fig. i34, pi. IX.)
321. Jaune, groupe de cristaux dont les faces ont un aspect très-luisant ; Andreasberg, Hartz.
fc
Toutes les faces , excepté celles de TinTerse et celles qui remplacent les sommets , sont trés-étroites.
175"* VABIÉTÉ , SIGNE REPRESENTATIF, a € e € d d.
Prisme dodécaèdre , combiné avec les faces des rhomboïdes inverse et contrtutant, et celles d'un dodécaèdre. (Fig. 1 35 , pi. IX.)
322. Blanchâtre, translucide, groupe de cristaux trèsserrés, dont les faces terminales sont raboteuses, et six des &ces du prisme, ainsi que les faces du rhomboïde contrastant, très-brillantes , sur quarz haché ; Andreasberg , Har tz.
176™* VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, a e e b b d.
La 1 15™® variété, dont les arêtes obliques d* intersection des
faces du prisme avec celles du rhomboïde e sont remplacées. (Fig. i36, pi. IX.)
333. Blanche, translucide , groupe de gros cristaux trèsnets , ayec un peu de plomb sulfuré ; Andreasberg.
177™* VARIÉTÉ, SÏGNE REPRÉS, e e b b d ( b ad).
La variété bisalteme , triémarginée à V endroit des arêtes les moins obtuses de la pyramide , et dont les sommets sont remplacés par les faces d'un dodécaèdre obtus et aussi celles de Féquiaxe. (Fig. 147 , pi. IX.)
324. Jaune, petit groupe de cristaux montrant les deux lonmiets , sur chaux carbonatée laminaire ; Derbyshire.
Les faces qui résultent d'un décroissement intermédiaire sont arrondies . et leurs incidences n'ont pu être déterminées avec beaucoup d exactitude.
e e h d{dd h){d d b).
La variété analogique y triémarginée à t endroit des arêtes obliques les moins obtures du méta^tatique , et simple^ ment émarginees à Fendroit des interseetian» les plut obliques des faces du prisme avec celles du métastatiquê. (Fig. i38,pl.IX.)
325. BlanchÂtre , deux grands cristaux et un groupe de petits , avec un cristal maclé ; sur chaux fluatée blanche laminaire ; Derbyshire , Angleterre.
\yo(^^ VARIÉTÉ, SIGNE REFRÉS. peebd{ddb),
La i64™® variété augmentée au sommet des faces du rhaw^ boïde primitif. (Fig. iSg, pi. IX.)
3a6. Blanche, translucide, groupe de cristaux dont les axes sont presque parallèles, et qui présentent les deux sommets ; Derbyshire.
Quelques-uns des cristaux sont transposés.
327. Blanc 'jaunâtre, cristaux offrant les deux sommets, et dont quelques-uns sont transposés , sans adhérence ; Derbyshire.
On aperçoit dans Tintérieur de quelques-uns d'entre eux d'autres cristaux de la forme métaatatique, dont le» faices sont recouvertes de petits grains de cuivre pyriteux.
j8o™« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF.
peed[ddb){ )•
LemétcLstatiq'uey dont leê commets êont rempUteés par les face^ du rhomboïde primitif y et par celles du rhomboïde jui lui est semblable; les arêtes les moins obtuses^par les faces de Finverse ; et chaque angle latéral par quatre fiiees. (Fig. i4o, pL IX.)
328. Blanchâtre, groupe de cristaux dont quelques-uns contiennent les faces du prisme et celles du rhomboïde contrastant , outre celles déjà décrites , mais ces faces y sont très-petites ; sur quarz légèrement améthyste ; Guanaxuato , Mexique.
l8l"«TARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF.
225» 25* SîT
deeb{ddb)(ddby
La variété terminale , augmentée des faces du rhomboïde contrastant et de celles d'un dodécaèdre. (Fig. i4i , pi. IX. )
329. Blanc-jaunâtre, gros cristal dans Tintérieur duquel on aperçoit quelques petits grains de cuivre pyriteux, sur un groupe de chaux fluatée cubique d un violet très-pâle ; Derbyshire , Angleterre.
j 3 «j TJ" o "a 7* 5
182"* VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉs. bbeea{ddb).
La variété continué, cMgmentée au sommet des faces du rhamboidê secondaire semblable au primitif, et dotiblement émarginée à Vendroit des arêtes les moins obstuses du méta^tatique. (Fig. i42 , pi. IX. )
8o CHAUX CARBONATÉE.
33o. Blanc-jaunfttre, luisante, groupe de gros cristaux: très-serrés y dans lesquels les faces qui remplacent les arêtes du métastatique sont trés-étroites , et celles du rhomboïde secondaire semblable au primitif trés-raboteuses; avec un peu dé plomib sulfuré; Derbyshire, Angleterre.
i83"® VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉS, aeedd(ddb).
Prisme dodécaèdre y combiné avec les fa^^es du rhomboïde contrastant et celles de deux dodécaèdres, (Fig. i43, pi. IX. ) I
33 1. D'un blanc laiteux, groupe de cristaux translucides; dans les plus gros cristaux , les arêtes les plus obtuses du dodécaèdre qui résulte dun décroissement intermédiaire, sont émarginées par les faces d'un rhomboïde aigu , les faces de ce dodécaèdre sont un peu arrondies, et six de celles du prisme , et celles de l'autre dodécaèdre sont très-étroites; Andreasberg , Hartz.
iQ^me VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF.
eed{^ddb)[ ).
Deu>x dodécaèdres y résultats de décroissemens intermédiai" res, avec les faces du rhomboïde secondaire semblable au primitif , et aussi celles du prisme qui remplacent les angles latéraux des dodécaèdres. (Fig. 1 44, pi. X.)
332. Jaunâtre, cristaux groupés, en partie recouverts de baryte sulfatée blanche opaque; Derbyshire.
Les faces de Tun des dodécaèdres sont fortement striées dans une direction perpendiculaire à Taréte oblique la plus obtuse; avec un peu de plomb sulfuré.
CHi^X CARBONATES. 8i
l85"»« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p b b
la i^Qme variété, atigmeniée aux sommets des feules cTun dodécaèdre obtus y et de celles d'un dodécaèdre' aigu dont les faces remplacent les angles solides les moins obtus, formés par les faces du prisme et celles du métastatique. (Fig. i45,pl.X.)
333. Jaunâtre , trapslucide, petit groupe de cristaux avec chaux fluatée cubique, blanche, et un peu de plomb sulfuré, sur chaux carbonatée laminaire; Derbyshire.
Les faces du rhomboïde inverse ont une cayité, vers le sommet , sur chacune de leurs faces.
l86"»*» VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p b e e e
' ' ' Vi
La i43™^ variété, augmentée des faces <Fun dodécaèdre gui remplacent les angles solides les moins obtus, formés par les faces du méta^tatigue et celles du prisme. (Fig. i46, pL X. )
534. Jaunâtre, translucide, grand cristal accompagné d'autres plus petits, sur quelques-uns desquels les faces de Téquiaxe ne sont pas visibles, avec plomb sulfuré laminaire, et zinc sulfuré brun; Derbyshire.
187™*» VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p e e b d d.
Combinaison de deuaf rhomboïdes aig/us, dont les sommets
sont remplacés par le rhomboïde primitif, ém^irginé à
f endroit des bords supérieurs, et des faces de deux
dodécaèdres , gui remplacent les arêtes obligues d'inter-
8a CHAUX CARBOTIATÉE.
êecUan des faee^ des deux rhomboïdes aigus. (Fig. léy, pi. X.)
535, Jaune-pAIe, criitaox grcmpés, dont les axes et les faces de même signe cristallographiqne sont parallèles; avec on peu de cuivre pyriteux ; Derbyshire , Angleterre,
188^ VARlérÉy SIGNE REPRESENTATIF, a h i e S h é.
Prisme dodieakdre eombiné avec les faces des rhambeîda inverse etépUojfSj et celles de deux dodécaidres^ Fun ohiusy Foutre aigu. (Fig« 148^ pi. X. )
336, Blanche^ groupe de gros cristaux, ayecde plus petits, empilés dans la direction de Taxe , dont plusieurs appartiennent à des-Tariétés plus simples; avec plomb sulfuré cnbo-octaèdre , sur qnarz haché ; Andreasberg , Hartn.
,8gn»« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, h b e S C a L
La variété continue, avec les faces du euboïde et celles de deux nouveaux dodécaèdres , les faces de Fun desq^U remplacent f par des facettes à horde parallèles, les intersections du dodécaèdre obtus et du métastatiqus , et Us faces de F autre, les angles solides les moins obtus, forméi par les faces du prisme et celles du dodécaidre métastor tique. (Fig. i^g^ pi. X.)
537. Jaunâtre, groupe de cristaux, dont quelques-uns sont transposés , et présentent les deux sommets, sur pierre calcaire amorphe; Derbyshire.
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(O"^ VARIÉTÉ I SIGNE REPBÂs. phbdee{dah).
^primitif, dont hé horde êupérieuvé sont remplacés par un double hiêeaUj et les bords inférieurs par les faces du métastatique $ les arêtes les moins obtuses de ce dodé^ eaèdre sont remplacées par les faces de V inverse , et les intersections des faces de ce rhomboïde y tant avec les faces primitives qt/avec celles du métastatique, sontémarfinées. (Fig. i5o,pl. X.)
558. Blanche^ d'une limpidité parfaite , cristal isolé monint le sommet complet, ainsi que les six faces de Tune s pyramides du métastatique , mais seulement à Tun des gles , les autres faces décrites ; Levant.
191™e VARIÉTÉ, SIGNE RBFRBS. p b e e d d e .
I rhomboïde très-aigu de la 2^^ variété, dont les bords inférieurs sont émarginés par les faces du prisme , et les sommets remplacés par les faces des rhomboïdes primitif, équiaxe et contrastant^ et celles de deux dodécaèdres. (Fig. x5x,pLX.)
559. Couleur de calcédoine, groupe de cristaux très- )ngés, dont quelques-uns présentent les deux sommets;
se croisent dans toutes sortes de directions sur du quarz aHn prisme ; Garrigill , Cumberland.
t 5 a » 9 t ii^ i3"*« VARIÉTÉ , SIGNE REPRES. bhdeee{ddb).
i variété continue, avec les feules des rhomboïdes cuboïde et contrastant^ et doublement émarginée à Fendroit des arêtes les moins obtuses du métastatique, (Fig. i52,pl. X.)
34o. Blanc-jaunâtre, translucide, groupe de cristaux, laissant voir dans Tintérieur de chacun d'eux un cristal d un blanc laiteux ;le plus grand cristal est transposéjDerbyshire.
jg3me VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF.
' "" d( d ib) ( d db") ( d dt ).
La variété analogique j avec les faces du rhomboïde secondaire semblable au primitif, doublement émurginée à tendroit des arêtes obliques les moins obtuses du métas" tatique y et aussi à Fendroit des intersections les plus obliques des faces du prisme avec celles du métastatique. (Fig. i53, pi. X.)
34:1 . Jaunâtre , grands et petits cristaux , le plus grand est transposé; sur chaux carbonatée amorphe, avec un peu de zinc sulfuré brunj Derbyshire.
ig^me vARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF.
Zai84™*' variété, augmentée des faces £un dodécaèdre,
(Fig. i54,pl.X.)
342. Jaunâtre, transparente, gros cristal présentant les deux sommets et de la plus grande petteté , quoique les faces soient un peu arrondies , excepté les faces du prisme et celles du métastatique , qui surtout sont trés-brillantes , avec de plus petits cristaux qui oflFrent seulement quelques-unes des modifications du grand; sur zinc sulfuré lamellaire, brun ; Derbyshire.
igô"*® VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, a e e e d d e .
Prisme dodécaèdre , aveé les rhomboïdes inverse et contras- Jant, et trois dodécaèdres. (Fig. i55y pi. X.)
543. Blanc-jaunâtre, un peu nacrée , groupe de cristaux empilés les uns sur les autres , et assez irréguliers pour rendre leur détermination difficile; Andreasberg, Hartz.
aeeadbd{ddb){ ).
Le rhomboïde controêiantj dont les commet*, le* anglee et Uê borde inférieure eont remplcuiée chacun par un plan, et les borde eupérieure chacun par quatre faeee à borde parallèleej et avec troie autree dodécaidree. (Fig. i56, pi. X.)
D'un blanc laiteux, groupe de cristaux très-nets, sur
quarz haché ; toutes les faces sont brillantes, excepté ceUes qui remplacent les sommets j Andreasberg.
p b d e e e e(^ddb){ddb).
La 192™® variété, augmentée dee faeee ttun dodécaèdre,
(Fig. 157, pi. X.)
345. Blanche, transparente, groupe de cristaux nets, ayec plomb sulfuré et zinc sulfuré brunâtre ; Derbjshire.
Les faces du rhomboïde contrastant ne sont pas yisibles sur tous les cristaux. Sur le même groupe se trouve aussi un cristal maclé, formé par la réunion de deux portions égales, réunies par un plan parallèle â une des faces de Tinverse.
pbbeeeeedda^dab)(^ddb).
Combinateon de treize modifie€itione. (¥ig. i58, pi. X.)
88 CHAUX CARBOWATÉE.
362. Blanche, translucide ^ cristaux alongés, implantés sur une couche épaisse et irréguliére^ dont la surface est formée de cristaux semblables , réunis parallèlement à leurs axes et très-serrés; Breakwater,. Plymouth, Devonshire.
363. Blanc-grisâtre 9 cristaux alongés , terminés par les faces d un rhomboïde aigu à faces raboteuses , qui parait être rinverse, et réunis en faisceaux, sans adhérence; Andreasberg,Hartz.
364* Blanche, cristaux alongés, mais dans lesquels le rhomboïde qui les termine paraît appartenir à la variété mixte; Hiittenberg, Carinthie.
365. Blanche, translucide, petits cristaux aigus, dont les extrémités sont stalactitiques ; Hûttenberg.
366. Blanche, avec une légère teinte de rouge; Iberg, Grund,Hartz.
367. Blanche , agglomération de petits rhomboïdes primitifs tendant à former des rhomboïdes mixtes , dont les axes sont diyergens, et offrant l'aspect d'un chou-fleur; environs du Havre-de-Gràce , France.
368. Blanche, en cristaux plus grands et plus distincts, montrant des stries dans le sens des lames de superposition; environs du Havre-de-Grace.
36g. Cristaux alongés, terminés par des sommets aigus et réunis en faisceaux aplatis et radiés ; Havre-de- Grace.
370. Blanche, avec une légère teinte grisâtre, en cris-^ taux dont les axes sont peu divergens, formés par de petits rhomboïdes agglomérés en pyramides trièdres , dont les faces sont creusées en gouttière ; sur chaux carbonatée jaune, colorée par le zinc siliceux; localité inconnue.
37 1 . Blanche , translucide , cristaux à axes divergens , dont les arêtes sont dentelées; Havre-de-Grace.
372* Aciculaire, blanche, translucide, en cristaux a axes
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diTergens, réunis eu forme de bouquets, sur argile; Somera^hire, Angleterre.
575. ^ciculaire , blanche, scintillant une chaux carbooatée spiculaire blanche et blanc -grisâtre; Somersetshire.
574.. D'un blanc-mat, opaque , hérissant une plaque trésmince de quarz, ayec un peu de taie chlorite; Schemnitz, Hongrie.
375. Blanche et blanc-grisâtre, d'un aspect un peu soyeux, aiguilles disposées en formes d'étoiles autour de diyers centres, sur pierre calcaire amorphe , mélangée de plomb sulfuré, et tapissée dezinc sulfuré noir très-brillant; Derbyshire.
376. Grisâtre, opaque, gerbiforme, sans adhérence; Joachimsthal, Bohême.
D'une couleur un peu moins foncée; Joachimsthal
378. Blanche, d'un éclat un peu nacré, gerbiforme, parsemée de petits grains de fer sulfuré ; mine Vieille-Elisabeth , Freyberg, Saxe.
379. Blanche , en faisceaux plus divergens et plus déliés, avec quelques petits grains de cuivre pyriteux ; mine Vieille- Elisabeth.
58o. Blanche, un peu jaunâtre, sans adhérence; mine Vieille-Elisabeth.
38 1. D'un blanc de neige opaque, gerbiforme, formant deux couches distinctes ;Cumberland, Angleterre.
382. Blanc-grisâtre terne , rude au toucher, avec un petit cristal de quarz hyalin prisme ; Schemnitz.
385. Jaune , grosses aiguilles , dont quelques-unes sont recouvertes de petits mamelons de chaux carbonatée jaunâtre , opaque ; Schemnitz.
384. D'un blanc-laiteux, aiguilles disposées en éventail, sans adhérence ; Cumberland.
385. ^aefY/atré^ jaunâtre, faisceaux se croisant dans diverses directions, sur schiste argileux noir; Iberg, Uartz.
* 586» Grisâtre , gros faisceaux présentant l'aspect de pris-
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mes hexaèdres dont les bases seraient hérissées de pointes, sur un groupe de quarz prisme blanc un peu laiteux; Cutth berland , Angleterre.
387. Bacillaire, blanche, petits faisceaux cylindriques, placés perpendiculairement sur des lames de schieferspath ; Guanaxuato, Mexique.
388. Rosaire, grosses baguettes parallèles, avec sdiiste argileux décomposé; Schneeberg, Saxe.
389. Blanche , d un aspect soyeux chatoyant ; AJstcrnmoor , Cumberland.
390. Jaune de topaze , faisceaux placés sur chaux car^ bonatée , grossière , grisâtre ; Derbyshire , Angleterre.
Dun beau rose, sans adhérence ; Andieasberg, Hartz
D'après l'examen de M. Children , la couleur est due ati cobalt.
393. Rouge-brunâtre et blanc-grisâtre , baguettes twh semblées , offrant une cassure lamellaire ; Llangairicbill , princ. de Galles , Angleterre.
394. Blanc-grisâtre , baguettes prismatiques réttnies parallèlement aux arêtes latérales des prismes y sans adhérence ; Hilanberg y Briselegg , Tyrol.
395. Laminaire , blanche, limpide , rhomboïde obtenu par la division mécanique ; Islande.
396. Blanche, transparente , rhomboïde obtenu par la division mécanique , dont deux des arêtes ont environ deux polices et l'autre un pouce de longueur ; Islande.
Deux des faces opposées parallèles offrent des stries dans une direction parallèle â la diagonale horizontale.
397. Blanche , transparente , portion d'un rhomboïde obtenu par la division mécanique , offrant une cassure arrondie dans la direction de la section principale ; Islande.
de dii^ctions sui* les deux faces d'une plaque mince , formée par Tagglomération de très-petits cristaux de fer sulfuré } Scheuinits , Hongrie.
554. Bladche , ti'èâ^tits c^stailx dodécaèdres aigus in-distincts, formant de petits bouquets, placés sur un groupe de chaux fluatée cubique jaune , parsemé de petits cristaux trés-btillans de quarz prisme , et de petits cristaux de fer sulfuré blanc; Gersdorf, Freyberg, Saxe-
355. Blanc-jaunàtre^translucide, en très-petits cristaux formant des pyramides dont les faces et les arêtes sont dentelées, et dont les axes sont divergens, sur baryte sulfatée lamellaire d'un blanc laiteux , opaque ; enyirons de Freyberg , Saxe.
356. Yerdâtre, petits cristaux agglomérés dune manière analogue à ceux du numéro précédent , sur chaux carbonatée blanche , laminaire ; Schemnitz.
357. Blanc- verdâtre , petit groupe analogue au précédent, avec un peu de fer carbonate rhomboïdal brunâtre; Schemnitz.
358. Blanchâtre, gros cristaux pyramidaux, formés comme les précédons par l'agglomération de très -petits rhomboïdes, et disposés en plusieurs groupes diyergens; Schemnitz.
S5g. Blanchâtre , cristaux aigus, recouvrant la surface d'un cristal de chaux carbonatée en dodécaèdre aigu , avec tm peu de quarz hyalin prisme , de fer sulfuré cubique , et de plomb sulfuré lamellaire ; Schemnitz.
36o. Blanche et jaunâtre, cristaux indistincts aigus, réunis en faisceaux , sur chaux carbonatée grano4amellaire, blanche; environs d'Andreasberg, Hartz.
56i. Blanche, translucide, cristaux rhomboïdaux aigUs indistincts , réunis en faisceaux et entièrement recouverts d'une couche argileuse grisâtre , avec un peu de plomb sulfuré; Northumberland, Angleterre.
4i 1 . Laminaire y blanc-jaunâtre , fragment obtenu par la division mécanique , offrant quelques faces secondaires recouvertes d aiguilles de fer hydrO'Oxidé^Petrozawotsky^Rutfie. . 4i2. Blanc-grisâtre , lames empilées parallèlement à une des faces du rhomboïde équiaxe; Barèges, Pyrénées.
Les reflets simultanés des faces primitives , interrompus par les bords grisâtres des lames , donnent à ce mioroetja un aspect analogue à la variété de feldspath nommée pienc de lune.
4x3. Blanche , en lames plus épaisses , avec épidote d'un vert clair, et quarz hyalin prisme ; Oisans, départemoil de risère , France.
4i4. Verdâtre , lames trés-serrées , corrodées et d'uB aspect gras ; Barèges.
4i5. Blanchâtre, grandes lames aplaties, empilées j ave< des lames plus petites , croisées dans toutes sortes de directions ; Andreasberg, Hartz.
4i6. Lamellaire y jaune de topaze , avec chaux carbonatée inverse , d'une couleur plus claire ; Derbyshire.
417. Bleu-clair , sur chaux carbonatée compacte blanche, avec un peu de mica lamellaire; S*.-Gothard.
4i8. Blanche, sans adhérence ; Lengefeld , Zœblitz, Saxe.
Blanche , dun grain plus fin; Carrare
423. Suh^granulairèy bleu-grisâtre etblanchâtre ; Obergebirge , Saxe.
424. Compacte y blanc-verdâtre , tirant sur le jaune de soufre; Marienberg , Saxe.
425. Blanche , parsemée de petits cristaux de feldspati blanc ; S*.-Gothard.
426. Blanc-grisâtre , avec tourmaline bleue et quaiz Utoë, Suède.
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Blanc-grisâtre ; Blankenburg , Hartz
450. Blanc -grisâtre, très -petits globules agglutinés; Blankenburg.
45 1. Groê^ère , grise , offrant une cassure terne , enyi* ions de Paris.
452. Crayeuse (craie) , blanche ; Schemnitz , Hongrie. 455. Blanche , douce au toucher ; Schemnitz.
454. *S]ponjrtet«« (moelle de pierre, agaric minéral , Bergmilch) blanche, très-friable et légère ; Minas Geraes, Brésil.
Blanche ; Nanterre
45g. Blanche , en poudre, sans adhérence ; Claris.
44o« Fùtulairey blanc-grisâtre, offrant un petit tuyau dont l'extrémité inférieure est terminée par les faces du rhomboïde primitif , parallèlement auxquelles le tube se clive; Muggendorf , Bayreuth , Franconie.
44i. Blanche., petits tuyaux cylindriques, traversant dans diverses directions un groupe de cristaux de la variété
ade e; Andreasberg , Hartz.
442. Blanche, petit cylindre creux, recouvert de cristadx terminés par des rhomboïdes aigus , dont les axes sont perpendiculaires à Taxe du cylindre; Conilla, Andalousie, Espagne.
445. Blanc-jaunâtre, stalactites cylindriques creuses recouvertes de petits cristaux aciculaires ; Somersetshire , Angleterre.
444. Fiêtulairê y blanc-grisâtre y stalactite cylindrique ^ offrant à l'intérieur une texture radiée , et dont la sur&oe extérieure est recouverte de petits bouquets de cristaux, minés par les faces d'un rhomboïde aigu ; Somersetshire*
445. D'un blanc-mat , stalactites dont la surface estrecouyerte de petites aiguilles trés-*serrées ^ Guanaxuato, Mexique.
446. Jaune-pâle , deux stalactites cylindriques creuses , dont les axes sont parallèles, ayec de petits cristaux indis^ tincts , terminés par les faces du rhomboïde mixte ; Qrten, Plymouth , Angleterre. 4
447. Jaune , deux stalactites cylindriques dont l'une seu- ^■ lement est creuse; toutes deux recouvertes à Textérieur de : cristaux assez gros , qui paraissent terminés jiar les fiices \ du rhomboïde mixte ; Plymouth.
448. Tuhereuleuge y en couches blanches et verdâtres, , d'une texture fibreuse, et dont les fibres sont perpendicahires aux couches ; Schwaderbergbau, TyroL
44g. Blanc-bleuâtre , recouvrant les deux côtés d'iue plaque de schieferspath , tapissée de petits grains de fer sulfuré ; Guanaxuato.
450. Gris-bleuâtre , formée de l'agglomération de petits . cristaux aciculaires \ Cumberland , Angleterre.
45 1. Couleur de fleur de pécher; Bieber , Hesse.
452. Stratiforme (stalagmite) , blanche-jaunâtre , à coa* ; ches concentriques; Nertschinsky , Sibérie.
453. Jaune , â couches parallèles , d'une texture fibreuse serrée; Carlsbad , Bohême.
454. A couches parallèles , brunâtres , jaunes et blanches; S*.-Félix, Chili. .
455. A couches onduleuses, brunâtres , jaunes etbUnches ; S*.-Félix.
456. A couches blanches et rouges, d'une texture compacte; Carlsbad.
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457. Stratiforme , à couches arrondies , dont les fibres perpendiculaires sont tellement serrées qu'elles présentent Tispect d'une agate xiloïde blanche ; Carlsbad , Bohême.
458. Mamelonnée ^ brun-jaunâtre; Montmartre , Paris j France.
Jaune , opaque ; Montmartre
460. Blanche , gros mamelons , montrant dans la cabane une structure stratiforme; Carlsbad.
46 1. Blanche 9 d un lustre perlé, pisolithes de diverses grosseurs , à base de chaux carbonatée lamellaire ; Carlsbad,
463. D'un blanc-laiteux , cristaux indéterminés , aplatis y dont les extrémités sont mamelonnées ; Guanaxuato , Maxique.
463. D'un blanc-laiteux , avec chaux carbonatée aoicu* hire divergente; Schwaderbergbau , Schwatz , Tyrol.
464. Fungiforme y blanche , ramifiée en forme de bouquet; Guanaxuato.
465. D'un brun-olair, sur pierre calcaire amorphe , a^ec un peu de plomb sulfuré; Derby shire.
466. Orangée , petits mamelons allongés, ramifiés, sur pierre calcaire amorphe; Iberg , Hartz.
Blanche , mamelons engagés entre eux ; Carlsbad
471. Glohuliforme iestacJe (pisolithe , erbenstein des Allemands), gros globule jaune , et d autres plus petits , engagés dans un calcaire argileux ; Carlsbad.
472. Globules jaunâtres , cimentés par un calcaire argileux ; Carlsbad.
Ce morceau présente une face polie , qui montre la succession des couches concentriques dont se composent les
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globules , ainsi que le petit noyau qui occupe leurs centres , et qui parait être du quarz.
473. Glohuliforme, blanche, gros globules d'un polinar turel, agglutinés par un ciment calcaire ^Carlsbad, Bohème
474. Blanche , en globules de diflPérentes grosseurs, a?» une face polie , montrant un grain de quarz au centre d quelques-uns des globules ; Carlsbad.
475. Blanche et rougeâtre , en globules détachés à 'Siu faces raboteuses ; Carlsbad.
476. Grosse pisolithe alongée , en forme de biscuit d'un blanc -mat ; Sainte - Marie - aux -Mines , dans le Vosges.
477. Deux petites pisolithes altérées , d'un aspect bkn terne ; Carlsbad.
478. Sédimentaire ( tuf calcaire ) , jaune brunâtre Robschûtz , Meissen , Saxe.
479. Géodiqus, plusieurs gros globules d'une textun grano-lamellaire, offrantplusieurs cavités sphériques , près que entièrement remplies de cristaux de chaux carbonate bibinaire , dont les axes convergent vers le centre; Yaube court, Bar-le-Duc.
480. Globule creux, dont là surface extérieure est.re couverte de cristaux aciculaires blancs , opaques ; département de risère.
48 1. Coquillièrey coquilles bivalves , dont les cavité sont remplies par des cristaux de chaux carbonatée , terminés par les faces du rhomboïde primitif, dont les bordf supérieurs sont doublement émarginés ; Derbyshire.
482. Coquille bivalve renfermant de gros fragmens bacillaires de chaux carbonatée d'un beau jaune de topaze; Derbyshire.
483. Coquille , renfermant des cristaux métastatiques d'un blanc transparent ; France.
Cornes d'ammon , bien conservées et plus ou
CHAUX CARBOTÎATÉE. 97
moins nacrées , cimentées par une chaux carbonatée grisâtre ; Derbyshire.
485 à 488. Quatre morceaux, offrant des coquilles et £ragmens de coquilles , à reflets irisés trés-riches , renfermés dans une chaux carbonatée subgranulaire (marbre lomachelle) ; Bleyberg , Carinthie.
489. Coquilles à reflets irisés , dans la chaux carbonatée granulaire ; Bayière.
490. Nacrée (^êchiefer^path) , lameê trèê-minceM , planes eu courbée, dont lee borde eont indéterminée , et dont lee eurfkeee eont dane une direction perpendiculaire à Taae du rhomboïde quon pourrait en extraire par le clivage , ' grande plaque triangulaire , dont les deux faces sont hérissées de sommets de petits cristaux , et de quelques grains de fer sulfuré ; Guanaxuato , Mexique.
491. D'un blanc-mat, en feuillets croisés sous diverses mclinaisons , entre lesquels se trouvent de petits cristaux de
chaux carbonatée de la variété p6 e, blancs et transparens; Guanaxuato.
492. Blanche, opaque, lames hexagonales empilées, ayec quelques bouquets de quarz hyalin prisme ; Guanaxuato.
493. Blanche, feuillets empilés, et entremêlés de lames d'argent. natif noirci; mine Kongens Grube , Kongsberg , Norwège.
494. Blanche., lames courbes et ondulées ; mine Arme Gnd>e , Kongsberg.
495. Blanche , lames très-minces , groupées confusément ; Knotendorf , Annaberg , Saxe.
496. Grisâtre, très-petites lames entassées (schaumerde , ou écume de terre ) ; Rubitz , Géra , Misnie.
497. Jaunâtre, petites lames très-déliées, disséminées dans les cavités d'une marne; Eisleben, Thuringe.
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4g8. Jattnâtre , petites lames, sur une marne terreiue; Rubitz., Géra, Misnie.
égg. Madréporite , noire , baguettes très-serrées, dont la cassure transversale présente une suite de {)etites sur&oes unies , légèrement concayes et luisantes , avec spath perlé en rhomboïdes contournés; Russbach , Saltzbourg, TyioL
5oo. Noire , baguettes un peu divergentes , mélangées d'un peu de spath perlé ; Russbach.
5oi. AnihraeùmU , noire, oJDTrant une cassure lamellense. et onduleuse j Stavem , Norwège.
5o2 . Noire , en couches onduleuses trèsnserrées ; Starvern.
5o5. Fétide, gris-noirâtre, lamellaire; Haring,T3nro].
5o4« Quar;rf^r0 ^ grisâtre , botryoïde; Fontainebleau, France.
505. Grisâtre, mamelons disposés en forme de choufleurs ; Fontainebleau.
506. Argilifkre ^ jaune , terreuse , offrant des indications d'un octaèdre formé par des lames empilées \ Limbourg.
Jaune-brunâtre, terreuse; Osferlamm , Annaberg; Saxe
5o8» Brun-grisâtre, stratiforme; Hildesheim , Westphalie. C'est le tutenkalk des Allemands.
609. Plaque polie de la variété nommé Marne ruiniforme j environs de Florence.
5 10 à 5i3. Quatre morceaux offrant des dendrites superficielles , formées par une infiltration de manganèse oxidé, dont les couleurs et les dessins varient; Pappenheim, Franconîe.
jiinnotations.
La chaux carbpnatée est la substance la plus abondamment répandue à la surface du globe , aussi les usages en sout-ils trè3-im{)ortans et très-variés, et le nombre d'hommes
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qui remploient comme matière première de divers genres l'industrie très-considérable.
n est assez remarquable que cette substance , qui se rênxmtre si fréqnemment, soit encore celle qui présente quel- {aeft-uns des phénomènes les plus intéressans des minéraux k la manière la plus marquée. Elle offre d'abord ^ à elle leule, la plupart des faits importans observés jusqu'ici en cristallographie; elle ne le cède à aucune autre substance ^oor la facilité du clivage, la netteté des cristaux , le nom- ^ des modifications y et surtout celui de leurs combinaiions; elle se clive quelquefois dans des directions parallèles i quelques-unes des faces secondaires ; enfin , les macles y K>nt plus Taries que dans aucune autre substance.
n faut encore citer la variété nacrée ou scbieferspath, et la variété quarzifère, comme deux faits qui, étudiés avec itlention, jettent beaucoup de jour sur les fiûts analc^es ipi'on observe dans d'autres espèces.
On sait qn'Hauy avait faussement supposé que la chaux carbonatée pure , la chaux carbonatée magnésienne , le fer carbonate , etc. , avaient tous pour forme primitive le même rhomboïde. Cette erreur, qu'on aurait déjà oubliée sans l'opiniâtreté qu'il a mise à ne pas vouloir la reconnaître, a néanmoins l'avantage d'avoir probablement donné nais^ sance à une théorie très-ingénieuse. C'est, en effet, en cher* chant à lier cette identité supposée de formes d un fait' ^QS général , que M. M itscherlich a été cohduit à l'isomorphisme.
Biais non-seulement la chaux carbonatée , avec quelques lutres carbonates, présente le phénomène intéressant de plusieurs substances ayant la même forme primitive , ou plutôt des formes primitives semblables , analogues dans leurs propriétés, et différant peu dans leurs mesures, elle 3flQre aussi de la manière la plus tranchée , avec l'espèce qui mit , le phénomène , no^ moins curieux , du dimorphisme ,
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ou de deux formes primitives incompatibles appartenante la même composition chimique.
C'est dans cette même substance que Ton a observé poni la première fois la double réfraction et la polarisation de la lumière par réfraction ; deux faits qui ont ouvert un ?aste champ aux découvertes , et à l'étude desquels elle se prête avec la plus grande facilité.
Enfin le développement de Télectricité par la pression, et la faculté de conserver la vertu électrique pendant assez '4 long-temps y même en communication avec des corps c(hh ducteurs , sont des phénomènes par rapport auxquels la chaux carbonatée occupe également le premier rang des espèces minérales.
Cette substance acquiert encore un nouveau degré d'intérêt y et une nouvelle importance , en se moulant sur les restes organiques , nombreux et variés , qui se trouvent disséminés dans divers terrains , où leur présence sert de donnée positive pour déterminer, d'une manière probable, quelques-unes des circonstances relatives aux révolutions éprouvées par la croûte du globe.
En considérant tous les points de vue sous lesquels la chaux carbonatée réclame une attention particulière , on ne doit i)as s'étonner qu'un minéralogiste célèbre ait consacré un ouvrage volumineux à cette substance seule, et que, malgré la foule d'observations intéressantes qui y sont rassemblées , le Traité complet de la ehaux carbonaiée laisse encore tant à désirer.
SECONDE ESPÈCE
ARRAGONITE.
Caractères définie*
Strometea.
i^9ta/^#e (i). Carbonate de chaux . . 95,2g65. . 99,2922. Carbonate de strontiane 4)io43. • 0,5090.
Eau i 0,5992. • o,i544.
Forme primitive. Prisme droit rhomboïdal de ii6°io', dans lequel le rapport d'un des côtés de la base à la hauteur est environ celui des nombres 5o et 3i.
Clivage. Parallèle aux faces latérales de la forme primitive 9 et aux faces des modifications g et e.
Pesanteur spécifique. 2 ,93 1 •
Caractères indéfinis.
Chimiques. Soluble avec efiervescence dans l'acide nitrique. Un fragment transparent , exposé à la flamme d'une bougie , se divise en parcelles blanches qui se dispersent dans l'air.
Cassure, Inégale , conchoïdale.
Dureté, Raie la chaux carbonatée aisément.
Couleur, Blanche , grise , ou jaunâtre ; transparente ou translucide ; lustre vitreux , et un peu résineux.
(i) La yariété nommée flosferri ne contient pas de carbonate de strontiane , mais appartient néanmoins^ bien certainement^ à Farragonite. Les yaiétésles plus transparentes ocntiennent le plus de strontiane.
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DESCRIPTION DES CRISTAUX ISOLÉS DE BOHÊBIE
Ces cristaux sont tous macles. Les solides élémentaires qui les composent sont des prismes hexaèdres alongés, formés par le remplacement des arêtes latérales aiguës de la forme primitive , chacune par une face , et diversement modifiés au sommet.
n est facile^ à laide des figures 2 , 5 et 4? pl* ^} qui représentent , la première , la section d'un des cristaux élémentaires par un plan perpendiculaire à Taxe , et les deux autres celles des macles par le même plan, de comprendre la composition de ces derniers. Il arrive fréquemment que les solides élémentaires sont séparés par plusieurs tranches telles que celle dont la section correspond au parallélogramme jrA^A^ fig. 4^ chacune d'elles occupant'une position renversée relativement aux deux qui sont en contact avec elles. Le nombre de ces tranches doit toujours être pair quand la section du macle ressemble à la fig. 3 ^ il est toujours impair , au contraire , quand elle est semblable à la fig. 4. Dans ce dernier cas, et lorsque les tranches sont très-minces , le macle ofire Taspect d un cristal simple semblable au cristal élémentaire , et n'en diffère que par des sillons plus ou moins déliés que Ton aperçoit sur les faces du cristal dans la direction où les tranches sont appliquées. Quelquefois cette même composition se répète parallèlement aux deux faces latérales de la forme primitive , ainsi que l'indiquent les fig. 5 et 6 , et néanmoins le macle offre encore l'aspect d'un cristal simple.
1" VARIÉTÉ , SIGNE DU CRISTAL ÉLÉMENTAIRE, m g e,
Pritme hexaèdre terminé par un sommet diidre ( quadrihexagonal , Haûy). (Fig. 7 et 8, pi. XI.)
Jaune-pâle , transparent , cristal isolé , dont la sec
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tion par un plan perpendiculaire à Taxe est semblable à la fig. 5 y pi. XI; Cziczow, Bilin , Bohême.
2. Jaune-pâle , transparent , cristal isolé, sect. semb. à fig. 4j Cziczpw.
2"^ YARJÉTÉ, SIGNE DU CRISTAL ELEMENTAIRE, mg e e.
Lavariété préeédénie, doublement imarginée à F endroU des arêtes d^intersection des faces e. (Fig. 9 et lo , pi. XI.)
5. Cristal isolé jaune , transparent, sect. semb. à fig. 3; Cziczow.
4. Grand cristal isolé jaune-blanchâtre 9 translucide , sect. semb. à fig. 4 ; Cziczow.
5111e VARIÉTÉ, SIGNE DU CRISTAL ÉLÉMENTAIRE, m g e e e e.
La varUti précédente, émarginée à l'endroit des arêtes d^ intersection des jaces e aïoec les faces g «^ ati#
5. Cristal isolé jaune-pâle transparent , sect. semb. à fig. 3 ; Cziczow.
lia ? a 4"* VARIÉTÉ , SIGNE DU CRISTAL ÉLÉMENTAIRE, mg eeeo
La 7^ variété, émarginée à F endroit des lignes d* intersection des faces e et g^ et augmentée des faces de la modificationh,
6. Cristal isolé jaune trés-pâle , transparent, sect. semb. i fig. 3 ; Cziczow.
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5me VARIÉTÉ , SIGNE DU CRISTAL ÉLÈBIENTAIRE.
..5 .iJH
mg e e eb {^b b g
La 3* variété, émarginée à rendrait des interjections deifhces e avec les faces h et va. , mais sans les faces de la nuh " difieation e. (Fîg. ii, pL XI.)
7. Cristal isolé jaune trés-pâle et transparent^ sect. semb. à fig. 4; Cziczow , Bilin , Bohême.
Les numéros suivans sont aussi des macles dont la composition a la plus grande analogie avec ceux qui précédent, quoiqu'ils en différent en apparence.
Les solides élémentaires sont encore les mêmes prismes hexaèdres ^ mais moins alongés dans la direction de Taxe, et en général beaucoup plus parallèlement à la petite diagonale des bases de la form£ primitive , d'ailleurs diversement modifiés aux sommets.
Soit ai e de /*(fig 12) la section d'un de ces prismes par un^plan perpendiculaire à Taxe. Si Ton conçoit que cette figure tourne dans son plan autour du point 0, milieu de be, d'un angle b' ob égal au supplément de l'angle a b c^ ou, en d'autres termes, que la ligne A'c' vienne se mettre de niveau avec la ligne a £ , on aura la section par un plan perpendiculaire à l'axe d'un macle formé de deux cristaux élémentaires. Si l'on imagine que la fig. ab c de f,en même temps qu'elle tourne à gauche de sa position primitive , tourne aussi à droite , et de la même manière , on aura la fig. i4, qui représente la section par un plan perpendiculaire à l'axe d'un macle formé de trois cristaux élémentaires* Les angles rentrans c' la^ cma", c^'nf, sont le plus souvent
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remplis par des tranches minces appliquées sur les côtés de ces angles , et semblables au cristal en contact ayec elles, ainsi que le représente en partie la fig. i3. Dans les groupemens de trois cristaux , en particulier , il arrive souvent que qaelqnes-unes des douze faces latérales primitives ont beaucoup d'étendue relativement aux autres, qui même quelquefois, sont entièrement oblitérées. De là résultent les diverses variétés décrites par Haûy , et dont il sera question plus loim
6^ VARIÉTÉ , SIGNE DU CBISTAL ÉLÉMENTAIRE, m g e.
Le même que celui de la première variété. Macle de deux
cristaux.
8. Dix petits cristaux isolés blancs-rougeâtres, transpaleos; Molina , Aragon , Espagne.
7"* VARIETE , SIGNE DU CRISTAL ELEMENTAIRE, mge.
Ia variété précédente , dans laquelle la modification e est remplacée par la modification e. Macle de deux cristaux.
9. Deux petits cristaux isolés blancs-rougeâtres, translarens, dont Tun surtout est trés-netj Molina.
8^ VARIÉTÉ, SIGNE DU CRISTAL ÉLÉMENTAIRE, p m g e.
la 6"* variété, avec les hases de la forme primitive* Macle
de deux cristaux.
10. Trois petits cristaux isolés blaucs-rougeâtres, transpaiens; Molina.
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9<°<> VABIÉTÉ , SIGNE DIT CRISTAL ÉLÊBIENTAIIIB. pmj.
La forme priinitive, dont les arêtes latérales aiguiaofU émaryinées. Macle de trois cristaux^
11. Trois cristaux isolés blancs, transparens ; Molina, Aragon, Espagne.
1 0™« VARIÉTÉ , SIGNE DU CRISTAL ÉLÉMENTAIRE. Wl Jf «.
Le même que celui de la sixième variété, Macle de trou
ciHstaux.
12. Cristal isolé, légèrement coloré. en rouge et trandu- j cide ; Molina.
i3. Un cristal isolé , blanc-rougeâtre , translucide; Molina.
Le signe représentatif des solides élémentaires qui com- , posent le^ macles des numéros qui suivent est simplement
pmg, et les angles rentrans sont ordinairement presque entiéresment remplis , de sorte que ces macles présentent Taspect de prismes droits , dans lesquels les sections perpendiculaires à Taxe varient selon l'étendue relative des faces latérales des solides élémentaires.
Prisme hexaèdre dont la section perpendiculaire à Faxê a deux angles opposés de 128® environ chaque. (Symétrique basé Haiiy.)
i4. Petit groupe de cristaux très -nets , en jMirtie blanchâtres , et en partie colorés en rouge ; Molina.
i5. Rougeâtre , translucide , groupe formé de deux gros
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prismes , et de trois autres d'un diamètre moins grand , dont les axes se croisent dans des directions presque per|>endicnlaires; Molina, Aragon , Espagne.
i6. Rougeâtre , groupe de cristaux dont les faces latérales sont légèrement cannelées , et les bases recouvertes d une Goache de chaux sulfatée granulaire rougeâtre , ayec une fdaqne de chaux sulfatée fibreuse blanc-rougeâtre ; Molina. 17. Blanchâtre , légèrement coloré en rouge et en violet , et mélangé d'un peu de chaux sulfatée rouge et blanchâtre ; Holina.
i8. Petit groupe de cristauxdont les axes divergent conmie d'mi centre, et dont les striatures ou cannelures des faces latérales sont remplies de chaux sulfatée granulaire rouge ; Holina.
Petit groupe en forme de bouquet; Molina
20. Groupe de cinq gros prismes blanchâtres , quatre desquels montrent seulement une petite ]>artie de leur longueur , et croisent celui qui montre les deux extrémités ; Molina.
21. Blanc, translucide, groupe de cristaux qui offrent, Ters leurs bases, quelques angles rentrans, avec fer carbonate; Lec^ang, Saltzbourg.
32. Blanc , translucide , deux gros prismes dont les bords des bases sont légèrement émarginés , avec un grand nombre de petits cristaux de la même substance; Leogang.
sS. Cristal isolé dont une des bases offre une des faces latérales d'un cristal qui est enveloppé par le premier ; Dax , lépartement des Landes.
24. Gros cristal, enveloppant d'autres cristaux, avec de petits cristaux de quarz hématoïde prisme ; Dax.
25. Groupe de cristaux rougeâtres qui renferment d'autres cristaux , avec quarz hématoïde prisme ; Dax.
26. Petit groupe de cristaux dont les prismes sont blancs et transparens vers les extrémités ; Dax.
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Prisme hexaèdre dont la coupe tranevereale a deux angla qui ne sont ni opposée , ni culjaoene de laS*^ environ. (Dilaté primitif , Haûy.)
27. Rougeâtre, cristal creux, renfermant des cristaux croisés ; les faces du prisme sont fortement cannelées; Molina , Aragon , Espagne.
Prisfne à sept pane dont la section a un angle rentrcsat*
(Contourné basé, Haûy.)
28. Prisme isolé rougeâtre , montrant vers les bases les faces latérales de plusieurs autres prismes , avec quelques petits cristaux de quarz hématoïde prismes ; Dax , département des Landes.
29. Groupe de cristaux colorés en partie en rouge et en violet , et dont les faces latérales et terminales sont trésbrillantes, avec chaux sulfatée fibreuse blanc-rougeàtre; Molina.
Prisme à huit pans dont la section a deux angles ren" trans. (Emergent basé , Haûy.)
30. Cristal isolé , coloré vers le milieu d une légère teinte de violet , les faces qui forment les angles rentrans sont très-petites ; Molina.
Prismes à huit pans dont la section a deux angles rentrans comme la variété précédente y mais ici ils sont séparés par un coté au lieu de Vêtre par un angle. (Méïogone basé, Haûy.)
5i. Gros prisme isolé rougeâtre , au-dessus des bases duquelon voit s élever les faces latérales de plusieurs autres cristaux qui croisent le premier , ùyec quelques petits
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cristaux de quarz hématoïde prisme; Dax, département des Landes.
Priifnê â huii pans dont la section a deux angles ren-trans opposés. (Mésotome basé , Haûy.)
Sa. Cristaux isolés , rouges , légèrement colorés en violet , montrant sur les faces latérales d'autres prismes qui aoisent les premiers avec quarz hématoïde prisme ; Dax.
Blanc , translucide , beau groupe de cristaux dont
les axes divergent autour de divers centres, et dans les-
quels les faces des modifications e et & sont très-petites, sur fer hydro-oxidé ; Iberg , Hartz.
54. Blanc , transparent , cristaux à faces très-éclatantes et offrant les deux sommets ; Thuringe.
35. Blanc, transparent, cristaux éclatans, très^serrés les uns contre les autres , sur fer hydro-oxidé ; Thuringe.
12"* VARIETE, SIGNE REPRESENTATIF, b b e e e.
La variété précédente ^ augmentée aux sommets des faces de
la modification e. (Fig. 16, pi. XI.)
- 36. Blanc, transparent , cristaux très-alongés réunis en
iio ARRAGOKITE..
faisceaux de manière que les faces terminales seules dont bien distinctes ; Guanaxuato , Mexique.
57. Blanc , transparent, cristaux alongés et aplatis, avec chaux carbonatée jaunâtre sur du fer hydro-oxidé brun; Naila , Franconie.
38. Blanc, transparent, cristaux déliés , alongés, divergens , qui se croisent dans diverses directions, avec cham; carbonatée équiaxe dans une géode ; Thuringe.
39. Blanc, transparent, cristaux éclatans , déliés, sur chaux carbonatée en rhomboïdes aigus , colorés par le fer hydro-oxidé ; S*.-Félix, Chili.
FORMES INDÉTERMINABLES
40. Deux cristaux isolés blanc^jaunâtres , translncides; Vertaisou , département de l'Allier.
4i. Cristal isolé prismatique, blanchâtre, opaque, atec quelques petits globules de wavelli te; K^ioak, Groenland.
42. Trois cristaux isolés blancs -rougeâtres , dont Tnn beaucoup plus gros que les autres ; Molina , Aragon.
43. Groupe de prismes rougeâtres et en partie violets, poli dans le sens dune coupe transversale; Molina.
Blanc>laiteux , cristaux qui se rapportent à la va
riété e e b y mais dont la plupart des sommets sont brisés, réunis en faisceaux , avec un peu de fer hydro-oxidé terreux; Leadhills, Ecosse.
45. Blanc-jaunâtre , prismes terminés indistinctement sur une plaque d'arragonite fibreux; Aussig, Bohême.
46. Bacillaire , rosâtre, avec arragonite aciculaire radié de la même couleur, en forme d'étoile ; Piémont.
Blanchâtre, très -éclatant, baguettes divergentes
ARRAGONITE. m
arec de petits rhomboïdes de chaux carbonatée équiaxe , chaux carbonatée laminaire , et fer hydro-oxidé brun ; Thuriage.
49. Blanc- grisâtre, opaque y prismes alongés, entassés ; Yertaison , département de TAllier.
5o« Jaunâtre et Terdâtre, opaque y prismes courts croisés dans diverses directions , avec mica jaune-verdâtre ; Vésuve.
5i. Blanc-jaunâtre , prismes déliés terminés par des pyrainides trés-aigné's y serrés les uns contre les autres et divergms autour de divers centres; Bilin, Bohême.
52. Blanc, prismes déliés formant deux couches en contact par les extrémités des prismes ; Bilin.
55. Blanc , petit bouquet de prismes déliés sans terminaisons distinctes, dans un basalte , avec amphibole; Montecchio Maggîore, Vicentin.
54. Adculaire, blanc, transparent, cristaux très-déliés, sur chaux carbonatée blanche tuberculeuse , d une texture lamellaire et d'un blanc mat; Guanaxuato, Mexique.
55. Blanc , transparent , éclatant , aiguilles très-déliées réunies en forme de bouquet; Guanaxuato.
56. Blanc, translucide, aiguilles déliées formant de petites touffes, sur spath perlé; Braunsdorff, Saxe.
57. Blanc, transparent, éclatant, aiguilles déliées, hérissant une couche mince de fer carbonate ; Thuringe.
58. Blanc, transparent, très-éclatant , aiguilles déliées, sur chaux carbonatée souillée de fer hydro-oxidé brun; Thuringe.
6g. Blanc, transparent, éclatant, aiguilles très-déliées, dans une géode marneuse, avec un peu de fer carbonate ^obulaire; Val d'Amo di Sopra, Toscane.
6o. Blanchâtre , aiguilles déliées , avec mamelons bleuâtres, recouvert des mêmes aiguilles; Leogang , Saltzbourg.
6i. Blanc, petites aiguilles déliées, et tubercules grisâtres; Leadhills, Ecosse.
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62. Violet-pâle , aiguilles déliées réunies dans le sens de leur longueur; Bohs Meninder , environs de Tôplitz, Bohémei
63. Blanc-jaunâtre, aiguilles déliées réunies parallèlement à leur longueur , avec chaux carbonatée lamellaire grisâtre ; Auvergne. "1
64. Fibreux conjoint y stratiforme, blanchâtre, nuancé de violet ; Bilin , Bohême.
65. Blanc-verdâtre , avec chaux carbonatée lamellaire rose ; Leogang , Salztboui^.
Fibreux radié, blanc et bleuâtre, d un aspect sojeU
avec chaux carbonatée en petits cristaux de la variété |9 c»
et en rhomboïdes entassés; Leôgang.
67. Blanc, opaque , d'un aspect soyeux, en couches concentriques terminées par des mamelons hérissés d'aiguilles^ trés-déliés, avec schiste grisâtre; Devonshire, Angleterre.
68. Blanc-mat , d'une texture très-serrée , avec schiste commun; Carinthie.
69. Blanc , d'une texture très-serrée , avec un peu de chaux carbonatée à la base ; Carinthie.
70. Blanc-mat, offrant des tubercules qui, dans la cassure , présentent une texture fibreuse radiée ; Dufton , Cumberland.
71. Mamelonné, blanc, légèrement coloré en bleu, avec arragonite aciculaire radié; Leogang.
Bleu de turquoise, à surface lisse ; Leogang
75. Bleu de turquoise, imitant un chou-fleur, sur qnan amorphe mélangé de fer hydro-oxidé brun; Leogang.
74. Coralloïde , blanc de neige , d'un lustre soyeux, avec des cristaux indistincts , en faisceaux divergens ; Cornouailles.
75. Blanc , rameaux contournés dont la surface est lisse; Artzberg, Styrie.
Blanc, rameaux très-déliés , entrelacés ; Artzberg
79. Blanc-jaunâtre , laminaire , grandes lames posées les unes sur les autres , parallèlement à Tune des faces latérales de la forme primitive; Kanioak, Groenland.
annotations.
On a découvert dans quelques variétés d'arragonite une petite quantité de strontiane, et Ton a cru pouvoir s'en servir pour expliquer l'incompatibilité de formes, et la différence des propriétés physiques de cette espèce avec la précédente. En observant cependant que la proportion de strontiane variait dans les arragonites de diverses localités , que même dans les échantillons de quelques-unes on n en pouvait trouver aucune trace , on a été conduit à conclure qu'il est possible que les mêmes principes , en s'unissant dans les mêmes proportions , forment des composés qui diffèrent relativement à leurs propriétés physiques , soit que les molécules de ces principes aient par elles-mêmes la faiculté de se combiner ensemble de plusieurs manières , soit qu'elles acquièrent cette faculté par l'influence passagère d'un agent étranger , qui disparait ensuite sans que la conaJi>inaison soit détruite.
Les déterminations récentes et précises de plusieurs espèces , combinées avec les idées émises par M. Mitscherlich , tendent à donner un assez grand degré de probabilité i la première de ces hypothèses , au moins dans le cas de la chaux carbonatée et de Tarragonite. C'est-à-dire que lans pouvoir encore assigner les causes qui déterminent le [^rbonate de chaux à offrir des cristaux qui dérivent, ;antôt d'un rhomboïde obtus , tantôt d'un prisme droit rhomboïdal, on peut conclure que ces deux formes appar- ;iennent également à cette combinaison chimique , ou en 1. . 8.
ii4 ARRAGOKITE.
d'autres termes que Tune d'elles ne peut être considérée comme principale , et l'autre comme accidentelle , ou due à l'influence de quelque cause fortuite.
Eu effet y les formes des sulfates de chaux , de baryte, de strontiane et de plomb, des phosphates ettungstates de chaux et de plomb , indiquent que ces bases doivent être considérées comme isomorphes. On peut donc s'attendre à une grande analogie de cristallisation dans les carbonates des mêmes bases ; et si , comme l'observation le prouve , les formes primitives du plomb carbonate , de la baryte carbonatée , delà strontiane carbonatée , et de l'arragonite, appartiennent toutes au prisme droit rhomboïdal , et n'offrent que de petites différences dans les angles et les dimensions ; si les formes secondaires et les macles de ces diverses substances ont une grande ressemblance , on ne doit voir dans ces résultats rien qui ne put être prévu , et l'on ne saurait , en conséquence , attribuer la forme de l'arragonite à l'influence passagère d'un agent étranger. Un raisonnement analogue au précédent conduirait à conclure que le carbonate de plomb peut se présenter sous la forme d'un rhomboïde obtus , différant peu de celui de la chaux carbonatée rhomboédrique. Mais dans ce cas^ conune dans celui du carbonate de chaux , on peut dire , maintenant, que ce serait inutilement que l'analyse chimique chercherait à rendre raison de l'incompatibilité des formes.
Il n'en reste pas moins un problème très-intéressant à résoudre. Ce serait celui d'assigner les causes qui déterminent le carbonate de chaux à prendre tantôt l'une des deux formes qui lui appartiennent également , et tantôt l'autre. Cette question paraît d'autant plusdiflicile que le gisement ne paraît avoir aucune influence sur le résultat , puisque Ton observe souvent les deux espèces en contact sur le même morceau , quelquefois tapissant l'intérieur d'une géode , et quelquefois les cavités des roches lancées par le Vésuve.
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TROISIÈME ESPÈCE
CHAUX CARBONATÉE MAGNÉSIENNE.
Caraetereê définie.
Analyse. Carb. de chaux . 54,i8.ï'orm. cliîm. C a C^ 4. mC». Carb. de magn. ^5 fin.
Formé primitive. Rhomboïde obtus de io6°i5'.
Cliifcye, Très-facile parallèlement aux faces de la forme primitive.
Pesanteur êpéeifique . 2 ^884.
Caroeûreê indéfinie.
ChimiquêSm Soluble avec une légère effervescence dans l'acide nitrique.
Cassure. Conchoïdale.
Dureté. Raie la chaux carbonatée rhomboedrique.
Couleur* Blanche , grisâtre y verdâtre et jaunâtre ; transparente, translucide; lustre vitreux , quelquefois perlé.
1" VARIÉTÉ y SIGNE REPRÉSENTATIF, p.
Le rhomboïde primitif. (Primitive , Haûy.) (Fîg. i,pl. SU.)
!• Blanche y transparente, avec quarz hyalin prisme^ rar quarz amorphe et talc chlorite ; Pesey, Savoie.
a. Blanche , d'un très-grand éclat , petit groupe de rhomboïdes , sur argent sulfuré et cuivre pyriteux ; GuaciaziiatO) Mexique.
3. Blanche, gros cristaux placés sur un groupe de joaiz hyalin prisme améthystin ; Schemnitz , Hongrie.
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4. Blanche , opaque , sur pierre calcaire amorphe ; Bex, Suisse.
5. Blanche , translucide , petits cristaux très-brillans, sur une plaque de la même substance , et en partie recouverts de fer hydro-oxidé ; Guanaxuato , Mexique.
6. Blanc-jaunâtre, cristaux nets, recouvrant entièrement un groupe de quarz hyalin prisme; Schemnitz, Hongrie.
7. Blanc-rosâtre , avec un peu de cuivre pyriteux ; Cornouailles.
8. Blanche , transparente , cristaux laissant voir dans rintérieur de chacun d'eux un rhomboïde dont l'axe est dans la même direction que celui qui l'enveloppe,, et dont les faces sont colorées en rouge , sur cuivre pyriteux amorphe , et zinc sulfuré botryoïde ; Cornouailles.
9. Couleur de^ chair , gros cristaux en partie recouverts de cuivre pyriteux d'un beau jaune; ILapnick, Transylvanie.
10. Jaune, cristaux détachés, sur fer carbonate lenticulaire , brun forcé ; Northumberland, Angleterre.
11. Gros et i)etits cristaux, les plus gros recouverts d'une couche mince de couleur jaunâtre , formée de petits rhomboïdes de la même substance , étroitement engagés entre eux , sur cuivre pyriteux panaché ; Schemnitz.
12. Blanche, transparente et éclatante, petits cristaux disposés régulièrement , de manière â former une plaqae triangulaire , dont les deux bases sont perpendiculaires â l'axe des cristaux ; Guanaxuato.
i3. Blanche , très-éclatante , petits cristaux trèâ-serrés , recouvrant les deux faces d'une plaque mince de schieferspath; Guanaxuato.
i4. Blanche, éclatante, petits cristaux recouvrant la surface extérieure d'une portion d'un gros cristal creux dodécaèdre , dont la paroi intér^ieure est tapissée de quarz hyalin prisme très-brillant ; Guanaxuato.
i5. Blanche , transparente, et blanc«-rosâtre , petits cris:
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taux agglomérés, sur zinc sulfuré lamellaire noir et jaunâtre , et un peu de plomb sulfuré ; Kapnick, Transylvanie.
16. Blanc-grisâtre, gros cristaux, dont les faces sont un peu pliées dans la direction de la diagonale horizontale , avec quarz hyalin prisme ; Sainte-Marie-aux-Mines , dans les Vosges.
17. Blanc-grisâtre , perlée , cristaux â faces pliées , avec quarz hyalin ; Sainte-Marie-aux-Mines.
18. Blanc-verdâtre , cristaux à axes divergens , sans adhérence; Guanaxuato.
3™« VABIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p a.
Le rhomboïde primitif, dont les sommets sont remplacés par un plan perpendiculaire à Faxe. (Fig. 2, pi. XII.)
19. Blanc-verdâtre , translucide , petits cristaux trêsserrés^ recouvrant la base d'un groupe de quarz prisme d'un blanc un peu laiteux ; Guanaxuato.
3"*® VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p e.
Rhomboïde aigu y dont les sommets sont remplacés par les farces du primitif. (Fig, 3, pi. XII.)
20. Blanche , trés-éclatante , avec quelques taches roussâtres, cristaux trés-nets, engagés entre eux, sans adhérence; Kapnick.
4"« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, a e.
Le rhomboïde aigu du numéro précédent, dont les sommets sont remplacé» par un plan perpendiculaire à Taxe, (Uniternaire, Haûy.)
21 Noirâtre , cristaux (i) engagés dans la chaux sulfatée anhydre muriatifére , grise , sub-granulaire ; Tyrol.
(1) Ces cristaux ont constamment donné pour Pincidenoe des faces de clivage io6* 3o' au lieu de 106» i5'.
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5"« VAHIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF./» e.
HJunnhoîde aigu, imarginià Fendroif de* arêtes êupirieunt par lee faeee primitivee. (Unitaire, Haûj.)
6^ VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p e a.
La variété précédente f dont les samsnets sont remplacés par un plan perpendiculaire à Vaxe. (Épointée , Haûy.)
22. Jaune-Terdàtre , cristaux très-brillans , en jMurtie recoQTerts d'une croûte mince; Tharand, Dresde, Saxe.
C'est de cette Yariété qu'on ayait £ciit une espèce particulière sous le nom de tharandite.
7°^ VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p e d.
Le primitif, émarginé à Fendrait des arêtes inférieures, et dont les angles inférieurs sont aussi remplacés chacun par uns face* (Fig. 4 , pi. XIL)
25. Blanche, transparente , gros cristaux dans lesquels les £aces qui remplacent les angles inférieurs sont ternes, et celles qui émarginent les bords trés-étroites , sans adhérence ; Traversella, Piémont.
8»« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p e e d.
La variété précédente, émarginée à F endroit des bords su^
périeurs du rhomboïde e , qui est ici la forme dominante»
(Fig. 5 , pi. Xn.)
24. Blanc-grisfttre , petits cristaux nets , dans lesquels les &ces primitives sont petites , avec de gros cristaux de la yariété précédente, sur un groupe de quarz hyalin prisme ; Trayersella.
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9°* YAHIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p a e e dt d^
La variété précédente^ dont les sommete sont remplacés par un plan perpendiculaire à ta^e ^ et émarginde à Ven-
droit de» arêtes obliques d^ intersection des rhomboïdes
I 9 e et e par les faces étroites cTun dodécaèdre. (Fig. 6 ,
pi. xn.)
25. Blanche , transparente , cristaux trés-nets dont quelqaes-uns appartiennent à des variétés plus simples ; Salzbourg.
FORMES INDÉTERMINABLES
26* Blanchâtre, cristaux indistincts à faces bombées , $ur calcédoine mamelonnée, et chaux carbonatée magnésienne compacte; Saxe.
27. Blanche , petits cristaux primitifs à faces bombées, tïès-serrés les uns contres les autres , et recouvrant des cristaux de chaux carbonatée métastatique , sur un groupe ie quarz améthyste prisme ; Guanaxuato , Mexique.
28. Blanc-gris&tre , petits rhomboïdes primitifs empilés le manière à former de petits prismes déliés, ou des pyraoiides très-aiguës , qui se croisent dans diverses directions mr un groupe de quarz améthyste prisme ; Guanaxuato.
2g. Blanche , petits rhomboïdes primitifs réunis en forme le roses , sur un groupe de quarz prisme , dont les pyraoaddes sont recouvertes d'une légère couche de fer hydro- 3xidé ; Cornouailles.
5o. Blanche , petits rhomboïdes primitifs , formant des prismes très-déliés et très-alongés , placés les uns à côté les autres transversalement sur un groupe de quarz hyalin prisme , avec quelques petits cristaux de fer sulfuré blanc ; Guanaxuato.
3i. Blanche , opaque , petits rhomboïdes primitifs trèsserrés, rassemblés de manière à former des pyramides aiguës^ creuses, formant deux faisceaux dont les axes sont presque perpendiculaires Tun à lautre ; Guanaxuato , Mexique.
32. Blanche , petits cristaux primitifs, groupés de manière à imiter les ramifications du corail ; Guanaxuato.
35. Blanche , tubercules formés par une agglomération de petits rhomboïdes primitifs à faces bombées , très-serrés les uns contre les autres , sans adhérence ; Guanaxuato.
34. Blanche , petits cristaux primitifs , recouTrant entièrement des cristaux aplatis de chaux carbonatée, placés sur une plaque de quarz, hérissée dun côté de cristaux de quarz améthystin ; Guanaxuato.
55. Blanche, petits cristaux formant des globules ^ et présentant un aspect mamelonné, surfer carbonate blancjaunâtre; Schenmitz, Hongrie.
36. Blanche, cristaux très-serrés , formant de gros mamelons, avec de petits rhomboïdes primitifs, blancs ettransparens de la même substance, entassés les uns sur lesaulxes; Schemnitz.
57. Blanche , opaque , cristaux très-serrés, formant des mamelons qui recouvrent entièrement les cristaux d'un groupe de quarz hyalin prisme , sur cuivre pyriteux amorphe; Schemnitz.
58. Blanche, gros mamelons formés d'une agglomération de petits cristaux , avec fer carbonate mamelonné jaunâtre, sur un groupe de petits cristaux de quarz hyalin prisme , avec zinc sulfuré et plomb sulfuré ; Schemnitz.
59. Blanche, mamelons creux , ofirant dans leur intérieur d'autres mamelons d un blanc mat qui ne remplissent pas entièrement les cavités dans lesquelles ils sont placés , avec spath perlé brunâtre recouvrant des cristaux de chaux, carbonatée métastatique , sur un groupe de quarz bjnlin prisme dont les cristaux ont leurs faces parsemées de
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f petites paillettes de spath perlé; SchemnitKy Hongrie.
4o. Verdâtre , fragment de gros globules , offrant dans leur cassure des couches concentriques d une texture lamellaire; Beska , Servie.
4i. Verdâtre , opaque, polyèdres irrégidiers étroitement serrés les uns contre les autres, et dont les faces paraissent être le résultat de la compression que plusieurs globules ont exercée les uns sur les autres ; Beska.
4â. Gris-jaunàtre, globules réunis, offrant à la surface enhdeure un aspect terreux, et dans Tintérieur une texture lamellaire ; Cumberland , Angleterre.
43. Même couleur, plus gros globules recouverts d'une marne jaune terreuse ; Cumberland.
44. Laminaire, blanche, avec breunnerite laminaire jaune , et talc vert clair ; Zillerthal.
45. Blanche , opaque , avec un peu de plomb sulfuré; Moutiers , Savoie.
46. Verdâtre , opaque , en lames courbées avec talc endurci; Taberg, Suéde.
Verdâtre et bleuâtre; Taberg
48. Grise , nacrée , lames un peu courbées dans la chaux carbonatée magnésienne granulaire grise , à grains trèsfins ; Brésil.
49. Brune , en petites lames luisantes dans une marne endurcie; Saxe.
50. Blanche , opaque , en grandes lames minces , dont les surfaces sont perpendiculaires à Taxe du rhomboïde qu'on obtient par le clivage ( le schieferspath magnésien ) parsemées de petits grains de cuivre pyriteux , avec quarz hyalin prisme, sur chaux carbonatée grossière ; Guanaxuato, Mexique.
5i. D'un blanc mat, rude au toucher, lames irrégulièrement terminées vers les bords , avec de petits grains de cuivre pyriteux disséminés ; Guanaxuato.
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52. BiJtciUaire^ grisAtie j d'un éclat remarquable dans la direction des baguettes , avec talc vert argentin; Salzboiirg. 55, Blanche, sans adhérence; Miask, Sibérie.
Blanche; Gurhof
annotations.
La forme primitive de la chaux carbonatée magnésienne est un rhomboïde obtus, ainsi que celles des deux carbonates qui la forment par leur combinaison. Mais les angles de ces trois rhomboïdes ne sont pas égaux , ceux des deux principes composans diffèrent d'environ deux degrés , et ce qui est remarquable , celui du composé n'est égal ni à l'un ni à l'autre , mais à peu près à la moyenne arithmétique entre les deux.
L'analogie de cristallisation qui existe entre cette espèce et la chaux carbonatée , ne s'étend pas beaucoup au-delà de la forme primitive. Les formes secondaires présentent en général un aspect différent , et dans un grand nombre de cas un caractère tout-à-fait distinct. D'abord , les cristaux de chaux carbonatée magnésienne sont ordinairement des macles formés par la réunion de deux cristaux. La fig. 8, pi. XII , représente l'un de ces macles. Pour concevoir la situation relative des deux individus dont ils sont composés , il suffit de supposer qu'ils étaient dans des posî-
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tions parallèles , et d'imaginer ensuite que Tun d eux ait tourné d'un angle de 60° ou 1 80° autour de son axe. Mais la principale différence consiste dans le manque Je symétrie qui s'observe dans un grand nombre de cris- !;aux de cette substance. La fig. 7, pi. Xll, présente une de ces formes qui est très-commune , et où l'on voit que
les &ces marquées iy i' placées à la gauche de la face e ne sont pas répétées à la droite. Ces faces appartiennent à des dodécaèdres à triangles scalènes , et , ce qui est aussi Fort singulier, leurs signes cristallographiques , quoiqu'assez simples ^ ne se sont pas encore rencontrés parmi les nombreuses modifications de la chau^ carbonatée.
D est probable que la variété uniternaire du Tyrol [yoyez n** 21 ) formera plus tard une espèce séparée. Il a déjà été dit y dans une note , que le rhomboïde auquel on est conduit par le clivage mesurait 106** 3o', et il paraît, d'après quelques analyses , qu'elle ne contient pas de magnésie, mais qu'elle est composée de carbonate de chaux et de carbonate de fer.
QUATRIÈME ESPÈCE
HALLITE.
Caractères définit,
analyse. Inconnue.
Forme primitive. Rhomboïde obtus de 107" 5o'. Clivage. Très-facile parallèlement aux faces de la fora primitive.
Pesanteur spécifique : 5.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Soluble sans effervescence dans Tacide i trique.
Cassure. Lamellaire.
Dureté. Raie la chaux carbonatée.
Couleur. Noire, opaque.
FORMES INDÉTERMINABLES
GranO'-lamellaire y noire, opaque; Hall, Tyrol
^annotations.
Cette substance , dont la distinction avec les espèces p cédentes est si bien marquée par la diflFérence qui exi entre les angles des rhomboïdes primitifs, a au contra une grande ressemblance avec le carbonate de fer et magnésie qui sera décrit plus loin; elle n'en différa présent que par la couleur et la localité ; lanalyse décid si les deux espèces doivent être réunies ou continue] être séparées.
CINQUIÈME ESPÈCE
Caractères définis.
ifyêe. Carbonate de chatix , carbonate de fer et carde manganèse y dans des proportions qiii ne parais- >as constantes pour les diverses yariétés qii'oii rapà cette espèce.
me primitive. Rhomboïde obtus, dont Tangle dif- 3a de celui de la chaux carbonatée magnésienne. 4ige. Facile, parallèlement aux faces de la forme pri- • mteur spécifique .* a.83.
Carcuitères indéfinis.
• niques* Se dissout lentement dans l'acide nitrique ,
issolution brunit par l'action du feu.
fi-agmens soumis un instant à Taction du chai n'agissent sur l'aiguille aimantée.
'été. Raie aisément la chaux carbonatée.
leur. Blanc-jaunâtre; translucide et opaque; lustre
dément perlé.
FORMES INDÉTERMINABLES
Contourné, rhomboïdes primitifs , dont lesfiices sont 9 pliées à Fendroit des diagonales horizontales; ■grisûtre , d'un éclat perlé , sur une agglomération itaux lenticulaires de fer carbonate , avec un cristal vrepyriteux; Northumberland , Angleterre.
Blanchâtre, d'un éclat perlé trés^yif, cristaux for-
tement plies dans le sens de leurs diagonales horizontales; Baygorry, Pyrénées.
3. Contourné ^ blanchâtre et opaque , cristaux entassés, sur quarz hyalin prisme en partie coloré par l'oxide de fer, et avec fer sulAiré granulaire; Georgenstollen ^ Clausthal, Hartz.
4. Blanc-roussâtre , petits cristaux empilés en forme de pyramides; Sainté-Marie-aux-Mines , Vosges.
5. Blanc-jaunâtre y avec de petits cristaux de chaux carbonatée dodécaèdre , sur cuivre gris , avec un peu de cobalt arsenical; Wittichen, Hesse.
6. Brun-clair , très-éclatant , sur un groupe de qoan prisme améthystin , avec de petits faisceaux blancs, formés par l'agglomération de petits rhomboïdes de la même substance ; Schemnitz, Hongrie.
7. Jaunâtre, avec cuivre pyriteux, petits cristaux de chaux carbonatée dodécaèdre aigus j et baryte sulfatée écailleuse ; Glausthal , Hartz.
8. D'un blanc mat, cristaux très-serrés avec cristaux minces de baryte sulfatée blanche, translucide, sur qutn; Schemnitz.
9. Si/uamtforme, petits rhomboïdes, tellement serrés les uns contre les autres, qu'ils offrent un aspect écaiileux, couleur de chair, translucides, sur une roche quarzeuse, mélangée de cuivre gris; Schemnitz.
10. Jaunâtre , perlé , recouvrant presqu'entièrement un groupe d'améthyste prismée , pâle; Schemnitz.
11. Jaunâtre, recouvrant un groupe de quarz hyalin prisme verdâtre, sur quarz rouge ferrugineux } Schemnitz.
12. Incrustant, recouvrant la surface et les parois intérieures de gros cristaux creux , imitant la variété de la chaux carbonatée binaire , avec de petits cristaux de chaux carbonatée dodécaèdre ; Sainte-Marie-aux-Mines.
i3. Agglomération régulière de petits cristaux rhomboïdaux primitifs , formant de grands cristaux creux dodécaèdres aigus , sans adhérence ; Schemnitz , Hongrie.
i4. Blanchâtre , opaque , recouvrant entièrement des cristaux de chaux carbonatée métastatique , sur zinc sulfuré laminaire , couleur de colophane ; Schemnitz.
t5. Blanc , rhomboïdes rassemblés en lames, avec de petits bouquets de chaux carbonatée dodécaèdre , blanche et transparente , sur zinc sulfuré noir y lamellaire , et fer ralfaré; mine Vieille-Elisabeth , Freyberg , Saxe.
16. Agglomération de petits rhomboïdes blanchâtres, fonnant les pans d'un prisme hexaèdre creux, dont Tintérieur est en partie rempli de petites ramifications formées parles mêmes rhomboïdes ; Schemnitz.
17. Gros mamelons jaunâtres qui paraissent l'assemblage de lignes divergentes , formées par de petits rhomboïdes empilés , avec fer carbonate brunâtre , lenticulaire , sur pierre calcaire amorphe , Schemnitz.
18. Blanc-jaunâtre, cristaux dodécaèdres aigus, indistinctement réunis en faisceaux, sur un groupe de quarz hyalin prisme ; Schemnitz.
19. Jaunâtre , petites concrétions alongées et creuses , recouvrant un groupe de quarz hyalin , avec un peu de fer sulfuré ; Schemnitz.
20. jéciculaire^ blanc, recouvrant des cristaux de chaux carbonatée , et aussi les cristaux d'un groupe de quarz hyalin prisme un peu laiteux; Schemnitz.
21. Blanc-grisâtre, formant de petites gerbes, sur un groupe de quarz hyalin prisme, dont les cristaux sont recouverts en partie de fer carbonate lenticulaire jaunebrunâtre , Schemnitz.
22. Blanc, altéré, aiguilles qui se croisent et recouvrent en partie un groupe de quarz hyalin prisme ; Schemnitz.
23. Petites aiguilles blanches, altérées /réniues en pe-tites gerbes, et recouyrant'la surfisice dun cristal de qoaiz ; Schemnitz , Hongrie.
Cette espèce n'est pas suffisamment bien définie , sa composition yarie beaucoup , et les cristaux ayant ordinairement leurs faces pliées ne peuvent se prêter à des mesures'précises. En réfléchissant que les divers carbonates qui, par leur combinaison, ou par leur mélange, forment le spath perlé , ont tous pour forme primitive des rhomr boïdes^ obtus dont les angles difi*èrent un peu , on est assez tenté d attribuer à la composition variable de cette espéee la courbure des faces de ses cristaux. On ne voit pas an moins pourquoi les faces de la combinaison ne seraient pas parfaitement planes , si les divers principes composans avaient des formes identiques, ou si, en ayant de différentes , ils se combinaient dans des proportions définies. H est vrai que plusieurs espèces dont la composition atomistique est bien déterminée , offrent des cristaux à faces bombées , mais ordinairement ils sont eu petit nombre \ et d'ailleurs peu d'entre eux ont été analysés. Ici, au contraire, la courbure des faces est commune à tous les individus de Tespèce , et par conséquent parait en être un caractère essentiel.
SIXIÈME ESPÈCE
CHAUX PHOSPHATÉE.
Caractères définis.
Klaproth.
Anabfêem Chaux 55. Formule chimique. C a p.
Acide phosphorique . 45.
Forme primitive. Prisme hexaèdre régulier j dans lequel le rapport d'un des côtés de la base à la hauteur est à peu près celui des nombres lo et 7.
Clivage. Parallèle aux faces latérales de la forme primitive, et quelquefois aussi dans la direction des bases.
Peêonteur epicifique, 3,23.
Caractères indéfinie.
Chimiques. Infusible au chalumeau , sans addition ; avec le sel de phosphore , se dissout en grande partie et donne un Terre transparent. La poussière des cristaux est phosphorescente.
Casêure. Conchoïdale, et inégale.
Dureté, Raie légèrement le verre.
Couleur, Offre une assez grande variété de couleurs; transparente, translucide, opaque; lustre vitreux, quelquefois résineux*
1'^ VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p m.
Prisme hexaidre régulier. (Primitive , Haûy.)
1. Blanche, translucide, cristaux coupés sans adhérence; vallée de Maggia, SVGothard.
i3o CHAUX PHOSPHATÉE.
3. Blanchâtre y translucide, petits cristaux i prisnoes courts implantés dans le talc ; Vallée de Maggia S*.-Gothard.
3. Rougeâtre , petits prismes dont les faces latérale? sont éclatantes et légèrement striées longitudinalement) recouvrant des cristaux de quarz prisme , sur quarz amorphe j Ehrenfriedersdorf , Saxe.
4. Petits cristaux dont toutes les faces sont recouyertes d'une légère couche d'un éclat métallique blanc-argentin, taché de rouge , avec chaux fluatée cubique , violette et transparente , cuivre pyriteux et quarz prisme , sur qoan amorphe ; Ehrenfriedersdorf.
5. Verte , opaque , gros cristal engagé dans le mica noir, avec un peu de feldspath gris-rougeàtre ; Sungangarsok, Groenland*
6. Grisâtre, opaque, avec cristaux d'axinite, sur axinite massive ; Botallack ,'Cornouailles.
7. Cristaux à prismes courts , dont la surface estent tiérement recouverte d'une couche de quarz grossier, sur un fragment d'un gros cristal de quarz prisme blanc , opaque, avec cristaux irréguliers de chaux fluatée violetle, formés par une agrégation régulière de petits cubes j ScUa^* kenwald , Bohême.
8. Jaune , très-gros prismes dans le talc vert^ Greiner, Tyrol.
2"*» VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, m h.
Prisme hexaèdre , terminé par une pyramide hexaèdre»
(Pyramidée , Haûy.)
g. Jaunâtre , transparente , petits cristaux dont quelquesuns appartiennent à la variété didodécaèdre , sur une lave altérée, rougeâtre , contenant de petits globules de chaux carbonatée blanche ; Jumilla , Murcie , Espagne.
CHAUX PHOSPHATÉE. i3i
10. VerdAtre, opaque , gros cristal engagé dans la chaux carbonatëe lamellaire , blanche , avec grenat granulaire y nmge foncé, et pyroxéne lamellaire yert foncé; mine de Jhorbiousboe , Arendal , Norwége.
5*^ VARIÉTÉ y SIGNE RBPRÉSBNTATIF. p m g.
La finrme primitive dont hê arête* latiralee sont imargi-'
néee, (Péridodécaèdre y Haûy.)
11. Verte , translucide , cristal isolé placé sur du cpiarz, avec talc chlorite , et de petits cristaux irréguliers de chaux carbonatée ; Sainte* Agnès , Cornouailles.
13. Bleuâtre , transparente , cristaux à prismes courts , sur un gros cristal aplati de quarz prisme , avec fer arsenical et un peu d'argile lithomarge ; Schlackenwald , Bohême.
i5« Bleuâtre et violette , translucide , cristaux dont les faces latérales sont très-brillantes, avec étain oxidé et talc stéatite} Schlackenwald.
i4. Rouge pâle et veidâtre , translucide, petits cristaux , arec chaux fluatée blanche, transparente , sur chaux phosphatée lamellaire , jaunâtre; Ehrenfriedersdorf.
i5. Verte, très-peu translucide, gros prismes croisés, avec talc; Ehrenfriedersdorf.
i6. Blanche, peu translucide, gros cristaux dont les faces latérales sont fortement striées , sur gneiss ; Ehrenfriedersdorf.
17. Blanchâtre , colorée d'une légère teinte d'améthyste, gros prismes dont les faces latérales sont striées , sur un groupe de cristaux de quarz hyalin prisme dont les faces sont presqu'entièrement recouvertes de fer hydro-oxidé; Schlackenwald.
i8. Blanchâtre, cristaux dans lesquels les faces delà
modification 5r sont très-étroites, sur un groupe de cris-
i3o CHAUX PHOSPHATÉE.
3. Blanchâtre y translucide, petits cristaux, à prismes courts implantés dans le talc ; Vallée de Maggia S*.-Gothard.
3. Rougeâtre , petits prismes dont les faces latérales sont éclatantes et légèrement striées longitudinalement , recouvrant des cristaux de quarz prisme , sur quarz amorphe j Ehrenfriedersdorf , Saxe.
4. Petits cristaux dont toutes les faces sont reconyertes d'une légère couche d'un éclat métallique blanc-argentin , taché de rouge ^ avec chaux fluatée cubique , violette et transparente , cuivre pyriteux et quarz prisme , sur quarz amorphe ; Ehrenfriedersdorf.
5. Verte , opaque , gros cristal engagé dans le mica noir, avec un peu de feldspath gris-rougeàtre ; Sungangarsok, Groenland.
6. Grisâtre 9 opaque, avec cristaux d'axinite, sur axinite massive; Botallack^Cornouailles.
7. Cristaux à prismes courts , dont la surface est entièrement recouverte d'une couche de quarz grossier , sur un fragment d'un gros cristal de quarz prisme blanc y opaque, avec cristaux irréguliers de chaux fluatée violette , formés par une agrégation régulière de petits cubes j Schlao* kenwald , Bohême.
8. Jaune , très-gros prismes dans le talc vert; Greiner, Tyrol.
2"*» VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, m l.
Priime hexcLedre , terminé par une pyramide hexaèdre*
(Pyramidée , Haûy.)
g. Jaunâtre , transparente , petits cristaux dont quelquesuns appartiennent à la variété didodécaèdre , sur une lave altérée, rougè&tre , contenant de petits globules de chaux car bonatée blanche ; Jumilla, Murcie, Espagne.
CHAUX PHOSPHATÉE. i3i
10. Verdâtre , opaque , gros cristal engagé dans la chaux carbonatëe lamellaire , blanche , ayec grenat granulaire y rouge foncé, et pyroxéne lamellaire vert foncé; mine de Jhorbrousbœ, Arendal , Norwége.
S»* VABiferÉ, SIGNE RBPRÉ8BNTATIF. p m g.
La forme primitive dont les arétéê latérale* sont émargi^
née*. (Péridodécaèdre y Haùy.)
11. Verte , translucide , cristal isolé placé sur du cpiarz, avec talc chlorite , et de petits cristaux irréguliers de chaux carbonatée ; Sainte* Agnès , Cornouailles.
12. Bleuâtre , transparente , cristaux à prismes courts , sur un gros cristal aplati de quarz prisme , avec fer arsenical et un peu d'argile lithomarge ; Schlackenwald, Bohême.
i5« Bleuâtre et violette , translucide , cristaux dont les faces latérales sont très-brillantes, avec étain oxidé et talc stéatitej Schlackenwald.
i4. Rouge pâle et verdâtre , translucide, petits cristaux, ayec chaux fluatée blanche, transparente , sur chaux phosphatée lameUaire , jaunâtre; Ehren&iedersdorf.
i5. Verte, très-peu translucide, gros prismes croisés, avec talc; Ehrenfriedersdorf.
16. Blanche, peu translucide, gros cristaux dont les faces latérales sont fortement striées , sur gneiss ; Ehrenfriedersdorf.
17. Blanchâtre , colorée d'une légère teinte d'améthyste, gros prismes dont les faces latérales sont striées , sur un groupe de cristaux de quarz hyalin prisme dont les faces sont presqu'entièrement recouvertes de fer hydro-oxidé; Schlackenwald.
i8. Blanchâtre, cristaux dans lesquels les faces de la
modification g sont très-étroites , sur un groupe de cris-
i33 CHAUX PHOSPHATÉE.
taux de tourmaline , avec un peu de quarz amorphe ; Boyej' Tracey , Devonshire , Angleterre.
ig. Verdâtre, gros cristal isolé, sur quarz prisme et amorphe, avec un peu de fer arsenical et de tdc; Schlackenwald , Bohême.
20. Bleuâtre , translucide , cristaux fortement striés Iongitudinalement , avec chaux fluatée bordée , sur gneiss ; Ehrenfriedersdorf , Saxe.
21. Verdâtre, translucide, dans le talc stéatite blancjaunâtre, avec quelques petits cristaux d'étain oxidé; Geyer, Saxe.
4™" VARIÉTÉ , SIGNB REFRÉSENTATO?. m g b.
La variété pyramidée dont les arêtes latérales du prisme sont émarginéeê. (Didodécaèdre , Haùy.)
22. Jaune , transparente , dix cristaux isolés de différaites grandeurs, dont quelques-uns offrent les deux extrême tés ; à Tun d'eux adhère tm peu de fer oligiste qui même pénètre dans l'intérieur; Jimiilla, Murcie, Espagne.
25. Jaune , transparente, petits cristaux nets, dans une laye altérée, avec un peu de chaux carbonatée et de fer oligiste ; Jumilla.
24. Jaune , transparente, gros cristaux, ayec chaux carbonatée inverse, grisâtre ; Jumilla.
25. Jaune-grisâtre , transparente , cristaux nets ^ dans une lave altérée, avec chaux phosphatée lamellaire, jaur nâtre et bleuâtre, et fer oligiste en lames éclatantes; Jimiilla»
5™* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, f m h a.
La variété pyramidée, dont les angles solides latéraux sont remplacés . chacun par une face quadrilatère dont ht côtés opposés sont parallèles. (Quadratifére, Haùy.)
CHAUX PHOSPHATÉE. i33
I 36. Couleur d améthyste pâle , gros cristaux â prismes , courts dont quelques faces sont recouyerteà de petites lames de talc; environs de S*.-Pétersbourg.
On n a trouvé qu'un très-petit nombre de morceaux de cette localité ; le plus beau , qui était dans la collection de M. Giéville, est maintenant au Musée Britannique.
6"« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF p m ff a.
La variété peridodéeaedre , dont six des bords des bases sont émarginés. (Fig. 2 , pi. XII. )
27, Verte , translucide , petit groui)e de quatre cristaux sans adhérence ; Schlackenwald , Bohême.
38. Bleuâtre, translucide, cristaux dont les faces latélales sont striées , avec chaux fluatée cubique , violette , qaarz hyalin prisme , cuivre pyriteux et étain oxidé ; Ehrenfriedersdorf , Saxe.
29. Verte, opaque, gros cristaux qui diflTérent beaucoup ^ apparence des cristaux des deux numéros précédens par
l'élargissement considérable des faces a (fig. 3, pi. XII ), a?ec chaux fluatée violette, opaque, et quarz hyalin prisme et amorphe ; Ehrenfriedersdorf.
7™« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p m a b.
Prisme hexaèdre, dont les bords et les angles des bases sont remplacés chacun par une face, ( Unibinaire , Haiiy. )
30. Blanche , transparente , cristaux très-réguliers , avec feldspath ditétraèdre, blanc, et mica, sur feldspath granulaire ; Vallée de Maggia , St.-Gothard.
i34 CHAUX PHOSPHATÉE.
gme vj^KlÉTÉ, SIGKE REPRÉSENTATIF, p m jf h,
La primitive, émarginée sur toutes les arêtes* (Émargi
Haûy.)
3i. Blanc-verdâtre , gros cristaux dont les ftces raies sont striées , un d'eux appartient d la yariété ] annulaire , qui ne diffère de Témarginée qu'en ce le prisme est hexaèdre au lieu d'être dodécaèdre j sur < ayectalc et fer arsenical; Ehrenfriedersdorf , Saxe.
33. Blanc-yerdâtre y transparente, cristaux nets, quarz prisme coloré par le talc chlorite , sur un mé de quarz amorphe et de talc stéatite ; Ehrenfrieder^
9™« VARIÉTÉ , SIGKE REPRÉSENTATIF, p m h h
Prisme hexaèdre , dont les hords des hases sont hlement émarginés, (Fig. 4, pi. XII. )
33. Blanc-grisâtre, d'un aspect soyeux, cristaux les faces latérales sont striées, avec des cristaux tréf lans de quarz hyalin prisme , chaux phosphatée p^ décaèdre couleur d'améthyste , quarz amorphe e1 stéatite ; Ehreufriedersdorf.
10"*» VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p m g i
Prisme dodécaèdre dont tous les bords des bases sont
ginés. (Pantogène, Haûy.)
34. Verdàtre, transparente, deux cristaux plac^ un groupe de quarz hyalin prisme, qui repose sur du amorphe mélangé d un peu d'argile lithomarge ; Ehre dersdorf.
37. Verte, transparente , cristal assez gros, avec et talc; Ehreufriedersdorf.
( CHAUX PHOSPHATÉE. i35
56. Verdâtre , translucide , gros cristal engagé dans le talc jaunâtre , endurci, avec chaux fluatée yiolette, quart amorphe y et étain oxidé; Ehrenfriedersdorf , Saxe.
57. Verte , translucide , cristaux dont les faces latérales sont striées , et dans lesquels les faces qui remplacent les bords des bases du prisme sont très-étroites , avec chaux fluatée cubique, yerdâtre, translucide, quarz prisme et talc ; Ehienfiriedersdorf.
!!"• VABIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p m h b a.
La variité qtmdratifire, émarginie à rendrait deê interêêctioru deê faceê h avec la base. (Fig. 5 , pi. XU. )
58. Blanche , transparente , cristaux plats , à faces inégales, ayec feldspath ditétraèdre, recouyert en partie de talc cUorite ; S*-6othard.
39. Verte, transparente, petits cristaux engagés dans la cleayelandite, arec mica; Rio-Janeiro, Brésil.
^^me Vj^iÉTÉ| SIGNE REPRÉSENTATIF, p m g g b.
Priêtne hexaèdre dont hê bords des bases sont émarginés et les arêtes latérales tri-^marginées. (Fig. 6 , pi. XU.)
40. Jaune-verdâtre , gros cristal isolé , recouvert d'un côté de petits cristaux indistincts de chaux carbonatée; Jumilla , Murcie, Espagne.
1 5"® VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p m g b b.
La variété péridodécaèdre dont six des bords des .ba^es sont doublement émarginés. (Fig. 7 , pi. XII.)
4i. Gris-rougeâtre , gros cristal isolé dans lequel les laces g sont très-étroites , sur lequel est implanté un cris-
i36 CHAUX PHOSPHATiE.
tal de tourmaline 9 et auquel adhère un peu de fer hydiooxidé jaune terreux; Bovey-Tracey , Devonshîre,
42. Grisâtre , un très-gros cristal présentant des aiM>malies de symétrie , et recouvert en partie de fer hydrtH oxidé jaune, terreux , avez quarz hyalin prisme, et toormaline noire ; Bovey-Tracey.
li"*» VARIÉTÉ , SIGNE RBPRÉSENTATDP'. p m g
La variété pantogène, émarginée à Fendrait de» arêtes étmtereection des faces m et des faces b . (Fig. 8, pL XII.)
45. Blanc-jaunâtre, transparente, cristal très— net dont toutes les faces sont très-brillantes , avec d'autres cristaux cylindroïdes de la même substance , sur un groupe de quarz hyalin prisme; Ehrenfriedersdorf, Saxe.
44. Blanchâtre, cristaux dans lesquels les faces qui remplacent les bords des bases sont très-étroites , avec chaux fluatée violette, topaze blanche, quarz, talc, et fer arsenical; Ehrenfriedersdorf.
l5™® VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p m g a h t.
La variété pantogène y émarginée à l'endroit des ari»
tes Jtintersection des faces m «f b , mais par une autre modification, (Binotriunitaire , Haûy.)
45. Verte, translucide, cristal isolé, avec chaux fluatée ennéahexaèdre , blanchâtre , transparente , chaux fluatée laminaire, violette , et quarz hyalin prisme ; Ehrenfriedersdorf.
GRAUX PHOSPHATÉE. i^'J
VÂBIÉTé, SIGNE REPRÉSENTATIF, p m g a b (^a )
variété fuadratifère , dans laquelle les arêtes latérales prisme sont imarginées , ainsi que les arêtes ^in-
"Section des faces a , avec les faces du prisme situées à \r gauche. La loi de symétrie exigerait que les arêtes i sont situées à droite le fussent également. ( Fig. g , mch. Xm.)
. Couleur d'améthyste , translucide , cristaux nets plair un groupe de quarz hyalin prisme , ayec un peu de téatite, jaunâtre et rougeâtre j Schlackenwald, Bohême.
1 1 1 a è YARIÊTÊ, SIGNE REPRÉSENTATIF. J9 m jf a b b b (^a )
ariité précédente^ émarginée à Vendroit des arêtes
ntersectioi% des faces b avec les bases et les farces laoies du prisme. (Fig. lo , pi. XUI.)
I I I a ^ VAHlÉTÉySIGN£REFRÉS./7 9ll y a b b b {\a) {{a)
variété précédente^ émarginée à Fendroit des arêtes ^intersection des faces xa et a . (Fig. 1 1 ^ pi. XŒ.)
. Blanche, transparente, cristaux trës-nets, ayec laute aciculaire, blanche , et quelques petits cristaux de >ath, sur feldspath granulaire; Vallée de Maggia, othard.
lia 1 a -^ VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, pmgaabbb.
ariJté bino-^triunitaire , émarginée à Vendroit des
ites d'intersection des faces b , soit entre elles, soit
Bclabiue du prisme. (Fig. 12, pi. Xm.)
i38 CHAUX PHOSPHATÉE.
48. Blanc-yerdâtre , transparente , cristal très-net plaoé ayec d'autres de la même substance , mais appartenant â des variétés plus simples , sur un groupe de quars hyalin prisme ; Ehrenfriedersdorf , Saxe.
49. Blanc-yerdâtre , transparente, cristaux très-nets, dont' quelques-uns appartiennent à des variétés plus simples y avec quelques cristaux de baryte sulfatée blanche , , épointée , sur talc; Marienberg; Saxe.
20"« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉs.|i m g g a b b b {^a^).
La 17**^^ variété y dont leê aréteê latérales sont triémarginéêi,
(Fig. i3, pi. Xra.)
50. Verte, cristaux dont les faces sont très-éclatantes , engagés dans un granit; Mont-S^. -Michel, Comouailles.
^^me VARIÉTÉ, SIGNE BEPBÈs: p m g a a b b bÇ^a^).
La 19™^ variété émarginée à Vendrait deê arêtes d^intir' section deê faces a et m. (Fig. i4, pi. XHI.)
23"« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉs. p m g aabb b{\a^){\a^).
La variété précédente y émarginée à F endroit des arêtes â^ii^ iersection des faces a et m. (Fig. i5, pi. XHI.)
5i. D'un blanc laiteux, translucide , cristaux nets dont les faces sont très-éclatantes , sur du feldspath; S*.-Gothard.
FORMES INDÉTERMINABLES
52. Verte, opaque (moroxite), gros prisme sans autre adhérence que de petits grains de chaux carbonatée; Arendal , Norwège.
Bleuâtre , gros prisme dont une des extrémités pré* f
CHAUX PHOSPHATÉE. iSg
sente quelques indices de faces terminales ; Arendal , Norwége.
54. Verte, prismes alongés, sur amphibole en cristaux indistincts; Arendal.
55. Verte , gros prisme engagé dans un mélange de grenat rouge foncé, granulaire, et d'amphibole granulaire, avec chaux carbonatée laminaire, blanche j Arendal.
56. Blanc-Yerd&tre , prismes engagés dans Tamphibole lamellaire , noir, ayec un peu de quarz amorphe ; Arendal.
5y. Rougeâtre , opaque, gros prismes engagés dans le qnarz amorphe , ayec fer oxidulé et pyroxéne ; Arendal.
58. Gris-jaimâtre, gros et petits prismes dans le mica noir y avec un peu de quarz prisme; Koringsbricke, Westmanie , Suède.
59. Verte, prismes déliés, dans la chaux carbonatée laminaire, blanche , atec scapolite et pyroxéne granulaire ; Eraby , Pargas , Finlande.
590. Vert-bleuâtre , avec chaux lluatée violette, et pyroxéne ; Ersby.
60. Verdâtre, petits prismes, dans le quarz amorphe blanchâtre; Galdbeck , Cumberland , Angleterre.
61. Blanc-rougeâtre, gros prismes engagés entr'eux, avec ^elques petits cristaox de quarz prisme ; Schlackenwald.
62. Gris-bleuâtre , petits cristaux indistincts , dans le talc lamellaire, jaunâtre, avec quelques grains de chaux fluatée violette ; Huel Gorland , Gornouailles.
63. Gris-bleuâtre , petits cristaux indistincts dans le talc lamellaire, jaunâtre; Huel Gorland,
64. Verte , gros cristal altéré , blanchâtre à l'intérieur , avec quarz ferruginéj Ehrenfriedersdorf , Saxe.
65. Laminaire y verdâtre , translucide , avec amphibole vert-noirâtre ; Arendal.
66. Verdâtre , opaque , avec un peu de mica noir ; Sungangarsok , Groenland.
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67. Verte, translucide, avec feldspath laminaire, et mica ; Sungangarsok , Groenland.
68. Guitulaire, gris-verdâtre , avec amphibole et fer oxidulé ; Gellivara, Suède.
Gris-verdâtre , avec fer oxidulé ; Gellivara
70. Grisâtre, avec mica noir et fer oxidulé grano-lamellaire, panaché ; Gellivara.
71. Granulaire y verdâtre , translucide, avec feldspath laminaire , blanc-grisâtre, amphibole noir, et mica; Korossoak , Groenland.
72. Bleuâtre , avec pyroxéne verdâtre , et mica noirâtre; Akudlek , Groenland.
73. GranO'lamellaire , verdâtre, translucide, avec chaux fluatée ;" Akudlek.
74. Grossière ( phosphorite ) , blanchâtre , tachée de rouge et de jaune ; Truxillo, Estramadure , Espagne.
75. Blanchâtre , veinée de noirâtre et jaunâtre , stalactitique; Truxillo.
76. Pulvérulente^ blanche, vulgairement terre deMarmarosch ; Marmarosch , Hongrie.
'j'j. Quarzifere y lamellaire , blanche , offrant aussi quelques petits cristaux en prismes hexaèdres, avec de très-petits cristaux de quarz hyalin qui tapissent les cavités du morceau ; Schlackenw^ald , Bohême.
78. Blanche , avec quelques petits cristaux de chaux fluatée cubique ; Schlackenwald.
^nnotaûons.
Le défaut de symétrie offert par certaines variétés de cette espèce , voy. fig. i3 , i4 , i5 , pi. XIH , n avait pas été observé par Haiiy. On voit qu'il consiste en ce que les faces des modifications a^ , «^ , se trouvent seulement d'un côté des faces a^ , et du même côté aux deux extrémités du cristal. Parmi les substances qui peuvent se dériver d'un
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prisme hexaèdre régulier , la chaux phosphatée est la seule jusqu'ici, qui présente cette déviation à la loi de symétrie. Les dimensions de la forme primitive s'écartent aussi de celles qui , entre des limites très-étroites , paraissent appartenir au prisme hexaèdre. Enfin, les incidences de la modification b^ , se rapprochent beaucoup de celles des faces qu'on obtient par le clivage dans le plomb phosphaté , substance qui d'après sa composition doit être isomorphe avec la chaux phosphatée. On voit donc que l'on pourrait, avec quelque raison prendre pour forme primitive de cette substance un rhomboïde aigu , formé des faces alternes de la modification b^ , quoiqu'il n'y ait par de clivage parallèle à ces faces.
Les belles cristallisations de cette substance sont trèsrecherchées des amateurs. Un des plus beaux cristaux connus est celui qui se trouve au Musée Britannique ; M. Greville en a payé 78 livres sterlings; il vient des envi«* rons de S*.-Pétersbourg. Le n° 26 de Cette collection que M. le marquis de Drée a bien voulu céder pour quinze louis , vient aussi de la même localité. ■
SEPTIÈME ESPÈCE
CHAUX FLUATÉE.
Caractères définie.
Klaproth.
Analyse. CAhwm 67.75.For1nuleobimiqtte.U1F.
Acide fluorine. . 32.25.
Calcium 52.
Phtore 48.
Forme primitive, Lecube.
Clivage. Facile parallèlement aux faces de la modification a y c'est-à-dire aux faces d'un octaèdre régulier. Pesan teur spéc i figue . 3 . 1 4 .
Caractères indéfinis.
Chimiques. Décrépite sur un charbon allumé 5 au chalumeau perd son éclat et devient d'un blanc laiteux translucide ; se boursoufle sur le filet de disthèue , et se fond en un verre transparent.
Soumise à l'action de l'acide sulfurique , il s'en dégage une vapeur qui corrode le verre. Sa poussière jetée sur un charbon ardent répand une lueur bleuâtre ou verdâtre.
Cassure, Conchoïdale.
Dureté. Raie la chaux carbonatée , mais se laisse rayer avec une pointe d'acier.
Couleur. Offre une grande variété de couleurs vives ; transparente ^ translucide ; lustre vitreux.
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1^ VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, a.
Octaèdre régulier. (Primitive , Haûy.) (Fig. 2 , pi. XIII.)
1 . Verdâtre , translucide , cristaux dont la plupart ont leurs faces entièrement recouvertes de très-petits cristaux de quarz prisme , avec baryte sulfatée crétée , couleur de chair 9 et quelques grains de cuivre pyriteux; Schriesheim, duché de Bade.
2. Rouge de rose , translucide , deux gros cristaux isolés , et un petit groupe, adhérant d du feldspath laminaire, et du quarz amorphe j Ghamouni , Savoie.
5. Verdâtre et violâtre , translucide , cristaux groupés à faces un peu raboteuses, sur mica; Zinnwald, Bohême.
4. Verdâtre , translucide , cristaux engagés entre eux à faces un peu courbes , et en partie recouvertes d'une matière blanchâtre siliceuse , sur du quarz amorphe ; environs de Beeralston, Devonshire, Angleterre.
2"« VARIÉTÉ, SIGNB REPRÉiSENTATIF. p.
Le cube, (Cubique , Haiiy.)
5. Blanche , transparente , cristaux très-nets avec plomb sulfuré cubique , baryte sulfatée globulaire , blanche , sur chaux carbonatée laminaire, blanche , avec zinc sulfuré lamellaire, brun et chaux carbonatée grossière, grisâtre ; Derbyshire , Angleterre.
6. Blaùche, transparente, cristaux groupés, contenant de petits grains de cuivre pyriteux ; Derbyshire.
7. Blanc-verdâtre, avec fer carbonate jaune et brunâtre , çt un peu de plomb sulfuré ; Northumberland, Angleterre.
8. Blanchâtre, translucide , cristaux un peu déformés, avec quarz prisme; Gumberland , Angleterre.
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9. Blanche, transparente, cristaux grands et petits groupés , les premiers renferment des grains de cniwe pyrilenx et des parties blanches et opaques imitant des flocons de neige, sans adhérence ; Derbjshire , Angleterre.
10. Blanche, transparente, cristaux renfermant des grains de fer sulfuré blanc , et dont quelques faces sont recouyertes presqu'entiérement de petits cristaux de chaux
carbonatée de la variété |i b e e d; Derbyshîre.
11. Blanche, translucide, et violette, scintillée de fer sulfuré granuliforme , avec plomb sulfuré cubo-octaédre ; Derby shire.
12. Blanchâtre, transparente, deux cristaux croisés, sur une agglomération de petits cristaux de quarz prisme très-éclatans , de spath perlé primitif blanc , de fer carbonate lenticulaire , avec un cristal de chaux carbonatée dodécaèdre , et chaux fluatée laminaire , blanc-verdâtre ; Northumberland, Angleterre.
i5. Blanc-verdâtre , translucide, gros cristaux groupés, sur des lames minces, formées de petits cristaux de quans hyalin prisme agglomérés ; Marienberg , Saxe.
i4. Yerdatre, translucide, gros cristaux dont les faces sont recouvertes en partie de petits cristaux de quarz hyalin à faces très-brillantes , et présentant aussi de petites carvités occupées précédemment par de petits cristaux semblables, avec de plus gros cristaux de quarz dun blanc laiteux , quelques cristaux de chaux carbonatée dodécaèdre , fer carbonate lamellaire, jaunâtre , sur chaux fluatée laminaire , verdâtre ; Durham, Angleterre.
i5. Blanche et violette, translucide, cristaux dont les faces sont aussi recouvertes en partie de petits cristaux de quarz hyalin prisme très-brillans, sur plomb sulfuré; Durham.
i6. Blanc -jaunâtre , transparente, gros cristaux dont
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quelques faces sont entièrement recouvertes de spath perlé primitif contourné , blanc-jaunâtre , ayec quelques petits cristaux de cuivre pyriteux , et un peu de zinc sulfuré , brunâtre ; Northumberland y Angleterre.
17. Blanc-jaunâtre 9 translucide, cristaux grands et j^etits y sur baryte sulfatée mamelonnée, terreuse 5 quelquesuns des petits cristaux appartiennent à la variété bordée ; Derbyshire , Angleterre.
18. Jaunâtre , transparente , gros cristaux nets , avec baryte sulfatée crétée, blanche, quarz prisme dont les plus 2)etits cristaux sont très-brillans, et cuivre pyriteux disséminé sur la baryte ; sur chaux fluatée,verdâtre, mélangée de plomb sulfuré ; mine Segen-Gottes , Gersdorf , Saxe.
19. Jaune, translucide, cristaux groupés, avec de petits bouquets de chaux carbonatée dodécaèdre , blanchâtre, parsemés de petits grains de cuivre pyriteux j mine Segen- Gottes.
20. Jaune j translucide , gros cristaux dont les faces sont recouvertes en partie de petits cristaux de quarz hyalin prisme, très-brillans, avec un peu de baryte sulfatée crétée, couleur de chair , et quelques cristaux de cuivre pyriteux ternis y sur chaux fluatée laminaire , jaune ; mine Segen- Gottes.
21. Jaune de topaze , translucide, très-gros cristaux dont quelques-unes des faces sont scintillées de petits cristaux de cuivre pyriteux ; mine Segen-Gottes.
22. Verte , translucide , cristaux groupés , sur de trèsgros cristaux de plomb sulfuré cubo-octaédre dont les faces sont ternies; Weardale, Durham , Angleterre.
a3. Verte , translucide , avec quafz hyalin prisme, sur fer carbonate lamellaire , brunâtre ; Northumberland.
24. D'un vert marin , et violette , translucide , avec quarz prisme , et fer carbonate rhomboïdal , jaunâtre ; Durham.
i46 CHAUX FLUATÉE.
35. Verte, translucide, avec talc stéatite jaunAtre,et un peu de fer arsenical; Marienberg, Saxe.
!j6. Verte , translucide , cristaux groupés, aTCC des faisceaux peu divergens de cristaux de chaux carbonatée de la
variété e e ^ jaunâtres et translucides; Kleopinsky, Nertschinsky , Sibérie,
27. Jaunâtre, transparente, cristaux qui laissent voir dans leur intérieur des cubes dont les arêtes sont colorées en yiolet, avec de trés-i)etits cristaux de quarz prisme^ trèflbrillans ; Gersdorf, Saxe.
28. Jaune , transparente , cristaux offrant encore plus nettement les cristaux intérieurs cités dans le numéro précédent, avec quarz prisme, légèrement améthystin, et quelques cristaux de cuivre pyriteux ; Gersdorf.
29. Violâtre , peu translucide , groupe de trois cristaux dans chacun desquels les trois arêtes contiguè's à un même angle solide sont inégales ; Cumberland, Angleterre.
30. Blanc-violâtre , {)eu translucide , cristaux groupés , dont quelques-unes des faces sont entièrement recouvertes d une croûte mince , formée de petits cristaux de quarz hyalin prisme ; Cumberland.
5i. D'une légère couleur d'améthyste, groupe de gros cristaux dont toutes les faces sont presqu'entiérement masquées par de petits cristaux de quarz hyalin prisme , avec des cristaux très-nets de chaux carbonatée dodécaèdre , sur fer carbonate lameUaire, brunâtre ; Cumberland.
52. D une légère couleur d'améthyste , petits cristaux , sur un groupe de quarz hyalin prisme , avec lithomarge friable ; Ehrenfriedersdorf , Saxe.
33. Couleur plus foncée , translucide, cristaux groupés et serrés , dont quelques faces sont recouvertes d'une légère couche formée de très-petits cristaux cubiques de la même
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substance, avec des cristaux brillans de cuivre pyriteux; Gumberland, Angleterre.
34. Rosâtre ^ translucide y petit groupe , avec quarz et mica; les cristaux paraissent renfermer un cristal intérieur de la même forme , d une couleur Tiolatre , et la matière qui enveloppe ce noyau est blanche et transparente; Schlackenwald , Bohème.
35. Violette, translucide, cristaux trés-nets groupés, avec baryte sulfatée crétée , blanche , et fer sulfuré blanc ; Derbyshire , Angleterre.
36. Violet-bleuâtre , et bleue , translucide , cristaux dont les faces sont parsemées de grains de fer sulfuré blanc, et de fibres de baryte sulfatée ; Derbyshire.
37. Bleue, translucide, avec chaux phosphatée péridodécaédre, blanchâtre , étain oxidé, et un peu de talc stéatite , endurci ; Ehrenfriedersdorf , Saxe.
38. Bleue , cristaux dans lesquels les portions des angles solides qu'on détacherait si Ton voulait extraire des cubes Toctaèdre primitif sont transparentes ; Ehrenfriedersdorf.
3g. Violette , cristaux dont les faces sont un peu onduleuses , avec de gros cristaux de cuivre pyriteux , sur quarz amorphe et prisme; Ehrenfriedersdorf.
4o. Rosâtre, translucide , cristaux entassés, et en partie opaques, avec un petit groupe de quarz hyalin prisme, entièrement recouvert de talc stéatite, jaunâtre; Ehrenfriedersdorf.
4i. Violette, translucide, cristaux dont quelques-uns sont recouverts d'une légère couche, blanche opaque, avec quarz prisme ; Ehrenfriedersdorf. .
42. Cristaux groupés, dont chacun renferme un cristal intérieur de la même forme , d'une couleur bleue foncée , tandis que l'enveloppe est blanche et transparente, avec de très-petits cristaux de chaux phosphatée, couleur de chair etopaques, quarz hyalin, et cuivre pyriteux; Schlackenwcdd.
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45. Bleue et violette^ translucide, deux petits groupes â faces onduleuses^dont l'un est accompagné de quarz hyalin, de cuivre pyriteux, et detain oxidé; Schlackenwald , Bohême.
44. Violette , translucide , cristaux dont quelques faces sont recouvertes d'une croûte formée de petits cristaux de fer sulfuré blanc; Derbyshire , Angleterre.
45. Bleue, peu translucide , cristaux dont les faces sont un peu onduleuses , avec crbtaux de cuivre pyriteux ; Ehrenfr ieder sdorf , Saxe .
46. Bleue , peu translucide, cristaux formés par une aggrégation régulière de petits cubes, avec mica, et quarz hyalin amorphe ; Ehrenfriedersdorf.
47. Bleue et noirâtre , cristaux à faces onduleuses , avec quarz ferrugineux, et cuivre pyriteux d'un jaune très-éclatant ; Ehrenfriedersdorf.
48. Noire et violette; les cristaux noirs sont petits, les autres sont plus gros, très-nets, et contiennent de petits grains de cuivre pyriteux; avec plomb sulfuré cubo-dodécaèdre irisé; Derbyshire.
4g. Bleue et grisâtre, opaque, gros cristaux dont les faces sont un peu creuses , et divisées en petits carrés; Derbyshire.
5o. Verte, transparente, petits cubes empilés régulièrement de manière à former de gros octaèdres, avec un peu de zinc sulfuré; Beeralston, Devonshire, Angleterre.
5i. Verte, transparente, petits cubes arrangés coname ceux du numéro précédent, avec quelques petits cristaux de quarz prisme, sur quarz amorphe; Beeralston.
52. Verte, transparente, petits cubes arrangés régulièrement, formant des mamelons, sur un groupe de quarz prisme, avec schiste chlorité ; Arendal, Norwège.
53. Couleur d'améthyste , et transparente , cubes arrangés régulièrement et formant des octaèdres, sur un cristal isolé de quarz hyalin prisme, renfermant du talc étoile; Schlackenwald.
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54. Bleue, cubes isolés, et arrangés en octaèdres , avec chaux phosphatée péridodécaèdre , yerdâtre , chaux phosphatée grossière , cuivre pyriteux et étain oxidé en cristaux maclés; Ehrenfriedersdorf , Saxe.
55. Blanchâtre , colorée d'une légère teinte d'améthyste, et transparente, renfermant de petites ramifications blanches , a\ec quarz prisme en très-petits cristaux , très-brillans^ qui recouvrent en partie les cristaux de chaux fluatée ; Alston , Cumberland, Angleterre.
56. Couleur d'améthyste , transparente , gros cristaux recouverts de petits cristaux brillans de quarz , avec fer carbonate lenticulaire ; Durham , Angleterre.
57. Couleur d'améthyste, translucide , cristaux renfermant une matière blanche en flocons , qui se trouve principalement aux centres des cristaux , de manière que les angles solides sont transparens , avec plomb sulfuré cubooctaèdre ; Alston.
58. Deux gros cristaux croisés violets par réflexion ^ et jaunâtres par transmission ; Weardale , Durham.
Les faces des cubes sont surmontées de pyramides très -surbaissées dont les bases sont plus petites que les faces du cube, de sorte qu'il y en a quelquefois deux sur la même face. Les sommets de ces pyramides sont quelquefois remplacés par des pyramides moins surbaissées.
Un beau groupe de cristaux bicolores comme les
précédens; Weardale.
60. Deux autres petits groupes semblables, sans adhérence; Weardale.
61. Deux cristaux croisés, violets par réflexion, etrosâtrès par transmission , avec un peu de fer carbonate jaunâtre ; Weardale.
62. Couleur d'améthyste, translucide, groupe de trèsgros cristaux renfermant des flocons blancs laiteux ^ accu-
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mules yers les centres des faces , dont quelques-unes sont recouvertes de fer carbonate lenticulaire; Alston, Cumberland, Angleterre.
63. yit)lette , transparente , cristaux dont quelques-uns sont recouverts d'une couche assez épaisse de chaux carbonatée , avec plomb sulforé ; Durham, Angleterre.
64. Violette y gros cristaux dont quelques faces sont recouvertes de très-petits cristaux de plomb sulfuré , avec plomb sulfuré laminaire ; Durham*
65* Bleue 9 translucide, cristaux croisés, dont les faces 8<mt entièrement recouvertes de petits cristaux de quarz hyalin prisme, briilans, sur im groupe de gros cristaux de quarz prisme, d'un blanc un peu laiteux ; Durham.
66. Un autre groupe de la même couleur , où le quarz est beaucoup moins abondant; Durham.
67. Bleuâtre , cristaux dont la transparence est troublée par des flocons blancs , qu'on aperçoit dans l'intérieur, avec un cristal de plomb sulfuré cubooctaédre; Cumberland, Angleterre.
68. Bleue, translucide, cristaux groupés, avec quelques petits cristaux de quarz hyalin prisme , implantés sur les faces , et chaux carbonatée dodécaèdre , sur de gros cristaux de quarz prisme , blanc-laiteux ; Durham.
69. Bleue, translucide , joli groupe , sur une plaque formée par l'aggrégation de cristaux de quarz hyalin prisme ^ Durham.
70. Bleue par réflexion , et verdâtre par transmission , deux cristaux croisés, sans adhérence; Durham.
3"« VARIÉTÉ , SIGNE REPKÉSENTATIF. A.
Dodécaèdre rhomhoïdal. ( Dodécaèdre , Haiiy. ) 7 1 • Violette , translucide , petits cristaux nets , avec d'au-
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très de la yariété cubique , sur une plaque formée de trèspetits cristaux de*quarz prisme; Golden-Hohe , Bohême.
73. Bleue 9 opaque, cristaux serrés les uns contre les autres, et qui paraissent formés d'une agglomération régulière de petites molécules cubiques , avec chaux fluatée cubique , bleue, et violette , sur du gneiss ; Golden-Hohe.
Solide composé dé *ts pyramides tétraèdre* très-obtuse* yui masquent hs faces du cube» ( Hexatétraédre , Haûy. )
7 3. Couleur d'améthyste, translucide, cristaux groupés, avec fer sulfuré cubique en cristaux netsj S**.-Agnès, Cornouailles.
74. Blanche , colorée d'une légère teinte d'améthyste , transparente , avec fer sulfuré cubo-dodécaèdre , sur cuivre pyriteux ; S**.-Agnès, Cornouailles.
y 5* Bleue, translucide, gros cristaux dont quelques* uns montrent, aux sommets des pyramides surbaissées, les faces du cube , avec fer sulfuré cubique ; S^® .-Agnès.
5™« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p a.
Le primitif, dont chacun des angles est remplacé par un
plan. ( Cubo-octaèdre , Haûy. )
76. Violette, translucide, petit groupe, avec talc stéatîte, jaunâtre, qui recouvre en partie la surface des cristaux; Ehrenfriedersdorf , Saxe.
'j'j. Verdatre, translucide, cristaux groupés, sur talc verdâtre ; Ehrenfriedersdorf .
78. Trois cristaux isolés couleur d'émeraude et translucides; Mexique.
Verte et violette , transparente , deux petits groupes
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avec quarz hyalin prisme et talc stéatite ; les cristaux qui forment ces groupes sont cubiques, mais dans l'intérieur de chaque cristal on en aperçoit un autre cubo-octaèdre , dont la forme dominante est le cubej Ehrenfriedersdorf ; Saxe.
s 6™« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p a.
Le ctûfe dont chacun des angle* solides est remplacé par
trois faces* (Fig. 2 , pi. XDI. )
7™« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p h a.
La variété précédente , dans laquelle les arêtes du cube sont
émarginées. (Fig. 3 , pi. XIU. )
8o. Yerdâtre , peu translucide , cristaux nets , dont chacun offre dans l'intérieur un cristal cubique , et dans lesquels les angles solides sont colorés d'une légère teinte d'améthyste , sur quarz prisme en cristaux aplatis parallèlement à deux des faces opposées du prisme, et empilés les uns sur les autres parallèlement à ces même^ faces , avec un peu de mica ; Schlackenwald , Bohême.
8™« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p ( h b b ).
Le cube , dont chaque angle est remplacé par six faces»
( Ennéahexaédre , Haiiy. )
8i. Blanchâtre, transparente, cristaux très-nets , sur quarz amorphe \ Beeralston, Deyonshire , Angleterre.
82. Blanchâtre, transparente , et blanc-verdâtre , petits cristaux trés-brillans, sur chaux fluatée granulaire violette; Kleopinsky, Nertshinsky, Sibérie.
Blanc-rosâtre et blanc-grisâtre , translucide , petits
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cristaux entassés, sur chaux fluatée granulaire, mélangée de quelques grains de cuivre pyriteux ; Kongsberg, Norwège.
84. Blanchâtre , translucide , cristaux groupés dont quelques-unes des faces sont recouvertes de petits cristaux de quarz hyalin prisme; Beeralston, Devonshire, Angleterre.
85. Blanchâtre, translucide, cristaux dans lesquels les faces du cube sont raboteuses , dans quelques-uns les arêtes du cube sont émarginées par des faces raboteuses et inégales; les plus petits cristaux sont très-brillans et trés-nets , et les faces du cube y sont presqu'entièrement oblitérées ; Beeralston.
86. Blanc-grisâtre , translucide , cristaux â faces raboteuses qui laissent voir dans leur intérieur un cristal cubique; Beeralston.
87* Bleuâtre, translucide , cristaux nets sur chaux fluatée granulaire ; Beeralston.
88. Bleuâtre, translucide, cristaux groupés, avec chaux fluatée granulaire, blanche , plomb sulfuré et cuivre pyriteux; Beeralston.
89. Vert-bleuâtre, translucide, gros cristal presqu'entièrement recouvert dune couche de chaux fluatée qui s'amincit vers les angles et laisse à découvert une petite portion des six faces qui les remplacent, avec quarz hyalin , plomb sulfuré , et cuivre pyriteux ; Beeralston.
90* Bleuâtre, translucide, cristaux à faces arrondies et raboteuses, sur une agglomération de petits cristaux de quarz hyalin prisme , avec plomb sulfuré et cuivre pyriteux ; Beeralston.
91. Vert-bleuâtre, cristaux à faces raboteuses, avec . quarz, plomb sulfuré et fer sulfuré blanc; Beeralston.
92. Vert-bleuâtre, translucide, avec un peu de cuivre pyriteux ; Beeralston.
95. Couleur d améthyste, translucide, petits cristaux placés sur une plaque formée de quarz hyalin prisme et de
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plomb sulfuré cubo-octaèdre , avec un peu de fer hydrooxidé terreux ;Beeralston, Devonshire, Angleterre.
gé. Rouge-pâle , opaque , et tiolette translucide , cristaux dans lesquels les faces qui remplacent les angles sont très-petites, avec quarz, et talc stéatite ; Ehrenfriedersdorf, Saxe.
gmo VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p b.
Le cube, dont chaque bord est doublement éfnargin4,
(Bordée , Haiiy.)
95. Vert d'eau de mer, translucide , gros cristal, avec cuivre pyriteux , sur un groupe de quarz h jalin prisme ; S** .-Agnès 5 Cornouailles.
96. Blanc-verdâtre, translucide 5 cristaux en partie recouverts d'une croûte formée de petits cubes de fer sulfuré, avec cuivre pyriteux ; S'*^.-Agnès.
97 . Blanchâtre , et blanc-verdâtre , translucide , et transparente , cristaux groupés, avec quarz prisme , fer sulfuré et cuivre pyriteux ; S^^'.-Agnès.
98. Verte, translucide, gros cristaux empilés dont les faces sont parsemées de petits grains de fer sulfuré blanc, avec quarz prisme ; S**.-Agnès.
99. D'un beau vert, translucide , gros cristaux dont les faces sont raboteuses et présentent une multitude d'angles rentrans et saillans formés par de petites faces parallèles à celles qui remplacent les bords du cube; S*.-Branchier , Suisse.
100. Violette et rouge, translucide, cristaux dans lesquels les faces qui remplacent les arêtes du cube sont très - étroites , avec chaux phosphatée péridodédaèdre , quarz hyalin prisme , talc stéatite , fer arsenical et étaîn oxidé ; Ehrenfriedersdorf.
Couleur d'améthyste , translucide, avec chaux phos
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phatée^péri dodécaédreeti)antogène, blanche^transparente, talc stéatite^ et fer arsenical ;Ehrenfriedersdorf , Saxe.
102. Bleuâtre, translucide, gros cristaux groupés avec fer sulfuré cubo-octaèdre , et zinc sulfuré ; Ehrenfriedersdorf.
io3. Bicolore , bleue par réflexion et verte par transmission , cristaux groupés, sans adhérence ; les faces du cube sont masquées par des pyramides trés-surbaissées dont les faces sont fortement striées ; Weardale, Durham, Angleterre.
' I o4. Bicolore , groupe sans adhérence ; Weardale.
io5. Bicolore, autre groupe aussi sans adhérence; Weardale.
10™" VAKIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p a h.
La variiU cubo-octaèdre y émargmée à rendrait des arête*
du cube. ( Triforme , Haùy . )
106. Vert d'eau de mer, translucide, cristaux dans lesquels les faces de Toctaèdre et celles du cube sont un peu raboteuses , avec de petits cristaux de quarz prisme, blanclaiteux, sur chaux fluatée grano-lamellaire, violette ; Ehrenfrîedersdorf.
Sur les angles solides de quelques-uns des cristaux , on voit tm petit cristal violet de la même variété, dans lequel le cube est la forme dominante.
1 07; Verdâtre , translucide , cristaux grands et petits dans lesquels le cube est la forme dominante , avec cuivre pyriteux; S'®.-Agnès , Cornouailles.
io8« Rosàtre , translucide, cristaux dont la forme dominante est un octaèdre , et dans lesquels les faces qui émarginent les arêtes , et celles qui remplacent les angles sont très-étroites , avec laumonite blanche, opaque, sur granit ( Baveno, Milanais.
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109. Violette, peu translucide, cristaux dont la forme dominante est un octaèdre , avec quarz prisme et schéelin calcaire; Schlackenwald , Bohême.
110. Violette , très-peu translucide , gros cristaux nets, avec quarz prisme et mica hexaèdre ; Schlackenwald.
11°' VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p a b.
La variété bordée ^ dont le* angle* sont remplacés par Ui faces du primitif. (Fig. 4, pi. XŒ.)
111. Violette, peu translucide , cristaux dans lesquels les faces qui remplacent les bords du cube sont trés-étroites , et celles qui remplacent les angles raboteuses , sur du mica avec quarz ; Schlackenwald.
12 me VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p a b,
La variété bordée, dont les angles solides sont modifiés chacun par trois plans, (Fig. 5, pi. XIII.)
112. Couleur d'améthyste, transparente, gros cristaux groupés, sur pierre calcaire grossière, avec de petits cristaux de chaux carbonatée dodécaèdre , blanc-jaunâtres , translucides; Durham, Angleterre.
11 3. Verdâtre, transparente, cristaux nets , avec quarz hyalin prisme , sur fer carbonate lamellaire , brunâtre ; Northumberland , Angleterre.
l3™« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p b [b b b ).
La variété bordée, dont les angles solides sont remplacés chacun par six faces. (Fig. 6, pi. XIII .)
ii4. Bleuâtre , translucide , avec quarz prisme, blanclaiteux ; S'®. -Agnès, Cornouailles.
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11 5. Blanche, translucide, gros cristal dont toute la surface estraboteuse, excepté un des angles solides qui offre les six plans brillans; Beeralston, Deyonshire, Angleterre.
L 1 l4™ VARIÉTÉ , SIGNE REPBÉSENTATIF. p a (b b b).
La variété ennéahexaèdre , dont les angle* solide* sont remplacéspar les faces de Poctaèdre. (Fig. 7 , pi. XIII.)
116. Violette, translucide , petits cristaux, dont quelques-uns appartiennent à la yariété ennéahexaédre , ayec quarz^micaet étain oxidé; Schlackenwald, Bohême.
•l5™« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p a a b.
La variété triforme, dans laquelle les a4 angles solides formés par la rencontre des faces du cube avec celles du dodécaèdre rhomboïdal , sont remplacés cha^sun par une face triangulaire. (Fig. 8, pLXIII.)
117. Violette, translucide, petits cristaux nets placés aux angles solides de cristaux cubo-octaédres, yerdàtres,sur chaux fluatée granulaire; Ehrenfriedersdorf, Saxe.
16"" VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF. j9 a b (b b b).
La lé™® variété ^ émarginée à Pendroit des arêtes du cube.
(Fig. 9, pi. xm.)
118. Violette, translucide, petits cristaux nets, sur quarz amorphe ; Ehrenfiriedersdorf.
17™« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p a a b.
La 11™** variété, émarginée à l'endroit des arêtes d'inter-
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section des faces du cuhe et de celles de l'octaèdre. (Fig. TO,pl. XIV.)
ng. Violette, translucide, cristaux nets, avec fer carbonate brunâtre, en rhomboïdes très-aigus , zino sulfuré , et un peu de talc ; S'*'. -Agnès, Cornouailles.
sailli ^Qme VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, jp a a b Çb Sb.)
La variété tri-épointée y é^nurginée à Tendroit des arêtes du cube , à rendrait des arêtes d^ intersection dé ces dernières faces avec les faces de la modification a y et à
Pendrait des arêtes d'intersection des faces a.. (Fig. ii, pi. XIV.)
120. Blanche, transparente , avec des taches violettes, principalement aux angles sol ides; Gotteshûlfe, Kongsberg, Norwège.
FORMES INDÉTERMINABLES
121. Violette, translucide, cristal isolé présentant la forme d un prisme hexaèdre dont les bases sont parallèles à deux des faces de clivage ; on voit dans l'intérieur trois lignes qui partent du centre de lune des bases dans des directions perpendiculaires aux intersections de cette base avec les trois faces de clivage qui sont inclinées sur elle de 109' 28'; la couleur de ces lignes est le violet foncé; localité inconnue.
122. Blanche, transparente, cristaux indistincts agglomé' rés, avec un peu de plomb sulfuré ;Derbyshirey Angleterre.
123. Violette, cristal octaèdre formé par l'agglomération de petits cristaux arrondis , sur quarz amorphe blanchâtre; Schlackenwald , Bohême.
i24.Ro6Âtre, translucide, gros cristal isolé arrondi, dans
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lecpiel on distingue cependant les faces de loctaèdre et celles du dodécaèdre rhomboïdal ; Chamouni , Savoie.
135. Verte, translucide, gros cristaux, cubiques , arrondis aux angles et sur les arêtes, sur du quarz blanc; S^.-Agnès, Cornouailles.
126. Blanchâtre , petits cristaux sphéroïdaux, sur quarz euuorphe et prisme; Beeralston, Devonshire, Angleterre.
127. Violette, cristaux sphéroïdaux formés par une agglomération de petites molécules cubiques, avec quarz , mica et schéelih calcaire ; Schlackenwald, Bohême.
128. Violette, cristaux sphéroïdaux , avec chaux fluatée verte , et fer oligiste ; Altenberg , Saxe.
129. Blanche , transparente , fragment d'un gros cristal offrant une cassure conchoïdale , avec quelques petits cris-taux de fer sulfuré; Kongsberg, Norwège.
i3o. D'un vert d'émeraude , translucide, grande plaque veinée parallèlement aux trois côtés d'un triangle équilatéral ; Cornouailles.
iSi. Laminaire 9 blanc-verdâtre ; Marienberg, Saxe.
iSs. Rouge de rose , translucide , offrant les faces de l'octaèdre obtenu par le clivage ; Brisgaw.
i33. Jaune de topaze, transparente , fragment d'un gros cristal cubique ; pays de Galles.
i34. Blanche , opaque , offrant une cassure conchoïdale; localité inconnue.
Ce morceau est un don de M. Brooke.
i35. Violette, translucide, petites masses laminaires, avec quarz amorphe, épidote, et amphibole; Arendal, Norwège.
i36. Violette, petites masses laminaires disposées en couches concentriques , et rubanées de diverses nuances , avec quarz, et cuivre pyriteux ; Sainte -Agnès , Cornouailles.
Violette, avec un peu de quarz; Welsendorf , Bavière
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1 38. Violette , avec quarz et cuivre pyriteux ; Herzog Ulrick 5 Kongsberg , Norwège.
iSg. Violette , avec chaux fluatée clorophane, grisâtre; Redruth , Cornouailles.
i4o. Violette , morceau poli d*un côté , sur quarz amorphe j Redruth.
i4i. Granulaire y rougeâtre, translucide, avec inica ; mines Lanes , Amérique septentrionale.
i42. Subcompacte y violette, avec chaux carbonatée lamellaire couleur de chair et quarz amorphe ; Norberg, Westmoreland, Angleterre.
i45. Violette , avec quelques petits cristaux de chaux fluatée cubique; Derbyshire , Angleterre.
i44. Compacte, bleuâtre, avec quelques taches rougeâtres ; Stolberg, Hartz.
i45. Blanchâtre , uuancée de violet ; Stolberg.
i46. Verte, plaque dont une des faces présente de petits feuillets courbes ; département de la Saône.
147. Stratiformcy verte et violette , couches de ces deux couleurs, mélangéesd'un peu de quarz; Welsendorf, Bavière.
i48. Blanche , verte , rouge et violette j Schwarzvi^ald, Saxe.
lég. Verte et violette , couches ondulées; Schwarzwald.
i5o. Terreuse, violette; Derbyshire.
i5i. Jaune et violette, avec baryte sulfatée terreuse; Derbyshire.
Fétide y laminaire, violette ; Ivikaet , Groenland
i53. Clorophane, verdâtre, translucide, fragment de deux cristaux croisés de la variété triforme ; Odontscholon , Sibérie.
i54. Violette, translucide , petites masses laminaires, avec quarz et mica ; Klitschinsky , Sibérie.
i55. Blanc-verdâtre , translucide , masses laminaires avec mica; Klitschinsky.
CHAUX FLUATÉE. iQi
i56 Compacte, violette et griae, avec im peu de talc et d'étain oxidé ; mine Pednandrae , Cornouailles. Ce morceau est un don de M. W* Phillipa.
ifj. Quwzi/ère , grise , 5an3 adhénance y France.
annotations.
Quoique le clivage conduire & Toctaèdre régulier dana cette substance , on a pris le cube pour forme primitive » paree'qu'il est beaucoup plus &cile de concevoir les variétéa. de cristallisatiou qu'elle présente, quand on les fait dériver de cette dernière forme , que lorsqu'on les rapporte i la première* C'est pour une raison semblable que dans la d^etscription des espèces qui suivent, ' om n'a jamais adcqpté l'octaèdre f régulier ou non régulier , pour forme primitive, n ne faut pas en conclure cependant que les divagea doivent être négligés dans le choix de ces formes ; ils fSoor* nissent des données précieuses pour déterminer leurs dimensions, lors même qu'ils ne sont pas parallèles à quelques-unes de leurs faces ; et ils doivent être rangés parmi les caractères définis qui servent â la distinction des espèces. Mais quant aux conséquences que l'on peut en tirer relativement à la structure des cristaux, quelqu'intérét qu'elles puissent présenter , elles doivent être écartées , lorsqu'on a seulement pour but de décrire , si elles ne contribuent pas à la simplicité des descriptions.
Les cristaux de chaux fluatée dans lesquels le cube est la forme dominante , sont le plus souvent groupés deux à deux , de manière que lune des diagonales du cube de lun des deux individus est parallèle à l'une des diagonales du cube de l'autre , et de plus l'un des cristaux est censé avoir tourné de 180®, autour de sa diagonale, en partant d'une position parallèle à l'autre. Il arrive souvent que , dans les mêmes cristaux, les faces du cube sont masquées par des
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pyramides très-surbaissées dont les faces sont inégales et fortement striées parallèlement aux arêtes du cube, mais leurs incidences ne paraissent pas constantes , et conduisent à des signes cristallograpbiques trop compliqués pour qu'on ait cru devoir les donner.
Les numéros 5o, 5i, 52 qui offrent des octaèdres formés par une aggrégation régulière de petits cubes , fournissent un argument assez plausible en fayeur d'une forme primitive cubique. Les petits solides y sont en effet arrangés précisément de la manière indiquée par la théorie , c'est-à-dire que les faces de Toctaèdre sont formées par le niveau des angles solides , et les bords par l'alignement des arêtes. Mais il faut observer cependant que chacune de ces molécules présente le clivage ordinaire, et qu'elles sont déposées sur les &ce5 planes d'un octaèdre intérieur , dont elles sont même séparées par une couche très-mince d'une matière siliceuse. Ces noyaux octaédriques sont ordinairement creux.
»^*^A^t/yviA/^M>/*^'v^^^i\^^%'*^^^/^M ^ ^ ê ^ n /*^A/v%é%/*^^/%^tnf*^^/yvi^*nnMt^^tnn/*n/^n^yv%^nn^(VV^^wnt^n/^kt*Af^
HUITIEME ESPECE
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Caractères définis.
BUCHOLK.
y4fiafyse. Chaux . 33. Form. chim. CaS2 + 4Ag.
Acide sulfurique . . 44,8 Eau 21,0
Forme primitive. Prisme rhomboïdal oblique , dans lequel rincidence des faces latérales est de i38** 38' , Tinclinaison de la base sur chacune d'elles de m® 34' , et le rapport dun des côtés de la base à Tune des arêtes latérales à peu près celui des nombres lo et 7,
Clivage. Très-facile parallèlement aux faces de la modification g^ , moins aisé dans la direction de la base de la forme primitive, et des faces A* et w.
Pesanteur spécifique. 2,3 10.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Exposée à Faction du chalumeau , se résout difficilement en un émail blanc , qui tombe en poudre au bout de quelques heures. Soluble dans 5oo fois son poids deau froide.
Cassure. Dans les variétés cristallisées et laminaires , elle offre les petites déchirures des lames parallèles au clivage principal.
Dureté. Se laisse rayer par l'ongle. Les lames minces ont une certaine flexibilité.
Couleur. Blanche, quelquefois colorée en rouge, en
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jaune, ou en bleu; transparente , translucide ; lustre vitreux quelquefois perlé sur les faces parallèles au clivage principal.
l" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF.^ b €.
Prisme hexaèdre aplati , terminé par un sommet dièdre , ohlique* (Trapézienne , Haûy.)
1 . Cristal isolé blanc , translucide , laissant voir dans son intérieur un cristal beaucoup plus petit , en position parallèle , dont les arêtes sont en partie colorées en noir ; Sbotoverhill , Oxford, Angleterre.
2. Grand cristal isolé , blanc, transparent, très-alongé dans la direction de l'intersection des faces J' et g^ , et contenant un peu de chaux sulfatée terreuse ; Sbotoverhill.
3. Blanche, transparente, gros cristaux, avec un peu de chaux sulfatée terreuse , quelques grains de fer sulfuré , et un peu de zinc sulfuré, brunâtre; Pacherstollen , Schemnitz , Hongrie.
4. Blanche , transparente , cristaux alongés et groupés , avec un peu de chaux sulfatée terreuse , et de fer sulfuré ; PacherstoUen.
5. Blanche , transparente , et rosâtre dans certaines parties I gros cristal , croisé par d'autres plus petits ; Mexique.
6. Blanche, transparente , cristaux presqu'entièrement recouverts de cuivre carbonate d un beau bleu céleste y sur une roche argilo-ferrifère, altérée; Moldawa, Banoat.
7. Blanche^ transparente, cristaux nets, avec cuivre carbonate bleu mamelonné , velouté , sur psammite ; Mol* dawa.
8. Blanche, transparente, cristaa;x déliés ^ alongés, divergens, sur schiste argileux; Leogang, Salzboiug,
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g. Blanche, transparente , petits cristaux alongës et dé* liés , groupés sur du quarz prisme , recouvert de petits cristaux de spath perlé, à base de quarz amorphe, avec zine sulfuré et fer sulfuré ; PacherstoUen , Schemnitz , Hongrie*
10. Blanche, transparente, cristaux très - alongés , ' groupés sur une plaque formée de cristaux de la même substance ; Shotoverhill , Oxford , Angleterre.
11. Blanche, avec quelques taches rougéâtres , transltL cide , cristaux alongés et serrés les uns contre les autres ; Mexique.
12. Blanc-grisâtre, translucide , gros cristaux: groupés et alongés dans la direction deTintersection des faces «^ etjr*. (Trapézienne élargie , Haûy ) sur chaux sulfatée muriatifère ; compacte , Hall , Tyrol.
i3. Blanc-grisâtre , translucide, deux gros cristaux croisés, sans adhérence} Shotoverhill.
i4. Jaune de soufre, translucide , cristaux alongés, sur un petit groupe de chaux iluatée cubique , bleuâtre ; Derbyshîre , Angleterre.
i5. Blanchâtre, translucide, en partie colorée en rouge, sur chaux sulfatée lamellaire , rouge, avec quelques petits cristaux de quarz hématoïde prisme j S*.-Jacques de Compostelle , Galice , Espagne.
2inc VARIÉTÉ, SIGNE DU CRISTAL ÉLÉMENTAIRE, y e h.
La même forme que la prefnisre variétés Awê de i^évolu4ion perpendiculaire à p. (Fig. 2, pi. XIV. )
i6. Cristal isolé blanc , transparent ; Shotoverhill.
17. Blanc-grisâtre, transparente ;, gros cristal isolé offrant Taspect d'un prisme â six pans , avec des angles ren^ trans aux deux extrémités ; Shotoverhill.
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18. Grisâtre ^ translucide ^ deux gros cristaux , terminés, i Textrémité qui devrait présenter Tangle rentrant , par une face raboteuse ; Sbotoverhill ^ Oxford^ Angleterre.
19. Blanc-^sâtre , translucide , cristaux entrelacés , avec de petits cristaux nets de la première variété ; Rammelsberg, Hartz*
20. Grisâtre , translucide , groupe de cristaux alongés divergens; ShotOTerhilL
21. Blancbe , transparente , cristaux trés-déliés, croisés dans toutes les directions, avec un peu de chaux sulfatée terreuse ; Pacherstollen ^ Schemnitz , Hongrie.
33« Blanche , tachée de rouge , transparente , cristal alongé , x^nétrant un gros cristal de la même substance , et ayant une cavité remplie de fer hydro-oxidé mamelonné f brun ; Mexique.
5^ VARIÉTÉ ; SIGNE REPRÉSENTATIF, m g b 6.
La variété précédente f augmentée des faces m. (Équivalente,
Haûy.)
23. Blanche , transparente , gros cristaux groupés , sur chaux sulfatée murialifére, compacte ; Hallein , Tyrol.
4"* VARIÉTÉ , SIGNE DU CRISTAL ÉLÊlfENTAIRE. pmg e e.
La variété précédente, da/ne laquelle les intersectione des faces e^ tant entre elles gtiavec les faces g' sont émar» ginées. Axe de révolution perpendiculaire à la face p. (Fig. 3, pL XIV.)
24. Gros cristal blanc, transparent, avec d autres cristaux simples , sur chaux sulfatée lamellaire et terreuse ; salines de Bex , Suisse.
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5™® VARIÉTÉ j SIGNE REPRÉSENTATIF, g h a e e e.
La première variété, doublement émarginée à Fendrait des intérêectiohê des faces g et^^ et augmentée des faces de la modification a . ( Discontinue y Haiiy. )
25. Blanche 9 transparente, gros cristaux nets, appliqués les uns sur les autres parallèlement aux faces de la
modification g, avec un peu de chaux sulfatée granulaire , grisâtre; salines de Bex , Suisse.
26. Blanche, transparente, cristaux nets , groupés, sans adhérence ; salines de Bex.
1 1 a § i 3 9 gmo VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, g bb a e e e .
La variété précédente, augmentée de deux petites fouies triant
gulaires. (Fig. 4, pi. XIV.)
27. Blanche, transparente, gros cristal isolé net; salines de Bex.
28. Blanche, transparente, cristaux groupés, sur chaux sulfatée terreuse ; salines de Bex.
7"® VARIETE , âiGNE REPRES. gbbaeeee.
La variété précédente , émarginée à l'endroit des intersections des faces get e, ( Fig, 5 , pi. XIV.)
29. Blanche , transparente, gros cristaux appliqués les tms sur les autres ; salines de Bex.
1 i â I 1 8™« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, m Q b b a e e •
La 5™® variété, sans les faces de la modification e 9 mais
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augmentée des faces m ^ et émarginee à Fendroit des intersections des faces b tant avec ces dernières faces qu^avec les faces g. ( Fig. 6 , pi. XIV. )
5o. Blanche^ transparente ^ cristaux groupés, sur une agglomération de petits cristaux de la même substance ; salines de Bex, Suisse.
FORMES INDÉTERMINABLES
3i. Blanc-grisâtre, transparente, gros cristal isolé qui se rapporte à la première yarîété , augmentée de faces curvilignes; Shotoverhill , Oxford, Angleterre.
33. Deux cristaux isolés blanc-grisâtres^ translucides, dont les faces sont très-arrondies ; Shotoverhill.
33. Cristal isolé blanc-grisâtre , translucide , passant d la variété lenticulaire ; Shotoverhill.
34. Lenticulaire , blanc-grisâtre , translucide , cristaux groupés , avec grenat granuliforme^ rouge \ Bohême^
35. Blanche , translucide , avec soufre ; La CatolicA , Sicile.
Noirâtre , opaque ; Montmartre
40. Jaune-brunâtre , cristaux cimentés par une chaux sulfatée terreuse , blanc-grisâtre ; Montmartre.
4i. Lenticulaire géminée y macle de deux lentilles, dont l'axe de révolution est perpendiculaire, et la face de jonc-
tien parallèle a la modification a ^jaunâtre, translucide.
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grand fragment obtenu par des coupes parallèles au clivage le plus facile (yulgairement gypse en fer de lance }; Montmartre y Paris.
4a • Jaunâtre^ translucide , plusieurs fra^ens semblables à celui décrit dans le numéro {irécédent ; Montmartre.
43 « Blanche , transparente , cristal alongé de la Tarie té trai>ézienne , plié dans plusieurs endroits de sa longueur; Mesique.
44. Blanche , transparente y gros cristaux indistincts , renfermant de petits grains de fer sulfuré, avec quarz hyalin prisme , et un peu de chaux carbonatée magnésienne; Pesey, Savoie.
45. Blanche^ transparente, très -petits cristaux indistincts agglomérés ; Matlock, Derbyshire, Angleterre.
46. ^cicuiatre , blanche , translucide , aiguilles courtes , formant de x>ctits bouquets^ placés sur chaux carbonatée compacte grisâtre ) Matlock.
47. Blanche, soyeuse, aiguilles déliées, divergentes^ sur quarz ferrugineux; Wynîgerode, Hartz.
48. Fibreuse , blanche, fibres courtes et déliées, parallèles et très-serrées les unes contre les autres , formant des veines dans la chaux carbonatée schisteuse, noire ; environs de Malaga, Espagne.
49. Blanche , dun lustre soyeux, longues fibres déliées, parallèles , sans adhérence ; Nottinghamshire , Angleterre.
5o* Blanche, fibres parallèles , légèrement courbées; Kreuzburg , Eisenach , Thuringe.
5i. Blanchâtre , d'un lustre soyeux; Wehtau , Weîsenfels, Saxe.
5i. Blanc- grisâtre, translucide , plaque assez épaisse^ composée de filfres parallèles; Cheshire , Angleterre.
55» Blanche, fibres courbées, avec chaux sulfatée calcarifère, terreuse, blanche et jaunâtre; Matlock.
Blanche, fibres contournées, sans adhérence; Matlock
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55. Laminaire, blanche y transparente, plaque obtenue par le clivage , offrant des stries dans la direction de la base de la forme primitive ; environs de Madrid.
56. Blanche , transparente , d'un éclat nacré , pénétrée de cristaux de chaux carbonatée métastatique , couleur de chair, sur psammite altéré, avec quelques grains de fer sulfuré ; Transylvaniel
57. Blanche, tachée de jaune, transparente jenyinons de Madrid.
58. Blanc-jaunâtre , transparente , sans adhérence ; Mozambique.
5g. Blanche et nacrée , morceau poli, offrant des yejnes ou couches alternantes ; environs de Madrid.
60. Rouge de brique , opaque , lames qui se croisent dans toutes les directions , avec un peu de chaux sulfatée blan* che et nacrée ; Compostelle , Espagne.
6i. Lamellaire, rougeâtre , petites lames engagées entre elles , avec chaux sulfatée , aciculaire, blanche , en petites aiguilles très-serrées; Compostelle.
62. Grano-lam^ellaire , blanc de neige , d'une texture assez compacte ; Derbyshire , Angleterre.
63. Compacte , blanche ( vulgairement albâtre gypseux )f Salzbourg.
Grisâtre, opaque, mamelonnée ; environs de Madrid
70. Jaune , avec chaux sulfatée en fer de lance ; Montmartre.
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^nTwiations»
On a conservé à cette espèce le nom que lui a donné Hady y parce qu'il est maintenant généralement admis. Il serait néanmoins beaucoup mieux appliqué à l'espèce suivante y dont la composition est analogue à celles de la chaux carbonatée , de la chaux phosphatée y etc.
Le choix de la forme primitive a été déterminé ici y conmie dans tous les autres cas , par des considérations de simplicité. Puisque toutes les substances dont les formes cristallines peuvent se rapporter à un prisme droit à base de parallélogramme, peuvent se dériver aussi aisément d'un prisme rhomboïdal oblique, il est évident qu'il est inutile d'introduire xme espèce de forme primitive dont on peut se passer.
Les cristallisations de la chaux sulfatée sont stirtout intéressantes y en ce qu'elles indiquent mieux que celles d'aucune autre substance le passage des formes régulières
aux formes curvilignes. Les faces de la modification a sont toujours ternes et raboteuses, et en cela elles ressemblent à des faces , dont le signe cristallographique est analogue , que l'on observe dans le pyroxène. Celles de la modifica-
tion b ^le plus souvent , ne sont pas répétées symétriquenmient des deux côtés du cristal.
NEUVIÈME ESPÈCE
CHAtJX SULFATÉE ANHYDRE.
Caractères définie*
Klaproth.
Jnalyse, Chaux 41^75. Formule chimicïiw. C« S.
Acide sulfurique. • 55y Muriate de soude. 1,00.
Forme primitive. Prisme rhomboïdal droit deioo" S'^dans lequel le rapport d un des côtés de la base à la hauteur est à peu prés celui des nombres 10 et 1 i
Clivage. Parallèle aux faces de la forme primitive et aux modifications ^' et A' ; celui qui est parallèle aux faces latérales primitives s'obtient beaucoup moins facilement que tous les autres.
Pesanteur spécifique . 2,899.
Caractères indéfinis*
Chimiques, Exposée à l'action du chalumeau , elle ne s'exfolie pas et ne blanchit pas comme la chaux sulfatée.
Cassure, Inégale , légèrement conchoïdale.
Dureté. Raie aisément la chaux carbonatée.
(7(?w/ewr. Blanche , quelquefois légèrement colorée} transparente, translucide} lustre vitreux.
1^» VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p m g h.
La fi)rme prim.itive , émarginée à Vendrait des arêtes latérales. (Périoctaédre , Haiiy.)
Blanche, colorée d'une légère teinte de violet, et
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translucide, cristaux aplatis paraUèlement aux faces jr', avec chaux sulfatée laminaire ; Berchtoldsgaden , Tjrrol.
Il I 3 7 2™'' YAJRXbTÈ 9 SIGNE RBPRjfesSNTATIF. p g h (ff b h).
Prisme tétraèdre rectangulaire dont les angtee êolides sent remplaces par des faces triangulaires inclinées sur g*. (Fig. 2 , pi. XIV.)
3"® VIBIÉTÉ , SIGNE HEPKÉSBNTATIP. p g h b {g b h).
La variété précédente y augmentée d'une face triangulaire à chacun des angles solides. (Fig. 3, pL XIV.)
2. Blanc-grisâtre, translucide, cristaux bien prononcés des deux variétés précédentes ; Ischel , Autriche.
FORMES INDÉTERMINABLES
Blanc-grisâtre , peu translucide ; Hall, Tyrol
5. Blanche, colorée d'une légère teinte de violet rougeâtre , et translucide ; Berchtoldsgaden,
6. Blanche , colorée d'une légère teinte de violet transelucide , avec chaux sul&tée aciculaire radiée, blanche, en aiguilles trés-déliée3 ; Berchtoldsgaden,
7. Couleur d'améthyste pâle, avec chaux sul&tée muriatifère , noirâtre; Hall , Tyrol.
8. Blanchâtre , rougeâtre et brunâtre , avec polyhalîte compacte; Berchtoldsgaden, Tyrol.
9. Blanc-bleuâtre, en grandes lames serrées ; Hallein , Salzbourg.
Zame/i!a»r^^ blanc-grisâtre, Hallein
11. Rougeâtre, avec chaux sulfatée anhydre laminaire , violette , et pyroxène laminaire, vert ; Hallein.
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12. Lamellaire, rosâtre , avec argile muriatifère endurcie y gris-noirâtre ; Hallein, Salzbourg.
x3. Suh-lamellaire , bleu-céleste; Sulz, Wurtemberg.
i4. Blanchâtre, passant au compacte ; Nottinghamshire, Angleterre.
1 5 . Concrétionnée contournée , grise à l'extérieur , blancgrLsâtre dans la cassure , ( pierre de tripes) j Wicliczka , Pologne.
i6. Epigêne, suh-teêêulaire , blanche ; Moutiers, Savoie.
17. Quarzifere (pierre de Vulpinoj marmo bardiglio di Bergamo) , blanc-grisâtre , lamellaire} Yulpino , à quinze lieues au nord deBergame; Bergamasc.
^uTiotations.
En adoptant un prisme rhomboïdal droit pour forme primitive, on a eu pour but, non-seulement d'écarter le prisme rectangulaire , mais aussi de faire ressortir la ressemblance qui existe entre le système cristallin de cette espèce ,• et ceux de la baryte sulfatée , de la strontiane sulfatée, et du plomb sulfaté. Mais ici l'analogie s'étend encore beaucoup moins loin que dans le cas de la chaux carbonatée magnésienne , car les formes de la chaux sulfatée anhydre dififèrent de celles des autres substances qui viennent d'être citées , quelques-unes des modifications qu'elle présente ne s'y rencontrent même pas , et , ce qui est encore plus remarquable , elle offre d'une manière trés-distincte , des clivages dont les autres ne laissent voir aucune trace.
DIXIÈME ESPÈCE
POLYHALITE.
Carœtèreê définis,
Stromevek.
Analyse, Sulfate de chaux. . . 44,74.
Sulfate de potasse. . . 27,70.
Sulfate de magnésie . 20, o4.
Muriate de soude. • • 0,1 g.
Eau ^99^-
Per-oxide de fer. . . . o,34.
Pesanteur spécifique. 2,769. Stromeyer.
Chimiques. Se fond à la flamme d'une bougie en un globule opaque ; soluble dans l'eau; saireur saline et amére. Cassure. Inégale.
Dureté. Raie la chaux carbonatée.
Couleur. Rouge et griç^tre ; lustre résineux.
FORMES INDÉTERMmABLES.
1. Rouge de brique, chatoyante et opaque, fibres parallèles, ayec chaux sulfatée aciculaire radiée blanche; Berchtoldsgaden , Salzbourg.
2. Fiïyreuse , roM^t de brique, passant au compacte; Berchtoldsgaden.
3*^ ^ompooto ^ rouge et brunâtre , Berchtoldsgaden.
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La composition chimique de c^tte substance est t< ment compliquée qu'il est difl&cile d assigner le rang qu doit occuper dans la aérie des espèces. Néanmoins, cou le principe le plus abondant est le sulfate de chaux, c pensé qu'il était assez naturel de la placer immédiaten après les deux espèces précédentes qui , le plus ordina ment, l'accompagnent aussi dans ses gisemens»
ONZIÈME ESPÈCE
CHAUX ARSÉNIATÉE.
Caractères définis.
Klafroth.
Analyse. Chaux. . . . • aSjOO.Porm. chîm. CaAr+GA^. Acide arsénique. 5o,54.
Eau 24,46.
Pesanteur spécifique. 2,64o.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Exposée au chalumeau , elle émet une odeur d'ail, et se fond difficilement en émail blanc j soluble dans Tacide nitrique , sans effervescence.
Dureté. Facile à écraser.
Couleur. Blanche , translucide , opacjue; lustre vitreux.
FORMES INDÉTERMINABLES
!• Aciculaire , blanche, aiguilles divergentes, et petits mamelons en partie colorés par le cobalt arséniaté , avec baryte sulfatée laminaire , rougeâtre , et cobalt arséniaté terreux , sur granité ; mine Sophie , Wittichen , principauté de Fiirstemberg.
2. Blanche, soyeuse, aiguilles déliées et divergentes, formant de petites houppes, sur chaux carbonatée laminaire j mine Catherine Neufang, Andreasberg, Hartz.
3. Blanche, soyeuse, aiguilles encore plus déliées, divergentes, formant aussi de petites houppes, sur granité \ mine Sophie.
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4« Capillaire, blanche, soyeuse , fibres longues et déliées , sur granité ; mine Sophie , Wittichen , principauté de Fûrstemberg.
6. Mamelonnée, blanche et blanc-rougeatre , en partie colorée par le cobalt arséniaté , sur baryte sulfatée cobaltifére; mine Sophie.
5. Blanche, soyeuse , petits mamelons composés de fibres très-déliées, avec cobalt arséniaté, sur une brèche argileuse; mine Sophie.
annotations.
On a cité des cristaux de cette substance , ayant la forme d'un prisme hexaèdre. Si sa composition chimique était analogue à celle de la chaux phosphatée, on pourrait alors, en partant du travail intéressant de M. Mitscherlich sur les arséniates et les phosphates , conclure que ses formes cristallines doivent pouvoir se dériver de la même forme primitive que celles de lautre espèce, c'est-à-dire d'un prisme hexaèdre régulier. Mais puisqu'au contraire la formule chimique de la chaux arséniatée diffère essentiellement de celle de la chaux phosphatée , on peut présumer que si elle présente des cristaux sous la forme d'un prisme hexaèdre ^ la section de ce prisme par un plan perpendiculaire à l'axe , ne sera pas un hexagone à angles égaux.
DOUZIÈME ESPÈCE
CHAUX BO'RATÉE SILICEUSE
Caractères définie.
Klàprotu. Formule chimique.
Analyse. dhwjiL. . . . 35,5. CaBi-fcâsî'-ftiAg. Silice. . . . 56,5.
Acide borique. 24, Eau 4*
Forme primitive. Prisme droit rhomboïdal , dans lequel rincidence des faces latérales est de io3^ 25' , et le rapport d'un des côtés de la base à la hauteur i peu pris celui des nombres 5 et 2.
Clivage. Indistinct , dans une direction parallèle aux faces latérales primitives.
Pesanteur spécifique. 2.989.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Solution nitrique, précipite abondamment par l'oxalate de potasse ; la poussière se réduit en gelée dans le même acide; exposée â laflanmie d'une bougie, devient opaque et peut aisément se réduire en poudre entre les doigts; au chalumeau se gonfle et se fond en un globule d'une couleur rose-pâle.
Cassure. Gonchoïdale , inégale.
Dureté. La même que la chaux phosphatée.
Couleur. Blanc-jaunâtre , et blanc-verdâtre ; translucide
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opaque ; lustre iritreux , légèrement résineux dans la cas-
sure.
l" YARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p m h a a.
La forme primitive , émarginée à tendrait dê9 arêteê latérales ohtuêeê^ et dariê laquelle lee angles ohtus dee hases sont remplacés cliacun par trois faces. (Fig. 2 , pi. XIV.)
1. Blanc-yerdâtre , translucide, cristaux assez gros, tel* lement engagés entr eux qu'ils ne montrent qu'une petite portion de leur surface , avec chaux carbonatée laminaire , blanche y talc yerdâtre, et quelques grains de fer oxidulé; mine Nodebroe , Arendal , Norwège,
2™« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p m g g a a.
La variété précédente, sans les faces h% et tri-émarginée à P endroit des arêtes latérales les moins obtuses. (Fig. 3 , pi. XIV. )
3. Blanc-yerdâtre , translucide, cristaux serrés les uns contre les autres , avec chaux carbonatée laminaire , blanche, et talc yerdâtre ; mine Nodebroe.
3"« VARIÉTÉ, iSIGNE. REPRÉSENTATIF, p m h
I i jf
La première variété, émarginée à Fendrait des intersections de la base, tant avec les faces latérales primitives,
qu'avec les faces de la modification a. (Fig. 4, pL XTV.)
3. Blanc-yerdâtre , translucide , cristaux nets , avec chaux carbonatée laminaire , blanche , et talc yerdâtre ; mine Nodebroe.
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annotations.
M. le professeur Mohs dit , dans son ouvrage , que les cristaux de cette espèce qui se trouvent à Arendal présentent, aussi bien que ceux de Tespèce suivante , le défaut de symétrie qui caractérise les substances qui dérivent d'un prisme rhomboïdal oblique. On n'a pas été à même de vérifier la justesse de cette observation, sur les morceaux qui viennent, d'être décrits ; les cristaux qui s'y trouvent ont paru ne pas déroger à la loi de symétrie , et eu conséquence , on les a rapportés à un prisme rhomboïdal droit.
mttMMttm0mtimm0i/mMtt»i»0tMi0t0<tii»éi^t»Mtf»Mty»M0*t»tyt M ^yt^yt/*0t0*^»éyyy ^ ^m¥tt^¥»ttm/*tm0k mmKV ^ \ ^
TREIZIEME ESPECE
HUMBOLDTITE.
Caractères définie.
Anafyêe. M. le docteur Wollaston , en opérant mur une petite quantité , y a trouvé les mêmes élémens que dans la chaux boratée siliceuse.
Forme primitive. Prisme rhomboïdal oblique , dans lequel rincidence des faces latérales est de 1 1 5^ 16', et l'inclinaison de la base sur chacune de ces faces 90^ 8^ 3o''; la longueur des arêtes latérales est égale à la diagonale oblique des bases.
Clivage. S'observe quelquefois dans une direction pa-
r ralléle à la modification y.
Caractères indéfinis.
Cassure. Conchoïdale.
Dureté. Raie la chaux fluatée , mais ne raie pas le yerre. Couleur. Blanc et blanc-jaunâtre , translucide et opaque ; lustre vitreux.
i^'VAREÈTÉ, SIGNE KEPRÉSENT. m heebbbdo.
Prisme rhomhoïdal oblique , dont les angles et les bords
sont modifiés. (Fig. 2, pl.XY.)
2"*» VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉS, pmheebbbdo. { ) La variété précédente, augmentée des bases de la forme pri*
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mitîve , et de petites faces dont on n^a pu déterminer h signe cristallographiqm. (Fig. 3 , pi. XV. )
1. Blanche, translucide, éclatante, cristaux très-serrés les uns contre les autres , avec apophyllite laminaire ; Geiseralp , Tyrol.
2. Blanche, translucide, cristaux très-brillans et trèsserrés, avec apophyllite laminaire ; Geiseralp.
annotations.
Les raisons qui ont déterminé à séparer cette espèce de la précédente sont fondées sur l'incompatibilité de formes que Ton croit exister entre les deux. M. Haidinger pense néamoins qu'il n'est pas impossible de rapporter les cristaux de l'une et de l'autre substance à la même forme primitive , et que de nouvelles observations sont nécessaires
pour vérifier si l'incidence des faces de la modification e de l'humboldtite , difière réellement de celle des faces m de la chaux boratée siliceuse. A l'occasion des cristaux que l'on a trouvés dernièrement à Haytor dans le Devonshire , dont on a voulu faire une espèce particulière, â laquelle on a donné le nom de Haytorite , et dont la forme parait être exactement la même que celle des cristaux dliumboldtite , on a mesuré ces deux incidences de nou-^ veau , et l'on a trouvé que la seconde surpassait la première d'environ un degré.
M. Heuland possède dans sa collection un morceau de cette substance , qui vient de Suède ; les cristaux y sont maclés, et accompagnés d'apophyllite comme ceux du Tyrol.
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QUATORZIÈME ESPÈCE
BOTRYOLITE.
Caractère* définie.
Klaproth. Formule chimique.
Analyse. Silice 36,oo. Ca fia + Ca s^ + a A^.
Chaux 39, 5o.
Acide boracique. iS^So.
Oxide de fer. . 1,00.
Eau 6,5o.
Pesanteur spécifique, 3.8.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Fusible au chalumeau eu un Iverre blanc j aisément soluble dans lacide nitrique en laissant un résidu siliceux, gélatineux; exposée à la flamme d'une bougie devient friable.
Cassure. Lcailleuse.
Dureté. La même que celle de la chaux boratée siliceuse.
Couleur. Rougeâtre et grisâtre ^ translucide et opaque.
FORMES INDÉTERMINABLES
. 1 . Mamelonnée , rougeâtre â la surface , grisâtre dans la cassure, petits mamelons formés de couches concentriques , avec de petits cristaux de fer sulfuré cubique , et dç petites tourmalines noires, disséminées à la surface ; Oestre- Kjenlie , Arendal , Norwège.
BOTRYOLITE. i85
2. Rougeâtre et grisâtre , altérée à la surface , sur quarz amorphe, contenant des tourmalines; Oestre-Kjenlie , Arendal , Norwège.
5. Rougeâtre et grisâtre , recouvrant un groupe de cristaux de chaux carbonatée de la variété isoédrique , sur amphibole schisteux; Oestre-Kjenlie.
annotations.
L'analyse a découvert dans cette substance les mêmes principes que dans la chaux boratée siliceuse, mais ils y entrent dans des proportions tellement différentes qu'il est au moins prudent , dans labsence d'autres caractères définis , de la considérer conoime une espèce particulière. Si un nouvel examen chimique de l'humboldtite confirme que ses élémens sont aussi les mêmes que ceux de la chaux boratée siliceuse, mais s'y trouvent combinés dans des rapports diffërens , on trouvera sans doute que la botryolite doit être réunie à l'humboldtite, car il n'est guère probable qu'il existe trois combinaisons distinctes des mêmes principes, ne différant entre elles que par le rapport des parties constituantes.
BUCHOLZ
A^mlyse. Baryte 79566. Formule chimique.B aC».
Acide carbonique. 20,00.
Eau 00,33.
Forme primitive. Prisme droit rhomboïdal , dans lequel l'incidence des faces latérales est de 1 18® 3o', et le rappoil d'un des côtés de la base à la hauteur , à peu prés celui des nombres 16 et 25.
Clivcye. Parallèle aux faces latérales de la forme primi-
tive, et aussi aux modifications g et e.
Pesanteur spécifique. 4,3oi.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Se dissout avec effervescence dans les acides nitriques et muriatiques étendus d'eau ; exposée au chalumeau, décrépite, se fond aisément en un globule transparent, qui devient opaque par le refroidissement ; poison violent.
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Casmre. D'un éclat légèrement résineux, inégale, écail-
leuse.
Dureté. Raie la ebaux carbonatée , mais est rayée par la chaux fluatée.
Couler. Blanche, jaunâtre, yerdâtie et grisAtre; semi* transparente et translucide; lustre vitreux.
l'« YARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, b 6.
Double pyramide hexaèdre. (Fig. 2 , pi. XV.)
1. Grisâtre, opaque, gros cristal isolé ne présentant qu'une seule des deux pyramides; Alston-Moor, Cumberland, Angleterre.
2. Blanche, translucide et opaque, cristaux offrant les deux pyramides , avec chaux carbonatée primitive, blanchâtre et translucide , sur chaux carbonatée laminaire , en lames croisées ; Alston-Moor.
2™* VARIÉTÉ , SIGNE REPRESENTATIF, mgseebbb.
Prirme hexaèdre, dont leê bords des basée sont triimarginés. (J^i%* 3, pi. XV.)
3. Blanche , translucide , petits cristaux trés-brillans, et très serrés , avec baryte carbonatée fibreuse , radiée, et compacte; mine Steinbauer, Neuberg, Haute-Styrie.
4. Blanche , translucide et opaque , très-petits cristaux , dont quelques-*uns ont des faces très-brillantes, et dont les autres sont altérés, agglomérés d'une manière assez régulière, en forme de champignon; Alston-Moor.
FORMES INDÉTERMINABLES
Blanchâtre , translucide et opaque , cristaux indis
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tincts empilés, formant des lignes serrées et divergentes; d un côté du morceau on aperçoit quelques cristaux de la même substance , en prismes hexaèdres ; sans adhérence ; Alston^Moor , Cumberland, Angleterre.
6. Blanchâtre , gros mamelons formés de lignes divergentes , et dont la surface est altérée, avec un peu de zinc sulfuré laminaire, brunâtre ; Alston-Moor.
7. Blanche, petits cristaux indistincts, agglomérés , formant des lignes entrecroisées, avec quelques petites lames de zinc sulfuré; Alston-Moor.
8. Fibreuse radiée, blanche, et blanc-grisâtre , d'un éclat un peu soyeux, avec baryte carbonatée compacte; mine Snailbak, Shropshire , Angleterre.
annotations.
Les cristaux de baryte carbonatée , sont ordinairement maclés de la même manière que ceux d'arragonite. Cette ressemblance dépend-elle de Tanalogie qui existe entre les compositions chimiques de ces deux espèces , ou simplement de la similitude de leurs formes primitives ? Cette question intéressante peut se résoudre d une manière satisfaisante. En ejQTet, on connaît encore d'autres substances qui offrent des macles semblables à ceux de Tarragonite; ce sont , entre autres, le plomb carbonate , la cymophane , et les cristaux de sulfate de potasse obtenus dans les laboratoires de chimie. Or la composition chimique des deux dernières n'a rien de commun avec celle de la barjrte carbonatée , tandis que leurs formes primitives sont aussi .des prismes rhomboïdaux droits , dans lesquels l'angle des faces latérales diffère peu de 120**. Par conséquent si les macles sont formés de la même manière , cette circonstance tient à l'identité ou au peu de différence des formes primitives, mais n'est nullement influencée par le rapport des compositions chimiques.
SECONDE ESPÈCE
BARYTE SULFATÉE.
Caractères définù.
Bb&thtbr.
Anabfêe. Baryte 66. Formule chimique. Ba ^.
Acide surique. 34.
Forme primitive. Prisme droit rhomboïdal, dans lequel l'incidence des faces latérales est de loi® 42', et le rapport d'un des côtés de la base à la hauteur , à peu prés celui des nombres 5o et 5i.
Clivage. Facûe parallèlement aux faces de la forme
primitive, quelquefois dans la direction de la modification jr. Peianteur spécifique . 4,446.
Caractères indéfinie.
Chimiques. La solution dans lacide nitrique précipite en blanc par un sulfate ; fusible au chalumeau en émail blanc, qui tombe en poudre au bout de quelques heures; la poussière est quelquefois phosphorescente.
Cassure, Conchoïdale.
Dureté. Raie la chaux carbonatée , est rayée par la chaux fluatée.
Couleur» Blanche, jaunâtre , grisâtre , quelquefois colorée de légères nuances de rouge, de brun, etc.; transparente, translucide; lustre vitreux, légèrement résineux.
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l''^ VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p m.:}.,.
Prisme droit rhomboïdal. (Primitive, Haûy.)
1 • Blanchâtre, translucide, opaque vers les bords, cristaux aplatis, avec spath perlé en rhomboïdes primitifs contournés; Kapnick, Transylvanie.
2. Blanche, opaque, cristaux très-aplatis, avec zinc sulfuré , et un peu de cuivre pyriteux ; Nagyag, Transylvanie.
3. Blanchâtre, peu translucide, cristaux formés par la réunion d'autres cristaux plus petits , avec un peu de zinc sulfuré; Alston-Moor , Cumberland, Angleterre.
4. Blanche, opaque, aggrégation de très-petits cristaux primitifs, formant des rameaux divergens, sans adhérence; Derby shire, Angleterre.
2"« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, é a.
Octaèdre rectangulaire très- alongé parallèlement à la petite diagonale des bases. (Unibiuaire, Haûy.)
3. Jaune , translucide , cristal isolé , dans lequel les angles solides latéraux de Toctaédre sont masqués par des portions de cristaux, en position parallèle au premier, qui appartiennent à la variété progressive; Roya, Auvergne.
3"« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p m g.
Prisme rhomboïdal primitif , émarginià V endroit dés arêtes latérales aiguës. (Raccourcie, Haây.)
6. Blanc-jaunâtre, translucide, cristaux aplatis parallèlement aux bases, avec plomb sulfuré, fer sulfuré, dnc sol*furé et quarz ; Felsobanya , Hongrie.
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7. Blanc-grisâtre et jaune, transparente, cristaux aplatis dont une petite portion vers les angles obtus est blanche et opaque; Schemnitz, Hongrie.
8. Blanc-rougeâtre , cristaux grands et petits , aplatis , dont les bases offrent des hexagones concentriques , sur un groupe de cristaux de quarz prisme ; Schemnitz.
9. Blanche , cristaux aplatis, groupés en forme de roses, sur quarz amorphe et prisme ; Schemnitz.
4"« VABIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p m a.
Le priêtnê primitif, dans lequel Uê angleê obtus des bmeê sont remplacée chacun par une face. (Apophane, Haiiy.)
10. Verdâtre et jaunâtre, deux gros cristaux très-alongés parallèlement aux grandes diagonales des bases, avec quelques petits cristaux de chaux carbonatée dodécaèdre; Przibram , Bohême.
11. Verdâtre , peu translucide , cristaux entassés sans adhérence ; Freyberg , Saxe.
12. Blanc - verdâtre , transparente, cristaux brillans et nets, avec chaux carbonatée dodécaèdre, et un peu de fer sulfuré; Przibram.
i3. Blanc-jaunâtre, et bleuâtre, peu translucide, groa cristal isolé , en partie recouvert d'un côté de petits criataux blanchâtres et transparens de la même substance, et de la même forme ; Przibram.
i4. Bleuâtre, translucide , cristaux alongés dans ladirec^ tion des grandes diagonales des bases ; Iberg, Hartz.
1 5. Jaune-verdâtre , translucide , deux petits groupes dont Tun est accompagné d'un peu de cuivre carbonate bleu; Lenarés, Espagne.
5^^ VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p m a.
Le priême primitif, dont les angles obtus des bases sont
iga BARYTE SULFATÉE.
remplacé* chacun par une face Prèê-melinde tur la htiff,
(Fig.3,pi.xv.) ::
16. Jaune, transparente , cristaux trés-nets, dans lesquels les faces qui remplacent les angles des bases ont un aspect terne 9 tandis que toutes les autres sont éclatantes, ayec zinc sulfuré triforme , brun , translucide , et quelques grains de fer sulfuré; Felsobanya, Hongrie.
gm. VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p m 6.
Le prUme primitifs dont hê angleê aiguê des basée eont remphicés chacun par une face. (Émoussée, Haiiy.)
17. Grisâtre, peu translucide, cristaux trés-alongés parallèlement à la petite diagonale des bases, sur quarz amorphe ; United mines , Cornouailles.
7™« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, pat.
Octaèdre rectangulaire, dont les eommete eont remplacde par un plan perpendiculaire à taxe. ( Trapézienne , Haûy. )
Cristal isoléjaunâtre et translucide; Roya, Auvergne
19. Jaune, transparente, deux cristaux croisés à angle droit; Roya.
20. Jaune , transparente , gros cristal alongé parallèlement à la petite diagonale des bases, avec un groupe de petits cristaux, et d'autres dune variété plus compliquée; Roya.
21. Bliuichàtre, translucide , cristaux alongés, en partie recouverts de fer carbonate primitif, en petits cristaux contournés, brunâtres; Iberg^ Hartz.
Fragment d'un gros cristal en partie blanc et trans
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parlai y et en partie cordenr de chair, avec quelques cri»» taux de quarz hyalin prisme ; Frejberg, Saxe..
!i3. Jaunâtre ^ translucide et grise , opaque, cristaux trtsalongés et entrelacés, sans adhérence ; Freyberg.
24. Blanche , éclatante , très^petits cristaux formant de petites baguettes qui s'entrecroisent dans toutes les directions; Tiefen-GeorgestoUen , Clausthal, Hartz.
25. Blanche , opaque , éclatante , cristaux aplatis et serrés les uns contre les autres, sur un groupe de quar2 prisme, entièrement recouvert de petits cristaux cubiques de chaux fluatée blanche , avec im peu de cuivre pyriteux ; Freybcrg.
8"« YABIÉTÉ , SIGNB REPRÉSENTATIF. B e a.
La V€meté fenthmaire^ dont deux dêê horde opposée de la koêê de F^ûtetèdre sont doublement émarginis. (Fig. 3 , pi. XV. )
26. Jaune , translucide , cristal isolé, croisé par d'autres plus petits, et dont les angles solides sont masqués par de X^etits cristaux d'un jaune pâk; Roya, Auvergne.
9™« VARIÉTÉ, SIGNE REFKÉSBNTATXF. p m g h.
Le prisme primitif, dont toutes les arêtes latérales sont
émarginées. (Fig. 4 , pi. XV. )
27. Blanchâtre, translucide , et opaque vers les bords, cristaux aplatis, avec fer sulfuré granulaire ; Schemnitz , Hongrie.
lO*" VARlèrB, SIGNE RSTRÉSENTATIF. j»* m h h.
Le prisme primitif, tri-émargind à l'endroit des arêtes Uué-
raies obtuses, (Fig. 5, pi. XV-}
Bleuâtre , translucide , gros cristaux engagés entre
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eux , dont quelques-uns sont recouverts de fer hydro-oxidé terreux, sur quarz grossier; Frèyberg, Saxe.
2g. Rougeâtre, translucide, cristaux croisés, plus rouges dans certains endroits que dans d'autres , sur baryte sulfatée lamellaire et terreuse; Marienberg, Saxe*
11"° VARIÉTB, SIGNE REPRÉSENTÂTES, p m a 6,
La variété apophane y dans laquelle les angles aigus des hases sont remplacés chacun par une face, ( Épointée , Haùy. )
3o. Blanc-jaunâtre , translucide, gros cristal alongé dans la direction de la plus grande diagonale, et pénétré par un cristal plus petit dans une direction perpendiculaire à cette même diagonale; Roya, Auvergne.
3i. Blanc-jaunâtre , transparente , cristaux très-alongés , entrelacés , sur chaux carbonatée laminaire , blanche , avec plomb sulfuré j Freyberg.
32. Jaunâtre, translucide , petit groupe formé d'un gros cristal et d'autres plus petits , avec de très-petits cristaux de mercure sulfuré ; Palatinat.
33. Jaunâtre , transparente , cristal isolé auquel trois autres plus petits adhèrent ; Freyberg.
34. Jaune , translucide , cristaux dans lesquels les faces primitives sont très-petites, avec chaux fluatée cubique, verdâtre , translucide , sur baryte sulfatée laminaire , couleur de chair ; Freyberg.
35. Jaune, transparente, cristaux groupés, dont quelquesuns appartiennent aux variétés entourées et dodécaèdres, sans adhérence} Roya.
36. Jaune , transparente, cristaux alongés , dont quelquesuns appartiennent à la variété entourée, avec un peu de quarz; Freyberg.
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37. Jaunâtre et rougeâtre, translucide, cristaux aplatis parallèlement aux bases, recouverts d'un côté de spath perlé blanc-grisâtre; Freyberg, Saxe.
38. Blanc-jaunâtre, peu translucide, très-gros cristaux, avec quelques petits cristaux de fer sulfuré 5 Freyberg.
39. Blanchâtre et jaunâtre, amas confus de cristaux trèsminces ; La Gardette, département de liséré.
40. Blanchâtre, opaque, et yerdâtre, translucide, cristaux très-alongés, divergens, sur chaux carbonatée compacte; île de Sheppy , Kent, Angleterre.
4i. Blanchâtre, opaque, cristaux alongés, divergens, sur chaux carbonatée compacte; île de Sheppy.
42. Jaunâtre, peu translucide , cristaux très-aplatis , avec quarz prisme et quarz amorphe ; La Gardette.
43. Bleuâtre et blanchâtre , peu translucide , cristaux alongés et très-serrés les uns contre les autres; Schemnitz, Hongrie.
44. Blanc-jaunâtre et brunâtre, cristaux très-minces, groupés en forme de gerbes; Schemnitz.
45. Blanchâtre, peu translucide , gros cristaux aplatis, et alongés dans la direction de la grande diagonale, quelquesuns des cristaux appartiennent â la variété soustractive ; Schemnitz.
46. Jaune-brunâtre , translucide , petits cristaux trèsbrillans , et réunis de manière à former de plus gros cristaux de la même forme , sur baryte sulfatée lamellaire , avec spath perlé, plomb sulfuré et fer sulfuré; Iberg, Hartz.
12™« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p m h a.
Le prisme primitif y émdirginéà r endroit des bords des bases, et dont les angles obtus sont aussi remplacés cliacunpar une face* ( Fig. 6 , pi. XV .) ^^
Blanchâtre , opaque, et luisante , cristaux nets , sur
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une agglomération de cristaux indistincts de zinc sulfuré; Kapnick, Transylvanie.
48. Blanchâtre et bleuâtre^ peu translucide^ cristaux aplatis parallèlement aux baaea y entassés | Schemnitz , Hongrie.
l5"* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p m h e,
La nariété émouêêée y émarginie à Tendrait des horde des
haseê. (Fig. 7, pi. XV.)
49. Gris-jaunâtre , peu translucide , cristaux dont quelques-uns appartiennent à la variété entourée^ avec argent sulfuré noir ; Freyberg , Saxe.
l4™* VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, f a a e.
La variété trapézienne , avec tes faces de la modification a .
( Sexoc tonale , Haûy.)
âo. Blanche, transparente, aggrégation de petits cristaux imitant des ramifications; Tiefen-Georgestollen^Clausthal, Hartz.
l5™« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p m a a.
Le prisme primitif, dont les angles obtus des bases sont remplacés chacun par deux faces, ( Quadridécimale , Haûy. )
5x. Jaunâtre , transparente , petits cristaux très-minces, et nets, avec spath perlé; Felsobanya , Hongrie.
ai
iG™*» VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p a h e.
La dèuzième variété, dont les faces latérales sont oblitérées par les faces de la modification e. (Fig, 8, pi. XV.)
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53. Jaune pâle, translucide , cristaux alongés et groupés, ayec plomb suif uré cubo-octaèdre, terne ;Freyberg', Saxe.
X 7™« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF» p m h a e.
La variété epointée , dans le^uelle les arêtes latérales les ' plus obtuses sont émaryinées. ( Équivalente , Haûy. )
53. Verdâtre, transparente, cristaux nets, d*un lustre vif, avec chaux carbonatée dodécaèdre raccourcie , et zinc sulfuré brun, cadmifére; Przibram, Bohême.
54. Jaunâtre , translucide , cristaux aplatis parallèlement aux bases , sur baryte sulfatée laminaire , couleur de chair ^ Freyberg.
55. Blanchâtre , peu translucide , gros cristaux groupés, sur antimoine sulfuré aciculaire divergent ; quelques-uns des cristaux appartiennent à des variété plus compliquées ; Felsobanya, Hongrie.
iS™*» VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p m a a B.
La variété epointée 9 avec les faces de la modification a\
(Bino-bisunitaire , Haiiy.)
56. Jaune-rougeâtre , translucide , gros cristal, sur une agglomération de petits cristaux de quarz prisme ; Schemnîtz^ Hongrie.
ig?** VARIÉTÉ , SIGNE RBPRES. p m a a e.
La variété epointée , émarginée à V endroit des arêtes dUntersection des faces a* avec les hanses. ( Sous-sextuple , Haûy.)
57 . Jaune-grisâtre , translucide , gros cristal isolé 5 Roya , Auvergne.
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58. Blanche , transparente , petits cristaux , avec chaux carbonatée inverse, et soufre amorphe ; La Catolica, Sicile.
5g. Jaune-grisâtre, translucide, cristaux entrelacés, sans adhérence; Felsobanya, Hongrie.
I a a 20"»" VARIÉTÉ, SIGNB REPRÉS, p m h b a.
La variété apophane y émarginée à Vendrait des horde des hases y et aussi des arêtes latérales les plus obtuses.
(Fig. 9 , pi. XV.)
60. Blanche , translucide , grands cristaux aplatis, groupés ; Felsobanya.
21 "•VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. I? m b a e.
La 12'°® variété , dont les angles aigus des basera sont remplacés chacun par une face. (Fig. 10, pi. XV.)
61. Blanchâtre, translucide, petits cristaux à faces trés-brillantes , sur quarz amorphe , avec un peu de plomb sulfuré, et de cuivre sulfuré; Schemnitz, Hongrie.
22"« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p m a e e.
La variété épointée y doublement émarginée à Pendroit des arêtes d'intersection des faces e' . (Fig. 11 , pi. XVI. )
62. Jaunâtre, transparente, gros cristal isolé, croisé par d'autres plus petits; Roya, Auvergne.
23me VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p m b a e.
La variété épointée y émarginée à F endroit des arêtes dss
hases. ( Entourée , Hauy. )
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63. Blanche, transparente, cristaux aplatis parallèlement aux bases , sans adhérence ; Traversella , Piémont.
64. Jaunâtre , cristaux minces , élargis , serrés les uns contre les autres , et formant des espèces de rameaux ; Schemnitz , Hongrie.
65. Blanchâtre , translucide et opaque ," cristaux trèsaplatis, avec un peu de fer sulfuré ; Schemnitz.
f r ai
24™** VARIETE, SIGNE REPRESENTATIF, p m a e a,
La variété épointée y dont hê angles solides formés par les faces p , m , a^ sont remplacés chacun par deuof faces triangulaires. (Fig. 12 , pi. XVI.)
66. Verte , gros cristal croisé par d'autres plus petits ; Schemnitz.
25me VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p g a a e.
La i4™* variété y émarginée à P endroit des arêtes d'intersection des faces e*. (Fig. i3 , pi. XVI.)
67. Gros cristal isolé, blanchâtre , translucide , en partie coloré par le cinabre ; Palatinat.
26™® VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p a a a e.
La i4™** variété, émarginée à V endroit des intersections des faces d? avec les hases» (Doublante , Haûy.)
68. Blanche et bleuâtre, transparente , cristaux groupés, dont quelques-uns appartiennent à la variété bino-bisunitaire , sans adhérence^ Iberg , Hartz.
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a^me VABIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p m e a (^b l h).
La variété épotntée , dont les angles solides formés par les faces p , m , é?f a*, sont remplacés chacun par deus faces triangulaires* (Fig, i4:, pi. XVI.)
6g. Jaunâtre, translucide, cristaux aplatis parallèlement aux bases , avec un peu de plomb sulfuré ; Frej|4)erg, Saxe.
28"® VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p m g h a e.
La variété équivalente , émarginée à Vendrait des arêtes latérales aiguës. (Soustractive , Hatiy.)
70. Blanc jaunâtre , translucide^ petits cristaux alongés parallèlement à la grande diagonale , et groupés en forme de bouquets ; Cumberland, Angleterre.
71. Grisâtre , petits cristaux aplatis, sur baryte sulfatée terreuse, endurcie; Schemnitz, Hongrie.
H^"^ VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p m g a a e.
La variété apophane , émarginée à V endroit des arêtes latérales aiguës, et aussi à F endroit des arêtes d! intersection des faces d? avec les bases. (Fig. i5 , ph XYL)
72. Jaune-verdâtre , translucide, grands cristaux aplatis et groupés, sans adhérence ; Freyberg.
5Qni« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p m h e a b.
La variété entourée , dont les arêtes latérales les plus ohtuses sont émarginées, (Isoméride , HatLy.)
Jaune , translucide, cristaux dont quelques-uns Gon
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tiennent dans leur intérieur de petits cristaux de mer*cure sulfuré , avec fer hydro-oxîdé terreux ; Palatinat.
74. Blanc-rougeâtre , translucide , cristaux dont quelques-uns appartiennent à des variétés plus compliquées, avec de petits cristaux de mercure sulfuré, disséminés à la surfiaceet dans Tinlérieur, et fer sulfuré granulaire; Al** maden, Espagne.
liai
5^ me YXRittÈy 6IGNB REPRÉSENTATIF, p m g a a e.
La variété bino-hisunitctire , dont les arêtês latérale* aiguéi sont émarginées* (Fig. 16, pi. XVI.)
j5. Jaune-rougeâtre , translucide , et blanc opaque dans quelques endroits , gros cristal isolé; Felsobanya, Hongrie.
52™** VARIETE 5 «IGNE REPRESENTATIF, p m g e a a.
La variété sau^^extuple , doni h* arête* latérale! aiguës sont émarginées. (Octo-^uodécimale, Haûj.)
76. Blanche, translucide, gros cristal isolé ; Freyberg. jj. Jaunâtre, blanchâtre et opaque dans un certain endroit; Roya , Auvergne.
78. Blanche, transparente , cristaux alongés, aplatis, et très-serrés , dont quelques-uns appartiennent à la variété sous-quadruple , sur baryte sulfatée laminaire , blancjaunâtre , et opaque ; Freyberg , Saxe.
79. Blanchâtre, translucide, cristaux aplatis, et trèsalongés parallèlement aux grandes diagonales des bases , avec un peu de baryte sulfatée laminaire , blanche et opaque ; Iberg , Hartz.
80. Blanchâtre , translucide, cristaux groupés, avec fer hydro-oxidé , brun , terreux; Iberg.
Blanche , opaque , cristaux assez gros qui paraissent
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formés par une aggrégation régulière de petits cristaux de la même forme ; Iberg , Hartz.
55me VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p m g e a b.
La variété entourée , dont les arêtes latérales aiguës sont
émarginées. (Amblytère , Haûy,)
82. Verdâtre, transparente, cristaux trés-brillans , et très-nets , avec chaux carbonatée dodécaèdre , plomb sulfuré lamellaire 9 et zinc sulfuré cadmifère; Przibram, Bohême.
Il a
Si™** VARIÉTÉ j SIGNE REPRÉSENTATIF, p m g e a a,
La 24™® variété y dont les arêtes latérales aiguës sont émar-
ginées. (Fig. 17, pi. XVT.)
83. Jaune-pâle, transparente, crisftaux nets, surquarz amorphe , recouvert en partie de petits grains de fer sulfuré j Freyberg , Saxe.
35"® VARIETE , SIGNE REPRESENTAITF. p m e a a O.
La variété bino-bisunitaire y émarginée à l'endroit des arêtes d'intersection des faces a* avec les bases. (Homonome , Haûy.)
84. Blanche , translucide , amas de petits cristaux minces , sans adhérence ; Tiefen - Georgestollen , Clausthal , Hartz.
85. Blanche , translucide , petits cristaux très-brillans , serrés les uns contre les autres , sans adhérence ; Tiefen- GeorgestoUen.
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86. Blanche , translucide , petits cristaux serrés les uns contre. les autres , sur du fer hydro-oxidé noirâtre ; Iberg, Hartz.
36™* VARIÉTÉ: , SIGNE REPRÉSENTATIF, p m e a a h,
La variété bino-btsunttaire , dont le* bordé de* base* êônt émarginéê. (Décisexdécimale ^ Haûy.)
87. Blanche, transparente, cristaux très-brillans, et trèsnets, dont quelques-uns ont leurs arêtes latérales émarginées, avec fer carbonate primitif, brun-noirâtre; Wildemann , Hartz.
37™*' VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p m e a a
La variété sous-êextuple y dont les bordé des basée sont
émarginés. (Progressive , Haûy.)
88. Jaune , transparente , gros cristal avec d'autres plus petits qui se croisent, et qui sont appliqués sur les faces latérales primitives ; Roya , Auvergne.
38™* VARIETE, SIGNE REPRESENTATIF, p m h e a a.
La variété goussextuple , augmentée des faees de la modification h*. (Fig. 18, pi. XVI.)
89. Grisâtre , translucide et opaque , gros cristaux réunis paraUèlement à la grande diagonale ; Roya, Auvergne.
39™* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p h e a b b.
La variété trapézienne , dont les arêtes d'intersection des
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faceê a, e êoht remplacées chacune par deux faeesy et émarginée à rendroit des arêtes d'intersection det
faces a. ( Fig. 19 , pi. XVI. )
90« Blanche , translucide , cristaux alongés renfermant des grains de mercure sulfuré , et dont quelques faces sont recouvertes de petits grains de fer sulfuré, avec baryte sulfatée couleur de chair ; Palatinat.
4o™® VAMÊTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p rn g g e l.
La variété émoussée y dont les bords des bases sont émarginés y et les arêtes latérales aiguës tri-énharginéet. ( Fig. 20 , pi. XVI. )
91. Rougeâtre, translucide et opaque, cristaux très- , serrés les uns contre les autres , avec mercure sulfuré granulaire; Palatinat.
4line VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p m e a U a.
La 24™® variétéy augmentée des faces de la modification a*.
(Fig. 21, pi. XVI.)
92, Jaune-verdâtre , translucide, cristaux très-nets et brillans , avec d^autres cristaux appartenant aux variétés trapéziennes et épointées ; Schemnitz , Hongrie.
42^0 VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENT, p m e a e (b b h).
La 27™® variété , émarginée à l'endroit des intersections des faces m et e\ ( Fig. 22 , pi. XVI. )
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95. Jaunâtre , transparente , cristaux alongés parallèlement aux grandes diagonales des bases, avec sine sulfuré, fer sulfuré et quarz amorphe; Freyberg, Saxe*
45»- VABIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p m f i e' a hl
La variété sottstrctcttùe^érnargmée àretidroit det horde deê ha^ê*. (Pantogène , Haûy. )
94. Blanc -rosâtre , transparente, petits cristaux trèsbrillans, sur une roche porphyritique ; Bohême.
95. Blanchâtre, translucide, avec mercure sulfuré granuliforme , disséminé à la surface et dans Tintérieur des cristaux ; Almaden , Espagne.
44™* VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p m h h e a b.
La variété entourée y dont les arête» latérales obtuses sont trir-émarginées. ( Fig. 33 , pi. XVI. )
96. Jaunâtre , translucide , cristaux très-nets dont les / bases et les faces latérales de quelques-ims sont colorées en rouge par Tarsenic sulfuré; Felsobanya, Hongrie.
45™* VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p m k € a a a.
La variété homonome , dont les arêtes latérales sont émar-^
ginées. ( Fig. 24 , pi. XVI. )
97. Blanche, transparente, cristaux nets et brillans; quelques-uns appartiennent à la variété homonome , d'autres à des variétés plus compliquées; Iberg, Hartz.
46™« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p m g e a a a.
La variété homonome y dont les arêtes latérales aiguës sont émarginées. ( Anarmostique , Haiiy. )
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98. Jaunâtre, translucide, cristaux trés-brillans, groupés, dont quelques-uns appartiennent à la variété sous-
quintuple, sans adhérence; Iberg, Hartz.
47™* VARIÉTÉ, SIGNB REPRÉSENTATIF, p m ff € a a b.
La variété octoduodécimale , dont les bordé des basses sont émarginés. (Sous-quadruple , Haiiy. )
99. Blanc-jaunâtre, transparente , cristaux très-aplatis, avec zinc sulfuré jaune , cuivre gris tri-épointé, et de trèspetits cristaux de quarz prisme ; Felsobanya , Hongrie.
100. Blanchâtre, opaque, cristaux brillans, groupés de manière à imiter des tubercules ; Iberg.
101. Blanchâtre, translucide, cristaux assez gros, avec quelques grains de quarz ; Felsobanya.
48me VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p m e a a a b.
La variété homonome, dont les bords des hases sont
émarginés. ( Anisotique , Haiiy. )
102. Jaunâtre , translucide , cristaux empilés , formant quatre gros cristaux isolés 5 Nutfield, Surrey, Angleterre.
4gine VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p m g e
La variété amblytere , avec les faces de la modification a.
(Fig. 25,pl. XVI.)
1 o3 . Blanc-j aunâtre , translucide , cristal isolé ; Nutfield , Surrey.
io4. Jaunâtre , translucide , gros cristal , sur baryte sulfatée laminaire , avec un peu de fer hydro-oxidé terreux ; Nutfield, Surrey.
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5o"" VAREÉTÉ, SIGNE REPRÉS. pmgeaa[hbg).
La variété octoduodécîmale , émarginée à Vendrait des intersections des faces g* et a*. ( Fig. 26 , pi. XVI. )
io5' Blanche, translucide , cristaux aplatis et groupés , dont quelques-uns appartiennent à des variétés plus compliquées , sur fer carbonate ; Iberg , Hartz.
5l"**» VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSKNT. p m e e a e (h b h).
La 42™* variété, émarginée à tendrait des intersections des faces e' et p. ( Fig. 27 , pi. XVII. )
106. Blanchâtre, translucide, cristaux groupés sans adhérence 5 Freyberg,Saxe.
JL
52™° VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, pmgeaabb.
La variété sous-^tiadruple , émarginée à Fendrait des in-
tersectians des faces b et p. (Fig. 28, pi. XVII.)
107. Deux cristaux blancs et transparens , adhérant parallèlement à la petite diagonale des bases , et alongés dans la même direction; Westmoreland, Angleterre.
53™" VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, pmhheaab.
La variété décisexdécimale , dont les arêtes latérales obtvrses sont tri-émarginées, ( Fig. 29 , pi. XVH. )
Cristal isolé blanc, transparent ; Westmoreland
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54me YXRXÈjrk , SIGNE REPRÉSENTATIF, pnkffheab.
La variété êoustraetifoé , dont Uê bordé des htu^s Mont émarginés , ainH que Us arêtes dUntêrseetion des fartes m et g. (.Fig. 3o , pi. XVII. )
f og. Blanche, transparente, cristaux nets, sar quant avee quelques petits cristaux de mercure sulfuré ; Palatinat*
1 5 5 ! a a' 55me VARIETE , SIONB REPRESENTATIF, p m k h ff a Ù.
La variété isoméride^ avec les faces des modificationsh? et^»
(Fig. 3i , pi. xvn.)
110. Blanc-rougeâtre, cristaux très-aplatis ^ dans lesquels les faces des modifications h^ et g^ sont très-petites , avec quelques petits cristaux de chaux fluatée violette ; Freyberg, Saxe.
56me VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, jp Ifl jr A « «V i>.
La variété sous-quadruple , augmentée des faces de la modification h^. (Fig. 32 , pi. XVII.)
111. Verte , translucide , cristaux aplatis , et alongés parallèlement aux grandes diagonales des bases, sur du quarz ; Schemnitz , Hongrie.
S^me VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENT. pmheaaaÇbb g).
La variété doublante , émarginée à l'endroit des arêtes latérales obtuses et augmentée des faces de la modification
(b'bgfXFig. 53, pi. xvn.)
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112. Blanche , transparente , éclatante , cristaux nets ^ alongés , avec chaux carbonatée magnésienne , blanche , et quarz hyalin prisme ; Pesey , Savoie.
Le signe représentatif des cristaux de chaux carbonatée
magnésienne est p a e [d db){d ah ). (Fig. 7, pi. XII. ) La symétrie exigerait que les faces des deux dodécaèdres se trouvassent des deux côtés des faces 0^, mais elles ne s'observent que d'un seul , sur quelques cristaux à droite , sur d'autres à gauche. Il est assez remarquable que ces deux modifications ne se rencontrent ni lune ni l'autre dans la chaux carbonatée ordinaire. La première peut être considérée comme le résultat d'un décroissement par cinq rangées en largeur sur les bords inférieurs du rhomboïde «', et l'autre comme le résultat d'un décroissement par cinq rangées en largeur sur quatrede hauteur , sur les bords inférieurs du rhomboïde h^.
58™« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENT, pmgheab(bbg).
La variété soustractive y dont les bords des bases sont émar-
ginésy ainsi que les arêtes d'intersection des faces e et b. (Surabondante , Haûy.)
II 5. Blanc-bleuâtre, cristaux aplatis, très-brillans, avec chaux carbonatée en dodécaèdres aigus; Schemnitz , Hongrie.
69™* VARIÉTÉ , SIGNE RFPRÉSENT. p in g g e a b (bbg).
La variété amhlytere y augmentée des faces de la modificortien g% et émarginée à F endroit des arêtes d*intersec-
tion des farces e et b. (Surcompensée , Haûy.)
11 4. Blanchâtre, translucide, cristaux aplatis parallèle- T. i4.
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. ment aux bases , et colorés en jaune, Ters les bords , par Tarsenic sulfuré jaune ; Felsobanya , Hongrie.
11 5. Jaune, translucide, grands cristaux très-aplatis, colorés par l'arsenic sulfuré jaune; Felsobanya.
60™^ VARIÉTÉ, SIGNE REPRESENT. p m g h e a a {bù g).
Za 3i™® variété , augmentée deê faces des modifications
h c^ ( b' b g*). ( Fig. 34 , pL XVn.)
11 6. Blanche, opaque, cristaux assez gros, groupés, sans adhérence ; Iberg, Hartz.
61"* VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENT. p mgeaab{bhg
La variété saut- quadruple , émarginée à Fendrait de*
i - al
arêtes d'intersection des faces e et b. (Sextrigésimale, Haiiy.)
117. Jaunâtre et blanchâtre , translucide , deux cristaux croisés , avec d'autres beaucoup plus petits ; Roja , Auvergne.
1 18. Jaunâtre , translucide , gros cristal isolé; Roya.
i - Ai
62™* VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENT, pm g e a b e (b b g).
La variété amblytère ^ émarginée à Vendrait des arêtes
d'intersection des faces e avec les faites va et h, (Fig. 35 ,
pi. xvn.)
119. Blanc-grisâtre, transparente, cristaux alongés, avec fer hydro-oxidé; Iberg.
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63™® VARIETE, SIGNE REPRESENT. pmeaaab(bbg).
La variété anisotique y émarginée à Vendrait des intersections des faces e et b. (Fig. 36 , pi. XVII.)
120. Blanc-grisâtre, transparente, cristaux trés-nets, sur dùferhydro-oxidë; Iberg, Hartz.
64"*® VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p mhhhe aah.
La 53™* variété y émarginée à l'endroit des arêtes tintersection des faces h* et h'. (Fig. 37 , pi. XVII.)
121. Blanchâtre , translucide, gros cristaux pointillés de petits grains de fer sulfuré; Felsobanya , Hongrie.
65™® VARIÉTÉ . SIGNE REPRÉSENTATIF, pmhhgeaab.
La variété tri-unihinaire y triénmrginée à V endroit des arêtes latérales obtuses. (Fig« 38 , pi. XVII.)
122. Blanche, transparente , cristaux alongés et élargis , avec de petits cristaux de mercure sulfuré , disséminés à la surface et dans l'intérieur , sur baryte sulfatée laminaire ; Almaden , Espagne.
123. Blanche, transparente, cristaux trés-nets , aplatis , sur du fer sulfuré dans un état de décomposition ; Felsobanya.
66™® VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, pmghheaab.
La variété triplante , émarginée à l'endroit des arêtes d^intersection des faces h et m. (Quadri-trigésimale , Haiiy.)
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124. Jaunâtre , translucide , très-gros cristal , avec d'autres plus petits; Roya , Auvergne.
67"^ VARIETE , SIGNE BEPRESENTATIF. p m g h e a a ah,
La variété qtuidruplante , émarginée à Fendroit des intersections des faces p 6^ m. ( SousH]uintuple , Haûy . )
125. Blanche, transparente, cristaux trés-brillans, et trés-serrés les uns contre les autres , sans adhérence ; Iberg , Hartz.
I I I H 4 ? ISS'
68°« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENT. pmgeaaabÇbbg),
La variété anisotique, dont les arêtes latérales aiguës
sontémarginéesy ainsi que les intersections des faces e et b. ( Quinti-octaèdre , Haiiy. )
126. Blanche, transparente, petits cristaux trè^-brillans, agglomérés, sans adhérence; Tiefen-GeorgestoUen, Glausthal, Hartz.
69™® VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENT./» m h e a a i b {1} h g).
La variété progressive, dont les arêtes latérales obtuses sont doublement émarginées , et les intersections des fon
ces b avec les farces m. et e simplement émarginées.
( Fig. 39 , pi. xvn. )
127. Blanchâtre, translucide, cristaux très-grands, et très-aplatis , sans adhérence ; Iberg.
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j^Qmc VAKIÉTÉ, SIGNE REPRÉS, p m
La 63™^ varUUy atu/mentée des faces de la modification
(b b g).(Fig. 4o, pi.xvn.)
ia8. Blanchâtre , translucide , deux gros cristaux placés Tun sur l'autre , avec d'autres plus petits; Westmoreland , Angleterre.
f j. ' Il I 1 a 4,3 1 i \
7 1™« VARIETE, SIGNE REPRES..|iw^ h e a a a b (b b g),
La variété soiu-quintuple y émarginée à V endroit des arêtes ^intersection des faces a" ef e*. ( Fig. 4i , pi. XVII. )
i2g. Blanche, transparente, cristal isolé, très-net; Westmoreland.
1 I a 3 1 a if , '.^ ^x
72™* VAR., SIGNE REF. pmgeeeaabea(bbg).
La variété sous-guintuple , dont les intersections des faces e' avec les faces g", p, m, ainsi que celles des faces a* avec les faces m , sont émarginées. (Fig. 42 , pi. XVU. )
i3o. Blanc-jaunâtre, peu translucide, très-gros cristaux , dont quelques-unes des faces sont un peu bombées , avec un peu de plomb sulfuré; Freyberg , Saxe.
FORIAES INDÉTERMINABLES.
i3i. Blanche, opaque, petits cristaux indistincts recouvrant entièrement la surface de grands cristaux , avec fer hydro-oxidé; Alstone-moor, Cumberland, Angleterre.
i32. Blanche, opaque, petits cristaux indistincts, sur
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chaux fluatée cubique blanche , translucide , avec quelques petits grains de fer sulfuré; Derbyshire, Angleterre.
i33. Couleur de chair, rougeatre, gros cristaux indistincts, croisés , entre deux couches de la même substance ; Freyberg , Saxe.
i34. Jaune de topaze , transparente , fragment d'un cristal j Nutfield , Surrey , Angleterre.
i35. Bacillaire , blanche , d'un éclat soyeux , baguettes d'une texture fibreuse dont les fibres sont parallèles aux grandes diagonales des prismes primitifs qu'on obtiendrait par la division mécanique; Freyberg.
i36. Blanche, d'un éclat soyeux , en baguettes trèsserrées ; mine Lorenz Gegentrum, Freyberg.
137. Grisâtre , radiée ; Monte-Paterno , près de Bologne, Italie.
i38. Radiée, blanc-grisâtre , mamelonnée à la surface; Chaudfontaine, Liège , Pays-Bas.
i3g. Gris-brunâtre, stratiforme, présentant dans la cassure transversale une texture fibro-lamellaire; Chaudfontaine.
i4o. Brunâtre, couches onduleuses, lamellaire dans la cassure transversale ; Bogschan , Bannat.
i4i. Mamelonnée , hrunàtre et jaunâtre ^ formée d'une aggrégation de petits cristaux indistincts , avec un peu de zinc sulfuré ; Mies , Bohême.
i42. Blanche, opaque , en globules dont la surface est hérissée des bords saillans de cristaux lenticulaires (cawk des mineurs anglais), sur un groupe de cristaux de chaux carbonatée brunâtre , avec de petits cristaux de cuivre pyriteux ; Derbyshire.
i43. Blanche , dendritique , imitant des épis de blé, sur un fond noir , morceau poli ; Herzberg , Osterode , Hartz.
i44. Blanche, transparente , fragment d'un grand cristal ; Westmoreland , Angleterre.
i45. Laminaire y blanche , translucide , grandes lames
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parallèles aux bases primitiTes ; Westmoieland, Angleterre.
i46. Laminaire , blanche , nacrée , grandes lames paral<* lèles aux bases de la forme primitive; Leadhills , Ecosse.
Blanche, opaque; Kupring , Frcyberg, Saxe
i48. Blanche , opaque , en lames croisées ; Iberg, Harts*
149. Blanche , opaque , en lames épaisses , inclinées les unes aux autres ; Beschersgluck , Freyberg.
1 5o* Blanchâtre, opaque , en lames parallèles, avec quars prisme , jaunâtre , éclatant ; Iberg, Hartz.
i5i. Granulaire 9 blanche,, avec chaux sulfatée anhydre , en gros grains ; Pesey , Savoie.
i53. S^atifarmey rougeâtre , compacte, en couches de diverses épaisseurs; Gersdorf , Saxe.
r55« Gri»-bleuâtre, compacte, un peu translucide vers les bords ; Silbem anler zug , Qausthal , Hartz.
i54. C{wi/>acfe, bleuâtre ; Stolberg, Hartz.
i55. Blanche , opaque ; Fassa , Tyrol.
annotations.
Les formes régulières de la baryte sulfatée sont assez nombreuses , et en général très-nettes , mais elles ont beaucoup de ressemblance entr'elles , et la manière dont elles peuvent se dériver de la forme primitive s'aperçoit immédiatement, comme , le plus souvent, les faces primitives se trouvent sur les cristaux , et y sont même ordinairement les faces dominantes.
La plupart des espèces minérales offrent des cristaux alongés ou raccourcis dans une certaine direction qui , presque toujours, est celle de Taxe de la forme primitive ; mais dans les substances qui peuvent se rapporter au prisme rhomboïdal droit , et dans quelques-unes de celles qui se rapportent à un prisme rhomboïdal oblique, Talongement a lieu non-seulement dans la direction de Taxe, mais aussi
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quelquefois dans celles des deux diagonales de la base» La baryte sulfatée nous offre des exemples fréquens de ces trois cas. Il faut observer cependant, que sur un même groupe , les cristaux j lorsqu'ils sont alongés , le sont dans la même direction. On peut même dire plus généralement que, sur un groupe , les rapports d'étendue des faces des cristaux qui appartiennent à la même variété sont, à peu de chose près , les mêmes. Cette remarque s'applique à toutes les substances cristallisées.
Quelques-uns des cristaux de la substance qui vient d'être décrite, ont quelquefois une petite portion de leur surface masquée par un cristal plus petit, en position parallèle au plus grand, d'une variété plus compliquée et d'une couleur plus claire. Ces petits cristaux sont ordinairement placés aux angles solides les plus aigus.
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TROISIÈME GENRE
STRONTIANE.
PREMIÈRE ESPÈCE
STRONTIANE CARBONÂTÉE.
Caractère» définie.
Klafkoth.
Analyse. StXOntiane 69,5. Formule chimique. Sr C«.
Acide carbonique . 3o.
Eau 0,5.
Forme primitive. Prisme droit rhomboïdal, dans lequel rincidence des faces latérales est de 117° 62', et le rapport d'un des côtés de la base à la hauteur à peu prés celui des nombres 5o et 3i.
Clivcye. Parallèle aux faces latérales de la forme primitive 9 et quelquefois dans la direction des modifications Sr' et b\
Pesanteur spécifique* 3,6o5.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Se dissout avec effervescence dans Tacide nitrique étendu d*eau 5 solution précipitant par l'acide sulfurique ; fusible au chalumeau en répandant une belle lueur purpurine; se dissout avec une effervescence violente dans le borax. Sa poussière jetée sur un charbon ardent luit dans Tobscurité.
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Cassure, Inégale.
Dureté, Raie la chaux carbonatée , et est rayée par la chaux flùatée.
Couleur. Blanche , verdâtre , grisâtre ; transparente et translucide ; lustre résineux.
l^« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, m g e b.
Prisme hexaèdre, terminé par une pyramide hexaèdre,
(Fig.2,pl. xvin.)
1 . Blanche , translucide , éclatante , cristaux trés-déliés , formant de petits faisceaux divergens , parsemés de petits grains de fer sulfuré blanc; Braunsdorf, Saxe.
2. Blanche, translucide, éclatante , petits cristaux agglomérés , renfermant de petites lames de fer sulfuré blanc ; Braunsdorf.
3. Blanche , translucide , éclatante , petits cristaux trésdéliés , formant de petits bouquets placés sur une plaque formée de cristaux de fer sulfuré blanc ; Braunsdcicf .
2°*® VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, m ff b b e.
Prisme hexaèdre , dans lequel quatre des bords des bases sont doublement émarginés , et les deux autres simplement émarginés. (Fig. 3 , pi. XVIII.)
4. Blanc-jaunâtre, peu translucide, cristaux engagés entre eux , et qui paraissent formés d'une agrégation régulière de petits cristaux de la même forme , accompagnés de cristaux blancs transparens en prismes rhomboïdaux, dont les faces latérales' sont inclinées de io5^ , et qui probablement appartiennent à une nouvelle substance; Leogang, Salzbourg.
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FORMES INDÉTERMINABLES
5. Blanche , éclatante , aiguilles longues et déliées sur chaux carbonatée laminaire, blanche ; Braunsdorf , Saxe.
6. Vert d'asperge , peu translucide , grosses aiguilles serrées les unes contre les autres , avec un peu de barjrte sulfatée ; Strontian , Argyleshire , Ecosse.
7. Vert d'asperge, grosses aiguilles, avec chaux carbonatée et baryte sulfatée ; Strontian.
8. Verte, aiguilles très-serrées , peu divergentes , formant de gros mamelons , avec chaux carbonatée métastatique , et baryte sulfatée lamellaire , d'un blanc-mat; Strontian.
Vert-jaunâtre, aiguilles déliées, réunies en faisceaux engs^és dans la chaux carbonatée laminaire , avec quelques petits cristaux de plomb sulfuré ; Strontian.
I o. Vertr-jaunâtre , grosses aiguilles réunies en faisceaux , avec chaux carbonatée laminaire, et baryte sulfatée laminaire ; Strontian.
II. Grosses aiguilles très-serrées, offrant des bandes diversement colorées en vert , brun et jaune ; Strontian.
Haûy n'a pas voulu reconnaître l'analogie qui existe entre les formes de cette substance et celles de l'arragonite , et il a choisi un rhomboïde obtus pour sa forme primitive. Cependant cette analogie , sur laquelle il ne peut plus y avoir de doute , explique assez bien comment il se fait qu'une petite quantité de strontiane carbonatée soit accidentellement mélangée avec l'arragonite , si l'on admet, conmie principe général , que lorsque deux substances de même formule chimique ont des formes identiques ou qui diffèrent peu entr elles , les molécules de l'une peuvent se substituer à celles de l'autre , saus que pour cela la cristallisation devienne irrégulière.
DEUXIÈME ESPECE
STRONTIANE SULFATÉE.
Caractères définie.
Klapkoth.
Analyse. Strontiane 58. Formule ohimicpie. Sr S*.
Acide sulfùrique . . . 42.
lOO.
Forme primitive. Prisme rhomboïdal droit , dans leqael l'incidence des faces latérales est de io4®, et le rapport d'un des côtés de la base à la hautem^ à peu près celui des nombres 5i et 5o.
Clivage. Facile parallèlement à la base de la forme primitive , s'obtient moins aisément dans la direction des faces latérales, et des modifications g"^ et h\
Pesanteur spécifique. 3.858.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Exposée à l'action du chalumeau, décrépite et se fond en un émail blanc , friable. La poussière jetée sur un fer rouge est phosphorescente.
Cassure. Gonchoïdale, inégale.
Dureté. Raie la chaux carbonatée , mais est rayée par la chaux fluatée.
Couleur. Blanche , bleuâtre , blanc-rougeâtre ; transparente, translucide; lustre vitreux.
1 a l''^ VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, m e a.
Octaèdre rectangulaire ^ dont les angles latéraux sont rem-
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places par les faces latérales du prisme rhamboïeUil primitif, (Dodécaèdre , Hauy.)
1. Blanche y transparente , cristaux trés-nets, avec soufre amorphe y et chaux carbonatée grossière; La Catolica , Sicile.
2. Blanche • transparente, cristaux alongés parallèlement à la petite diagonale des bases , avec soufire granulaire ; La Catolica.
3. Blanche, transparente, cristaux alongés et brillans, avec soufre et argile ; Sicile.
4. Bleuâtre , transparente , cristaux très-brillans , alongés dans la direction des petites diagonales, avec chaux carbonatée magnésienne, blanc-rosâtre, en rhomboïdes primitifs à faces bombées , sur chaux carbonatée compacte ; Bex y Suisse.
2"^ VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p m e a.
La variété précédente avec les bases du prisme rhomboïdal
primitif (Épointée , Haûy.)
5. Blanche , transparente et opaque , gros cristaux , avec strontiane sulfatée lamellaire . et quelques cristaux indistincts de soufre ; La Catolica.
Ce morceau est un don de M. J. Walker.
6. Blanche , transparente , petits cristaux très-brillans , recouvrant presqu'entièrement de gros mamelons formés d'une agrégation de petits cristaux de chaux carbonatée inverse , jaunâtre , avec quelques petits cristaux de soufre de la variété basée , disséminés sur la strontiane , et un peu de soufre amorphe à la base ; La Catolica.
7. Blanche , transparente, petits cristaux alongés , formant de petits bouquets, sur une agrégation de petits
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rhomboïdes inTerses de chaux carbonatée jaunâtre , avec quelques petits cristaux de soufre ; La Catolica ^ Sicile.
8. Blanche , transparente , petits cristaux entremêlés de cristaux de soufre de la variété basée , sur chaux caibonatée ; Girgcnti , Sicile.
g. Blanche 9 translucide, cristaux trés-brillans , formant les parois épaisses de stalactites cylindriques en partie creuses , avec un peu de soufre ; La Catolica.
lo. Bleuâtre, transparente , cristaux trés-brillans, avec de petits bouquets de cristaux divergens de chaux carbonatée en rhomboïdes aigus, et chaux carbonatée magné« sienne blanc-rosâtre en rhomboïdes primitifs à faces un I^eu bombées , sur chaux carbonatée niagnésienne lamellaire; Bex, Suisse.
3°** VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, m e a (b b g
La variété dodécaèdre , augmentée des faces de la tnodifi-
cation (b b g). (Fig. 2, pi. XVIII.)
1 1 . Blanche , translucide , cristaux trés-déliés , tapissant les cavités d'un morceau de strontiane sulfatée calcarifère; Montmartre , Paris.
12. Bleue, translucide, cristaux alongés, sur le quarzagathe pyromaque , enduit de craie ; Bas-Meudon , Paris.
lia 4"° VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p m h e a.
La variété épointée y émarginée à V endroit des arêtes latérales obtuses. (Fig. 3, pi. XVIQ.)
i3. Blanche, transparente, gros cristaux alongés, un peu divergens ; La Catolica.
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5™® VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p m e a a,
La variété épointée , émarginée à tendrait des arêtes (Fin^ tersection des faces ^ et sl\ (Sous-sextuple , Haûy.)
i4. Blanchâtre, et blanc-rougeâtre , cristaux aplatis et alongés, sur strontiane sulfatée lamellaire , blanchâtre ^ éclatante, et brunâtre; Bristol, Angleterre.
i5. Bleue, translucide, cristaux très-serrés, suramygdaloïde à base de griinstein de transition (Xérasite , Haiiy); Montecchio Maggiore , Vicentin.
6"« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p h e a {h h g).
La troisième variété y dans laquelle les faces latérales primitives sont oblitérées y mais augmentée des faces p etli\
(Fig.4,pi. xvra.)
16. Bleue , translucide, cristaux dans plusieurs desquels on n'aperçoit pas les faces de la modification a'; les faces h^ paraissent formées de deux faces très-inclinées et striées ; sur un groupe de cristaux de chaux carbonatée contrastante 5 Fassa, Tyrol.
17. Bleue, translucide, cristaux serrés les uns contre les autres , sur un groupe de cristaux de chaux carbonatée contrastante ; Fassa.
7"® VARIÉTÉ , SIGNE REPRESENTATIF, p W e a Ù (b b g),
La variété précédente y augmentée des faces primitives /atérales y et énmrginée à Vendroit des bords primitifs, (Fig. 5 , pi- XVIII.)
Bleue, translucide, gros cristaux engagés dans du
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soufre amorphe , avec de petits cristaux de quarz prisme rouge ; S^-Beat , département de là Garonne.
19. Blanche , transparente , cristaux très-alongés , dans quelques-uns les bases sont composées de deux faces trèsinclinées, avec un peu de soufre granulaire et amorphe; La Catolica.
8"« VARIÉTÉ j SIGNE REPRÉSENTATIF, p m e a a l.
La variM sotu-sextuple , émarginée à rendrait des bords
des bases. (Fig. 6, pi. Xvill.)
20. Blanche, transparente , gros cristal isolé , alongé parallèlement à la grande diagonale des bases , avec trois autres cristaux plus petits, appliqués sur l'une des bases j ces derniers cristaux sont émarginés à Tendroit des intersections des faces m et a* ; Monte-Viale , Vérone , Italie.
FORMES INDÉTERMINABLES
21. Laminaire y blanche, très -grandes lames dont les faces sont parallèles aux bases de la forme primitive , engagées entre des lames de chaux sulfatée blanche , trans* parente; environs de Sidmouth, Devonshire, Angleterre.
22. Blanc-bleuâtre, translucide , grandes lames croisées; Bristol , Angleterre.
23. Blanc-bleuâtre , transparente , lames courbées sur une coquille ; Monte-Viale.
24. Blanc-bleuâtre , translucide , lamellaire , sans adhérence ( Eschwegite ) ; Antonio Pereira, Brésil.
Blanche, opaque, éclatante; Seiseralp , Tyrol
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28. Radiée, blanche, opaque, éclatante, avec un peu (i argile ; Seiseralp , Tyrol.
29. Blanche, avec strontiane sulfatée épointée, chaux sulfatée lenticulaire, et sou&e natif; La Catolica, Sicile.
5o. ^ciculaire yhleuàiie j grosses aiguilles divergentes, ayant la forme de prismes hexaèdres dont deux des faces opposées correspondent aux bases du primitif , et les autres aux face» a* ou a* 5 Bristol , Angleterre.
3i. Bleuâtre, aiguilles divergentes, avec chaux carbonatée lamellaire, blanc-jaimâtre; Bristol.
32. Jaune et blanchâtre, aiguilles très-déliées divergentes , avec chaux carbonatée lamellaire , grisâtre ; Norden, Westphalîe.
33. Fibreuse conjointe, bleue , en fibres courtes, parallèles et serrées j Frankstown, Etat&-Unis.
34. Blanc-bleuâtre, en fibres alongées; Bonoron Toul, département de la Meurthe.
55. Psettdomorphique , brunâtre, en coquille bivalve; Monte-Viale , Veronne, Italie.
36. Calearifere , amorphe , grisâtre , avec de petits cristaux de chaux carbonatée en rhomboïdes aigus, logés dans les cavités^ Montmartre , Paris.
annotations.
Si parmi les divers solides que Ton peut prendare pour forme primitive d une substance , celui par rapport auquel les signes cristallographiques des modifications qu'il présente sont les plus simples doit toujours être choisi , quelles que soient les indications du clivage, il faudrait, dans le cas de la strontiane sulfatée , prendre pour faces latérales du prisme rhomboïdal primitif celles qui ont été désignées, dans la description précédente, par le signe «\
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Alors aucune des modifications observées jusqu'ici dans cette substance ne résulterait d un décroissement intermédiaire; et si Ton déterminait la hauteur de' la nouvelle forme primitive par la condition que les faces a* résultent d'un décroissement par une rangée sur les angles aigus de la base ; les nouveaux signes des modifications p^ fn, g\
h,e,a,a,h,{^bhg)y seraient respectivement g y a, h,
1 i I i p y m, e^ e ,h^h. Dans la même supposition , l'angle des
faces latérales de la forme primitive se rapprocherait davantage de l'angle de la baryte sulfatée que celui que l'on a adopté. On pourrait encore, ainsi que l'indique Hady, prendre pour faces latérales les faces de la modification a', et, dans cette nouvelle supposition , la différence entre les angles primitifs des deux substances serait encore pltts petite que dans l'hypothèse précédente , mais d'un autre côté les signes des modifications ne seraient pas aussi simples. Tout bien considéré , il paraît que l'analogie entre les formes de la baryte sulfatée et celles de la strontiane sulfatée ressort beaucoup mieux en s'en tenant à ]a forme indiquée par Haûy , et à laquelle on est conduit par le clivage. D'après une analyse de M. Gruner , les échantillons cristallisés de Norden , qui ont été rangés jusqu'ici avec la strontiane sulfatée , contiennent 73 parties de sulfate de strontiane, et 26 parties de sulfate de baryte. Il serait bien intéressant d'examiner si l'angle des faces latérales primitives, obtenu par le clivage dans ces cristaux, est exactement égala celui de la strontiane sulfatée.
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MAGNÉSIE CARBONATÉE
Caractères définis.
Lampadius.
jénafyse. MAgnésie 47,00. Formula chimique. MC
Acide carbonique 5i,oo.
Eau i,6o.
Forme primitive.'RiïOïXïbdiàeQbius de 107^ 25'. CUvage. Parallèle aux faces de la forme primitive. Pesanteur spécifique. 3,8.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Soluble avec une effervescence assez vive dans Tacide nitrique ; la solution précipite par Tammonia* que, mais non par lacide sulfurique.
Cassure. De la variété compacte, terne et quelquefois légèrement conchoïdale. . \
Dureté. Raie la chaux carbouatée.
Couleur. Blanche, blanc-grisâtre.
FORMES INDÉTERMINABLES
1. Composite, blanche, opaque, dendritique; Hrubschitz, Moravie.
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2 . Compacte , blanche ^ opaque , à dendrites tiès-déliées ; Hmbschitz, Moravie.
3. Blanc-jaunâtre^ opaque , tachée de rouge, onctueuse au toucher ; Glisendorf , Silésie.
Blanche, opaque , à cassure terne 5 Glisendorf
^annotations.
L'angle que l'on a donné ici pour le rhomboïde primitif est celui qui a été indiqué par M. Mitscherlich , et auquel M. Bendaut était aririyé de son côté par des considérations théoriques. Le principe qu'il a employé pour obtenir ce résultat est très-curieux, et deviendrait même très-important si Ton pouvait le généraliser et le modifier dei manière à pouvoir l'appliquer à tous les cas analogues. M. Bendaut a trouvé que les angles, des rhomboïdes primitifs des mélanges cristallisés de. carbonate de chaux, de carbonate de magnésie , etc. , variaient proportionnellement au nombre d'atomes de chacune des parties constituantes , de sorte que si m^nj etc., représentent les nombres d'atomes des principes composans;a^ a"^ etc., les angles des rhomboïdes primitifs de ces principes; et a l'angle du rhomboïde primitif de
la combinaison, on a la formule, a = -V .Ilestfa-
cile de concevoir l'usage de cette formule pour déterminer l'une des quantités qui y entrent lorsque les autres sont connues. Mais en admettant même que cette formule se vérifie, pour tous les mélanges cristallisés de substances de même formule chimique, et dont les formes primitives, sans être identiques ,* sont des rhomboïdes peu différens entr'eux , ou plus généralement des formes primitives de même espèce complètement déterminées par un seul élément , il resterait encore à examiner quels changemens on doit y faire lorsque les formes primitives dépendent de deux ou d'un plus grand nombre d'élémens.
SECONDE ESPÈCE
MAGNÉSIE CARBONATÉE SILICEUSE
Caractères définis.
Bbrthibr.
Analyse, Magnésie 44.
Acide carbonique. 4i,i8.
Silice 9î4o-
Eau o,4o.
Pesanteur spécifique. 2,175.
Caractères inJéfinisk
Chimiques. Infusible au chalumeau, y acquiert seule-, ment une plus grande dureté. Happe assez fortement à la langue.
Cassure. Granulaire , et terreuse.
Dureté. Ne raie pas la chaux fluatée.
Couleur. Blanche , grisâtre , rougeâtre , opaque.
FORMAIS INDÉTERMINABLES
Compacte , blanche; Vallecas, Bladrid
7. Blanche, avec quelques cristaux primitifs de chaux carbonatée; Yallecas.
^nnoic^ns*
Dans la plupart des ouvrages de minéralogie on réunit
^oette espèce à la précédente. Il parait cependant , d'après
l'analyse citée, que la silice ne peut être considérée comme
unie simplement par voie de mélange; car, dans ce cas,
le rapport entre les quantités de magnésie et d'acide car-
bonique devrait être le même que dans la magnésie carbonatée , tandis qu'ici il en diffère considérablement. La pesanteur spécifique est aussi beaucoup moindre. F^nfin la discordance des analyses des substances qui ont été rangées jusqu'ici avec la magnésie carbonatée , semblerait indiquer que, s'il y a réellement deux espèces, elles sont souvent mélangées, et qu'ainsi il sera difficile de déterminer queUes sont les variétés qui doivent rester avec l'espèce précédente, et celles qui doivent vem'r se classer avec celle-ci.
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TROISIÈME ESPÈCE
MAGNÉSIE SULFATÉE.
Caractères définis.
VOGBL.
./^fia/y^^. Magnésie ig. Form. chim.^ 52 + 14 A7.
Acide salfurique. 55.
Eau 48.
Forme primitive. Prisme droit rhomboïdal de 90® 58^, dans lequel le rapport d'un des côtés de la base à la hauteur est â peu prés celui des nombres, 5 et 4.
Clivage. Dans une direction parallèle â la modification g\ et parallèlement aux faces latérales primitives.
Pesanteur spécifique , 1,751.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Soluble dans une quantité d'eau froide moindre que le double de son poids; sayeur trés-amère ; se fond aisément au chalumeau.
Cassure. Conchoïdale.
Dureté. Se laisse aisément rayer par Tongle.
Couleur. Blanche , transparente , translucide y lustre yitreux.
FORAfES INDÉTERMINABLES.
1. £VijEi«7/a«r6^ blanc-grisâtre, en fibres très-déliées ;Idria, Carniole.
Blanc éclatant , fibreux conjoint en longues fibres réu
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nies parallèlement à leur longueur; Calatayud, Aragon, Espag
u4nnotatioh8.
Jusqu'ici on n'a pas trouvé de. cristaux de cette substance dans la nature , et ceux qui ont serri à déterminer la forme primitive ont été préparés dans les laboratoires. Ils ofirent une application intéressante de la loi de symétrie , et en même temps 9 d'après rbbservatiori de M. M itscberUch , y dérogent quelquefois. Oh pourrait en effet, d'après cette loi seule, déterminer que. la forme priniitive, qui diffère si peu d'un prisme droit à bases carrées, est réellement un prisme rhomboîdal droit , ce que d'ailleurs les indications du goniomètre confirment. Le manque de symétrie, observé dans certains cristaux, consiste en ce que quelquefois les sommets ne présentent que quatre des modifications a^ , «. : deux inclinées sur l'une des faces du prisme, et les deux autres sur la face opposée; au sonmiet inférieur elles se trouvent sur les deux autres faces du prisme.
V^vVV%VV\'\(VVVV%VV*VVlVV*VV*VVVVV»%V»V%VVVV,AA/V'V»VvrvVV\A*/VV*<VVVVVVVVV%A*JVV*^(V»/VV»vV^^
QUATRIÈME ESPÈCE
MAGNÉSIE BORATÉE.
Caractères définù,
AftFWEoson.
j^nafyse. Magnésie. . . . 3o,o4. Fomulc chimique. M Bo*. Acide borique. 69,96.
Forme primitive. Le cube.
Clivage. S'obtient difficilement dans une direction parallèle aux faces de la modification a.
Pesanteur spécifique , 2,974.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Solution nitrique précipitant par l'ammoniaque. Au chalumeau se fond et se boursoufle ; le globule en se refroidissant se hérisse d'aiguilles cristallines, et devient blanc et opaque.
Cassure. Inégale, légèrement conchoïdale.
Dureté. Raie le verre.
Cou/éur. Blanche , grisâtre; lustre vitreux ; translucide , opaque.
Électricité, Développée par la chaleur en huit points differens, dont quatre sont à l'état d'électricité vitrée, et les quatre autres manifestent l'électricité résineuse.
1" VARIÉTÉ, SIGNE RBraÉSENTATIF. P ^ \ {a).
Le cube émarginé, dont quatre des angles solides sont remplacés chacun par une f€bce, (Défective , Haùy.)
234 MAGNÉSIE BORATÉE.
1. Huit petits cristaux blancs, translucides, dans lesquels les faces secondaires sont trés-étroites ; Sigeberg, Holsteiu.
2. Trois gros cristaux blanc-grisâtres, translucides, dont la forme dominante est celle du dodécaèdre rhomboïdal, les faces du cube et celles de l'octaèdre étant très-i)etites ; Lunebourg, Brunswick.
3"® VAKIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p b i(a )^(ay
La variété précédente y dans laquelle les arêtes éPintereeetion des faces b' sont émarginées aux quatre angles solides du cube où se trouvent les faces de F octaèdre. (Surabondante , Haùy.
3. Neuf cristaux isolés, dont huit sont grisâtres et opaques, et Tautre blanc-verdâtre translucide; Lunebourg.
4. Gros cristal blanc-yerdâtre , translucide , dans lequel les faces du dodécaèdre rhomboïdal sont très-larges, dans la chaux sulfatée compacte blanc-grisâtre; Lunebourg.
lis S"*» VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p b ^ (a) K»)-
Cette variété composée des mêmes modifications que la précédente y en diffère cependant en ce que ce sont les angles solides, où les fhces de FoctoÀdre ne se trouvent pas, qui sont émarginées à F endroit des intersections des faces b\ (Distincte, Haûy.)
5. Deux gros cristaux nets, blanc-Terdâtres, translucides, dans la chaux sulfatée compacte; Lunebourg.
4°»° VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉS. J9 *!(«) 5(0)5 (A**)-
La variété surabondante augmentée des faces de la modification {b' b b\ (Fig. 2, pi. XVIII.)
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6. Deux gros cristaux isolés ^ grisâtres et opaques , dans lesquels les faces du cube et celles du dodécaèdre rhomboïdal sont les plus larges; Lunebourg, Brunswick.
7 • Plusieurs gros cristaux blanc-grisâtres, translucides^ engagés dans la chaux sulfatée compacte, grisâtre; Lunebourg.
8. Petits cristaux blanc-grisâtres, translucides, dans lescpiels les faces de Toctaédre sont les faces dominantes , dans la chaux sulfatée compacte, grisâtre ;Schildsteine, Brunswick.
9. Cinq petits cristaux isolés, blancs, translucides et brillans, dans lesquels quatre des faces deToctaédre offrent un tétraèdre pour la forme dominante; Schildsteine.
10. Petits cristaux semblables aux précédens, dans la chaux anhydro-sulfatée , avec quelques cristaux de cette dernière substance, périoctaèdres; Schildsteine.
annotations.
On pourrait prendre pour forme primitive de cette substance un tétraèdre régulier , et alors les cristaux ne dérogeraient pas à la loi de symétrie. Mais la corrélation qui existe entre ce défaut de symétrie et les phénomènes que présente rélectricité développée par la chaleur est tellement remarquable qu'on ne saurait trop la faire reasortir.
CINQUIÈME ESPÈCE
MAGNÉSIE HYDRATÉE.
Caractères défmiê.
Dr* Bruce et Ftse.
Analyêe, Magnésie 70,00. Fonn. chim. M. kq.
Eau 3o,oo.
Forme primitive. Prisme hexaèdre régulier.
Clivage. Parallèle aux faces latérales d un prisme hexaèdre régulier , et très-facile parallèlement à la base. Pesanteur spécifique» 2,55o.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Soluble sans effervescence dans les acides ; la solution précipite en blanc par l'ammoniaque 5 donne de l'eau par la calcination. Exposée au chalumeau perd sa transparence et devient friable; adhère légèrement à la langue.
Électricité» S'électrise vitreusement par le frottement, tandis que le talc, dans le même cas, acquiert l'électricité résineuse.
Dureté» Se laisse aisément rayer par l'ongle ; les lames sont peu flexibles.
Couleur. Blanche, avec une teinte verte, d'un lustre nacré qui se perd par l'exposition à l'air.
FORMES INDÉTEBMINABLES.
Aciculaircy blanche, transparente, aiguilles très-dé
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liées tapissant les fissures et les cayités d'une serpentine, avec une substance brune, friable; Hoboken, New-Jersey, Etats-Unis.
2. Laminaire, blanche, translucide, éclatante, en lames croisées, avec un peu de serpentine) Swinaness,Unst, une des îles Shetland.
3. Blanche, translucide, éclatante, en lames croisées; Hoboken.
4. Blanche, translucide, éclatante , en lames divergentes; Hoboken.
annotations*
Les cristaux de cette substance sont très-rares , et le prisme hexaèdre régulier , sans aucune modification , parait être jusqu'ici la seule forme sous laquelle on les ait trouvés.
On verra dans la suite, que dans le petit nombre de substances dont la forme primitive est un prisme hexaèdre régulier , le rapport d'un des côtés de la base à la hauteur ne difiere que très -peu de l'unité. Cependant ces observations ne sont pas encore assez nombreuses pour pouvoir conclure,. avec quelque probabilité, que ce rapport sera le même dans toutes les substances qui peuvent se rapporter à la même espèce de forme primitive. Ainsi, pour déterminer les dimensions de la magnésie hydratée, il faut attendre que l'observation offre quelque modification sur les angles ou sur les bords , dont on puisse les déduire..
SIXIÈME ESPÈCE
MAGNÉSIE HYDRATÉE SILICEUSE.
Caractères définie.
Analyse. Magnésie 46.
Eau i5.
Silice 36.
Chaux 2.
Oxidedeferetdechanx. . o^So.
Forme primitive. Inconnue.
Clivage. Dans deux directions; dans lune desquelles on l'obtient très facilement* Pesanteur spécifique. 2,47.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Exposée au chalumeau, décrépite, se durcit, et se divise en plumes, mais elle ne fond pas. Avec Tacide nitrique forme une pâte gélatineuse.
Dureté. Se laisse aisément rayer avec la pointe d'un couteau; se brise facilement en petits morceaux.
Couleur. Blanche , grise et verte , opaque ; lustre perlé.
FORMES INDÉTERMINABLES
1. Laminaire, blanche , éclatante , avec un peu de magnésie hydratée laminaire blanche ; Hoboken , New-Jersey , Etats-Unis.
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annotations.
C'est à cette substance que M. Nutall qui Ta fait connaître a donné le nom de marmolite. Dans la description qu'il en a publiée y il indique deux clivages sans en donner l'angle ; sur le morceau qui vient d'être décrit on n'a pu 'en distinguer qu'un seul.
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SEPTIEME ESPECE
MAGNÉSIE CARBONATES FERRIFÈRE.
Caractères définis.
Brooub.
Analyse. Magnésie carbonatée. 86,85.
Fer carbonate. . . i3,i5.
lOO.
Forme primitive. Rhomboïde obtus de 107** 3o'. Clivage. Très-facile parallèlement aux faces de la forme primitive.
Pesanteur spécifiqtie. 3, 001 à 3, 11 2*
Caractères indéfinis.
Chimiques. Se dissout sans effervescence dans Tacide nitrique.
Cassure. Conchoïdale.
Dureté. Raie aisément la chaux carbonatée.
Couleur. Jaune-pâle, et jaune-brunâtre; translucide et opaque; lustre vitreux.
1" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p.
Rhomboïde obtus primitif.
1. Jaune-brunâtre peu translucide ; cristaux nets dans le talc chlorite ; Zillerthal.
FORMES INDÉTERMINABLES
2. Laminaire, blanc -jaunâtre, sur quarz saccaroïde, grano-lamellaire blanc; St.-Gothard.
Brunâtre, dans le talc vert-clair; Zillerthal
Annotations.
On peut appliquer à cette substance la formule qui a été donnée dans les annotations de la magnésie carbonatée , mais les résultats qu'elle fournit ne s'accordent pas avec les observations. En effet ^ l'angle du rhomboïde primitif de la magnésie carbonatée étant de 107° 26', et celui du fer carbonate de 107°, il serait impossible , d'après cette formule , que Tangle d'un mélange cristallisé de ces deux substances fut de 107° 3o',qui est celui qui a été adopté ici pour la magnésie carbonatée ferrifère. U est vrai que M. Mohs a trouvé ce même angle égal à 107° 22^, mais en partant même de cette observation, la formule donnerait 22 atomes de magnésie carbonatée , et 3 de fer carbonate , ce qui diffère beaucoup du résultat de l'analyse de M. Brooke.
CORI^DON
Caraetèret définis.
Klaprotb.
Analyse. Alumine 98,50. Formule ohimîqae. A/.
Oxide de fer. • . • 1 .
Chaux o^So.
Forme primitive. Rhomboïde aigu de 86° 5^ Clivage, Dans une direction perpendiculaire à l'axe, et aussi parallèlement aux faces du rhomboïde primitif. Pesanteur spécifique. 3,979 ^^^^ transparent.
3,949 vert translucide.
3,921 brun peu transparent.
3^909 rouge transparent.
Caractères indéfinis.
Chimiques, Infusible au chalumeau, soit seul, soit avec la soude; se fond avec difficulté avec le borax, et aussi avec le sel de phosphore , quand on le réduit d'abord en poudre.
Cassure. Inégale ou conchoïdale dans le corindon hyalin ; à grains fins dans Témeril.
Dureté. Raie facilement toutes les pierres , excepté le diamant et la cymophane.
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Couleur, Incolore , rouge cramoisi , Touge de rose, bleu d'azur , bleu indigo, jaune , vert, violet , gris-verdâtre, blancjaunâtre, brunâtre; transparent, translucide, laiteux et opaque; lustre vitreux, nacré, chatoyant, bronzé.
Électricité. Les morceaux transparens et polis conservent l'électricité acquise par le frottement pendant une heure ou deux.
1" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p a.
Le rhomboïde primitif, dont les sommets sont remplacés, chacun par un plan perpendiculaire à F axe. (Basé, Haûy. )
1. Deux petits cristaux isolés, lun d'un rose-pâle , tranS"parent , l'autre rouge foncé , translucide ; Ceylan.
2. Petit cristal isolé laiteux à fond rouge (rubis calcédoineux); Ceylan.
gme VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p 6 .
Double pyramide hexaèdre , dont les arêtes obliques alternes sont émarginees par les faces du rhomboïde primitif,
(Fig. 2,pi.xvra.)
3. Eougederose et bleu, opaque, cristal isolé, offrant une seule pyramide, et auquel adhère un peu de chaux carbonatée magnésienne granulaire; Campo-Longo, S*-Gothard.
3"*» VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, a d.
Prisme hexaèdre régulier. (Prismatique , Haiiy. )
Rouge de rose, opaque, gros cristal isolé, offrant une
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ÙLce de clivage parallèle à une de celles du rhomboïde primitif, et aussi des traces du clivage perpendicnlaire à l'axe; les £sices latérales présentent des divisions parallèles aux bords des bases du prisme^ et semblent indiquer que le cristal a été formé par la superposition de. lames hexagonales minces; quelques paillettes de mica jaune adhèrent au cristal ; Thibet.
6. Bouge de rose, opaque, gros cristal isolé, avec une face de clivage , à Tune des extrémités, parallèle à une des faces du rhomboïde primitif, offrant des reflets bleuâtres; un peu de talc jaunâtre, et de chaux carbonatée magnésienne granulaire adhèrent au cristal; Campo— Longo, S*-Gothard.
7. Rouge de rose, opaque, cristal net, dans la chaux carbonatée magnésienne granulaire, grisâtre, avec quelques petits grains de fer oxidé ; Campo-Longo.
8. Très-gros cristal isolé, à bases bronzées un peu cha» toyautes, et offrant des hexagones concentriques; un peu de feldspath laminaire , rouge , de mica , et de fer oxidulé adhèrent au morceau; Thibet.
Gris-verdâtre, opaque, gros cristal isolé; Carnate
12. Vert-bleuâtre, peu translucide, trois petits cristaux isolés; ruisseau d'Expailly , près de Puy, département de la Haute-Loire.
i3. Bleu céleste, translucide , petits cristaux déliés dans la cleavelandite lamellaire , blanche , avec un peu de talc chlorite; S*-Gothard, environs d'Ayrolo.
CORINDON. 245
4°»° VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, d e .
Prisme hexaèdre régulier, terminé à cliaque extrémité par une pyramide hexaèdre^ C^^g* 3 , pi. XVIII.)
i4. Rosâtre^ opaque, petit cristal isolé , dont le prisme est alongé, et qui offre les deux sommets; Campo-Longo, S*-Gotliard.
i5. Rosatre et bleu^ opaque, cristal trés-net, avec d autres prismes de la même substance, sans terminaisons distinctes, dans la chaux carbonatée magnésienne granulaire, avec une substance blanche, transparente, éclatante, qui n'a pas encore été examinée ; Campo-Longo.
16. Trois petits cristaux isolés , l'un blanc, transparent, offrant iine seule pyramide , légèrement tachée de blQu au sommet, un autre bleuâtre, offrant les deux sommets , et dont les faces sont un peu bombées , et le dernier violâtre , offrant une seule pyramide dont les faces sont encore plus bombées; Ceylan.
5°^ VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, a e .
Douhle pyramide hexaèdre, dont les sommets sont remplacés, chacun par un plan perpendiculaire à Taxe. (Uniternaire, Haûy.)
17. Rosatre et bleu opaque , cristal isolé auquel adhère un peu de chaux carbonatée magnésienne granulaire ; Campo-Longo.
gme VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, (rf d b).
Double pyramide hexaèdre tronquée aux sommets»
(Fig.4,pl.XVin.)
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18. Gris -noirâtre 9 opaque ^ gros cristaux engagés dans le feldspath compacte , blanc ; quelques-uns des cristaux appartiennent à la yariété prismatique; Mozzo, Piémont.
19. Gris-noirâtre , opaque , trés-^;ros cristaux dans le feldspath compacte , blanc ; Mozzo.
20. Gris-noirâtre ^ opaque , gros cristal isolé ; Mozzo , Piémont.
7"« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, e (d d b ).
Double pyramide hexaèdre aiguës dont les eammeis sont remplacés par une pyramide hexaèdre moins aiguë.
(Fig. 5,pl. xvin.)
21. Blanc, translucide, petit cristal isolé, offrant une seule pyramide légèrement colorée en bleu au sommet; Ceylan.
S"* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p a d.
La variété prismatique , dont les angles alternes sont remplacés par les faces du rhomboïde primitif, (Bisalteme , Haûy.)
22. Rouge foncé, trois petits cristaux isolés, dans lesquels les faces du prisme sont très-étroites; Pégu.
Couleur d'améthyste, trois petits cristaux isolés; Pégu
24. Rouge de rose, chatoyant, deux petits cristaux isolés; Pégu.
25. Rouge foncé, opaque, six cristaux isolés, dont les prismes sont alongés, et dont les faces sont raboteuses; Pégu.
26. Yert-grisâtre, opaque, quatre cristaux isolés, dont les prismes sont aussi alongés; Thibet.
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27» Jaune, translucide, cristaux disséminés dans le fer oxidulé massif; Gellivara, Suéde.
La variété unitemair^, danê laquelle trois de» arêtes alternes des pyramides sont émarginées par les faces du rhomboïde primitif. (Fig. 6, pi. XIX.)
28. Rosâtre, opaque, cristal isolé ^ offrant les deux sommets , et auquel adhère un peu de la substance blanche citée au n*> 1 5 ; Campo -Longo , S*-Gothard.
29. Rouge de rose, opaque, cristal isolé, auquel adhère un peu de chaux carbonatée magnésienne granulaire; Campo-Longo.
30. Rosâtre, cristal net, dans la chaux carbonatée magnésienne granulaire; Campo-Longo.
10™® VAMÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p 4 ^'
La quatrième variété, dans laquelle trois des arêtes alternes sont émarginées. (Fig. 7, pi. XIX.)
3i • Rouge de rose , cristal net, offrant les deux sommets , sur chaux carbonatée magnésienne granulaire ; Campo- Longo.
II"** VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p a (d d b.)
La 6°*® variété, avec les folies primitives. (Fig. 8 , pi. XIX. )
32. Gris-noirâtre, opaque, cristal isolé, auquel adhère une portion dun autre cristal; MozzO, Piémont.
33. Brun, opaque, deux cristaux croisés, dont l'un est chatoyant aux bases ; Thibet.
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12™* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, a d 6 .
La quatrième variété^ dont les eommeis sont remplacée chacun par un plan perpendiculaire à taxe. (Temo-bisunitaire, Haûy.)
34. Rouge de rose y opaque , cristal net j dans la chaux carbonatée magnésienne granulaire blanche et jaune; Campo-Longo , S^-Gothard.
35. Rosâtre et bleu, opaque, cristaux croisés dont un seulement présente d'une manière distincte les faces terminalea, dans la chaux carbonatée magnésienne granulaire, avec un peu de la substance blanche citée au n® i5; Campo- Longo.
36. Rosâtre et bleu foncé, opaque, gros cristaj dans la chaux carbonatée magnésienne granulaire , blanche , avec un peu de la substance blanche citée au n^ i5; Campo- Longo.
Rouge foncé, opaque, petit cristal isolé; Pégu
40. Bleu, translucide, cristal isolé, offrant une seule pyramide à bandes bleues et blanches; Ceylan.
4i. Gris-noirâtre , opaque, cristal assez gros offrant les deux sommets , avec corindon gris-noirâtre compacte amor-
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phe , et un peu de feldspath blanc compacte j Mozzo, Piémont.
l4"*« VAHIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. J9 a de.
La variété temo^hisunitaire, avec les faces du rhomboïde
primitif. (Additif, Haûy.)
43. Trois cristaux isolés assez gros^ deux d'entre eux sont roses et translucides , et l'autre rouge cramoisi; Pégu.
45. Huit petits cristaux isolés rouges , translucides ; Ceyian.
44. Deux petits cristaux isolés d un rouge de rose , transparens; dans l'un deux qui est très-net, les faces du rhomboïde primitif sont les faces dominantes , toutes les autres sont très-petites; l'autre est remarquable pour l'irrégularité des dimensions des faces; Ceyian.
45. Trente-deux petits cristaux rosâtres, et rouges, chatoyans , dans la plupart desquels les faces du prisme sont très-étroites ; Ceyian.
46. Deux petits cristaux isolés rouges, chatoyans, dont les prismes sont très-courts ; Ceyian.
47. Dix-huit cristaux isolés à prismes alongés, de diflférentes couleurs, et de diverses nuances de rouge; Ceyian.
Un petit cristal isolé blanc, transparent; Ceyian
l5™* VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p a e (d d b).
Double pyramide hexaèdre très-aigué, dont les sommets sont remplacés par les modifications de la 9™® variété.
(Fig. 11, pi. XIX.)
49. Rouge de rose , très-beau cristal avec quelques autres de la variété additive , dans la chaux carbonatée magné-
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sienne granulaire , avec un peu de talc et quelques grains noirâtres de fer oxidulé; Campo-Longo, S*-Gothard.
Ce morceau , le plus beau de tous les corindons de cette localité qui soient connus à Londres, a été acheté par M. Turner dans son voyage en Suisse.
16"® VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p a d € €.
La variété additive, dans laquelle les arêtes latérales du prisme sont émarginées. (Fig. 12 , pi. XIX.)
5o. Quatre petits cristaux isolés roses, traiisparens; Pégu.
FORMES INDÉTERMINABLES
5i. Quarante petits cristaux isolés, d'un rouge de rose, transparens et translucides, qui se rapportent à quelques-unes des variétés déjà décrites , et diversement nuancés ; Pégu.
52. Dix-huit grains arrondis d'un rouge de rose, trans^ lucides et transparens ; Pégu.
53. Vingt cristaux isolés arrondis, rougeâtres mélaiHgés de blanc laiteux, chatojans; Pégu.
54. Dix cristaux isolés rouges, peu distincts et petits; Pégu.
55. Portion d'une pyramide aiguë d'un rouge de rose pâle , opaque , offrant des faces de clivage d'un beau bleu ; Campo-Longo.
56. Deux fragmens,dont Tun montre une face de clivage , et presqu'entiérement recouverts de talc , Campo- Longo.
5'^. Trois fragmens, d'un rouge de rose, et veinés de bleu opaque ; Campo-Longo.
Rougeâtre, veiné de bleu, opaque, gros cristaux in
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distincts dans la chaux carbonatée magnésienne granolamellaire blanche ; Campo-Longo , S*-Gothard.
59% Bleu etrosâtre, opaque, cristaux indistincts presqu'entiérement recouverts de la substance blanche citée au n® i5, avec chaux carbonatée grano-lamellaire; Campo-Longo.
60. Gros cristal isolé blanchâtre, peu translucide, offrant la forme d'une double pyramide hexaèdre dont lun dc;s sommets est remplacé par un plan perpendiculaire à Taxe, les faces sont un peu bombées ; cependant Tincidence de deux faces adjacentes de Tune des pyramides a été trouvée assez constamment de 124**, et l'incidence des faces de l'une des pyramides, sur celles qui leur correspondent dans l'autre, de i45°; Columbo , Ceylan.
Ce dodécaèdre se rapporterait assez bien à celui dont le noyau hypothétique est e^. Ce cristal ferait une très-belle astérie.
61. Bleu-clair, translucide, cristal isolé dont la pyramide mesure les mêmes angles que celle du niunéro précédent; Ceylan. .
62. Rouge de brique, opaque, très-gros cristal offrant la forme d'une double pyramide hexaèdre aiguë qui mesure encore les mêmes angles; à l'une des extrémités on aperçoit des indices de clivage ; Thibet.
63. Rouge-brunâtre, opaque, cristal moins gros qui se rapporte encore à la même variété , et qui offre aussi les deux pyramides; Thibet.
64. Trois petits cristaux isolés qui se rapportent à la même variété, l'un jaune-pâle, translucide, un autre bleupâle, translucide , et le troisième vert, translucide; Ceylan.
65. Blanc, transparent, taché de bleu, cinq cristaux isolés offrant des pyramides hexaèdres très-aiguè's; Ceylan.
66. Deux petits cristaux isolés , en pyramides hexaèdres moins aiguës que celles du numéro précédent, blancs, transparens , et tachés de bleu aux sommets ; Ceylan.
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67. Douze petits cristaux en pyramides aiguës , dont deux sont jaunâtres, translucides, et les autres blancs, transparens , et tachés de bleu; Ceylan.
68. Dix autres petits cristaux en pyramides hexaèdres aiguës, et diversement colorés; Ceylan.
69. Douze fragmens , les uns roulés, les autres ofiBcant des cassures conchoïdales , et diversement nuancés ; Ceylan.
70. Quatre fragmens jaunâtres, translucides, dont l'un, assez grand , est formé de deux cristaux croisés ; Ceylan.
7 1 • Dix petits fragmens roulés, bleus , et bleus noirâtres ; ruisseau d'Expailly , prés de Puy , département de la Haute- Loire.
72. Rouge de rose , opaque , très-grand cristal en pyramide hexaèdre aiguè', offrant un clivage parallèle à Tune des faces du rhomboïde primitif; Salem, Hindostan.
73. Rouge foncé, opacpie, pyramide hexaèdre aigné, dont les faces sont raboteuses , et qui offre aux deux extrémités des faces de clivage parallèles aux faces du rhomboïde primitif qui sont un peu chatoyantes; Thibet.
74. Rouge foncé, opaque, chatoyant, pyramide hexaèdre aiguë, à faces raboteuses ; Thibet.
75. Rouge -brunâtre, et bleuâtre, pyramide hexaèdre aiguë , offrant un clivage perpendiculaire a l'axe ; Thibet.
76. Rouge, opaque, portion d'ime pyramide hexaèdre aiguë, offrant des clivages perpendiculaires à Taxe et aussi parallèles aux faces du rhomboïde primitif ; Thibet.
77 . Rouge , opaque , double pyramide hexaèdre très-aiguë et dont les faces sont très-raboteuses; Thibet.
78. Brun-clair et verdâtre, opaque, portion d'un trèsgros cristal pyramidal , offrant , â Tune des extrémités , deux fractures très-brillantes , Tune dans une direction perpendiculaire à Taxe, et lautre parallèle â l'une des faces du rhomboïde primitif; sur les faces de la pyramide se trouve
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un peu de feldspath laminaire rouge ^ de mica lamellaire , verdâtre , et de fer oxidulé amorphe ; Thibet.
79. Brun-verdâtre , opaque, gros cristal en double pjrramide hexaèdre aiguë, offrant, aux deux extrémités, des faces perpendiculaires à Taxe, d'un éclat bronzé, et striées parallèlement aux diagonales horizontales du rhomboïde primitif, avec un peu de feldspath rouge, et de fer oxidulé ; Chine.
80. Vert-brunâtre, opaque, très-gros cristal en double pyramide hexaèdre , offrant , aux extrémités , des clivages parallèles aux faces du rhomboïde primitif; Chine.
81. Vert-brunâtre, opaque, cristal alongé, avec un peu de feldspath et de mica; Chine.
82. Vert-Jbrunâtre , opaque , cristal moins grand , offrant, aux extrémités , des clivages perpendiculaires à Taxe , d'un éclat bronzé , avec mica lamellaire, noirâtre, sur les faces de la pyramide ; Chine.
83. Gris-brunâtre, opaque, en double pyramide hexaèdi-e; Thibet.
84. Gris-brunâtre, opaque, double pyramide hexaèdre, dont les faces sont recouvertes de talc chlorite; Thibet.
85. Vert-grisâtre , opaque, portion peu épaisse d'un gros cristal terminé par des faces perpendiculaires à l'axe , sur lesquelles sont appliquées des plaques triangulaires dont les côtés sont parallèles aux diagonales horizontales du rhomboïdeprimitif, et les faces obliques aux faces du même rhomboïde, avec un peu de feldspath laminaire couleur de chair , et fer oxidulé ; Chine.
86. Vert-grisâtre , opaque , deux petits cristaux offrant des clivages dans des directions parallèles aux faces du rhomboïde primitif, et aussi dans une direction perpendiculaire â l'axe ; Chine.
87. Deux autres petits cristaux auxquels adhère un peu de feldspath laminaire , couleur de chair ; Chine.
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88. Vert foncé, opaque et luisant, trois cristaux isolés, à l'un desquels adhère un peu de feldspath laminaire, couleur de chair , et à un autre un peu de fer oxidulé ^ Chine.
89. Gris-noirâtre , opaque , deux fragmens, dont Tun est revêtu d'une couche légère de feldspath blanc , et dont l'autre a ses faces fortement striées , parallèlement aux bords inférieurs du rhomboïde primitif; Piémont.
90. Laminaire y rouge foncé, opaque, grandes lamea perpendiculaires à Taxe , marquées de lignes parallèles aux trois diagonales horizontales de la forme primitive; Salem, Hindostan.
91. Rouge très-foncé, opaque, lames perpendiculaires à l'axe , et offrant une cassure vitreuse ; Salem.
92. Bleu foncé, éclatant, et jaunâtre dans quelques endroits , opaque , lames parallèles aux faces du rhomboïde primitif; Thibet.
93. Bleu et verdâtre, opaque, lames perpendiculaires à l'axe ; Thibet.
94. Gris-jaunâtre, opaque , lames parallèles aux faces du rhomboïde primitif, offrant un clivage dans une direction perpendiculaire à l'axe ; Carnate , Hindostan.
95. Jaunâtre , opaque , lames parallèles aux faces du rhomboïde , offrant un plan perpendiculaire à l'axe , qui n'est pas obtenu par le clivage ; Carnate.
96. Gris-verdâtre , opaque, avec un peu de mica jaune; Carnate.
97. Gris-verdâtre, opaque , petit morceau offrant une cassure vitreuse, et auquel adhère un peu d'indianite; Carnate.
98. Jaunâtre, opaque, éclatant, dans l'indianite granolamellaire blanc; Carnate.
99. Jaune et rougeâtre, opaque, dans l'indianite granolamellaire blanc ; Carnate.
100. Vert- clair, opaque, dans l'indianite grano-lamellaire, avec amphibole noir; Carnate.
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loi. Blanc-grisâtre, avec indianite et amphibole noir feuilleté ; Garnate , Hindostan.
loîi. Violet, massif, d'une texture serrée j Thibet.
io3. Morceau taillé en cabochon, rouge , étoile, offrant une étoile blanchâtre à six rayons quand on le fait mouvoir à la lumière (astérie à fond rouge des lapidaires) ^ Pégu.
io4. Plaque mince , polie d'un côté, dans une direction perpendiculaire à Taxe ^ d'un violet laiteux chatoyant , et dont les diverses nuances sont limitées par des hexagones concentriques dont les côtés sont parallèles aux diagonales horizontales de la forme primitive; Salem, Hindostan.
iô5. Grande plaque polie d'un seul côté et dans la même direction que celle du numéro précédent , rouge et bleuâtre , peu chatoyante ; les différentes nuances sont aussi limitées par dès hexagones réguliers concentriques; Salem.
Double du Musée Britannique.
106. Très-grande plaque polie , d'un éclat bronzé , ofTrant aussi des bandes concentriques hexagonales très-étroites , alternativement noires et bronzées , entourée de feldspath couleur de chair et de mica; Thibet.
107. Morceau poli d'un côté , offrant un mélange de bleu et de rouge, dans du talc argentin; S^-Gothard.
108. Petite plaque hexagonale polie , d'un beau bleu , offrant de petites bandes d'une teinte verdâtre , dirigées du centre perpendiculairement sur les côtés de l'hexagone; Indes Orientales.
109. Morceau taillé en cabochon, bleu laiteux, opalin, offrant des hexagones concentriques, et d'une belle couleur jaune par transmission ; Indes Orientales.
110. Morceau taillé en cabochon, bleu étoile, offrant une étoile blanchâtre â six rayons quand on le fait mouvoir à la lumière (astérie à fond bleu des lapidaires); Indes Orientales.
m. Morceau taillé en cabochon, bleu-clair et étoile; Indes Orientales.
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113. Un très-beau morceau taillé en cabochon, d'un beau bleu y et offrant aussi dans certaines positions l'étoile blanchâtre à six rayons ; Indes Orientales.
ii3. Morceau arrondi et poli, en partie gris, en partie bleu, et en partie yert d'oliye , offrant encore des lignes de diverses nuances dans la direction des diagonales horizontales de la forme primitive ; Indes Orientales.
1 14. Ferrifere (émeril), y ranu/otr»^ gris-bleuâtre, opaque , cassure à grain fin ; Naxos.
11 5. Massif, gris-noirâtre, opaque; Naxos.
1 16« Gris-bleuâtre , petites masses â grain tréa-fin , dans le talc stéatite endurci; Ochsenkopf , prés de Schwartzenberg,Saxe.
Appendice au corindon.
1. Portion d'un cristal dodécaèdre aigu, dont les &ces appartiennent à la modification 65, blanc-bleuâtre, peu translucide, offrant deux clivages très-éclatans, l'un parallèle à l'une des faces du rhomboïde primitif, et l'autre dans une direction perpendiculaire à l'axe ; Golumbo , Ceylan.
2. Cristal isolé blanc , transparent, éclatant, nuancé de bleu , offrant quelques-unes des faces des deux sommets de la variété didodécaèdre , et aussi quelques-unes des faces du rhomboïde primitif; Golumbo.
3. Très-grand cristal isolé, blanc-grisâtre , translucide, offrant les deux sommets d'une double pyramide hexaèdre aiguë (Divergent ,Uaûy), mais dont les faces ont des étendues très-inégales; la transparence du cristal est troublée par une matière d'un vert foncé disséminée dans l'intérieur; Golumbo.
4. Portion d'un cristal jaune-grisâtre , taché de bleu, de la même variété, offrant d'un coté un clivage éclatant dans une direction perpendiculaire â l'axe; Golumbo^
Gristal isolé jaune-pâle , peu translucide (topaze orien
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taie des joailliers), affrant une portion des pyramides des deux sommets, de la variété des deux numéros précédens ; d'un côté on aperçoit des clivages parallèles aux faces du rhomboïde primitif; Columbo , Ceylan.
6. Portion d un cristal isolé, d'un rouge pâle, translucide, offrant les faces dun dodécaèdre aigu ( Assorti , Haûy ) ; Columbo.
Rouge pâle, fragment roulé (rubis oriental); Columbo
8. Cristal isolé, violet pâle, translucide (améthyste orientale), offrant une des pyramides du dodécaèdre assorti, et des faces de clivage, parallèles aux plans du primitif, â l'un des somjûoets; Columbo.
9. Cristal isolé, bleu, transparent, offrant les deux pyramides (Divergent, Haûy) ; Columbo.
10. Cristal isolé, de la même couleur et de la même variété que celui du numéro précédent, mais plus gros, et n'offrant qu'une partie de la pyramide inférieure ; Columbo.
11. Cristal isolé, bleu, translucide , offrant les deux sommets (Octoduodécimal, Haûy); Columbo.
12. Gros cristal isolé, bleu, translucide (Additif, Haiiy), offrant, à Tune des extrémités, un clivage éclatant dans une direction perpendiculaire â Taxe ; Columbo.
udnnotations.
On s'accorde généralement à considérer le corindon comme chimiquement identique avec l'alumine préparée dans les laboratoires , et l'on regarde comme accidentelles les petites quantités de silice et d'oxide de fer que donnent les analyses de la plupart de ses variétés. La différence qui existe entre les propriétés physiques de ces deux substances est néanmoins très-grande , et absolument du même genre que celle qu'on observe entre le carbone et le diamant. Sous
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ce point de vue , le corindon offre encore un nouveau rapport de ressemblance avec ce dernier minéral dont il se rapproche déjà beaucoup pour Téclat et la dureté.
L'alumine est de toutes les espèces minérales celle qm présente la plus grande variété de couleurs bien tranchées. Non-seulement elle offre à elle seule , comme le dit Haiiy, le tyi>e du coloris, mais c'est encore à l'emploi de quelques-unes de ses propriétés que certains corps doivent de pouvoir s'offrir à nous avec des nuances vives et variées; réduite en poudre , on s'en sert, à cause de sa dureté , pour polir les pierres gemmes , dont elle fait ainsi ressortir les couleurs qui leur sont propres; et, telle qu'on l'obtient pas des procédés chimiques , elle est employée pour fixer les matières colorantes sur les étoffes , à raison de son affinité pour les unes et les autres.
Les chimistes différent encore entr'eux sur le nombre d'atomes d'oxigène que renferme l'alumine. On a adopté ici l'opinion de Berzelius , qui est fondée sur l'isomorphisme de cette substance, avec le fer oligiste. {Voy^ les annotations de cette dernière espèce, )
Il ne sera pas inutile de faire observer ici que les cristaux de Mozzo se laissent aisément rayer par la pointe d'un couteau, ce qui semblerait indiquer qu'ils n'appartiennent pas au corindon.
Les plus belles collections de corindon se trouvent en Angleterre; les relations de ce pays avec les Indes en ont beaucoup facilité la formation. On doit citer entr'autres celle de sir Abraham Hume , surtout pour les variétés qui viennent de la Chine , et en général pour toutes celles qu'Haiiy a nommées Harmophanes. Le plus grand cristal connu de corindon hyalin bleu (saphir) appartient à sir James Mac-Gregor; il a trois pouces de longueur et un demi d'épaisseur. M' le D"" Farrell qui, pendant un séjour de plusieurs années à Ceylan , avait fait une collection d'un grand nombre de
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morceaux choisis des productions minérales de ce pays, possédait un cristal de corindon hyalin jaune, dont les dimensions étaient doubles de celles de celui qui vient d'être cité , mais il le perdit dans un naufrage sur les côtes d'Afrique , avec beaucoup d autres échantillons très-intéressans.
Le cabinet du Jardin des Plantes de Paris possédait autrefois des corindons hyalins bleus très-précieux. On les a échangés contre un choix de minéraux qu'on a jugés d'une plus grande utilité. Un de ces saphirs a été acheté trois mille livres sterling par M. H.-D. Hope , de Londres , et se trouve maintenant dans sa magnifique collection de pierres précieuses.
SECONDE ESPÈCE
CarOiCteres difi/nis.
BEBZELius. Formule chimique.
^««iy«.. Alumine 5;, 45. ^'.-'-^g^,.
Silice 54:, 24:.
Acide fluorîque. 7, 76.
Forme primitive. Prisme droit rhomboïdal , dans lequel rincidence des faces latérales est de i24° 20', et le rapport d'un des côtés de la base à la hauteur à peu près celui des nombres 25 et 42.
CKvage. Facile dans une direction parallèle à la base de la forme primitive ; moins aisé parallèlement aux faces des modifications a* et e* ; s'obtient quelquefois dans la direction des faces latérales de la forme primitive , et dans celle des faces de la modification g^.
Pesanteur spécifique. 3,499.
Caractères indéfinis*
Chimiques. Infusible au chalumeau ; avec le borax se fond lentement en un verre transparent; réduite en poussière, elle change en vert la teinture de violette.
Cassure. Inégale, légèrement conchoïdale.
Dureté. Raie le quarz.
Couleur. Blanche, jaune, bleuâtre, verdâtre; transparente , translucide; lustre vitreux.
Electricité. Électrique par la chaleur en deux points opposés ; quelques cristaux doivent être isolés pour mani-
fester cette propriété ; acquiert Télectricité résineuse par le frottement , et même par la pression. Les lames transparentes conservent leur électricité pendant très-long-temps.
CaUSTAUX OFFRANT LES DEUX SOMMETS.
1»« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENT, m jf^ b* ^ ( €* ).
Prisme octaèdre , terminé (Fun côté par une pyramide tétraèdre y et de Fautre ' par une pyramide hexaèdre. (Fig. 2, pi. XIX. )
Cristal isolé, jaune , translucide ; Brésil
2™*» VARIÉTÉ , SIGNE RBPRÉSBNT. m jf^ b* ^{ e' ) e* .
La variété précédente , augmentée à Vun de$ eommets des faeee e* (Fig. 3 , pi. XIX.)
2. Blanche et blanc^jaunâtre , translucide , gros cristaux nets, groupés, dont quelques-uns offrent les deux sommets ; Odontscholon , Nertschinsky , Sibérie.
3"« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENT. »* y* Jf' ** î ( «' )•
La première variété, émarginéeà Vendrait des interêeetions des faces g^, et dans laquelle les faces b' remplacent les facfis h\ ( Fig. 4, pi. XIX. )
3. Cristal isolé, blanc-grisâtre, translucide, dont les faces latérales , ainsi que les faces b' sont raboteuses } Mursinsky , Sibérie.
4"* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENT, mgbe^(bbg).
Prisme octaèdre, terminé par une pyramide hexaèdre dont
quatre des arêtes obliques sont émargtnées à Fun des sommets. (Équidifferente , Haiiy. )
Cristal bolé, jaune pâle, transparent; BrésiL
5"« VAKIETÉ , SIGNE REPRESENT. fnffbea^{bbg).
La variété précédente, dans laquelle les intersections les plus obtuses des faces b* sont émarginées. (Fig. 5, pi. XIX. )
Ç. Cristal isolé , jaupe pâle , transparent ; Brésil.
6™« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENT, m ^ b* V a^ \ { S* ).
La première variété , dont les sommets sont remplacés par une pyramide tétraèdre obtuse , et dans laquelle les arêtes les plus obtuses tF intersection des faces b* sont émarginées, (Fig. 6, pi. XIX.)
Cristal isolé , jaune, transparent; Brésil
8™« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENT, p m g^ g^ b* a* \ («*) e\
Le primitif, dont les arêtes latérales aiguës sont tri-^ émarginées, et dont les angles et les bords des bases sont remplacés chacun par une fizce. A fun des sommets, les angles aigus sont remplacés par deuxfaces.(Fig.8yfl. XX.)
8. Jaune-pâle, translucide, cristaux nets, groupés; Odont* scholon, Nertschinsky , Sibérie.
9™«» VAREÈTÉ , SIGNE REFRÉSRNT. p m g^ b^ b* i' 6* a* ^(e' ).
La variété précédente, sans les faces g% et dans laquelle les intersections des faces b' avec les faces }} et m. sont émarginées. (Fig. 9, pi. XX. )
g. Blanche, blanc-jaunâtre, et blanc-yerdâtre , cristaux nets groupés avec éméraude cylindroïde , et quelques cristaux de quarz enfumé ; Odontscholon.
lO™* VARIETE, SIGNE REF. p m g b e e {b b g )^(e).
La variété précédente , sans les fac es b* et a* , mais augmentée des facese' et (b* b'gl). (Fig. 10, pi. XX.)
10. Petit cristal isolé, jaune très -pâle, transparent; Schneckenstein , Saxe.
ii«* VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉs. pmg' g" b' b* i' e* a'^(e' ).
La neuvième variété, émarginée à F endroit des arêtes d'in* tersection des faces g'. (Fig. 11, pi. XX.)
11. Jaune translucide, cristaux nets groupés avec un cristal cylindroïde d'émeraude ; Odontscholon.
pmgDbeeaa[bbg)[obg } ^ (^ )•
La neuvième variété^ sans les faces b^, mats augmentée des faces e^, a"^, et émarginée à l'endroit des intersections des faces e* avec les faces b* et h\ ( Fig. 12, pi. XX. )
lû. Cristal isolé y jaune pâle, transparent; Brésil.
i3. Gros cristal isolé, d'un beau jaune, et transparent; le prisme est formé des modifications m^ g^^g'^g^ , les sommets ne sont pas bien distincts; Brésil.
CRISTAUX N'OFFRANT QU'UN SEUL SOMBIÏTr.
iS™* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. /I m e\
Le prisme primitif dont les angles aÀgtu sont remplacé* chacun par une face. ( Fig. i3 , pi. XX. )
i4. Cristal isolé , blanc, transparent, arrondi sur les arêtes; Brésil.
j4me VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, m Jf' b\
Priême octaèdre, terminé par une pyramide tétraèdre,
( Quadrioctonale, Haùy. )
i5 Gros cristal isolé , jaune , peu translucide ; Brésil.
16. Deux cristaux de la même couleur , accolés latéralement; Brésil.
17. Cristal isolé, jaune nuancé de vert y peu translucide ; Brésil.
18. Deux cristaux croisés, jaune-rougeâtres, translucides; Brésil.
19. Trois cristaux isolés , rouge-vineux, translucides; Brésil.
Deux cristaux isolés, jaunes, transparens; Brésil
25. Petit cristal isolé, très-net,rouge-vineux, transparent; Brésil.
26. Quatre cristaux isolés, jaunes , transparens , dans lesquels les faces «' ont pris beaucoup d'étendue , de manière que le cristal est terminé par leur arête d'intersection; Brésil.
2^. Cristal isolé , blanc-yerdâtre, transparent, offrant le même aspect que ceux du numéro précédent; Brésil.
28. Cristal isolé , blanc, transparent ; Ecathérinebourg , Sibérie.
29. Deux cristaux isolés, blancs , transparens, et arrondis sur les arêtes; Brésil.
30. Blanc-jaunâtre , translucide, et transparent, cristaux groupés, avec quarz noir prisme, et tourmaline noire, aciculaire ; Odontscholon, Nertschinsky , Sibérie.
16™ VARIÉTÉ, SIGNE REFRÉSKNT. p m ff^ h* e\
La variété précédente ^ dont le êommet est remplacé par la face p. ( Septioctonale , Haûy.)
3i. Blanc-verdâtre , peu translucide , cristaux nets , avec cuivre pyriteux; ELhrenfriedersdorf, Saxe.
l^me VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENT. Wl g' g^ g^ b\
La variété guadrioctonale dans laquelle les intersections des faces g^ tant entr'eUes qu'avec les faces ïXi, sontémarginées. ( Fig. i4 , pi. XX. )
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Su. Cristal isolé , d'un beaa janne-orangé , translucide ; Brésil.
iS"*® YABI^É y SIGNE REPRÉSENTATIF. fR j^ b* e* a*.
La variété quadrioctimale , dans laquêtk les aréies oUiyuM de la pyramide eont émarginéee. (Fig. i5 , pi. XX. )
33. Cristal isolé y jaune^rangé , translacide , dans lequel les faces e* et a* sont ternes 5 Brésil.
19"® VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, m f ^ h* e\
La variété eexoctonale, dane laquelle lee arêtes éTintersec^ tion dee faces ^ sont émarginées. ( Fig. 1 6 , pi. XX. )
34. Jaune nuancé de rouge, translucide, petit faôsceau de trois cristaux divergens; Brésil.
20"" VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, m jf^ h* h^ e\
La variété sexoctonale, dont h sommet eet remplacé parums pi/ramide tétraèdre obture. (Fig. 17 , pi. XX.)
Cristal isolé, jaune-clair, translucide; Brésil
36. Trois cristaux isolés , blanc-yerdâtres , transparens , arrondis sur les arêtes ; Brésil.
21™*» VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, m y' i* «* 6*.
La variété eexoctonale, augmentée des faces é" atix angles
aigus. (Fig. 18, pi. XX.)
37. Cristal isolé, très -net, d'une blancheur et d'une transparence égales à celles du cristal de roche le plus pur; Brésil.
22™® VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, m Jf' b* a* e\
La variété sexoctonale , émarginée à Pendrait deè intersections obliques les plus obtuses des facesh*, (Fi'g. 19, pi. XX.)
38. Deux cristaux isolés , blanc-bleuâtres , transparens , urrondis sur les arêtes j Brésil.
23"*' VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p m ff^ b* b^ e\
Sa vingtième variété y dont le sommet est remplacé par la base de la forme primitive. (Ondécioctonale^Haûy. )
39* Cristal isolé , net, jaune-pâle, translucide ; Brésil.
40. Cristal isolé net , blanc légèrement nuancé de rouge t translucide; Brésil.
4i . Deux cristaux , isolés , blancs , transparens , arrondis UT les arêtes 5 Nouvelle-Hollande.
42. Cristal isolé, jaune de paille, transparent; Schneckentein. Saxe.
43. Jaune de paille , transparente, cristaux nets , avec uarz hyalin prisme, sur topazpsème, avec lithomarge; chneckenstein.
44. Blanche , peu translucide , cristaux nets, avec étain tidé et fer arsenical ; Ehrenfriedersdorf, Saxe.
j4.me VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p m g* g^ b* e\
a variété septioctonale y dont les intersections des faces g^ xont doublement émarginées. (Septiduodécimale , Haûy.)
45. Cristal isolé, jaune de paille, transparent, dans Tintéeur duquel on aperçoit une petite lame noirâtre ; Schnee- 3nstein.
25™° VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSEHT. j; m ^ b' b' ê'.
La variété êeptioctonale ^ émarginée à Fendrait des intersections des faces meth\ ( Fig. 20 , pi. XX. }
46. Deux cristaux isolés y blancs j transparens, dans lesquels les faces p,b', b* sont raboteuses ; Ekathérinebourg, Sibérie.
26°* VARIÉTÉ, SIGNE REPRESENT. p m g^ b' 6* 6^.
La variété précédente , sans les faces h* et augmentée des
faces e\ (Fig. 21 ^ pi. XX.)
47. Deux cristaux isolés, blanc-yeidâtres , transparens , d'un diamètre assez grand, mais courts et arrondis sur les arêtes; Nouvelle-Hollande.
27"° VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. mg^b*V e' e*.
La vingtième variété^ augmentée dles faces e\ (Fig. 22,
pi. XX. )
Cristal isolé, net, rosâtre , transparent; Brésil
28"° VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, m j^b' 6* e" a\
La vingt ^sixième variété , dans laquslle la base p est oblitérée, et F arête oblique la pltês obtuse de Finterseotion des faces b' émarginée. (Fig. 23 , pi. XX.)
49. Cristal isolé très-net, blanc, transparent; Ékathérinebourg , Sibérie.
29™® VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF. ^' b' A» e' 6^ a\
Prisme tétraèdre ^ terminé par un sommet composé de
j4 faces. (Fig. 24, pi. XXI.)
5o. Gros cristal isolé, blanc-verdâtre, transparent, arrondi sur les arêtes; Aberdeenshire, Ecosse.
Les topazes d'Ecosse ne se trouvent que très-rarement avec des faces nettes, et présentent une teinte roussâtre aux angles aigus quand la lumière traverse le cristal parallèlement à Taxe.
3o™® VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, m g^ h' e* e'' O*.
La vingt-unième variété^ dans laquelle F arête d'intersec-tion des faces h"^ est émarginée, (Fig. 26, pL XXI.)
5i. Cristal isolé, jaune de paille, transparent, dans lequel les faces a* sont très-étroites; Brésil.
3l"® VARIETE, SIGNE REPRESENT. m g b C (b Ù g ).
La vingtième variété^ émarginée à tendroit des intersections des faces e'et h\ ( Quadridécioctonale , Haùy. )
Petit cristal isolé , rouge-pâle, transparent ; Brésil
33"* VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p m ff^ h* V «* e\
La variété ondécioctanale augmentée des faces e'* (Trédé-
cioctonale, Haûy. )
55. Cristal isolé , jaune-pâle j transparent; Sclmeckenstein y Saxe.
56. Blanche et jaune , translucide , cristaux engagés entr'eux et accompagnés de cristaux d etain oxidé maclés, de fer arsenical, de chaux phosphatée cylindroïde, dun beau cristal de schéelin ferruginé, et de lithomarge endurcie ;£hreiifriedersdorf, Saxe.
34"« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p m jf* i' A' é* e\
La variété précédente y dans laquelle les faces b' sent remplacées par les faces b\ (Fig. 27, pi. XXI.)
57. Cristal isolé, blanc-jaunâtre, transparent, arrondi sur les arêtes ; Brésil.
35me VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉs. pmghbe(bbg).
La variété qtuidridécioc tonale ^ dans laquelle la basé p n^est pas entièrement oblitérée. (Quindécioctonale, Haùy.)
Un gros cristal trés-net, jaune pâle, transparent
ayec quarz prisme blauc-grisâtre , sur topazoséme; Schneokenstein y Saxe.
36™* VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENT, p m g* g^ A' A' e\
La variété *eptiduodécimale , émarginée à Fendroit de* intersection* de* face* b* et m. (Fig. 28, pi. XXI.)
62. Trois cristaux isolés ^ nets, jaunes^ transparens; Schneckenstein.
37™* VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENT, m Jf' ft* b* 6* «' a\
La 3o™® variété, augmentée de* face* e'. (Fig. 29, pi. XXI.)
63. Cristal isolé, blanc , transparent, dont les arêtes sont un peu arrondies; Brésil.
38™« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENT, m g' g^ b* e* a* a*.
La dix-'huitième variété , augmentée de* face* a' et g\
(Fig. 3o,pl.XXI.)
64. Quatre cristaux isolés, rouges pâles, transparens, dans lesquels les faces a* , a* sont assez raboteuses ainsi que les faces 6*; Brésil.
39™* VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENT, p m g^ b* ¥ e" C^
La variété trédécioctonale , *an* le* face* e' mai* augmentée
de* face* e'. (Fig. 3i , pi. XXI.)
65. Cristal isolé, jaune, transparent, les faces e^ sont trésétroites; Brésil.
4o** VARIÉTÉ, OGSB VEPfiÉSBST. m g* g^ h' ¥ e* e\
La vingl-êeptume varitié^dans laquelle les arêtee iTinierseetion dee faeee g^ eoni émarginéee» (Fiç. 32 , pL XXI.)
Crôtal tflolé, jaane de jonquille, transparent ; Brésfl
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4i"^ VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉS, mgbhee(bbg).
La variété quadridécioctanaU , augmeniée des faces e'.
(Fig. 33,pLXXI.)
67. Cristal isolé, jaune de jonquille , transparent ; Brésil.
42"* VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉS, mgbbtt^bbg).
La variété précédente^ sans les faces h^^ mais avec les faces
h\ (Fig. 34, pi. XXI.)
Cristal isolé, assez gros Jaune , transparent; Brésil
46"* VARIÉTÉ, SIGNE REP. mgbbe(bbg){hhg).
La variété qtiadridécioctonale y émarginée à Vendrait des arêtes d^intersection des faces (b* b'' g^) et e\ (Fig. 38, pi. XXI.)
7a. Cristal isolé, jaune, transparent ; Brésil.
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47™** VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉS. mggbbe(bBg).
La trente-dixième variété, émarginée à Pendrait des arêtes if intersection des faces e* et b". ( Fig. 39 , pi. XXI.)
75. Trois gros cristaux isolés, jaune-grisâtres, translucides ; Schneckenstein , Saxe.
Quatre petits cristaux isolés ; Schneckenstein
75. Jaune , transparente , cristaux nets sur topazoséme ; Schneckenstein.
48"* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENT, p m g" g* g^ V e* e*.
La vingU-sixïeme variété , dans laquelle les intersections des faces g' sont tri-émarginées. (Fig. 4o, pi. XXII.)
76. Gros cristal isolé, net, blanc, transparent; Mursinsky, Sibérie.
49"* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENT, p m Jf' A» A* A' «* «'.
La vingt-tixieme variété^ élans laquelle les intereeetione des faces p e^ m sont tri-émarginées, (Fig. 4i, pl.XXII*)
'j'j. Un très-gros cristal isolé, blanc , translucide , dans lequel toutes les faces , excepté les faces primitives , ont peu d'étendue ; Mursinsky, Sibérie.
50™** VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENT, p m g^ b' i* A' e' a\
La variété précédente ^ sans les faces e*, fnais augmentée des faces a*. (Fig. 42 , pi. XXII. )
78. Cristal isolé, trés-net , blanc , transparent, éclatant ; Mursinsky.
Si™*» VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENT, p m g^ b^ A* 6* e* a\
La guarante-neuvième variété, sans les faces b', et augmentée des faces a\ (Fig. 45, pl.XXII.)
79* Deux gros cristaux isolés, blanc-grisâtres, translucides, dont les arêtes sont arrondies. Le plus grand est d'Aberdeenshire, en Ecosse, Tautre de la Nouvelle-Hollande.
52°« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENT, m g' g^ g^ b* b* e^ e\
La quarante-deuxième variété, sans les faces qui résultent d'un décroissement intermédiaire, mais émarginéeà Fendrait des intersections des faces g', tant entre elles qu^avec les faces m. (Fig. 44, pl.XXII. )
Cristal isolé, blanc, transparent, dans Tintérieur du
quel on aperçoit quelques aiguilles de tourmaline ; Mursinsky , Sibérie.
53™* VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENT, m g* g^ h? A' h* e' a\
La einqtumtieme variété , sans les faces p et b', et dou^ blement émarginée à Vendrait des intersections des farces ^ ^ et à Fendrait des intersections des faces m. (Fig.45,pl.XXn.)
81. Cristal isolé, blanc-grisâtre, translucide, dont les arêtes sont arrondies; Nouvelle-Hollande.
54"« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENT. ^ g' g^ h' A' e^ e* a\
La cinquante-deuxième variété, sans les faces g\ mais augmentée des faces a'. (Fig. 46, pi. XXII.)
83. Cristal isolé, jaune trés-pâle, transparent, sur lequel on aperçoit d'autres modifications, msds d'une manière peu distincte j Brésil.
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55"* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉS, pmgggbb(bbg).
La quarante-septième variété , sans les farces e*, mais augmentée des faces p c^g*. (Fig* 47? pi* XXII.)
Cristal isolé , bleuâtre, transparent; Mursinsky
56™* VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉS. pmggbee(^bbg).
La quarante-septième variété y sans les folies b', mais augmentée des faces fete\ (Fig. 48, pi. XXII.)
84. Gros cristal isolé, incomplet, yert, translucide, dans lequel les faces les plus larges sont p^e^y', et sont eitduites d'une croûte de talc ; Mursinsky, Sibérie.
57™* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉS, pmgbbee(bbg).
La variété précédente , satu les faces g*, mai* augmentée des faces b'. (Déciquindécimale, Haiiy.)
85. Blanche, translucide, cristaux nets, engagés entre eux , empâtés dans un mélange de chaux fluatée lamellaire, violette, et de lithomarge endurcie, avec quelques cristaux de fer arsenical ; Ehrenfriedersdorf , Saxe.
86. Blanche , translucide , petits cristaux nets , dans la chaux fluatée lamellaire , violette , avec étain oxidé , et fer arsenical; Ehrenfriedersdorf.
58™* VARIÉTÉ , SIGNE REPRES.p m g b b b e {b b g y
La variété précédente, sans les faces e*^ mais augmentée des
faces h\ (Fig. 49 , pL XXH.)
Cristal isolé, incomplet, jaune-rougeâtre, transparent
sasa i3a la?
59™* VARIÉTÉ, SIGNE REF. pw^ b b e (b b g )(b b g ).
La trente-cinquième variété, étnarginée à Vendroit des intersections des faces e" et b^. (Fig. 5o, pi. XXII.)
88. Gros cristal isolé, trés-net, dont le prisme est couleur d'eau de mer, et translucide, et le sonmiet jaune pâle, opaque; Odontscholon, Sibérie.
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60™® VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉs. mgbbeea(bbg), Za 4i™® variété, augmentée des faces a*. (Fig. 5i, pi. XXH.)
Cristal isolé, très-net, jaune, transparent^ Brésil
61™® VARIÉTÉ , SIGNE REPBÉS. mgggbbu(bbh).
La cinquante-quatrième variété , sans les faces e' «f e% mais augmentée des faces g^, et émarginée à tiendrait des intersections des faces a* e^ b^ (Fig. 62 , pi. XXII.)
90. Cristal isolé, jaune pâle , transparent , sur lequel on aperçoit encore d'autres modifications, mais peu distinctes; Brésil.
gjjme VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF.
mgbea{bbg)[bbg){bbg ).
La quarante-quatrième variété y sans les faces e', et tri-émarginée à Vendrait des intersections des faces h* et e\ (Fig. 35,pLXXn. )
Cristal isolé, rouge pâle, transparent; Brésil
63™® VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉS, p mggbbeeÇbbg).
La quarante-septième variété, augmentée des faces e^etj}.
(Nonovigésimale, Haiiy.)
93. Cinq cristaux isolés, jaunes très-pâles, transparens; Schneckenstein , Saxe.
94. Jaune pâle, transparente, gros cristal net, avec cristaux de quarz prisme blanc - grisâtres ; Schneckenstein.
Cristal isolé, jaune, transparent; Brésil
ÔS"*® VARIÉTÉ, SIGNE REFRÉSENT. p m g* g"^ A* h* e* «' a\
La cinquante et unième variété, êanê hê faces e^ , maii augmentée des farces e** et g*. (Fig. 55 , pi. XXII.)
97. Cristal isolé, bleu clair, transparent j Ekathérinebourg , Sibérie.
66™* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENT, p m g^ h" h* i' 6* e* o\
La cinquante et unième variété, 9 émarginée à l^ endroit des intersections des faces b* et m. (Fig. 56 , pi. XXm.)
98. Blanc-verdâtre , transparente, cristaux nets , accompagnés de tourmalines cylindroïdes , noires , et de mica laminaire, gris ; Ekathérinebourg.
67"*» VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENT, m jr* g^ b' b* ft' 6* 6* a\
La variété précédente , sans les faces p , mais augtnentée des faces g*. (Fig. 57, pi. XXIII.)
Cristal isolé , jaune , transparent; Brésil
69™* VARIÉTÉ, SIGNE REP. mgggbbee{bbg).
La quarante-septième variété, sans les faces p , mais aug^ mentée des faces g*, e* et e^(Fig. 69, pi. XXIII.)
« 101. Cristal isolé , j aune , transparent ; Brésil.
fngbbeea{bbg)(^bbg),
La cinquante-neuvième variété , sans les faces p , mais augmentée des faces e* et a*. (Fig. 69, pi. XXIU.)
Cristal isolé, jaune, transparent; Brésil
7i™« VARIÉTÉ, SIGNE REP. mgggbbea{bbh),
La soixante et unième variété, augmentée des faces e^,
(Fig.6i,pl.XXm.)
io3. Cristal isolé, jaune, très-pâle, transparent; Brésil. 72™® VARIÉTÉ , SIGNE REFRES. mggbeeaa{bbh).
La soixante-septième variété, sans les faces h^ y b', mais
augmentée des faces a et (h b h ). (Fig. 62 , pi. XXIII.) io4. Cristal isolé, jaune, transparent; Brésil.
^3"« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENT, p m g^ g^ b^ b* A' «' C^ «'.
La soixante-sixième variété, émarginée à Fendrait des intersections des faces g'. (Fig. 63 , pi. XXIII. )
io5. Blanche, transparente, cristaux nets, de cette variété et de variétés plus simples , engagés entre eux ; Odontscholon , Sibérie.
74™* VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉS, m g^ i5* A* V é" e* e^ a* a^.
La trente-septiènhe variété, augmentée des faces b^, dont les arêtes d'intersection sont émarginées. (Fig. 64, pi. XXIII.)
28o TOPAZE.';
Cristal isolé, alongé, jaune, transparent; Brésil
75™" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENT, m g' g* ^ A' i6* h* é" e* a\
La cinquante-deuxième variété 9 sans les faces g^, maii augmentée des faces g' , a'. (Fig. 65 , pi. XXIII. )
107. Cristal isolé , blanc transparent ; Ekathérinebourg, Sibérie.
76™® VARIÉTÉ, SIGNE REP. j» mgggbbee(bbg).
La quarante septième variété augmentée des faces p, e*,efg*.
(Fig. 66, pi. XXIII.)
108. Cristal isolé, jaune pâle, transparent; Schneckenstein , Saxe.
SI 33133 I
^^mo VARIÉTÉ, SIGNE REP. pmgbbbeea(bbh.)
La soixante-sixième variété ^ ém^arginée à Pendrait det intersections des faces a' et b'. (Fig. 67 , pi. XXIII. )
109. Cristal isolé , net, blanc, transparent j Ékathérinebourg.
78™*» VARIÉTÉ, SIGNE REP./? mgbbieee(bbg).
La cinquante-septième variété, émarginée à l'endroit des intersections de p avec les faces e* et b'. ( Fig. 68,
pi. xxni. )
110. Cristal isolé, jaune très-pâle, transparent, dans lequel les faces ¥ et e' sont très-étroites; Schneckenstein.
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pmgbbee(^bbg){^bbg),
La soixante-seizième variété, émarginée à Vendrait des intersections des faces m ete*ymais sans les faces g* etg^.
(Fig. 69 , pi. xxm.)
iii. Cristal isolé, jaune pâle , transparent ; Schneckenstein, Saxe.
JjQine VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF.
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pnigbbea{bbg)[bbg ) b b h ).
La cingtiante^-septième variété y sans les faces e* , nwis émarginée à Vendrait des intersections des faces b* , des
intersections des faces e* avec les faces (b b %\et doun blement émarginée à Vendrait des intersections des faces b\ (Fig. 70, pi. XXIII.)
T12. Cristal isolé, blanc-grisâtre, transparent; Ekathérinebourg , Sibérie.
81 me VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF.
La soixante-neuvième variété, sans les faces e* et e* , nmis augmentée des faces V et g\ (Fig. 71, pi. XXIII.)
11 3. Cristal isolé, jaune de jonquille , transparent ; Brésil.
1 3 6 3 5 1 3 13 i .4 6 ife
mgggbbee{bbg) (h b g .)
La qtmrantième variété, doublement émarginée à Vendrait des intersections des farces e^eth^^et émarginée à Vendrait des intersections des faces m et g\ ( Fig. 72 , pi. XXIV. )
a82 TOPAZE.
1 14. Cristal isolé , jaune, transparent; Brésil.
13 2 5 3 4 , ï , ' 5 , 1 i a f i TTÎ
^ggobea{bbg)[obg){^bbg ).
La soixantième variété, sans les faces e% mais augmentée des faces g', et tri-^m^rginée à Fendrait des intersections des faces b*, e'. (Fig. 73, pi. XXIV.)
1x5. Cristal isolé, jaune pâle, transparent; Brésil.
g^me VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF.
5,1,2 1 2 2 4, ,1,5 2. . _i_5 TO
gbbeeaa(bbg)(^hbg )•
La trente-septième variété, augmentée des faces a^, et doublement émarginée à Fendroit des intersections des faces h* et e\ (Fig. 74, pi. XXIV. )
Cristal isolé, blanc-jaunâtre, transparent ; Brésil
5 2,3 2 6 4 ,15 2" ^ J i A^ ,,1,3 3._lî 5.
mgbbeea(bbg){bbg ) {b b g ){b b g } La quatre-vingt-troisième variété, sans les faces g% mat/
augmentée des faces e^, et émarginée à Pendroit des intersections des faces e* eth^. (Fig. 76, pi. XXIV.)
1 18« Deux cristaux isolés, jaunes, transparens ; Brésil.
g^me VARIÉTÉ, SIGNE REPRESENTATIF.
La soixante- dix-septième variété , sans les faces 'p et e",
mais augmentée des faces g «^ (b b g ). (Fig. 'jj , pi. XXIV.)
11g. Cristal isolé, jaune pâle y transparent; Brésil.
pfngggbbbaee(b bn)(^bbn).
La soixante-treizième variété , sans les faces g^ , mais atigmentée des faces g* et ^ et émarginée à l'endroit des intersections des faces a* avec les faces b* et V, (Fig. 78,pl. XXIV. )
120. Très-gros et très-beau cristal isolé, blanc-verdatre, transparent 5 Ekathérinebourg , Sibérie.
C'est un des plus beaux cristaux connus de cette substance. M. Heuland en a refusé 5o livres sterling.
8gm6 VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF.
mgggbbbeeeaaa{bbg)*
La soixante-quatorzième variété y tri^marginée à V endroit des intersections des faces g', et augmentée des faces a^ ««(b' b' gi). (Fig. 79, pi. XXIV.)
Cristal isolé , jaune de jonquille ^ transparent
90™® VARIETE , SIGNE REPRESENTATIF.
pmggbbbeeeaaa{bbg)(bbg)(bbg],
La variété précédente , sam les faces g^ et g', mai» augmentée des faces p et g\ et émarginée à Vendrait dei intersections des faces b' e^a*, et des faces b' et e".
(Fig. 80, pi. XXIV.)
122. Trois cristaux isolés , jaune-rougeâtres , transparens ; Brésil.
91™* VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, y*? g g b b b e e e a a a {b b g )\b b g ){b b g Y
La variété précédente y augmentée des fûuses g*. (Fig. 81,
pi. XXIV.)
123. Quatre cristaux isolés , jaunes pâles, transparens; Brésil.
' i,i è. .-iJ A
ggbbbeeeaaa[bbg){bbg)(^bbg ).
(bbg)ibb h).
La variété précédente , sans les faces p et g^, maf> aug-
13 5 4 6 iry
mentée des faces (h bh)c^(bbg ). (Fig. 82. pi. XXIV.)
124. Trois cristaux isolés , dont deux sont jaunes et transparens , et Tautre rouge pâle et transparent j Brésil.
FORMES INDÉTERMINABLES
125. Jaune , transparente , petit groupe formé d'une agrégation de cristaux à prismes courts , oifrant les deux sommets et réunis parallèlement à Taxe , mais dans lesquels les modifications des sommets ne sont pas distinctes; Brésil.
126. Deux cristaux isolés, lun jaune jonquille, divisé à Tune des extrémités en quatre sommets di£férens, et l'autre jaune-rougeâtre à prisme court, dont le sommet est hérissé de petites topazes; Brésil.
127. Cristal isolé, jaune très-clair, transparent, dont le sommet est indistiAct; Brésil.
128. Deux cristaux isolés, blanchâtres et transparens, en prismes octaèdres, formés des modifications m et jf',et terminés par des fractures perpendiculaires à Taxe; et un autre jaune , transparent, dont la base n'est pas obtenue par le clivage , mais est raboteuse ; Brésil.
12g. Sept cristaux isolés, sans terminaisons distinctes , transparens , et offrant diverses nuances de jaune ; Brésil.
i5o. Un cristal isolé , jaune-rougeâtre , offrant des faces de clivage à chaque extrémité ; Brésil.
i3i. Cristal isolé, jaune , transparent, se rapportant à la variété quadrioctonale , et auquel adhère une lame de fer oligiste ; Brésil.
i52. Trois cristaux isolés, rouges pâles, transparens, sans terminaisons distinctes ; Brésil.
i55. Fragment, en partie jaune, et en partie couleur de rubis balais ; la division des couleurs est sur un plan parallèle à l'axe du prisme; Brésil.
1 54. Cristal isolé, naturellement couleur de rubis balais; Brésil.
i35. Cristal isolé, d'une très-belle couleur de rubis balais, et blanc-jaunâtre yers le sommet; Brésil.
i36. Cristal isolé, blanc , translucide, offrant un long prisme à 16 pans, terminé par des faces de clivage perpendiculaires à l'axe ; Mursinsky , Sibérie.
157. Gros cristal, jaune-orangé, translucide, qui se rapporte à la variété quadrioctonale , engagé dans un gros cristal de rocbe ; le sommet est presqu'entiérement masqué ; Brésil.
i38. Jaune - orangeâtre , transparente, petites niasses cylindroïdes , engagées dans du fer hydro-oxidé ; Saramenba, près de Villa-Ricca, Brésil.
iSg. Blanc-bleuâtre, translucide, cristaux tellement engagés entre eux et dans la gangue, qu'on ne peut déterminer la variété à laquelle ils appartiennent , dans la lépidolite lamellaire; Rozena, Moravie.
i4o. Portion d'un cristal d'un très-gros volume, blanc et transparent, dans lequel on distingue quelques-unes des faces des modifications m, g^y e^j e* ; Ekathérinebourg, Sibérie. •
i4i. Portion d'un cristal d'un très-gros volume, arrondi sur les arêtes, vert marin, offrant un beau clivage perpendiculaire à l'axe; Aberdeenshire, Ecosse.
i42. Portion d'un gros cristal, blanc-verdâtre, transparent; Aberdeenshire.
i43. Portion de cristal, rosâtre et bleuâtre, translucide; Aberdeenshire.
i44. Portion de cristal, blanc , transparent, offrant une cassure conchoïdale; Nouvelle-Hollande.
i45. Gros fragment amorphe , blanc , translucide , dans l'intérieur duquel on aperçoit des fibres divergentes, d'un aspect métallique ; Ekathérinebourg.
i46. Blanc -jaunâtre, en grandes lames; Ekathérinebourg.
147. Blanc-jaunâtre et violette, masses cylindroïdes , cannelées longitudinalement, avec (juarz et mica; Altenberg, Saxe.
i48. Blanc- verdâtre , masses cylindroïdes, cannelées longitudinalement , et offrant des divisions de distance en distance , dans une direction perpendiculaire à Taxe; Altenberg.
lég. Verdâtre, opaque, gros cristal, offrant les faces Pjfnyff^^ avec d'autres plus petits, indistincts, dans le quarz granulaire blanc-grisâtre j Finbo, Suède.
i5o. Cristal isolé , verdâtre, opaque , offrant les faces latérales m y avec les faces e\ et une fkce de clivage perpendiculaire à Taxe ; le cristal est presqu*entièrement revêtu de talc ; Finbo.
i5i. Blanc-verdâtre , opaque , gros morceau prismatoïde, dont les faces latérales qui paraissent être celles de la forme primitive , sont revêtues de talc , et offrant deux faces de clivage parpendiculaires à Taxe , avec un peu de fluate de cérium ; Finbo.
162. Blanc-verdâtre, opaque, gros cristal arrondi sur les arêtes, avec fluate de cérium ; Finbo.
i53. Blanc-verdâtre, opaque, gros cristal alongé, arrondi sur les arêtes, entièrement recouvert de talc ; Finbo.
154. Portion dun cristal irrégulier, blanc-verdâtre , opaque , avec une veine de cleavelandite , en partie colorée en violet, et dont les faces latérales sont entièrement recouvertes de talc verdâtre et de serpentine rouge; Finbo.
i55. Blanc-verdâtre, opaque, laminaire , offrant un clivage brillant; Brodbo , Suède.
Appendice, i56. Cristal isolé, blanc-verdâtre, transparent, de la va-
riété sexoctonale , dans lequel les faces e' sont les faces dominantes; montagnes de Morne, Irlande.
i57. Deux cristaux isolés, blanc-grisâtres, transparens, de la même variété ; montagnes de Morne , Irlande.
i58. Cristal isolé, blanc-grisâtre , transparent, dont le signe représentatif est m g^ e* a* i* b* ; montagnes de Morne.
159. Cristal isolé , blanc-grisâtre, transparent, offirant la variété précédente , avec le sommet remplacé par un plan; montagnes de Morne.
Annotations.
Peu de substances rivalisent avec la topaze pour le nombre des modifications, et surtout pour la netteté des cristaux; ceux mêmes qui ont un grand volume ont ordinairement leurs faces parfaitement planes et brillantes. Néanmoins la forme dominante des variétés est toujours à peu près la même , et ne varie guère qu'avec la localité. Les topazes du Brésil oflPrent rarement la base de la forme primitive ; celles de Saxe, au contraire, présentent le plus souvent cette face , elle y est même une des plus larges ; dans celles de Sibérie , ce sont les faces de la modification c", qai ont ordinairement le plus d'étendue.
n parait que les caractères optiques diffèrent dans les topazes de diverses localités. Celles d'Ecosse , en particulier, possèdent un caractère singulier , au moyen duquel il est facile de les reconnaître. Voici en quoi il consiste : quand on regarde à travers un des cristaux de ce pays , dans la direction de Taxe, on aperçoit deux taches rougeâtres, situées vers les parties correspondantes aux angles aigus de la forme primitive. Mais dans ce cas , aussi bien que dans les autres où l'action de la lumière semblerait indiquer des espèces distinctes dans la substances dont il s'agit ici ,
on n'a pu découvrir la plus petite dili'érence dans les angles des cristaux. A cette occasion on peut faire remarquer que, le mélange accidentel dune petite quantité d une substance étrangère faisant quelquefois varier les angles des cristaux , il est bien possible que les caractères optiques soient influencés par une cause semblable. On est d'autant plus fondé à tirer cette conclusion qu'il arrive souvent qu'une très- petite proportion d'un principe mélangé , rend une substance, ordinairement transparente, tout-à-fait opaque , c'est-à-dire cause un changement total dans le caractère optique le plus saillant, sans que la cristallisation soit en aucune manière changée.
Les cristaux de topaze renferment quelquefois des substances étrangères. On sait que M. le docteur Brewster a découvert et a décrit un nouveau fluide, qui remplit en partie les petites cavités qu'on y observe assez souvent. M. Heuland a possédé des topazes du Brésil , dans lesquelles on voyait des aiguilles de titane oxidé, et qui lorsqu'elles étaient taillées , faisaient un très-bel eflfet. Parmi celles de Sibérie , il s'en trouve qui offrent dans leur intérieur, des aiguilles de Schéelin ferruginé.
Les topazes les plus rares , sont celles de Mucla , dans r Asie-Mineure 5 elles sont ordinairement d'un jaune de paiUe.M. Heuland a vu celles qui étaient dans la collection de Werner, et n'y a observé aucune différence sensible d'aspect avec celles du Brésil.
Les plus belles collections de topazes se trouvent encore en Angleterre. Mais aucune ne renferme à beaucoup près un aussi grand nombre de morceaux précieux que celle de M. Heuland , soit pour la cristallisation , soit pour les gangues. Un des morceaux les plus curieux sous ce dernier rapport estime grande plaque de topaze blanche, du Brésil, transparente et assez épaisse. Elle se divise en deux parties dans une direction parallèle au clivage le plus facile , et
2go TOPAZE.
X)ffre^ alors ^ un cristal de topaze jaune, implanté par sa l)ase dans Tune des moitiés de la plaque ; le sommet s'engage dans une cavité correspondante de l'autre moitié. On voit aussi dans cette collection des topazes du même pays, placées sur du talc micacé décomposé et friable; jd'autres qui ont pour gangue la lithomarge , et d'autres le fer oligiste titauifére. On y admire encore un très-grand cristal de topaze, de la même localité, pesant six onces, de la plus belle couleur , et d'une transparence parfaite. M. Meuland Ta payé cinq mille francs. On lui en a offert plusieurs fois une somme beaucoup plus considérable.
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TROISIÈME ESPÈCE
CRYOLITE.
Caractères définis.
BxRziLius.
Analyse. Alumine 24,4o. Form.chim.3SoF+A/«F«.
Acide fluorique. 44,25, Soude 3i,55.
Forme primitive. Prisme droit rhomboïdal , dont les angles et les dimensions sont inconnus.
Clivage. Très-facile parallèlement à la base de la forme primitive, et aux modifications jr' et A\
Pesanteur spécifique. 2,963.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Très -fusible par l'action du chalumeau; se fond même à la flamme d'une bougie.
Cassure. Inégale, conchoïdale.
Dureté. Raie la chaux sulfatée, se laisse rayer par la chaux fluatée.
Couleur. Blanche, (quelquefois jaunâtre et rougeâtre; translucide ; lustre vitreux. Devient plus transparente quand on la plonge dans l'eau.
FORMES INDÉTERMINABLES
i.ZamtnafV^^ blanche, en grandes lames; Ivikaet, près de la baie d'Arksut, Groenland.
2go
offre, alors . ,ec quarz prisme, cuivre
bsLae dans ^re,brun, et zinc sulfuré
s'engage « „ J'Arksut, Groenland.
On voil _^ corrodées, avec fer carbo-
paysj » ^aet.
^ ft^tï'* Il grandes lames ; I vikaet .
i^f^^' ivec plomb sulfuré , cuivre pyri-
cris! . i^^kaet.
de
^ Annotations.
j une vive lumière on aperçoit dans cette
^5i joints naturels parallèles à des plans qui •îtles angles solides du parallèlipipède obt cK^?®' ^^^ joints mettraient à découvert des * x^u'*"^^ équilatérales , isocèles, ou scalènes, et "* ^ ^1 ainsi servir à déterminer si la forme primitive *'** j^ un prisme droit à bases carrées, ou un prisme * -lioinboïdal. On n'a pu vérifier la justesse de Tobtioa d'Haûy sur les morceaux qui viennent d'être déi.. mais, au défaut des indications qu'elle aurait pu * niîr on a été conduit à adopter pour forme primitive le •siDC droit rhomboïdal , par la différence des caractères e présentent les trois clivages rectangulaires. ta transparence que la crj'olite acquiert quand on ]a tpjjge dans l'eau , tient à sa faible puissance réfractive. Sous c^ rapport, ainsi que sous celui de l'analyse , elle se ^pprocbe assez de l'espèce suivante. Il serait bien intéressant de faire un examen comparatif des deux substances.
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QUATRIÈME ESPÈCE
FLUELLITE.
Caractères défi/niê.
Analyse, M. WoUaston y a trouvé de 1 alumine et de l'acide fluorique.
Fomm primitive. Prisme droit rhomboïdal , dans lequel rincidence des faces latérales est de io5®, et le rapport d'un des côtés de la base à la hauteur à peu près celui des nombres i et 3.
Caractèreê indéfinis.
Couleur. Blanche ; transparente ; lustre vitreux.
I" ET SEULJS VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENT, p b'.
Octaèdre rhonJfoïdal tronqué au sommet. (Fig, 2 y pl.XXIV.)
Blanche , transparente , petits cristaux nets , avec wayellite aciculaire radiée, blanche, et uranite jaime vepdâtre, sur du quarz ; Stenna Gwyn , Cornouailles.
annotations.
Cette substance est très-rare , même en Angleterre , et outre le morceau de cette collection , on n*en connaît qu'un autre qui est au musée britannique.
M. WoUaston qui a déterminé le pouvoir réfractif de la fluellite, l'a trouvé moindre que celui de la wavellite.
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CINQUIEME ESPÈCE
WAVELLITE.
Caractères définis.
FUCH8.
Analyse. Alumine. . . . 57,20. Fonn.ohSm.Al4P-f nAf Acide phospho. 55, 12. Eau 28,00.
Forme primitive. Prisme droit rhomboïdal , dans lequel riiicidence des faces latérales est de i22**i5', et le rapport d'un des côtés de la base à la hauteur à peu près celui des nombres 5 et i .
Clivage. Parallèle aux faces latérales de la forme primitive, et à la modification h\
Pesanteur spécifique. 2,557*
Caractères indéfinis.
Chimiques. Au chalum^eau , elle se gonfle «t. de'vient UbAr che comme la neige ;, réduite en poudre , elle se dissout sans effervescence dans les acides nitrique et sulfuriqne chauffés , et dégage une vapeur qui corrode légèrement le verre.
Cassure. Elle offre une texture radiée dans les globidses.
Dureté. Raie la chaux carbonatée.
Couleur. Blanchâtre, jaunâtre, verdâtre, bnmâtre; transparente, translucide; lustre vitreux.
FORMES INDÉTERMINABLES
Globuliforme a^ciculaire radiée , verdâtre , éclatante
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sur schiste commun alumineux ; Clonmel , Tipperaiy, [rlande.
2. Blanc-verdâtre et bleuâtre , sur schiste commun , ClomoaeL
3. Vert-jaunâtre , globules engagés entre eux, très-serrés les uns contre les autres , sur schiste commun ; Clonmel.
4. Blanc-jaunâtre, globules engagés entre eux, d un jaune, orangé vers le centre , surschiste commun ; Barnstaple , Devonshire , Angleterre.
5. Blanc- jaunâtre et rougeâtre, gros globules engagés entre eux dont la surface est d'un rouge mordoré, sur schiste commun ; Barnstaple.
6k Blanc-jaunâtre , globules entiers , sur schiste commun; Barnstaple.
7* Yerdâtre, petits globules dont quelques-uns montrent leur texture intérieure, aciculaire radiée, sur schiste commun ; Barnstaple.
8. Yerdâtre, petits globules engagés entre eux, sur quaiz blanc, opaque ; Tracton-Abbey , Cork , Irlande.
9« Aeiculaire radiée , blanc-jaunâtre , aiguilles dirergentes autour de divers centres , formant des cercles trèsréguliers dont quelques-uns se crcHseAt , ayec de très-petits globules de la même substance , sur schiste cosamun ; Barnstaple.
10. Blanc-jaunâtre j aiguilles diyergentes autour de divers centres , sur schiste commun ; Barnstaple»
1 1 . Blanc-yerdâtre , superficielle, sur la mâ»e gangue^ Barnstaple.
Blanche, éclatante, sur la même gangue j Barnstaple
i5. Blanche et noirâtre, éclatante, superficielle, sur schiste commun; Barnstaple.
x4. Couleur de chair , sur psaminite 'f Zbirow,. Beraùn, Bohême.
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i5. Blanche et blanc-verdâtre , sur psammite à grains plus fins ; ZbiroWjBeraun, Bohême.
i6. Blanche , éclatante , superficielle, sur la même gangue ; Zbîrow.
17. Aiguilles divergentes, jaunes vers le centre, et brunes vers leurs extrémités , avec fer carbonate laminaire, brunnoirâtre , sur quarz amorphe ; Stenna-Gwyn, S*.-Austle, Cornouailles.
18. Couleur de soufre , jpetites houppes formées de fibres très-déliées , peu divergentes , sur un groupe de quarz prisme grisâtre, avecuranite vert d'émeraude; Stenna-Gwyn.
19. Blanche , éclatante, aiguilles divergentes (lasionite), sur fer hydro-oxidé brun; mine S*. -Jacques, Amberg, Palatinat.
20. Blanche, petits faisceaux soyeux, sur fer hydrooxidé brun; mine S*.-Jacques.
21. Blanche, d'un éclat soyeux, aiguilles déliées , sur pierre calcaire; Vésuve.
22. Brun-rougeâtre à la surface, et blanc-grisâtre dans la cassure , globules engagés entre eux , chacun traversé d'un cylindre creux , autour duquel les aiguilles sont disposées par couches; Villa-Rica, Brésil.
25. Jaunâtre et grisâtre , mamelonnée , sur quarz résinite commim ; Kannioak , Groenland.
24. Brun-noirâtre, très- petits globules aciculaires dont les aiguilles sont très-serrées , avec quarz résinite conmiun, sur arragonite bacillaire ; Kannioak.
25. Brun-rougeâtre , globules étroitement engagés entre eux , sur chaux carbonatée blanche, en lames courbées; Kannioak.
Les dimensions de la forme primitive de cette espèce ont été calculées d'après les mesures d'angles données
WAVELLITE. / 2Q'j
par M. W. Phillips dans son Introduction Élémentaire à la Minéralogie. Mais comme ces angles ne s'accordent pas parfaitement entre eux y et qu'ils conduisent à des signes cristallographiques assez compliqués , tels que A^ , on ne doit considérer cette détermination que comme une première approximation qui demande à être corrigée par de nouvelles observations.
SIXIÈME ESPÈCE
AMBLYGONITE.
Carctctèreê définie.
Analyse. D'après Berzelius est un sous-phosphate double d'alumine et de lithine , contenant de l'acide fluorique.
Forme primitive. Prisme rhomboïdal, dans lequel l'incidence des faces latérales est de io5** 45'.
Clivage. Parallèle aux faces latérales de la forme primitive. Selon M. Brooke, il existe aussi des indices de cHyage dans une direction inclinée aux faces latérales.
Peêanteur spécifique. 5,o4.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Au chalumeau se fond très-aisément en un verre translucide qui devient opaque par le refroidissement.
Cassure. Inégale.
Dureté. La même que le feldspath.
Couleur. Blanc -verdâtre, translucide et opaque, les lames minces sont transparentes 5 lustre vitreux et quelquefois perlé.
FORMES INDÉTERMINABES.
1. Laminaire y blanc-verdâtre , opaque ; Chursdorf , Penig, Saxe.
annotations.
Jusqu'ici l'amblygonite est une espèce très-rarej M. Heuland n'a pas encore pu s'en procurer un morceau pour sa collection particulière. Elle a une assez grande ressemblance avec une substance qui n'a pas encore été sufiSsamment examinée , et qui accompagne ordinairement la bergmannite.
SEPTIÈME ESPÈCE
TURQUOISE
Caractères définie.
AnaUytt. Berzelius y a tronvé du phosphate d ahimine, du phosphate de chaux , de la silice , de Toxide de fer et de l'oxide de cuivre.
Pesanteur tpietfijue. 2,83. 3,oo.
Caractères indéfinis.
CkimiqtMs. Insoluble dans l'acide muriatique (i). Exposée au chalumeau^ elle deyient brune et donne une couleur verte à la flamme.
Cassure. Conchoïdale et terreuse.
Dureié. Raie légèrement la chaux fluatée.
Couleur. Bleu céleste , bleuâtre et verdatre ; opaque , quelquefois translucide sur les bords.
FORMES INDÉTERMINABLES
1 . D'un bleu céleste , opaque , petits mamelons disséminés sur une gangue argileuse , quarzifére , et ferrifère ; mine Abdoolrazokée , Perse.
2. Verte, bleue , et blanchâtre , morceau poli de deux côtés ; Perse.
3. Bleue, terne, et opaque, petites masses amorphes disséminées sur une argile quarzeuse ferrifère j Perse.
(i) Ce caractère la distingue de la turquoise de nouvelle roche. Oudoimc ce nom] à des dents fossiles ou autres parties osseuses pénétrées de fer phosphaté. *
3oo TURQUOISE.
4. Verte , trés-pâle , petits mamelons disséminés sur la même gangue ; mine Abdoolrazokée, Perse.
5. Plaque mince d'un bleu terne , en partie recouverte d'argile ; Perse,
6. Petite plaque d'un vert céladon , en partie décomposée ; Perse.
Grande plaque polie , d'un vert céladon ; Perse
annotations.
Quelques auteurs ont voulu considérer la turquoise comme une simple variété de wavellite. Mais en comparant attentivement les caractères de ces deux substances, le seul fondement que l'on puisse découvrir pour cette opinion est qu'elles contiennent Tune et l'autre du phosphate d'alumine.
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HUITIÈME ESPÈCE
ALUMINE SULFATÉE.
Caracûreê définie.
Gheliit. Formule ohimique.
Analyse. Alumine 10,8. 2 A/S + Po S« + 48 A^.
Potasse 1O9I.
Acide sulfatée . . 33,7.
Eau > 45,4.
Forme primitive. Le cube.
Clivage. Parallèle aux faces de Toctaèdre.
Pesanteur spécifique. 1,763.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Fusible avec boursouflement, et laissant une masse spongieuse après le dessèchement. Soluble dans environ neuf fois son poids d'eau froide , et dans moins de la moitié de son poids d'eau bouillante; saveur douceâtre et astringente.
Cassure. Vitreuse et conchoïdale.
Dureté, Raie la chaux sulfatée , et est rayée par la chaux carbonatée.
Couleur, Blanche , jaunâtre ; translucide , opaque ; lustre vitreux.
PREMIÈRE VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, a*.
Octaèdre régulier. (Primitive, Haûy.)
1 . Quatre cristaux isolés, blanc-grisâtres, translucides ; Artzberg.
3o2 ALUMIWE SULFATÉE.
DEUXIÈME VARIÉTÉ, SÎGSE RBFRÉBEBTAOIP. p a\
La variété précédente^ dont Uê angles sont remplacés par les farces primitives. (Cabo-octaédre , Uaiiy.)
2. Six cristaux isolés, blanc-^;risâtres, translucides; Ârt»berg.
FORMES INDÉTERBONABLES.
5. Blanche , bacillaire , éclatante , en baguettes trèsserrées ; localité inconnue.
4. Blanche , fibro-soyeuse (yulgairement alun de plume) , en filamens très-déliés , réunis par faisceaux , et aussi entrelacés ; grotte de l'ile de Milo.
5. Blanche , soyeuse, en fibres courtesagglomérées, eten mamelons ; Aubin, département de rAveyron.
6. Jaunâtre , concrétionnée , mamelonnée , avec fibres capillaires de la même substance, sur anthracite ; Gottwich, Autriche.
7. Blanche, amorphe, mélangée d'une terre argileuse jaunâtre; Tschennig,'présde Kommothau , Bohême.
annotations.
D'après l'analyse de M. Berthier, et celle de M. Richard Phillips , l'alun de plume doit être considéré comme une espèce séparée. Cependant comme les réniltats obtenus par ces deux chimistes diffèrent entre eux , on l'a placé proTÎsoirement ici avec l'alumine sulfatée.
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NEUVIÈME ESPECE
WEBSTERITE.
Caractères définis.
Strombtbr.
j4naly se. Alumine 30,262. Form.chim. AZS + gA^.
Acide sulfurique. 23,365.
Eau 46,327.
Pesanteur spécifique. 1 ,669.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Soluble dans l'acide nitrique sans effervescence. Au chalumeau se fond avec difficulté. Happe à la langue.
Censure. Granulaire à grain fin, et terreuse.
Dureté. Se laisse aisément racler par le couteau.
Couleur. Blanc mat; opaque.
FORMES INDÉTERMINABLES
1. Blanche, opaque , mamelonnée , en masses arrondies^ à surface lisse, ayant la consistance de la craie , et souillée d*argile ferrugineuse; Newhaven, Sussex, Angleterre.
Ce morceau est un don de M. Webster.
3. Blanche, mamelonnée, terreuse ; montagne de Bernon, Épemay , France.
annotations.
La websterite se trouve encore à Halle, à Dolau et ÂMorl, en Prusse ; ce fut même dans la première de ces localités qu'elle fut d'abord découverte. Elle s'y rencontre , comme eu Angleterre et en France , en masses arrondies et mamelonnées.
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DIXIÈME ESPECE
ALUNITE.
Caractèreê définis.
CoRDiBR. Formule chimique.
Analyse. Alumine 39,654.aoAiS+Po5S4+4aAg.
Acide sulfurique. . 35,495.
Potasse 10,021.
Eau et perte. . . . i4,35o.
Forme primitive. Rhomboïde obtus de 92** 5o'. Clivage. Parallèle à la modification a' , moins distinct parallèlement aux faces du rhomboïde primitif. Pesanteur spécifique. 2 ^^ç^^. 2,752.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Réduite en poudre , elle se dissout dans Tacide sulfurique. Elle décrépite par l'action du chalumeau sans se fondre ; avec le borax , elle se dissout avec eflTervescence en un verre incolore et transparent. Chauffée modérément , elle exhale une odeur très - sensible d'adde sulfureux , mise ensuite sur la langue, elle en absorbe Thumidité, et donne une forte saveur d'alun.
Cassure. Inégale et vitreuse.
Dureté. Raie la chaux carbonatée, et est rayée par la chaux fluatée.
Couleur. Blanche et grisâtre ; translucide, transparente; lustre vitreux.
ALUNITE. 3o5
1. Brune, petits cristaux brillans , engagés entre eux, et ressemblant beaucoup, au premier aspect, au spath perlé, avec la même substance compacte; mine Castellina , Tolfa , CiYÎta-Vecchia.
2"« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p a' .
La variété précédente , dont les êommets sont remplacée chacun par un plan. {Fig. 2, pi. XIX. )
2. Blanc-grisâtre, petits cristaux reposant sur la même substance à l'état compacte ; mine Castellina.
FORMES INDÉTERMINABLES
3. Blanc-grisâtre, très-petits cristaux indistincts, et saccaroïde , sur trachite porphyrique , veinée de bleu â la séparation de la roche avec Talunite ; mine Castellina.
4. Blanc-jaunâtre, compacte , veinée de bandes étroites, contournées, de diverses nuances de jaune et de rouge; mine Castellina.
5. Blanche et rouge, granulaire; Beregszaz, comté de Beregh , Hongrie.
^rmotaiions.
La formule chimique de cette espèce est beaucoup trop compliquée pour qu'on puisse la considérer comme définitive , d'autant plus que la plupart des analyses ne s'accordent pas.
L'angle du rhomboïde primitif ne s'éloigne pas beaucoup de celui du quarz , et encore moins de celui de la bendantite. Mais ici c'est une analogie tout-â-fait casuelle, puisque les compositions de ces substances n'ont aucun rapport entre elles.
ONZIÈME ESPÈCE
DIASPORE.
Caractèreê difmiê.
Vauqusuv. Ghildiush. Formule chimique.
Analyse. Alumine. . . 80,00. 76,06. ^^ ) a
Oxide de fer. 3,oo. 7>78. F' \
Eau 17,30. 14,70.
ioo,5o. 98,54.
Forme primitive. Parallélipipède obliquangle dont les trois incidences sont 64° 54', 101** 20', 108° 3o'(i), et dont lea dimensions linéaires sont inconnues.
Clivage. Parallèle à toutes les faces de la forme primitiTe.
Pesanteur spécifique. 3,4324.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Un fragment exposé un instant à la flamme d'une bougie , pétille et se dissipe en une multitude de fragmens. Si , après avoir fait subir une légère ignition aux fragmens, on les pose sur du papier de tournesol rougi, imprégné d'eau, chacun d'eux forme une tache bleue dans la partie qu'il recouvre.
Cassure. Lamellaire.
Dureté. Raie le verre.
Couleur. Gris-verdâtre et brunâtre ; translucide vers les bords ; lustre vitreux.
(i) Les mesures varient entre 1080 et 1090 i5'.
DIASPORE. 3o7
FORMES INDÉTERBIINABLES.
1. Laminaire y blanc-yerdâtre ^ éclatant , en lames assez larges, croisées dans toutes les directions. Localité inconnue.
3. Brun clair, éclatant, en lames minces, larges, et croisées ) monts Ourals , Sibérie.
L'analyse que M. Children a publiée a été faite sur un morceau semblable à celui du n® 2. Il ne peut rester aucun doute sur Texactitude de la localité qui a été assignée à cet échantillon ; car on a trouvé dans la collection de sir Abraham Hume deux morceaux qui avaient été autrefois décrits comme anthophyllites des monts Ourals , qui sont parfaitement identiques avec la substance examinée par M. Children. Il 7 a même quelques raisons de penser que le morceau qui a servi à la description que M. Leliévre a donnée de cette substance , venait aussi de Sibérie. En effet , sur ce morceau le Diaspore présentait deux couleurs différentes, le vert-noirâtre, et le blancverdàtre. Or, les morceaux des monts Ourals offrent également deux couleurs, le vert-noirâtre, et le brun-clair \ et , quoique ces couleurs ne soient pas toutes deux les mêmes , ce rapprochement semblerait assez indiquer une localité commune.
DOUZIÈME ESPÈCE
KOLLYRITE.
Caractères difinù.
Klaproth. Bertuer. Form. chim.
Analyse. Alumine. . . . 45. 44,5. A/'S/ + 18. A^.
Silice i4. i5,o.
Eau 4o. 4o,5.
Caractereê indéfinie.
Chimique*. Se dissout sans effervescence dans Tacide nitrique. Entièrement infasible. Donne beaucoup d'eau par la calcination. L'eau peut en être extraite par la pression. Absorbe l'eau ayec un léger bruit , et devient en partie transparente.
Coêéure. Terreuse.
Dtfr^litf. Se laisse aisément racler par un couteau.
Couleur. Blanche ; translucide , opaque ; éclat yitrorésineux dans la cassure.
FORMES INDÉTERMINABLES
Blanche, terreuse et onduleuse; Schemnitz, Hongrie
3. Blanche , pulvérulente, et verdâtre vers le centre du morceau ; mine de plomb située prés de la rivière Oo , Pyrénées,
3; Blanche , altérée; même localité.
\Annotations.
On a réuni à cette espèce l'alumine hydratée silicifère, dont l'analyse, faite par M.Berthier^ ne diffère pas sensiblement de celle de la koUyrite.
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TREIZIÈME ESPÈCE
LENZINITE.
Caractères définie.
JoHHS* Formule chimique.
Analyêe. Silice ... 37,6. 2 A/ S + 7 A^.
Alumine • 37,5.
Eau. . . . 25,0.
Chimiques, Exposée dans un creuset à une chaleur rouge, elle perd 25 pour cent de son poids et devient assez dure pour rayer le verre. Happe à la langue. Mise dans Teau , elle s y divise en une multitude de petits morceaux translucides, qui, quand on les touche, tombent en grains possédant une assez grande dureté.
Cassure. Terreuse , quelquefois légèrement conchoïdale.
Dureté. Se laisse aisément rayer par la pointe d'un couteau.
Couleur. Blanche , translucide , transparente sur les bords ; lustre un peu gras.
FORMES INDÉTERMINABLES
1. Blanche , petites masses opaques , offrant une cassure terne , et happant à la langue, dans une argile ferrifére, brune; Kall , Eifeld, Prusse.
3io LEIÎZIHITE.
2. Blanche , massiTe , cassure terne , happant fortement à la langue ; S^.-ScTer , France.
Blanche y endurcie ; Carinthiel
annotations.
On a réuni proyisoirement à cette espèce la ScTerite de M. Dufour 9 quoique les analyses de ces substances différent assez considérablement dans les proportions des parties constituantes. Quelques auteurs ont aussi considéré comme une simple variété de Lenzinite la substance que M' Berthier a décrite sous le nom de Haloysite.
QUATORZIÈME ESPÈCE
^ILOPHANE.
Caractères définù.
• Strometbr.
Anafyêe, Alumine 32, 202.
Eau 41,301.
Silice 21,922.
Chaux. . . • . . 0,730.
Acide sulfîirique. 0,517.
Cuivre carbonate. 3,o58.
Fer hydraté. . . 0,270.
Pesanteur spécifique. i,85.
Clioa^e. Quelques indices parallèlement aux faces d un prisme droit rhomboïdal.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Au chalumeau ne fond pas , se boursoufle , tombe aisément en poussière, et donne a la flamme une couleur verte, se résout en gelée dans les acides.
Cassure. Couchoïdale.
Dureté. Raie la chaux sulfatée , et est rayée par la chaux fluatée; fragile.
Couleur. Blanchâtre , verdâtre , brunâtre , bleuâtre ; translucide , et transparente sur les bords ; lustre vitreux , résineux.
FORMES INDÉTERMINABLES
I . Blanche , bleue , et brune , translucide sur les bords , d'un lustre résineux , scoriforme; Saalfeld , Thuringe.
3i2 ALLOPHANE.
annotations.
Les rapports entre les quantités d'alumine de silice , et d'eau que contient cette substance , diffèrent totalement de ceux entre les mêmes principes contenus dans les deux espèces précédentes. D'après Ficinus, Tallophane de Schneeberg a une composition qui n'est pas la même que celle de Thuringe.On voit que cette espèce est jusqu'ici mal définie, mais on ne peut cependant se dispenser de la considérer comme une espèce à part.
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QUINZIÈME ESPÈCE
SPINELLE.
Carmetère* définis.
KlAPROTH. LiwUGLBB. BBRziLIUS.
jinah Abunine. . .
Form.
chim.
MA
Magnésie . .
. X^fiZ.
Oxidedefer.
Chaux. . . .
Silice. . . .
I oo,5o 98,5 . . 96,59.
Spinelle ronge. Spinelle noir. Spinelle bien.
Forme primitive. Le cube.
Clivage. S'obtient assez facilement parallèlement aux faces de l'octaèdre dans les variétés d'un noir opaque ; dans les autres variétés ne s'obtient qu'avec difficulté.
Pesanteur spécifique, 3^5 25.
Chimiques. Infusible au chalumeau ; les variétés rouges se noircissent et deviennent opaques lorsqu'on les expose au chalumeau , mais en se refroidissant elles deviennent d'abord d'un beau vert par transmission , puis presqu'încolores , et enfin redeviennent rouges.
Cassure. Conchoïdale.
Dureté. Moindre que celle du corindon , mais plus grande que celle du quarz.
Couleur. Rouge, bleu, vert , jaune, brun , et noir ; transparent , translucide , opaque 5 lustre vitreux.
3i4 SPINELLE.
l'^*' VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. a\
Octaèdre régulier. (Primitif, Haûy. )
1 . Douze cristaux isolés , blanc-rosâtres , et roses , transparens , dont quelques-uns sont cunéiformes ; Pégu.
2. Six cristaux isolés , de différentes grandeurs , offrant diverses nuances de rouge et de violet j Pégu.
3. Quatorze cristaux isolés, beaucoup plus gros que ceux des deux numéros précédens, mais moins nets; Pégu.
4. Dix-huit cristaux isolés , offrant diverses nuances de rouge , aplatis parallèlement à deux des faces opposées de l'octaèdre (Primitif segminiforme, Haûy); Pégu.
2mc VARIÉTÉ, SIGNE REFRÉS. DU CRISTAL ÉLÉMENTAIRE. a\
Axe de révolution perpendiculaire à une des faces de la modification ai\ (Primitif transposé, Haûy.)
5. Cinq cristaux isolés , très-nets , rosâtres , transparens ( rubis balais ) ; Pégu.
Huit cristaux isolés , rouges , translucides; Pégu
7. Trois cristaux isolés , roses , nuancés de bleu , le plus gros est très-net, et dun bleu laiteux; Pégu.
8. Rouge, nuancé de bleu, opaque , petit groupe de gros cristaux ; Pégu.
9. Vingt cristaux isolés , de différentes grandeurs, rouges , et nuancés de bleu ; Geylan.
10. Gris-bleuâtre, translucide, et opaque , cristaux des deux variétés précédentes, dans la chaux carbonatée laminaire , blanche , avec mica lamellaire , et un peu d'amphibole vert ; Aker , Sudermanie.
SPINELLE. 3i5
11. Gris-bleuâtre, opaq[ue, cristaux aplatis, dans la chaux carbonatée laminaire , blanche , avec quelques cristaux de mica jaune-yerdâtre^ et quelques grains d'amphibole vert ; Aker , Sudermanie.
12. Gris-bleuâtre, opaque , cristal isolé , auquel adhère un peu de chaux carbonatée blanche ; Aker.
Don de M. Magendie.
i3. Gris-bleuâtre , opaque , cristaux nets , avec cristaux irréguliers de la même substance , quelques petits cristaux de mica jaune-verdàtres , et chaux carbonatée blanche ; Aker.
3"" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, o' -6*.
If octasdre régulier y dont toutes leê arêtes sont émarginées. ( Émarginé , Haûy. )
i4. Cinquante-six cristaux isolés , blancs, rouges, et violets ; Pégu.
i5. Cristal isolé , vert , opaque j Ceylan.
4me VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. O* o' h\
La variété précédente , augmentée de quatre fctces à chacun
des angles. ( Unibinaire , Haûy. )
i6. Petit cristal isolé , blanc , taché de bleu , translucide; Ceylan.
17. Noir, opaque, éclatant, petits cristaux très-nets, dont quelques-uns sont octaèdres , et d autres appartiennent à la troisième variété ; dans le pyroxène granulaire, vert , avec un peu de mica lamellaire , vert; Vésuve.
18. Noir, éclatant, petits cristaux nets , dans le pyroxène granulaire, vert, mélangé de mica lamellaire, blancverdâtre ; Vésuve.
3x6 SPINSLLE.
19. Noir, éclatant, très-grands cristaux, dans la même gangae ; Vésuve.
ao. Noir, éclatant, très-petits cristaux, dans la même gangue^ Vésuve.
Massif, noir , opaque , d'un éclat résineux , offirant
des indices de clivage , dans des directions parallèles aux faces d'un octaèdre régulier ( Candite de M, de Boumon) ; Candy , Ceylan.
annotations.
D'après les analyses citées , on peut présumer qu'il doit exister une espèce distincte du Spinelle , dont la formule
serait M A/* -f" "^ -^ ^'* ^ et à laquelle il faudrait rapporter le Spinelle noir ou pléonaste , et la candite de M' de Bournon. Cette espèce différerait encore probablement des Spinelles rouge et bleu par la pesanteur spécifique.
On voit ici une nouvelle application de l'isomorphisme de la magnésie et de l'oxide de fer , isomorphisme que ron peut déduire de la ressemblance des formes de la magnésie carbonatée et du fer carbonate. L'exemple dont il s'agit ici a l'avantage de montrer que dans les substances dont les formes cristallines se dérivent d'un cube , les bases isomorphes peuvent se substituer l'une à l'autre , sans que les angles et les dimensicms de la forme primitive soient en aucune manière changés. On sait au contraire , qu'en général dans les substances dont la fcurme primitive diffère du cube , la substitution des bases isomorphes entrafaie un léger changement dans les angles et les dîmensionâ. L'espèce suivante offrira une vérification de ce principe; on en rencontrera beaucoup d'autres dans la suite.
SEIZIÈME ESPÈCE
GAHNITE.
Caractères définis.
EcKBBERG. Formule chimique.
Analyse. Alumine 60,00. ^"IaV
Oxide de zinc. . . 24,25. F J
Oxide de fer. . • 9,25.
Silice ^575.
Forme primitive . Le cube.
Cliva^e^ Parallèle aux faces de Toctaédre régulier.
Chimiques. Infusible au chalumeau ; réduite en poudre fine et mêlée intimement avec la soude , elle donne au feu de réduction une aréole très-sensible de fumée de zinc.
Censure. Conchoïdale.
Dureté. La même que le spinelle.
Couleur. Verte, vert - noirâtre ; translucide sur les bords , et opaque ; lustre vitreux, résineux.
1" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. a\
Octaèdre régulier. (Primitif, Haûy. )
D'un vert foncé , opaque , cristal isolé ; Fahlun
4. Vert-noirâtre , opaque , très-grands cristaux, dans le talc vert; Fahlun.
5. Vert-noirâtre, opaque, cristal d'un très-grand volume , dans le talc vert ; Fahlun.
6. Vert-noirâtre, opaque, très-gros cristaux, dans la même gangue ; Fahlun.
5me VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, a' b\
Octaèdre émarginé. (Emarginé , Haûy •)
7. Vert-noirâtre, translucide et opaque , petits cristaux octaèdres et octaèdres émarginés, avec de petits cristaux de sphène , de chaux carbonatée , et de feldspath ; Franklin, New Jersey , États-Unis.
FORMES INDÉTERMINABLES
8. Vert-foncé, opaque , octaèdres indistincts qui paraissent se diviser avec beaucoup de facilité parallèlemeBt aux faces de Toctaèdre , dans le quarz amorphe , avec un peu de talc blanc-argentin ; Fahlun.
9 . Vert-noirâtre, amorphe, dans le mica schistoïde noir; Noefoersberg.
GAHHITE. 3i9
Annotations.
On a déjà fait remarquer que Talumine et le fer oligiste ou trioxide de fer étaient isomorphes. On sait d'ailleurs que les oxides de fer ^ de manganèse , et de zinc le sont égale-
ment. LaFranklinite , dont la formule chimique estZF^-f~
M F*, et laGahnite^ qui toutes deux ont pour forme primitive le cube ^ présentent une application de ces résultats. Une conj ecture se déduit avec assez de vraisemblance de ce qui précède relativement à la formule chimique du fer oxtdulé , sachant que ce minéral est composé de tri-oxide et de bi-oxide de fer • et que ses formes se rapportent encore au cube. On est en effet naturellement conduit à supposer que cette formule doit être analogue à celles de la Gahnite et de la Franklinite,et par conséquent représentée
par FF^, ce qui donnerait pour le rapport des deux oxides^ celui des nombres, 18,3 et 81,7 ; ce qui ne s'accorde pas cependant avec l'opinion de Berzélius qui a donné pour cette
substance la formule F F'.
POTASSE
PREMIÈRE ESPÈCE
POTASSE SULFATÉE.
Caractères définis.
^na/y^«. Potasse 54,07. Formule chimique. Po S».
Acide sulfurique. . ^5^^i.
ioo,oo.
Forme primitive. Prisme droit rhomboïdal, dans lequel l'incidence des faces latérales est de 1 20^ 5o', et le rapport d'un des côtés de la base à la hauteur à peu prés celui des nombres 5oet 5!i.
Clivage. Peu distinct parallèlement aux faces de la forme primitive.
Pesanteur spécifique. i)73i.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Inaltérable à l'air. Soluble dans cinq fois son poids d'eau bouillante. Saveur amére.
Cassure. Inégale, conchoïdale.
Dureté. Raie la chaux sulfatée.
Couleur. Blanche; transparente, translucide, opaque; lustre vitreux.
FORMES INDÉTERMINABLES
1. Blanche, en petits mamelons disséminés sur une lave; Vésuve.
POTASSE
y4nnota1ions.
Le prisme droit rhomboïdal , dans lequel l'incideDce des faces latérales est d'environ 1 20® , et le rapport d'un des côtés de la base à la hauteur à peu prés celui des nombres 5 et 3 ^ paraît être une forme limite , dont les formes primitives de plusieurs espèces ne s'écartent que trés-peu , quoique cependant on n'aperçoive quelquefois aucune analogie entre leurs formules chimiques. La potasse sulfatée qui vient d'être décrite, l'espèce suivante, rarragonite,la baryte carbonatée^et la strontiane carbonatée, présentent déjà un exemple de ce qui vient d'être avancé. On trouvera dans la suite plusieurs autres espèces dont les cristaux peuvent se dériver de la même forme y ou de formes qui en diffèrent peu. Le prisme hexaèdre régulier, dans lequel l'un des côtés de la base est égal à la hauteur , parait être aussi une de ces formes limites. Il y en a encore d'autres que l'on citera à mesure que l'occasion s'en présentera. La considération de ces formes limites est un des objets les plus intéressans de la cristallographie.
SECONDE ESPÈCE
POTASSE NITRATÉE.
Caraetkreê défini*.
Gmslw.
Analyse. Potasse 47,1. Formule chimique Po Ax«.
Acide nitrique. . 62,9.
Forme primitive. Prisme droit rhomboïdal, dans lequel rincidence des faces latérales est de 119® 10% et le rapport d'un des côtés de la base à la hauteur à peu prés celui des nombres 5o et 3o.
Clivage. Parallèle à toutes les faces de la forme primitive , et aux modifications e% et y\
Pesanteur spécifique, i,93.
Caractères indéfinis.
Chimiques, Détonne par le feu , avec le charbon. Soluble dans trois ou quatre fois son poids d'eau froide, et dans la moitié de son poids d'eau bouillante ; saveur d'abord fraîche, et ensuite désagréable.
Cassure. Conchoïdale.
Dureté. Raie la chaux sulfatée.
Couleur. Blanche \ translucide , transparente ; lustre vitreux.
FORMES INDÉTERMINABLES
1. Blanchâtre, opaque, petits cristaux indistincts , sur de petites plaques minces de chaux carbonatée ; Pulo di Molfetta , dans la Pouille.
ib
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annotations.
M' Beudaut a obtenu des cristaux de potasse nitratée , qui avaient la forme d'un rhomboïde obtus. Ainsi cette substance présente, comme la chaux carbonatée, le phénomène du dimorphisme. Le même savant est également parvenu à faire cristalliser la soude nitratée sous des formes qui appartiennent à deux systèmes cristallins incompatibles^ les unes dérivables d'un prisme droit rhomboïdal, et les autres dun rhomboïde obtus. Il parait d'ailleurs que les deui nitrates rhomboédriques sont isomorphes, aussi bien que les deux nitrates prismatiques. Car ces divers cristaux provenaient d une solution de ces deux sels en diverses proportions , et le nitrate de potasse en rhomboïde obtus contenait ordinairement une petite quantité de nitrate de soude, tandis que le nitrate de soude en prisme rhomboïdal droit renfermait une petite quantité de nitrate de potasse. On verra bientôt que la forme primitive du nitrate de soude , tel qu'on le trouve dans la nature, est un rhomboïde obtus de 106° 33'j on peut donc conclure que celle du nitrate de potasse rhomboédrique mesure à-peu-près le même angle.
Il est assez remarquable que les deux formes primitives offertes par chacun de ces sels, soient, comme dans la chaux carbonatée , l'une un rhomboïde et l'autre un prisme droit rhomboïdal; et que même, sous le rapport des angles et des dimensions , ces formes ne présentent pas de différences considérables.
SOUDE
PREMIÈRE ESPÈCE
SOUDE CARBONATÉE. Caractères définie.
BEBGMAn.
Analyêe.SoxxAe 20. Form. chim. SoO+ao Aj.
Acide carboniq. . 16.
E!au 64.
lOO.
Forme primitive. Prisme rhomboïdal oblique, dans lequel rincidence des faces latérales est de 76** 12', l'incidence de la base sur chacune d'elles de 108® 43', et le rapport d'un des oôtés de la base à l'arête latérale, à peu prés celui des nombres i3 et 10.
Clivage. Parallèle aux faces de la forme primitive , et à la modification g\
Pesanteur spécifique. iy^25.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Soluble dans l'eau ; avec effervescence dans l'acide nitrique. Saveur urineuse; très-efflorescente par l'action de l'air. Verdissant le sirop de violette. Se fondant très-aisément par l'action du chalumeau.
Censure. Conchoïdale.
Dureté. Rayée par la chaux sulfatée.
Couleur. Blanche; transparente ; lustre vitreux.
SOUDE CARBONATÉE. SsS
FORMES INDÉTERMINABLES
1. Aciculaire, blanche, translucide ; environs de Debreczin, Hongrie.
M. Mohs , dans son Traité de Minéralogie , décrit inunédiatement après cette espèce , sous le nom de soude carbonatée prismatique, une substance qui, par sa forme, diflfère essentiellement de la précédente , mais dont lanaljse n'a pas été faite jusqu'ici. Il présume qu'elle se trouve toute formée dans la nature , parce qu'on en voit quelquefois des cristaux distincts sur des morceaux de soude du commerce. Pour en obtenir de beaux cristaux, il suffit de faire évaporer, aune température de 26 à 4o** du thermomètre centigrade , une solution parfaitement saturée de carbonate de soude. Ces cristaux peuvent se dériver d'un prisme droit rhomboïdal, dans lequel l'incidence des faces latérales est de 96® 10', et le rapport d'un des côtés de la base à la hauteur â peu prés celui des nombres 25 et 12. Ils se clivent parallèlement à la modification h\ Leur pesanteur spécifique est de 1,562. Ils s'altèrent beaucoup moins à l'air que les cristaux de soude carbonatée.Les autres caractères sont à peu près les mêmes dans les deux substances.
SECONDE ESPÈCE
TRONA.
Caractères définis,
Klàproth.
Analyse. Soxxàe, . . ... 37. Form. ohim. So C + 4^* Acide carbonique. 58.
Eau • . 23,5.
Soude sulfatée . . 2,5.
Forme primitive. Prisme rhomboïdal oblique.
Clivage, Très-facile dans une direction parallèle à la base de la forme primitive.
Caractères indéfinis.
Chimiques, Inaltérable à Tair; ne précipite point la solution de sulfate de magnésie , et précipite au contraire les sels de chaux avec eflervescence.
Cassure, Inégale.
Dureté. La même que celle de la chaux carbonatée.
Couleur. Blanche , et jaunâtre ; translucide , transparente; lustre vitreux.
FORMES INDÉTERMINABLES
1. Aciculaire y blanche , cristaux alongés, réunis en faisceaux peu divergens \ province de Sukena , royaume de Fezzan, Afrique.
TRONA. ^27
y4nnotations,
La détermination des dimensions de la forme primitive de cette substance n'est pas complète , mais d après son analyse et ses autres caractères , il est évident qu'elle doit former une espèce séparée.
Suivant les observations de M. Boussingault , il parait cpie le sel nommé urao , que les Indiens extraient d'une lagune située prés de Merida, à la Cordillière orientale des Andes, en Colombie , appartient â cette même espèce.
TROISIÈME ESPÈCE
SOUDE SULFATÉE.
Cametères dé finies.
BekzéliU0. Formule chimique.
j4nali/se* Sonde. • 1992. SoS^ + 20 Aq/
Acide sulfurîque. • 24^8.
Eau 56,0.
Forme primitive. Prisme rhomboïdal oblique , dans lequel l'incidence des faces latérales est de 80» 24' , Tinclinaison de la base f(ur chacune d elles de 101° 20'^ et le rapport d'un des côtés de la base à Tatéte latérale à peu prés celui des nombres 100 et i45.
ClivcLge. Parallèle à la base de la forme primitive.
Pesanteur spécifique. 1 ,662 .
Caractère» indéfinis.
Chimiques. Très-soluble ; trés-efflorescente à lairj saveur amére , fraîche et salée ; fusible à une légère chaleur. Cassure. Conchoïdale.
Dureté. Rayée par la chaux sulfatée.
Couhur. Blanche; transparente; lustre vitreux.
FORMES INDÉTERMINABLES
1. Pi^fo^rti/^n^e^ blanche , sur une marne schisteuse; Hallein, Salzbourg.
Annotations. — On réunit ordinairement à cette espèce deux substances, dont les analyses sont très-compliquées, mais qui contiennent une assez grande proportion de sulfate de soude. L'une est la Reussine d'Egra, en Bohême , et l'autre la Bloedite dlschel , en Autriche.
QUATRIÈME ESPÈCE
SOUDE NITRATÉE.
Caractères définis.
Gmblin.
Ancdyse. Soude 37,2. Formule chimique. So Az2.
Acide nitrique. . 62,8.
lOO^O.
Forme primitive. Rhomboïde obtus de 106** 33'. Clivage. Assez facile {)aralléleinent aux faces de la forme primitive.
Pesanteur spécifique. 2,1.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Sur des charbons ardens, elle fuse, mais moins facilement que la potasse nitratée. Soluble dans trois parties d'eau à la température de i5" centigrades; saveur fraîche, un peu amère. Isolée et frottée, acquiert une électricité résineuse très-sensible.
Cassure, Conchoïdale.
Dureté. A peu près la même que celle de la chaux sulfatée.
Couleur. Blanche ; transparente ; lustre vitreux.
FORMES INDÉTERMINABLES
1 . Granulaire y blanche , avec argile quarzifère 5 près du port de Yquique , district d'Atacama , Pérou.
Annotations. — On n a point encore trouvé dans la nature la soude nitratée prismatique, dont les formes, comme on Ta indiqué dans les annotations de la potasse nitratée , doivent pouvoir se dériver d'un prisme droit rhomboïdal d'environ 120**.
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CINQUIÈME ESPÈCE
SOUDE MURIATÉE.
Caractères définie.
Berthibk.
y^na/y^^.Muriate de soude. 99,8. . . 9093.Foriii. chim. So M^
Sulfate de chaux 5.
Sulfate de soude ...... 2.
Protoxide de fer. 0,2. . .
Forme primitive. Le cube.
Clivage, Parallèle aux faces du cube ^ et quelquefois parallèle aux faces d un dodécaèdre rhomboïdal. Pesanteur spécifiqtLe. 2,267.
Caractères indéfinis.
Chimiques, Soluble dans trois parties d'eau froide , Teau bouillante n'en dissout pas sensiblement davantage. Le sel marin décrépite sur des charbons allumés ; mais le sel gemme ne décrépite pas.
Cassure. Conchoïdale.
Dureté. Raie la chaux sulfatée.
Couleur, Incolore , rouge , bleue , verte , violette , blanchâtre; translucide, transparente; lustre vitreux.
l'^*' VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENT, p.
Le cube, ( Primitive, Haiiy. )
!• Blanc-grisâtre , transparente , gros cristal isolé à faces un peu bombées ; Cardoua , Catalogne, Espagne.
SOUDE MURIATÉE. 33i
2. Blanc-grisâtre , translucide , gros cristal à faces bombées renfermant une grosse goutte d'eau mobile; Cardona, Catalogne , Espagne.
FORMES INDÉTERMINABLES
Amorphe, d'un bleu de saphir, transparente; Cardona
annotations.
Cette substance offre un très-petit nombre de formes diflPérentes , même parmi les cristaux obtenus avec le secours de l'art. La variété qu'Haûy a nommée infundibuli forme, et qui présente la forme d'une pyramide quadrangulaire creuse , dont les faces tant intérieures qu'extérieures sont cannelées parallèlement à la base , est intéressante sous plus d'un rapport. La formation en a été décrite avec beaucoup de soin; mais on n'a pas fait remarquer qu'elle déroge à la loi de symétrie , qui exigerait que la même composition se répétât sur les six faces du cube placé au sommet de la pyramide.
SIXIEME ESPECE
SOUDE BORATÉEL
Caractères définie* Klapkoth.
Analyse. Acide boracique. 56. Form. chim. So Bo« + i8 Aj.
Soade 17.
Eau 47.
Forme primitive. Prisme rhomboïdal oblique, dans lequel rincidence des £sices latérales est de 86® So', Tincidence de la face sur chacune d'elles de loi"" 3(/, et le rapport d'un des côtés de la base à Tarétç latérale à peu prés celui des nombres 100 et i52.
CUva^e. Parallèle aux plans latéraux de la forme primitive , et aux modifications A' et g\
Pesanteur spécifique. 1,716.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Au chalumeau elle se boursoufle d'abord et finit par se convertir en verre, se charbonne et 'dégage une odeur d'empyreume. Soluble dans douze fois son poids d'eau froide, et six fois son poids d'eau chaude; saveur douceâtre , tirant sur celle du savon.
Cassure. Ondulée et brillante.
Dureté. Tendre et fragile.
^oii/^^r» Blanchâtre et verdâtre; translucide et opaque, quelquefois transparente \ lustre résineux.
1" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p m h' b' b* e'.
Prisme oblique à six pans, dont deux des bords et deux des angles sont modifiés. (Fig. 2, pi. XXV.)
SOUDE BORATÉE. 333
1. Blanchâtre 9 translucide, gros cristal isole dont les faces sont ondulées; Thibet.
Petits fragmens altérés , en partie pulvérulens ; Thibet
annotations.
Les angles de la forme primitive de cette espèce diffèrent peu de ceux de la forme primitive du pyroxène. On ne saurait encore tirer aucune conclusion de cette analogie, mais il n'est pas moins nécessaire de la faire remarquer.
SEPTIÈME ESPÈCE
GLAUBÉRITE.
Caractère* définis.
Broughiàrt.
analyse. Chaux sulfatée. . 49. Form. chim. So S» + câ S». Soude sulfatée. . 5i.
Forme primitive. Prisme oblique à bases rhombes , dont les faces latérales sont inclinées de 85° 20' , la base sur chacune d'elles de io4** i5', et dans lequel le rapport d'un des côtés de la base à l'arête latérale est à peu près celui des nombres loet i3.
Clivage. Parallèle à toutes les faces de la forme primitive.
Pesanteur épécifique. 2,75. 2,807.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Exposé au chalumeau , décrépite et se fond en une perle claire , dont la transparence se perd par le refroidissement. Décomposable par l'eau en ses deux principes , dont l'un , le sulfate de chaux , se précipite. Sayeur saline et astringente. Acquiert par le frottement l'électricité résineuse ; elle est faible lorsque le morceau n'est pas isolé. Sa poussière ne verdit pas sensiblement le sirop de violette.
Cassure. Conchoïdale.
Dureté. Raie la chaux sulfatée , mais est rayée par la chaux carbonatée;
Couleur. Jaune-pâle et grisâtre; translucide, rarement transparent ; lustre vitreux.
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1" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p d\
Prisme oblique à hases rhomhes. ( Fig. 2 , pi. XXV. )
I. Petit cristal isolé, jaune trés-pâle, transparent ; Villarubia, prés d'Ocanna, Madrid.
3. Petits cristaux nets , grisâtres , transparens , dans la soude muriatée laminaire ; Villarubia.
3. Petits cristaux nets, agglomérés, mélangés de soude muriatée ; Villarubia.
yénnotations.
On peut conclure de la forme primitive , et de la composition chimique de cette espèce , que les sulfates de chaux et de soude ne sont pas isomorphes. Car s'ils l'étaient , la forme primitive du Glaubérite devrait être la même que celle de la chaux sulfatée anhydre ; mais , au contraire , on a vu que les cristaux de cette dernière substance , se rapportaient à un prisme droit rhomboïdal , forme incompatible avec celle adoptée ici. Il n'est pas impossible cependant que la chaux sulfatée anhydre outre la forme offerte par la nature , ait une seconde forme, coumie on en a déjà vu des exemples dans d'autres substances , et que celle-ci diffère peu du prisme rhomboïdal oblique du glaubérite.
HUITIÈME genre:
L. GlHELIV
^na/y^é. Ammoniaque. . . . 22,80. Form.chim.AzHes+aAî. Acide sulfurique. . 53,2g.
Eau 2^99 (•
Forme primitive. Prisme rhomboïdal.
Caractères indéfinis.
Chimiques, Soluble dans deux fois son poids d'eau , eflSorescente, saveur aigre et amére ; volatile à une haute température.
Couleur. Jaune-pâle, et gris-jaunâtre ^ translucide, opaque.
FORMES INDÉTERMINABLES
I . Pulvérulente , sur lave ; Vésuve
annotations.
Cette substance , qui n'a été trouvée jusqu'ici qu'en trè»petite quantité, et sous une forme qui se prête bien peu i l'étude des caractères, est encore mal connue. Les cris^ taux obtenus dans les laboratoires se présentent sous b forme de prismes hexaèdres aplatis terminés par des pyramides hexaèdres.
SECONDE ESPÈCE
AMMONUQUE MURIATÉE.
Caractères définie.
Klaproth. Form. chim.
i^fia/y#6. Muriate d'ammoniaque. 99>5. gy^^o. AzHM*. Sulfate d'ammoniaque. o,5. 2,5o«
100,0. ioo,oo«
VétnTe. Baoharie.
Ferme primitive. Le cube.
Clivage. Parallèle aux faces de Toctaèdre régulier.
Pesanteur spécifique, i,528.
Caractères indéfinis*
Chimiques, Soluble dans six fois son poids d'eau froide , et à peu près dans son poids d eau bouillante ; saveur piquante ; inaltérable à Tair. Volatile en fumée blanche quand on la place sur des charbons ardens.
Cassure. Conchoïdale.
Dureté. A peu près la même que celle de la chaux sulfatée.
Couleur. Blanche, jaunâtre, grisâtre, brunâtre; translucide, transparente; lustre vitreux.
l'« VAKEÈTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. a\
Solide formé de vingt-quatre trapézoèdres. (Trapézoïdal,
Haûy. )
i« Blan^e , translucide, petits cristaux réunis en groupes isolés ; Bucharie.
338 AMMONIAQUE MURIATÊE.
2. Grisâtre, translucide, cristaux isolés et arrondis; Bucharie.
annotations.
Dans Touvrage intitulé Introduction élémentaire à la Minéralogie, M. W. Phillips a donné le dessin d'une des variétés de forme de Tammoniaque muriatée qui ne s'aocorde pas avec un noyau cubique. En se basant sur cette observation , M, Mohs dans son Traité de Minéralogie , semble pencher vers l'opinion qui choisirait un prisme droit à bases carrées pour la forme primitive de cette substance. Cependant en examinant avec un peu d'attention les valeurs des incidences des faces y telles qu'elles ont été trouvées par M. Phillips , on peut se convaincre aisément que toutes ces faces dérivent d'un cube, les unes ayant pour signe cristallographique a% et les autres b'. Seulement il parait que sur le cristal mesuré par M. Phillips, on ne pouvait voir que quatre des douze faces de la modification b\ Si la forme était complète elle serait la même que celle du grenat émarginé d'Haûy,
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BUCHOLZ. ROSE
Analyse. Silice. . . . 99,38 . . 97,5o. Forro. chim. Si. Alumine . . une trace . 0,2 5.
Oxide de fer 0,76.
CrUlal d« roohe. Améthyste.
Forme primitive. Rhomboïde obtus de gi' i5'.
Clivage. S'obtient assez difficilement , parallèlement aux faces de la forme primitive, et à celles de la modifica-
lion e ; quelquefois dans la direction des faces de la modification e*.
Pesanteur spécifique. 2,69. . . . 2,8 ■•
Caractères indéfinis.
Chimiques. Infusible. Deux morceaux blanchâtres, frottés Tun contre l'autre sont phosphorescens dans l'obscurité. Acquiert par le frottement l'électricité vitrée, qu'il ne garde que très-peu de temps.
Cassure. Conchoïdale. Dans plusieurs variétés, principalement dans celles qui sont transparentes , la cassure , perpendiculaireà l'axe, aune apparence veloutée. Dans le quarz
Mo QUARZ.
violet (améthyste), la cassure offre des lignes très-fines ondulées, qui sont assez analogues à celles qu'on observe sur la paume de la main.
Dureté. Raie facilement le verre ; étincelle par le choc du briquet.
Couleur. Blanc , violet , rose , bleu y et une grande variété d'autres couleurs et de nuances dues au mélange de substances étrangères ; transparent , translucide , opaque; lustre vitreux, quelquefois résineux.
1" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p.
Rhomboïde légèrement obtus. ( Primitif, Haûy. )
1. Grisâtre , translucide, cristaux groupés, à faces un peu raboteuses, scintilles de grains d'or natif; Minas Geraes , Brésil.
2. Gris , translucide , petits cristaux éclatans , avec d'autres de la variété dodécaèdre, sur quarz ferrugineux brunâtre ; ile des Loups , lac Onega, Russie.
Brun foncé , éclatant ^ et blanc transparent , cristaux
dont la plupart sont modifiés par les faces du rhomboïde e , sur fer hydro-oxidé quarzeux ; île des Loups.
4. Blanc , translucide , éclatant , cristaux engagés entre eux , de telle manière qu'on n'aperçoit distinctement que les trois faces du sommet ; sur quelques-uns des cristaux on aperçoit aux angles, de petites faces triangulaires; Chaudfontaine , près de Liège, Pays-Bas.
Un examen récent des cristaux de cette localité, décrits par Haùy comme quarz primitif , a prouvé qu'ils sont pseudomorphiques, et que leur forme est un cube.
Double pyramide hexaèdre. ( Dodécaèdre , Haây. )
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5. Grisâtre , translucide , cristal isolé ; Jaen , Andalousie , Espagne.
6. Brun-noirâtre, deux cristaux isolés , très-nets ; Jaen. 7^ Blanc-grisâtre, opaque , cristal isolé, à faces raboteuses ; Marmarosch , Hongrie.
8. Blanc, transparent, et bleu-clair , translucide, cristaux nets, engagés entre eux , sur cbaux carbonatée magnésienne , laminaire et granulaire , avec des yeines de quarz bleu amorphe ( Sidérite ), et un peu de fer oligiste lamellaire ; GoUing , Salzbourg.
Ce morceau est très-intéressant, en ce qu'il montre la sidérite sous une forme régulière, et prouve ainsi que cette substance n'est que du quarz coloré par Tasbeste bleu.
9. Brun-noirâtre , translucide , cristaux nets , recouvrant une stalactite calcaire, avec de petits' cristaux de chabasie primitive et d'heulandite périhexaèdre ; Oberstein , Palatinat.
10. Brun-noirâtre, peu translucide, éclatant, cristaux nets , recouvrant la carcasse de cristaux creux de chaux carbonatée métastatique ; Oberstein.
11. Rouge de brique, cristaux groupés, dont plusieurs sont recouverts d'une croûte de la même substance , grisâtre et transparente , placée de manière à ne pas changer la forme des cristaux; Oberstein.
3™« VAIOÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p e e\
Prisme hexaèdre régulier , terminé par une pyramide
hexaèdre. (Prisme, Haûy. )
12. Blanc, transparent, deux cristaux isolés, nets, offrant les deux sommets 5 Meillans, département de l'Isère.
i3. Blanc, transparent, éclatant, sept cristaux isolés, à prismes courts, offrant les deux sommets ; à quelques-
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uns d'eutre eux adhère un peu de chaux carbonatée grise; Meillans , département de liséré.
i4. Blanc , transparent y éclatant , cristal net, à prisme court, avec d'autres plus petits, adhérant à un peu de chaux carbonatée gris-brunâtre, en petits cristaux métastatiques et inverses, trés-^errés; Meillans.
i5. Blanc, transparent, éclatant, avec de petits cristaux de chaux carbonatée blanc-grisâtres , métastatiques, binaires , et de cette dernière variété dont les sommets sont remplacés par un plan perpendiculaire à l'axe , chaux carbonatée magnésienne, blanche, éclatante, et jaune en rhomboïdes primitifs contournés, sur pierre calcaire grise, argileuse et ferrugineuse; Meillans.
16. Blanc, transparent, cristal isolé dont deux des faces de Tune des pyramides , et les deux faces qui leur sont parallèles dans l'autre , ont beaucoup plus d'étendae que la symétrie ne l'exigerait ; Meillans.
17. Blanc, transparent, cristal isolé dont les faces ont des étendues disproportionnées , et dans lequel les faces du prisme sont fortement striées; Meillans.
18. Blanc-jaunâtre, transparent, cristal isolé, dont les faces ont des étendues disproportionnées (la variété pseudoprismatique, ou prisme sphalloïde d'Haiiy); Meillans.
19. Blanc-grisâtre, transparent, deux cristaux isolés, dont les faces ont des étendues disproportionnées ; Madagascar.
20. Blanc, transparent, cristal isolé, aplati parallèlement à une des faces primitives, et offrant une cavité; Madagascar.
21. Blanc-grisâtre, transparent, trois cristaux isolés, à l'un desquels adhère un i)etit cristal , dont l'axe est parallèle au sien; Meillans.
22. Blanc-grisâtre, transparent, cristal isolé, dans lequel une des faces de l'une des pyramides est tré»-large,
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le commet de Tautre pyramide est masqué par un cristal de la même forme y mais d'un diamètre plus petit , dont l'axe est parallèle à Taxe de celui auquel il adhère , ayec des aiguilles d'épidote sur les faces du prisme ; Écatherindbourg y Sibérie.
sS. Blanc, translucide y cristal isolé, dont l'un des sommets est^masqué par un prisme alongé, d'un diamètre plus petit ^ et dont Taxe est le prolongement du sien; environs de Dublin, Irlande.
34. Blanc, limpide, cristal isolé, dont l'un des sommets est intercepté par un prisme d'un diamètre moins grand ; les axes des deux cristaux ne sont pas exactement parallèles ; environs de Dublin.
25. Blanc, transparent, cristal isolé, oifrant les deux sommets, dans lequel les faces du prisme sont alternativement larges et étroites , et i*enfermant de la baryte sul&tée d'un blanc mat , en flocons ; Meillaus , département de risére.
26. Blanc, transparent, grands et petits cristaux groupés, les plus gros contiennent de la baryte sulfatée d'un blanc mat, en lames minces, entassées, et en filamens déliés , croisés dans toutes les directions ; Meillans.
27. Blanc, transparent, grands et petits cristaux nets, alongés, montrant les deux sommets, groupés, sans adhérence; Meillans.
28. Blanc, transparent, grands et petits cristaux, dont quelques-uns sont aplatis parallèlement à deux des faces opposées du prisme , groupés , sans adhérence ; Meillans.
2g. Blanc , transparent , petit groupe de cristaux aplatis parallèlement à deux des faces opposées du prisme ; Meillans.
3o. Blanc -jaunâtre , éclatant, transparent, cristaux groupés, les uns aplatis, les autres alongés, et irisés ; Meillans.
3i. Blanc, transparent et translucide, grands et petits
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cristaux, avec feldspath ditétraédre, blanchâtre, et un peu de fer sulfuré ; Meillans , département de liséré.
Sa. Blanc, transparent, cristaux aplatis, groupés sans adhérence ^ Meillans.
33. Blanc, transparent, deux cristaux croisés, trësaplatis parallèlement à deux des faces opposées du prisme, sur Tune desquelles se trouvent de petits cristaux de la même substance, aussi très- aplatis; Meillans.
34* Blanc , transparent , cristal croisé par un autre plus long , mais d un diamètre beaucoup plus petit , Auquel adhèrent quelques autres renfermant du titane oxidé capillaire ; Meillans.
35. Blanc, transparent, très-éclatant, cristaux groupés, avec chaux carbonatée magnésienne, en cristaux de la forme décrite au n** 1 1 2 de la baryte sulfatée j Armentières, département de l'Isère.
56. Blanc, transparent, cristaux nets, groupés , parsemés à leur surface de petits cristaux très-nets de fer sulfuré cubo-octaèdre ; Gornouailles.
37. Blanc, transparent, cristaux groupés, avec de petiteç taches talqueuses d'un vert-brunâtre disséminées à la surface des cristaux , dans lesquelles sont implantés de petits cristaux de quarz ; Gornouailles.
38. Blanc , et blanc-verdâtre , translucide , éclatant, cristaux nets , serrés les uns contre les autres , et groupés en forme de bouquet, avec un peu de talc et de magnésie carbonatée ferrifère blanchâtre , en forme de schiefer* spath ; Traversella , Piémont.
39. Blanc-verdâtre , transparent et translucide, cristaux nets , alongés , groupés en forme de bouquets , et souillés de talc chlorite , avec de petits cristaux blancs et blancgrisâtres de chaux carbonatée prismatique et contractée, et chaux carbonatée magnésienne primitive , d'un blane éclatant; Traversella.
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4o. Blanc , transparent , cristaux groupés , dont quelques-uns renferment un peu de talc chlorite , avec quelques petits cristaux de cleayelandite à la base ; département de risère.
4i. Blanc, transparent, cristaux groupés, dont quelques-uns appartiennent aux variétés comprimées et sphalloïdes ; ils contiennent de petits grains de talc chlorite , disposés dans des plans parallèles aux faces de la pyramide, comme s'ils avaient été déposés sur les faces du cristal, avant qu'il e&t atteint son volume actuel , sans arrêter en rien la marche de la cristallisation; avec cristaux maclés de cleavelandite à la base ; département de risère.
42. Blanc-verdâtre , translucide , grands et petits cristaux , dont les faces sont un peu corrodées ; département de llsère.
43. Blanc, transparent, et vert, opaque, grands et petits cristaux groupés ; département de Tlsére.
44. Blanc, transparent, et vert, opaque , cristaux groupés, dont les sommets sont rendus indistincts par l'abondance de talc chlorite que les cristaux contiennent; département de risère.
45. Vert, opaque, cristaux groupés, dans lesquels le talc chlorite est encore plus abondant , et dont toutes les faces présentent une infinité de points brillans mélangés de points verts, ternes ; département de l'Isère.
46. Blanc, translucide et transparent, cristaux grands et petits , serrés les uns contre les autres , de manière que leurs axes sont à peu près parallèles; département de risère.
47. Blanc, transparent, éclatant, cristaux groupés, avec schieferspath blanchâtre , un peu d'amianthe et quelques petits cristaux de feldspath ; deux des arêtes obliques, voisines de l'une des pyramides du plus gros cristal, sont
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émargiDées ; si toutes Tétaient, ce cristal appartiendrait i la variété émarginée d'Haùy ; canton d'Uri; Suisse.
48. Blanc, translucide, gros cristal trés-net, avec d'autres plus petits, plomb sulfuré cubo-octaédre , et cuivre pyriteux; Hongrie.
49. filanc, transparent et translucide, grands et petits cristaux groupés, avec plomb sulfuré cubo-octaédre , et un peu de zinc sulfuré laminaire, brun; Hongrie.
50. Blanc et blanc-grisâtre, translucide, éclatant, cristaux nets, groupés, avec zinc sulfuré lamellaire, noir, à la base ; Hongrie.
5i. Blanc-grisâtre, transparent, grands et petits cristaux groupés; dans l'intérieur des plus gros cristaux on voit une pyramide d'un blanc-mat, taché de vert, dont les faces sont exactement parallèles aux faces de la pyramide enveloppante ; Cornouailles.
03. Grand cristal isolé, brisé à Tune des extrémités, et offrant une formation singulière ; un cristal blanc , transparent, est revêtu d'une croûte blanchâtre opaque, pardessus laquelle s'en trouve une autre assez épaisse , formée d'une agrégation régulière de cristaux prismes ; la pjrrtmide qui termine ce cristal a ses faces trés-planes^ et deux des faces du prisme sont recouvertes de cristaux nets de quarz prisme , implantés dans diverses directions ; Cornouailles.
53. Blanc-grisâtre, translucide, grands et petits cristaux groupés, avec un peu d'argent sulfuré d la base; Schemnitz , Hongrie.
54. Blanc-grisâtre, translucide, éclatant, petit groupe . de cristaux qui paraissent formés par l'empilement d'uB
grand nombre de cristaux de même diamètre , de manière que les faces des pyramides sont unies et brillantes , mais les faces du prisme ofirent des alternatives d'angles reiH trans et saillans ; Schemnitz.
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55. Blanc-grisàtre y translucide, gros cristaux dont les axes divergent d'un centre commun , les &ces terminales sont fortement striées ; Schemnitz.
56. Blanc-grisâtre, translucide, cristaux groupés, sur pierre calcaire grise , avec cbaux carbonatée magnésienne primitive , et zinc sulfuré brun laminaire ; Kapnick, Transylvanie.
5^. Jaune et blanchâtre, translucide, gros cristaux creux dont les axes sont parallèles , avec un peu de feldspath ; département de liséré.
58. Jaune, transparent, gros cristal net, croisé par deux autres plus petits, légèrement irisés à la surface; Meillans , département de l'Isère.
59. Jaunâtre, transparent, cristaux adhérens, croisés par d autres plus petits ; Meillans,
60. Jaunâtre, translucide, cristaux adhérens, légèrement irisés ; Meillans.
6i. Jaune, cristal assez gros, croisé par deux autres plus petits , dont les faces du prisme sont irisées ; Meillans.
63. Jaune -pâle, translucide, gros cristaux groupés, légèrement irisés , sans adhérence ; Meillans.
63. Jaunâtre , translucide , cristaux aplatis parallèlement à deux des faces opposées du prisme ; Cornouailles.
64. Blanc-grisâtre , translucide , éclatant et irisé , gros cristal isolé , qui d'un côté parait être formé d'une agrégation régulière de plus petits cristaux ; Madagascar.
Dans l'intérieur du cristal , on voit des cavités qui contenaient le fluide décrit par sir Humphry Davy.
65. Blanc-grisâtre, translucide, éclatant, cristaux groupés , dont les axes sont parallèles ; Madagascar.
66. Gris , très-peu translucide , et brillant , cristaux groupés , dont les axes sont parallèles ; Écatherinebourg, Sibérie.
Grisâtre, opaque, pyramide d'un très-gros cristal
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brisé dans une direction perpendicolaire à l'axe , offirant dans la cassure des indices de clirage , parallèles aux iaces de la pyramide inférieure , et des hexagones concentriqaes y dont les cdtés sont parallèles aux diagonales horizontales du rhomboïde primitif ; Juliana, Schnlenberg, Haitz.
68. Grisitre, opaque , pjramide d'un très-gros cristal, brisé de manière à oflfrir dans la partie inférieure une forme pyramidale, régulièrement xubanée ; Jnliana,
69. Blanc, translucide, cristaux assez gros, entièrement recouTcrts de petits cristaux de chaux carbonatée, très-serrés les uns contre les autres, a^ec fer sulfiué botryoïde; Comouaîlles.
^o. Vert-pâle, translucide, grands et petits cristanx groupés; les plus gros laissent Toir dans leur intérieur des pyramides blanches , opaques , dont les faces sont euuctement parallèles â ceUes de la pyramide enYelompante; avec un peu de zinc sulfuré lamellaire, noir; Hongrie.
71. Blanc et gris, cristaux assez gros, engagés entre eux, la couleur est due à une substance disséminée en petits grains dans l'intérieur des cristaux; pays de Galles.
72. Blanc- grisâtre, transparent, gros et petits cristaux comprimés, dont la surface est en partie reconyerte de petites paillettes de fer oligiste micacé ; Altenberg , Saxe.
75. Blanc-grisâtre, translucide, éclatant, cristaux engagés entre eux , recouyerts en partie d'une croûte formée d'une agglomération de très-petits cristaux de quarz prisme très-brillans , ayec un peu de fer oligiste; Carlsbad, Bavière.
74. Blanc-grisâtre, translucide, cristaux groupés, formés par l'empilement d'autres cristaux, dans l'intérieur desquels on aperçoit de petites taches d'un rouge fonoé; Oberstein , Palatinat.
75. Grisâtre, translucide, gros cristaux engagés entre eux , dans l'intérieur desquels on aperçoit de petites
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taches noires et rouges, avec quelques cristaux de chaux carbonatée dodécaèdre^ entièrement recouverts de trèspetits cristaux de quarz hyalin prisme , sur quarz amorphe et chaux carbonatée lamellaire ; Oberstein, Palatinat.
76. Blanchâtre, translucide , cristaux très-nets , groupés , et presque tous enduits d'une légère couche d'un gris métallique , sur plomb sulfuré et zinc sulfuré ; Comouailles.
']']. Blanc-grisâtre, opaque, deux gros Gris|aux adhérens , entièrement recouverts d'une croûte de calcédoine mamelonnée , blanc-bleuâtre ; ceux de ces mamelons qui sont brisés oifrent un peu de cuivre pyriteux au centre ^ Gornouailles.
78. Blanc-grisâtre, opaque, vingt-cinq cristaux isolés , à prismes très«courts , et dont les faces sont très-raboteuses ; Gornouailles , Angleterre.
79. Grisâtre, opaque, cristal isolé, assez gros, dont la partie inférieure présente une pyramide aiguë dont les fasses sont eu escalier; Hongrie.
80. Blanc-grisâtre, peu translucide, cristaux groupés; dans le plus gros de ces cristaux la pyramide s'enlève aisément comme un couvercle , et met à découvert le sommet d'un cristal intérieur de quarz prisme, recouvert d'un enduit jaunâtre ; Devonshire, Angleterre.
8i. Gris, opaque, cristal peu régulier, mais dont la pyramide se détache comme dans le numéro précédent ; Juliana , près de Schulenberg, Hartz.
82. Blanc , translucide , cristaux nets , avec d'autres cristaux gris , opaques , de la même variété , mais dont l'apparence est tout -à -fait différente; Devonshire.
Pour les bien comprendre il faut d'abord concevoir un cristal de la variété prismée , très - aplati parallèlement à une des faces primitives de l'une des pyramides, et à celle qui lui est parallèle dans l'autre ; et que les étendues des autres faces sont en conséquence â peu près comme
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les représente la fig. 2. D £nit alors supposer que des cristaux platsde cette fcmne. et dont les diamètres décroissent gradneUement, sont appliqués les nos sar les antres en escalier , et en position paxallele.
83. Blanc-gris&tie. cristaoi analogues à ceux dn n** précédent, avec un pea de fer snlforé granolaire â la base; DcTonshiie. Angleterre.
8i. Blanc-grisâtre, peu translucide, gros cristaux, aiec d'autres plus petits, formant la paroi mince de cristaux cubiques creux; Comonailles.
85. Blanc . translucide • et blanc opaque laiteux , cristaux très-serrés les uns contre les autres, arec zinc sulfuré noir, et chaux carbonatée équiaxe; Nortbumberland. Angleterre.
86. Blanc, transparent, éclatant, petits cristaux arec stilbite nacrée, dodécaèdre: Islande.
87. Blanc . translucide . cristaux engagés entre eux^ afec de petites boules d*argile . entièrement hérissées de trèspetits cristaux de chaux carbonatée. cuiTre pyriteux et zinc sulfuré laminaire: Kapuck. TransylTanie.
88. Blanc-grisâtre . petits cristaux dirergens. sur mica laminaire: Zînnwaide^ Bohème.
89. Blanc , transparent . trés-éclatant . petits cristanx agglomérés irrégulièrement, arec fer hydro-oxidé et mi peu de chaux carbonatée blanche; Botallack. Comouailles.
90. Blanc-grisâtre, translucide, éclatant, cristanx nets. aTec d autres beaucoup plus petits et tiès-nets. agglomérés, sur qnarz amorphe ; Schemnitz, Hongrie.
91. Blanc-bieuatre, très-petits cristaux . dont les arêtes sont un peu arrondies, et qui ressemblent à des grains de riz, aTec antimoine solfuré capillaire : Transylvanie.
9a. Blanc, transparent, très -brillant, petits cristanx agglomérés de manière à imiter une cristallisation confuse ; Schemnitz.
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gS. Blanc 9 transparent, petits cristaux très-brillans , :apissant la paroi intérieure d'une géode de quarz agate ; Islande.
94. Blanc, translucide, éclatant, cristaux trés-serrés , Formant une géode , de manière que les pyramides des cristaux sont seules yisibles ; Schemnitz , Hongrie.
95. Rosâtre, très-éclatant , cristaux nets, serrés les uns contre les autres, de manière que les pyramides seules sont visibles y recouvrant la paroi extérieure d'un cristal octaèdre creux; Gersdorf, Saxe.
96. Blanc -grisâtre, cristaux très-briUans, recouvrant la surface extérieure d'un cristal creux de chaux carbonatée métastatique ; Oberstein, Palatinat.
97. Rougeâtre, assez brillant, petits cristaux incrustant de8 stalactites calcaires, creuses ; Oberstein.
98. Blanc-grisâtre, brillant, petits cristaux, formant de petites boules qui recouvrent la surface extérieure de cristaux creux de chaux carbonatée; Schemnitz.
99. Blanc-grisâtre, petits cristaux brillans, recouvrant la surface extérieure de cristaux creux de chaux carbonatée dodécaèdre; Kapnick, Transylvanie.
100. Blanc, translucide, cristaux très-brillans , tapissant la paroi intérieure de cristaux creux de chaux carbonatée; Schemnitz.
101. Blanc, transparent, cristaux tapissant la paroi intérieure de cristaux creux de chaux carbonatée métastatique , sur quarz fibreux, avec de petits mamelons blancjaunâtres , formés de très-petits cristaux de la même variété ; Kapnick.
102. Blanc-grisâtre , translucide , petits cristaux tapissant la surface extérieure de cristaux creux de chaux carbonatée basée; Botallack, Cornouailles.
io5. Blanc -grisâtre, petits cristaux brillans, avec de petits cristaux de chaux carbonatée, formant des lames
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croisées , d'autres cristaux de chaux carbonatée blancjaunâtre, un peu de cuivre pyriteux, et un peu de plomb sulfuré; Freyberg, Saxe.
io4- Blanc, petits cristaux trés-brillans , recouvrant entièrement des cristaux plats de baryte sulfatée , avec fer carbonate primitif, jaune; Schemnitz, Hongrie.
io5. Blanc, translucide, très-petits cristaux, avec chanx carbonatée magnésienne mamelonnée, grisâtre, et de petits cristaux indistincts , de la même substance ; Schemnitz.
106. Blanc-grisâtre, et bleuâtre, petits cristaux trèsbrillans , recouvrant des cristaux lenticulaires de fer carbonate, avec fer carbonate lamellaire, brun-jaunâtre; Wnnsiedel, Franconie.
107. Blanc, translucide, petit groupe de cristanx dont le plus gros est surmonté d'une agrégation régulière de petits cristaux de la même substance et de la même variété, en forme de champignon; Guanaxuato, Mexique.
108. Blanc, translucide, éclatant, petits cristaux formant des stalactites cylindriques alongées ; celles qui sont brisées dans une direction perpendiculaire à Taxe, présentent dans la cassure une structure radiée; avec quelques grains de fer sulfuré disséminés ; Cornouailles.
109. Blanc-grisâtre, petits cristaux très-brillans , formant des ramifications contournées; S^-Just, Cornouailles.
110. Blanc, translucide, petits cristaux très - éclatans agglomérés et formant une lame d'une délicatesse extrême; S*.-Ju8t.
I II. Rougeâtre, quatre cristaux isolés très-nets; Compostelle, Espagne.
112. Rougeâtre, quatre petits groupes de cristaux trèsnets ; Compostelle.
1 15. Blanc-laiteux, éclatant , pointillé de rouge , groupe de cristaux très-nets ; Compostelle.
11 4. Blanc-rougeâtre, éclatant, cinq groupes de cris-
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tanx divergens, dont le plus gros et le plus petit sont en forme de boules ; département de liséré.
11 5. Rougeâtre, cristaux dont les pyramides seules sont visibles, reposant sur du quarz rubané, à couches onduleuses; S'.-Just, Cornouailles.
11 6. Rouge clair, translucide, cristaux assez gros, engagés entre eux, avec chaux carbonatéç dodécaèdre, blanche; Himmelsfiirst, Freyberg, Saxe.
117. Blanc-grisâtre, et rougeâtre, éclatant, grands et petits cristaux; les plus grands paraissent formés d'une agrégation régulière de petits cristaux; avec fer carbonate jaune-brunâtre, en rhomboïdes primitifs contournés; Himmelsfurst.
118. Blanc- jaunâtre, et rouge éclatant, cristaux dont les pyramides seules sont visibles ; S^.-Just, Cornouailles.
119. Rouge-orangé, translucide, cristaux nets , dans un grés calcarifère; Compostelle, Galice , Espagne.
120. Rouge, translucide, cristaux trés-nets, dans la baryte sulfatée, couleur de chair; Stafibrdshire, Angleterre.
121. Blanc-transparent , et rouge-transparent , cristaux très-nets, sur fer hydro-oxidé ; Bristol , Angleterre.
122. Cinq cristaux isolés, trés-nets, dont quatre sont ronges et opaques, et l'autre rouge-pâle, translucide ;Com- [>ostelle.
125. Rouge, opaque, brillant, petits cristaux nets ag-- ;Iomérés; Compostelle.
124. Rouge sombre, opaque et brillant, grands et pe- ;its cristaux engagés entre eux de manière que les pyranides seules sont visibles , sur quarz amorphe ; Palatinat.
125. Violet-pâle , translucide , cristaux alongés , diverrens , dans lesquels les faces des prismes sont recouvertes le très-petits cristaux rougeâtres, très-brillans; Schemlitz, Hongrie.
Blanc-laiteux, translucide, gros cristal isolé, dont
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une des pyramides est composée d'un grand nombre de petits cristaux; Snowdon, pays de Galles, Angleterre.
127. Blanc-laiteux, translucide, cristaux grands et petits, groupés, dans lesquels trois des faces alternes des pyramides sont beaucoup plus petites que les trois autres; Snowdon.
128. Blanc-laiteux, translucide, un peu chatoyant, Uhminaire ; Alliortok , Groenland.
12g. Blanc-laiteux, opalescent et amorphe; AlliostoL Les quatre morceaux précédens appartiennent an milch quarz de Werner. Le dernier est un don de M. le chevalier Giesecke,
i3o. Violet très-pâle, cristaux nets, tapissant riutérieuf d'une géode d'agate, avec quelques cristaux de chaux carbonatée en prismes hexaèdres, sans terminaisons distinctes; Irkutsky, Sibérie.
j 5 1 . Blanc-yiolàtre , transparent et translucide , cristaux alongés^ qui paraissent formés par l'empilement d'un grand nombre de cristaux , et dans lesquels les pyramides terminales ont un diamètre plus grand que celui du prisme; Scbemnitz, Hongrie.^
i52. Blanc-violâtre , transparent, grands et petits cristaux diyergens , dont les plus gros , présentent sur les faoes du prisme, des cannelures perpendiculaires à l'axe j Scbemnitz.
i33. Blanc-violâtre, transparent, cristal alongé, contenant une goutte mobile; il est placé au-dessus d'un antre cristal blanchâtre , peu translucide , et est accompagné de chaux carbonatée métastatique , recouverte de trèspetits cristaux de quarz hyalin prisme; Scbemnitz.
i34. Blanc-violâtre, transparent, éclatant, cristaux très^ nets, groupés, sur quarz amorphe , avec quelques grains de fer sulfuré, et chaux carbonatée rhomboïdale blanche; Scbemnitz.
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1 35. Blanc-yiolâtre, translucide, cristaux alongés, réunis parallèlement à Taxe , scintilles de chaux carbonatée magnésienne primitive; Schemnitz, Hongrie.
i36. Blanc-yiolâtre y transparent , cristal à lune des extrémités duquel un autre d'un diamètre plus petit est conune emboîté , ce dernier est croisé par un autre , et à l'extrémité inférieure se trouve un peu de chaux carbonatée magnésienne primitive contournée ; Schemnitz.
137. Violet pâle, très-gros cristal isolé, dont les faces du prisme ainsi que celles de la pyramide sont alternativement grandes et petites; Schemnitz.
i38. Violet pale, translucide, éclatant, cristal isolé qui , vers les extrémités, se divise en plusieurs autres, dont les faces homologues sontparallèles, avec chaux carbonatée magnésienne ; Schemnitz.
139. Violet pÂle, transparent, éclatant, cristal qui, comme le précédent, se divise vers lune des extrémités en plusieurs autres; Schemnitz.
i4o. Violet pale , transparent, éclatant, cristaux alongés, groupés, dont les ares sont presque parallèles; le plus gros cristal est divisé vers ses extrémités en plusieurs autres ; quelques-uns offrent des cavités qui ont été occupées par un fluide; Schemnitz.
i4i. Violet pâle, translucide, cristaux nets,divergen8, îvec chaux carbonatée magnésienne jaunâtre , en rhomboïdes primitifs contournés, réunis en forme de roses; schemnitz.
i42. Violet pâle, translucide, cristaux assez gros, diverjens , avec chaux carbonatée magnésienne primitive con- ;ournée, d'une blancheur éclatante; Guanaxuato, Mexique.
i45. Violet, translucide et blanchâtre, cristaux assez jros , engagés entre eux , sur quarz amorphe , enduit de •er hydro-oxidé ; Oberstein, Palatinat.
i44. Blanc, translucide ,' cristaux dans l'intérieur des-
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quels on en voit d'autres violets, dont les faces sont parallèles à celles du cristal enveloppant , avec de très-jietits cristaux de fer carbonate à la base ; Schemnitz , Hongrie.
i45. Violet, translucide, petit groupe de gros cristaux, sur quarz blanc amorphe; Écatherinebourg , Sibérie.
i46. Violet, translucide, petit groupe de cristaux dont la couleur n'est pas uniforme; Oberstein,Palatinat.
i47« Violet , translucide , gros cristal qui se divise vers l'une de ses extrémités en plusieurs autres, et qui repose par cette extrémité sur un petit groupe de cristaux divergens; Schemnitz.
1 48* Violet, translucide, gros cristal isolé, blanchâtre vers le milieu du prisme ; Écatherinebourg.
149. Fragment d'un gros cristal, d'un beau violet et transparent ; Brésil.
i5o. Dix cristaux isolés de différentes nuances de violet^ quelques-uns placés à l'extrémité d'un prisme d'un diamètre plus petit, blanc-jaunâtre ; Écatherinebourg.
i5i. Violet-grisâtre, taché de rouge , grands et petits cristaux engagés entre eux, avec un peu de fer carbonate primitif contourné, jaune-brunâtre; les plus gros cristaux paraissent être formés d'une agrégation régulière de petits cristaux de la même forme ; Schemnitz. •
iSa. Violet, translucide, gros cristaux dont les axes sont parallèles ; Écatherinebourg.
i53. Violet, translucide , cristaux groupés dont les pyramides seules sont visibles, avec de petites taches noires^ disséminées dans l'intérieur , sur du quarz fibreux , avec de petits rhomboïdes primitifs contournés , de fer carbonate jaunâtre; S*.-Just, Cornouailles.
104. Violet, translucide, cristaux divergens dont les prismes s'entrelacent de manière â offrir une cristallisation confuse , avec quelques petits grains de fer sulfuré ; Porkuna, Transylvanie.
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i55. Violet foncé, trausparent et translucide, cristaux groupés peu divergens ; Porkuna, Transylvanie.
i56. Violet, deux cristaux dont les axes sont parallèles, adhérant lun à l'autre , avec un prisme blanchâtre , de la même substance, sans terminaison distincte, placé entre les deux pyramides, et servant comme de tige au morceau; Écatherinebourg , Sibérie.
157. Violet, translucide, cristaux nets, tapissant Tintérieur d'une géode d agate rubanée ; Oberstein , Palatinàt.
i58. Violet foncé, translucide , cristaux divergens dans lesquels les faces des pyramides sont fortement striées ; Porkuna.
169. Violet-noirâtre, portion d'un gros cristal dans lequel deux des faces de la pyramide sont très-larges; Écatherinebourg.
160. Violet-noirâtre, gros cristal qui se divise en plusieurs autres à Tune des extrémités, et dont les faces offrent des cavités; dans l'intérieur du cristal on voit des lames blanchâtres dans diverses directions; Brésil.
161. Violet-noirâtre et blanchâtre, translucide, petit' groupe de cristaux ; Brésil.
162. Un petit prisme blanc, transparent, terminé à chaque extrémité par un cristal violet-noirâtre de la variété prismée, et d'un diamètre plus grand que le sien; les axes des trois cristaux sont dans la même direction ; Écatherinebourg.
i63. Violet-noirâtre, cristaux hérissant la surface extérieure d'un morceau poli en forme de coupe , avec de petits grains de quarz jaunâtre, disséminés ; Palatinat.
i64. Violet , plaque ovale, polie, offrant des hexagones qui résultent des sections duprisme;6uanaxuato, Mexique.
i65. Morceau taillé, mi-violet, mi-jaune ; Brésil*
166. Grisr-noiràtre (enfumé), transparent, gros cristal offrant les deux sommets , et auquel en adhérent quelques autres plus petits ; département de l'Isère.
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167. Gris-noirâtre, transparent, cristal isolé, dans Tintérieur duquel on voit les sommets de plusieurs cristaux qui tous ont le même axe , et dont les faces sont parallèles aux faces homologues du cristal enveloppant; S^-Gothard.
i68. Gris-noirâtre , translucide , cristaux alongés, groupés, avec chaux fluatée cubique, violette, mica hexagonal, et quelques petits cristaux de schéelin calcaire ; Schlackenw^ald, Bohême.
169. Noir, presqu'opaque , petit groupe de cristaux, dans lesquels les faces des pyramides ont des étendues trésinégales ; Écatherinebourg , Sibérie.
170. Gris -noirâtre, éclatant, translucide et opaque, cristal très-alongé, dont le diamètre va en augmentant vers Textrémité inférieure , et qui offre à cette extrémité quelques-unes des faces de la pyramide ; Brésil.
171. Noir, translucide et opaque, cristaux alongés et groupés, avec quelques cristaux indistincts de chaux carbonatée jaune ; Maronne, département de Tlsère.
172. Noir, opaque , trois cristaux isolés dont l'un â prisme très-court; à lun des deux au très adhèrent quelques cristaux très-petits de la même substance; Jaen, Andalousie, Espagne.
173. Jaune , opaque , cristaux de différentes grandeurs agglomérés; Siegen , Westerwald.
174. Jaune , opaque , petits cristaux agglomérés , sur quarz rubigineux massif; Johanngeorgenstadt, Saxe.
175. Vert, peu translucide (prase), coloré par l'amphibole, petits cristaux nets, avec amphibole fibreux, soyeux ; Breitenbrunn , Saxe.
176. Vert, peu translucide, cristaux serrés les uns contre les autres , sur quarz amorphe de la même couleur , avec amphibole aciculaire, vert-obscur ; Breitenbrunn.
Vert, peu translucide, cristaux groupés; Breitenbrunn
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1^8. Vert, peu translucide, cristaux sans terminaisons distinctes , avec amphibole aciculaire, yert éclatant; Breitenbrunn , Saxe.
179. Vert obscur, coloré par de Tampliibole fibreux, morceau poli ; Silésie.
180. Vert d'émeraude, translucide, prismes hexaèdres réguliers, engagés entre eux , la plupart sans terminaisons distinctes; Cachiyuyo, Pérou.
Priêtne hexasdre , terminé par lef face* du rhomboïde pri-
mitif, et combiné avec le» face* de la modification d . (Fig. 3,pl.X:XVI.)
181. Blanc-calcédoiné , translucide, cristaux engagés entre eux de manière à ne laisser voir que les sommets , les faces primitives sont trés-brillantes , les autres et surtout
les faces a sont raboteuses, sur calcédoine ; Faroë.
5^ VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p e e e .
La variété pri*mée, émarginée à F endroit des intersections horizontales des faces primitives avec les faces duprisms. (Fig. 4,pl.XXVI.)
182. Blanc, transparent, cristal très-net, attaché par un de ses sommets à un cristal prismatique, alongé, à faces raboteuses, de la même substance, dont une des faces latérales est recouverte de petits cristaux de la même variété j Schemnitz, Hongrie.
i83. Blanc, transparent, cristaux groupés , sur un plus gros cristal de la même substance et de la même variété ; Schemnitz.
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i84. Blanc, transparent , cristal isolé offrant les deux sommets ; département de liséré.
gme VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p e 6 e .
La variété prUmée y combiné avec le* face* (Tun rhomboïde
tre^-aigu, (Fig. 5 , pi. XXVI. )
i85. Blanc, transparent, et vert , coloré par le talc chlorite , cristaux groupés , dont quelques-uns ajppartiennent à la variété prismée , avec cleavelandite blanche , transparente , éclatante , en cristaux maclés ; département de risère.
i86. Blanc, transparent, groupe de cristaux fortement chlorités; département de Tls^re.
7»« VARIÉTÉ, SIGNE REPRESENTATIF, p e e e e .
La variété prismée , daiis laquelle le* arête* horizontale* €finter*ection de* foLce* de la pyramide et du prisme sont toute* émarginée*, (Fig. 6, pi. XXVI. )
187. Blanc, translucide , gros cristal isolé, brisé de manière qu'il reste une très-petite portion des faces du prisme ; Meillans , département de Tlsère.
188. Blanc, translucide, cristal isolé dont les faces du sommet sont alternativement grandes et petites , et sur quelques-unes desquelles sont placés de petits cristaux aplatis de la variété prismée ; Meillans.
189. Blanc, transparent, cristal isolé dans Tintérieur duquel on aperçoit de petites lames de fer oligiste ; Meillans.
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190. Blanc , transparent , cristal isolé renfermant de l'amphibole capillaire ; S^-6othard.
i a 3 1 8"« VAMÉré , SIGNE REPRESENTATIF, p e e e b ,
La variété prismée , dans laquelle le* horde supérieure du rhomboïde primitif sont émarginés, ainsi que les intersections horizontales des faces primitives avec les faces du prisme. (Fig. 7 , pi. XXVI. )
191. Six cristaux isolés, blanc-grisâtres, éclatans et transparens , dont quelques-uns présentent les deux sommets, mais ils ne sont pas modifiés de la même manière } Québec , Canada.
9™« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p e e ^{d d b ).
La variété prismee^ avec des rhombes qui remplacent trois des angles solides de Fune des pyramides, et les trois angles alternes de l'autre. (Rhombifére, Haûy. )
192. Blanc, transparent , gros cristal isolé, dans lequel trois des faces de Tune des pyramides , et les trois faces opposées dans l'autre ont pris beaucoup d'étendue ; Meillans, département de llsère.
Blanc, transparent, quatre cristaux isolés; Meillans
194. Brun-rougeâtre, cristal isolé, offrant les deux sommets ; Oberstein , Palatinat.
195. Blanc , transparent , éclatant, petit groupe de cristaux, ayec chaux carbonatée grise , en cristaux indistincts; Meillans.
196. Blanc, transparent, cristaux groupés, aplatis parallèlement â deux des faces opposées parallèles du prisme; Meillans.
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19^. Brun-noirâtre y cristaux alongés dans lesquels les faces rhombes sont très-petites , avec feldspath ditétraèdre, cleavelandite et talc ; Miask , Écatherinebourg, Sibérie.
198. Blanc-grisâtre, transparent, cristaux groupés, sur quelques-uns desquels les angles consécutifs du prisme sont remplacés chacun par une facerhombe, sur grèsj Villa- Rica, Brésil.
199. Blanc, transparent, deux cristaux adhérant latéralement, et dans lesquels les angles correspondans des deux sommets sont modifiés chacun par des faces rhombes; Meillans , département de l'Isère.
200. Blanc, transparent, gros cristal auquel en adhère un autre plus petit , dans lequel on observe la même correspondance des faces rhombes des deux sommets; Meillans.
201. Blanc, transparent, cristal isolé dont les faces ont des étendues très-disproportionnées , à l'un des sommets on voit une des faces du rhombifère ; Meillans.
jQine VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉs, peee^(ddb).
La variété rhombifère, émarginée à Fendrait des inter^êOr tion* horizontales des faces primitives avec les facei du prisms», ( Fig. 8 , pi. XXVL)
202. Jaune , transparent, cristal isolé , offrant un seul sommet; Brésil.
2o5. Jaune, transparent, petit cristal moins net, de la même variété ; Brésil.
11 "« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p e e ^ { d d b )-
La variété prismée , augmentée de faces situées obUjuê' ment sur les faces du prisme, à la droite des faces primitives* ( Plagièdre , Haûy . )
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204. Blanc ^ trausparent et translucide , grands et petits cristaux groupés , dans quelques-uns d'entre eux les faces qui modifient la variété prismée sont situés sur les angles alternes du prisme, dans d'autres sur tous les angles consécutifs; Meillans, département de ITsère.
2o4». Noir , cristaux nets avec cleavelandite et mica ; montagnes de Morn y Irlande.
205. Blanc , transparent et translucide, en partie coloré par le talc chlori te, cristaux groupés, des variétés prismées, plagiédres et plagio-rhombiféres , avec un peu de cleavelandite; département de l'Isère.
12™« VARIETE, SIGNE REPRESENT. peee\[ddb ).
La einyfuième variété, avec le* faeeê situées obliqiÊemeni sur les faces du prisme à la droite des faces primitives, (Fig. 9,pl. XXVI.)
206. Blanc, transparent, d'une limpidité parfaite, cristaux trés-nets dont quelques-uns appartiennent simplement à la variété prismée, sur chaux carbonatée saccaroïde, avec chaux carbonatée magnésienne et rhomboïdes primitifs contournés; Carrare, Gènes, Italie.
l3™* VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF.
p€eee^(^dab)^(ddb ).
Cette variété ne diffère de la précédente q%ien ce que tous les angles et tous les bords des bases des pyramides sont modifiés de la même manière, (Fig. lo , pi. XXVI.)
207. Blanc-grisâtre, transparent, cristal isolé n'oflrant qu'un seul sommet ; département de llsère.
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La variété rhombifère , dan» laquelle le» arêtes (Tinter» section de* face* rhomhe* avec les face* du prisme , située* à droite , sont émarginées, (Plagio-rhombifére, Haiiy. )
208. Blanc, transparent, cristaux alongés et groupés; Meillans , département de Tlsère.
209. Blanc, transparent, cristaux groupés, dont les plus gros sont comprimés et appartiennent à la variété prismée; Meillans.
210. Blanc-grisâtre, transparent, crist€^ux groupés, chlorités, Tun d'eux présente les nouvelles modifications aux deux sommets et aux angles alternes ^ Meillans.
211. Blanc-grisâtre, transparent et éclatant, très-gros cristaux formés par une agrégation régulière d'un grand nombre de petits cristaux; les faces des nouvelles modifications sont placées sur les angles alternes de chacune des pyramides , mais celles d'un des sommets correspondent perpendiculairement à celles de l'autre; S*.-Gothard.
212. Blanc, transparent, cristal isolé n'offrant qu'on seul sommet ; Meillans.
l5"« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF.
pee^(ddb)j(ddb).
La variété rhombifere , dans laquelle les arêtes d^interseetion des faces rhombes avec les faces du prisme, situiet à gauche , sont émarginées, (Fig. 11^, pi. XXVI. )
21 3. Blanc, transparent, cristal isolé, croisé par d'autres plus petits; Meillans.
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21 4. Blanc, transparent, cristaux alongés et groupés;
Meillans.
. 2i5. Blanc, transparent, beau groupe de cristaux offrant les deux sommets ; les faces des nouvelles modifications sont placées sur les angles alternes de chacune des pyramides , mais celles d'un des sommets correspondent perpendiculairement à celles de Vautre ; Meillans.
21 6. Blanc-grisâtre, transparent, cristaux groupés trèsaplatis parallèlement à deux des faces opposées du prisme; quelques-uns des cristaux offrent les faces des nouvelles modifications sur les angles consécutifs des pyramides ; S*.-Gothard.
jgme VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF.
p ee e\ { d'd b ) l ( d'd b ).
La variété précédente , émarginée à Fendroit de* arête* horizontales d'intersection des faces du prisme avec les faces primitives . (Fig. i2, pi. XXVI.)
217. Blanc, limpide, cristaux très-nets, sur chaux carbonatée saccaroïde , avec chaux carbonatée magnésienne ; Carrare, Gênes, Italie.
218. Blspc , transparent et translucide , grands et petits cristaux dont plusieurs appartiennent aux variétés prismées, plagièdres, et plagio-rhombifères , quelques-uns des cristaux renferment des grains de cuivre pyriteux ; Meillans , département de l'Isère.
p e e'''-{ d ib ) \ ( rf'/i )\{d db).
La variété rhombifere y dont les deux intersections de . chaque face rhombe avec les faces du prisme sont émarginées. (Fig. i3 , pi. XXVI.)
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2119. Blanchâtre, translucide, très-gros cristal offrant les deux sommets , croisé par d autres moins grands, ayec un peu d epidote vert , aciculaire ; les petits cristaux appartiennent aux yariétés rhombiféres et plagiédres; Meillans, département de liséré.
18"* VARIÉTÉ, SIGNE REFRÉS. p e e ^ (d d i)^(d d b ).
La variété rhomhifere dont trois deê horde des base* de la pyramide sont remplacés, et trois des arêtes alternés latérales du prisme doublement émarginées. ( Fig. i4, pi. XXVI.)
220. Jaune, transparent, cristal isolé dans lequel les faces qui modifient la variété prismée sont un peu arrondies ; Brésil.
, , , a 2 5 TT , I 4 ï
jgme VARIETE , SIGNE REFRES. p e e e e (d d b ).
La variété prismée, dans laquelle les bords des bases de la pyramide ainsi que les angles sont remplacés, chacun par
une face, (Fig. i5 , pi. XXVI. )
221. Blanc-jaunâtre, cristal isolé, trés-alongé, dont le diamètre vers la base est beaucoup plus grand que vers le sommet; Saint-Gothard.
peeee^{ddb)'^{ddb)l{ddb).
La variété plagio-rhombifere , dans laquelle toutes les arStei de la base de la pyramide sont émarginées, ainsi que les intersections des faces plagièdres et rhomhiferes- (Fig. 16, pi. XXVI.)
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222. Blanc-jaunâtre, transparent, cristal isolé; Saint- Gothard.
2i™« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF.
p }^h (d'd^S h (d'Jt^) i {d'Uni Jii^).
La dix-septième variété , danê laquelle le* intersections des
faces du prisme ^ avec les faces de la modification e , et avec celles qui sont situées à la droite des faces rhomhes sont émarginées, (Fig. 17, pi. XX Vil. )
223. Blanc, transparent, cristal isolé, avec un peu d'épidote aciculairej Meillans, département de l'Isère .
peeee{ddh)\{ddh)l{ddh ).
Cette variété ne diffère de la seizième qu'en ce que les fa>ces qui modifient la variété prismée sont ici répétées sur tous les angles et sur tous les bords de la pyramide • (Fig. i8,pl.XXVn.)
224. Blanc, translucide, cristaux groupés qui renferment un peu de talc chlorite à la base ; Meillans.
225. Blanc, transparent, cristaux groupés , à prismes alongés, avec épidote amphihexaèdré , monostique et aciculaire, et quelques petits cristaux maclés de cleavelandite; dans quelques-uns des cristaux, les faces rhombes sont émarginées à droite , au lieu de 1 être à gauche ; départe-^ meut de risére,
226. Blanc , transparent, gros cristal isolé; Saint- Gothard.
227. Blanc, transparent, en partie coloré par le talc chlorite, grands cristaux à prismes alongés, groupés, quel-
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ques-uns appartiennent aux variétés plagio-rhombifére et plagièdre ; Meillans, département de l'Isère.
peee e {{d d h )\{ d d h )\{ d d h y^{ d d h ),
La vingt-et-unième variété, dans laquelle hê interêectioru horizontale* de* face* primitive* avec le* face* du pri*me *ont émarginée*. (Fig. 19, pi. XXVII. )
328. Blanc -verdâtre, transparent , cristaux nets, trèsluisans, renfermant un peu d'épidote , sur talc stéatite; Meillans.
229. Blanc , transparent , cristal assez gros dont le sommet est divisé en deux , avec un peu d'épidote aciculaire à la base ; département de Tlsère,
24me VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF.
p eW e^'e i ( d' d b^) i ( d'd b ) I ( rf'A^).
La variété rhombifère, dan* laquelle le* face* du pri*me *ont triémarginée* à Fendroit de leur* inter*ection* horizontale* avec le* faces primitive*, et doublement émarginée* à l'endroit de leur* inter*ection* avec le* face* rhombe* qui *ont *ituée* à leur droite, ( Fig. 20 , pi. XXVII. )
23o. Blanc, transparent, cristaux groupés, avec quelques cristaux d'axinite, et un peu d'amianthe blanche, satinée; Oisans, département de liséré.
25™* VARIÉTÉ , SIGNE REPR. DU CRISTAL ÉLÉM. p € € d .
Axe de révolution parallèle à Va^e du rhomboïde primitif
(Fig. 21 , pi. xxvn. )
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23 X. Blanc-jaunâtre, translucide, crbtaux nets, dont quelques-uns sont légèrement colorés en violet ; Brésil.
Blanc , transparent , morceau poli; Madagascar
234. Blanc-violâtre , transparent, aéro-hydre, gros cristal de la variété prismée , offrant des cavités en partie remplies d'un liquide blanc , transparent; Schemnitz, Hongrie.
235. Blanc, transparent, fragment d'un très-gros cristal, renfermant une grosse goutte de liquide mobile ; Schemnitz.
236. Blanc, transparent, cristal dont les faces ont été polies, et dans l'intérieur duquel on aperçoit de petits cristaux de la variété prismée ; Schemnitz.
237. Blanc, transparent, morceau poli , renfermant un très-grand nombre de petites gouttes de liquide , chacune d'elles placée dans l'intérieur d une petite cavité limitée par des faces planes ; Madagascar.
238. Blanc , transparent , gros cristal de la variété prismée, contenant plusieurs grosses et petites gouttes de liquide , et aussi de petits cristaux prismes dont les faces homologues sont parallèles; Guanaxuato, Mexique.
23g. Blanc, transparent, quatre cristaux isolés, de la variété prismée, renfermant des gouttes de liquide; département de l'Isère.
24o. Blanc-violâtre, petit cristal isolé, de la variété prismée , dans l'intérieur duquel on aperçoit un grand nombre
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de petits cristaux de la même variété , dont les faces homologues sont parallèles ; Schemnitz , Hongrie.
24i. Violet clair, gros cristal isolé, de la variété prismée , dont les faces ont reçu un poli artificiel ; Écatherinebourg, Sibérie.
242. Blanc, transparent , petit groupe de cristaux nets, de la variété prismée ; le plus grand cristal renfermait une grosse goutte de liquide qui en a été extraite par sir Humphry Davy ( 1), pour Texaminer; La Gardette, département de ITsère.
243. Blanc, transparent, morceau poli, dans l'intérieur duquel on aperçoit un cristal de la variété prismée , de plus d'un pouce de long , dont une portion , vers l'extrémité inférieure, est à découvert ; Brésil.
244. Blanc, transparent, morceau poli en cabochon, dans l'intérieur duquel on voit une pyramide d'un cristal de quarz , en partie à découvert à la base ; Brésil.
245. Blanc, transparent, morceau poli , dans l'intérieur duquel on aperçoit les faces d'une pyramide hexaèdre creuse; département de l'Isère.
246. Blanc, transparent, morceau poli, dans l'intérieur duquel on voit les reflets argentins des faces de plusieurs cristaux de quarz prisme ; Brésil.
247. Blanc, transparent, morceau taillé en cabochon, dans l'intérieur duquel on aperçoit encore les sonunets d'assez gros cristaux delà variété prismée, dont les faces ont aussi un reflet argentin ; Brésil.
248. Blanc, transparent, gros cristal isolé, dans Tintérieur duquel on voit un groupe de cristaux plus petits, de la variété prismée , dont les faces ont un éclat argentin ; la base de ce petit groupe est en partie à découvert ; Brésil.
(i) Voy. le mémoire quHl a publié à ce sujets dans les Transactioiu ai la Société royale de Londres.
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24g* Blanc y transparent, petit morceau poli, dans Tintérieur duquel on "voit un cristal de quarz prisme ferrugineux , en partie à découvert à la base ; Brésil.
250. Blanc , transparent , morceau poli , dans l'intérieur duquel on aperçoit des faces de cristaux irréguliers et creux 5 Brésil.
25 1. Blanc , transparent, morceau poli, dans Tintérieur duquel on aperçoit de petites lames minces, arrondies et courbées , orangé-rougeâtres ; Brésil.
252. Blanc , transparent , morceau poli , renfermant de petits grenats primitifs, orangé-rougeâtres; Chine.
253. Blanc, transparent , morceau poli , dans l'intérieur duquel on voit des cristaux nets, d'une forme rhomboïdale ; Brésil.
254. Blanc , transparent , morceau taillé en cabochon , dans l'intérieur duquel on voit un petit groupe de cristaux nets, d'une forme rhomboïdale , dont les faces sont recouvertes d'une légère couche de fer hydro-oxidé; à la base du morceau on aperçoit la cavité qui correspond aux cristaux ; Brésil.
255. Blanc, transparent, cristaux adhérens , de la variété prismée , dans l'intérieur desquels on voit de petits faisceaux d'aiguilles de baryte sulfatée ; département de ITsère.
256. Blanc , transparent , cristaux groupés, renfermant aussi de la baryte sulfatée, et avec un peu de fer olîgiste à la base ; département de l'Isère.
257 . Blanc, transparent, cristal renfermant de la baryte , placé dans la cavité d'un gros cristal de quarz prisme, en partie coloré par le talc chlorite ; département de l'Isère.
258. Blanc, transparent, plaque mince, polie, renfermant des filamens déliés , courbés et croisés d'amphibole vert foncé; St.-Gothard.
259. Blanc, transparent, cristal isolé , delà variété rhombifère, renfermant des filamens très-déliés et croisés d'amianthoïde ; Tintagel, Cornouailles.
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260. Blanc , transparent , cristal isolé , de la variété prismée, renfermant la même substance, et auquel adhèrent quelques petits cristaux de cleayelandite ; Cornouailles.
261. Blanc j transparent , groupe de cristaux de layariété prismée, dans Tintérieur desquels on voit des filamens trèsdéliés d'amianthoïde , avec talc et amphibole vert-noirâtre à la base ; département de liséré.
262. Blanc-verdâtre, transparent, morceau poli , renfermant des faisceaux d'asbeste soyeux dont les axes sont à peu prés parallèles , et qui donnent des reflets chatoyans ; Baréges, département des Hautes-Pyrénées.
2 63. Blanc-grisâtre , transparent , deux gros cristaux dont les axes sont parallèles , et qui renferment de Tasbeste dont les fibres sont à peu près dans la direction de Taxe; Baréges.
264. Blanc , transparent , cristal isolé , présentant les deux sommets, et renfermant de Tasbeste blanc, fibreux, satiné ; une des faces du prisme est comme hachée dans la direction des fibres de l'asbeste qui paraît avoir gêné la marche de la cristallisation ; département de l'Isère.
265. Blanc-verdâtre, transparent, renfermant de Tamianthoïde, avec de petites étoiles de titane oxidé capillaire; St. Gothard.
266. Blanc , transparent , cristaux groupés , verts et opaques dans le milieu ; la couleur verte est due au talc chlorite qui parait avoir été déposé sur les faces des cristaux avant qu'ils eussent atteint leur volume actuel; Meillans, département de l'Isère.
267. Blanc , transparent , cristal isolé, renfermant da talc chlorite en très-petits grains, qui sont disposés dans des plans parallèles à Tune des faces de la pyramide ; Meillans.
268. Blanc , transparent , cristal isolé , de la variété prismée , laissant voir dans son intérieur un cristal de la même variété , sur les faces duquel sont disséminés de petits grains de talc chlorite 5 Meillans.
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269. BlanC'laiteux, transparent, cristal isolé, renfermant un peu de talc muscoïde ; Meillans , département de liséré.
270. Blanc , transparent , gros-cristal , croisé par d'autres plus petits, renfermant un cristal de la même variété , en position parallèle, sur les faces duquel sont disséminés de petits mamelons de talc chlorite ; Meillans.
371. Blanc, transparent , éclatant , cristal assez gros , dans lequel le sommet de la pyramide est intercepté par un cristal d un diamètre plus petit dont Taxe est le prolongement de celui du premier; le sommet de la pyramide de ce second cristal est aussi intercepté par un cristal d'un diamètre encore plus petit dont le sommet est indistinct ; dans Tintérieur de ces trois cristaux , ainsi placés Tun au-dessus de l'autre, on voit une pyramide hexaèdre, très-aiguë, dont les feces sont recouvertes de talc chlorite muscoïde , d'un vert pâle ; Meillans.
Deux cristaux analogues au précédent ; Meillans
273. Blanc, transparent, cristaux groupés dont quelquesuns sont très-alongés , renfermant du talc chlorite, et recouverts en partie de talc laminaire, jaune ; Meillans.
274. Deux autres petits groupes de cristaux alongés, légèrement colorés en vert par le talc chlorite, et dont la surface est recouverte en partie de petits mamelons de talc argentin ; Meillans.
275. Gros morceau poli , en partie blanc, transparent , renfermant du talc chlorite muscoïde , vert foncé ; Brésil.
276. Gros cristal isolé, de la variété prismée , dont quelques faces ont reçu un poli artificiel , renfermant aussi du talc chlorite muscoïde , mais d un vert moins foncé que dans le morceau du numéro précédent ; Brésil.
277. Blanc , transparent, gros morceau poli, renfermant des filamens très-déliés, sur lesquels sont enfilés de petites touflfes de talc chlorite muscoïde , vert-pâle ; Brésil.
Blanc, transparent, gros morceau poli , renfermant
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du talc chlorite muscoïde, blanc argentin (autrefois considéré comme argent natif); Brésil.
279. Morceau poli, blanc, transparent, renfermant da talc et du titane oxidé ; Brésil.
280. Morceau poli, blanc, transparent, renfermant du talc chlorite muscoïde, blanc-argentin, et blanc-rougeâtre, et quelques cristaux de chaux carbonatée soustractive ; Brésil.
281. Morceau poli, blanc, transparent, renfermant dn talc muscoïde , et offrant des fractures intérieures dont les reflets ressemblent à des pelures d'ognon ; Brésil.
282. Morceau poli, blanc, transparent, renfermant du talc muscoïde , rouge-pâle , et des cristaux de quarz prisme; Brésil.
283. Morceau poli, blanc, transparent , renfermant du talc muscoïde , gris-rougeâtre , et un cristal de quarz hyalin prisme , contenant une goutte de liquide ; Brésil.
284. Morceau poli, blanc, transparent , renfermant du talc muscoïde, gris-rougeâtre, qui, dans certaines positions, renvoie des reflets argentins ; Brésil.
285. Blanc, transparent, grand cristal isolé , de la variété prismée , renfermant de Tépidote aciculaire-divergent ; département de Tlsère.
286. Blanc , transparent, beau cristal isolé, de la variété plagio-rhombifère, renfermant de petits bouquets d'épidote aciculaire-divergent^ département de Tlsère.
287. Blanc, transparent, gros cristal, avec d'autres plus petits à la base , talc chlorite dans l'intérieur , et aussi de petites masses fibreuses d'épidote, disposées dans la direction des faces de la pyramide terminale ; département de liséré.
288. Morceau poli, blanc, transparent, renfermant un peu d'amianthoïde , et des cristaux alongés d epidote ; départementde Tlsère.
Morceau poli, blanc , transparent , renfermant de
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longs prismes tétraèdres rectangulaires , dont les faces latérales sont d'un blanc-mat ; St.-Gothard.
290. Blanc, transparent , cristal isolé, de la variété plagièdre, renfermant de longs prismes tétraèdres rectangulaires, dont les faces latérales ont un éclat métallique-argentin , et sont tachées de rouge y avec stilbite globuleuse , à cassure radiée ; St.-Gothard.
291. Blanc , transparent , deux cristaux adhérens , renfermant d autres cristaux dont les extrémités sont rubanées en rouge par du fer hydro-oxidé ; Oberstein , Palatinat.
292. Morceau poli, blanc, transparent, renfermant des lames minces de fer oligiste; Brésil.
293. Sept morceaux d'améthyste taillés, renfermant de petits bouquets de fer hydro-oxidé brun; Petrozawotsky, Russie.
294. Fragment d'un cristal d'améthyste , renfermant du fer hydro-oxidé jaune-brunâtre, fibreux-radié, divergent ; Petrozawotsky.
295. Quatre petits morceaux d'améthyste taillés en cabochon, renfermant de petites aiguilles de titane oxidé, croisées dans toutes les directions ; Colombie.
296. Morceau taillé pour bague , blanc , transparent , renfermant de petites lames de fer oligiste d'un rouge foncé; Colombie.
On a donné le nom de Pandore à cette variété , elle avait autrefois une très-grande valeur , on ignorait alors la nature de la substance qu'elle renferme.
297. Morceau poli, jaune , transparent, renfermant des dendrites de manganèse oxidé ; Brésil.
298. Plaque ovale, polie , jaune pâle , transparente, avec manganèse oxidé dendritique dans l'intérieur ; Brésil.
399. Blanc, transparent, gros cristal isolé , renfermant un peu de cuivre pyriteux ; département de l'Isère.
3oo. Blanc , transparent, cristal isolé de la variété prismée , renfermant du talc chlorite muscoïde, sur lequel sont
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placésde petits cristaux de titane oxidé^rougederubis^Brésil. 3oi. Blanc ; transparent , fragment d'un gros cristal de la variété prismée , renfermant du talc muscoïde, blanc argentin, sur lequel sont disséminés de petits cristaux alongés de titane oxidé^ d'un rouge.de rubis; quelques-uns des cristaux de titane sont à découvert à la base ; Brésil.
302. Morceau poli ^ blanc, transparent, dans rintérieur duquel on voit un très-grand nombre de cristaux déliés , alongés et croisés de titane oxidé , d'un gris métallique , et offrant des pyramides ; Brésil.
303. Morceau poli , blanc , transparent , renfermant des cristaux déliés , de titane oxidé d'une couleur d'acier bleuâtre , alongés , divergens , et terminés par des pyramides tétraèdres; Brésil.
304. Morceau poli, blanc, transparent, renfermant des aiguilles déliées,'rouges et noires de titane oxidé ; Brésil.
305. Morceau poli, blanc , transparent, renfermsait du talc muscoïde , blanc-argentin , sur lequel sont disséminées des aiguilles très-déliées de titane oxidé, noir; Brésil.
306. Blanc , transparent , gros cristal isolé , de la variété prismée, renfermant des aiguilles blanchâtres de titane oxidé; St.-Gothard.
307. Blanc-grisâtre, transparent, cristal isolé ^ de la variété prismée, renfermant de petits bouquets d'aiguilles divergentes de titane oxidé jaune d'or, avec un peu de talc chlorite; St.-Gothard.
308. Gros morceau poli , blanc-jaunâtre, transparent, travçrsé par de longs prismes de titane oxidé , croisés dans diverses directions , avec fractures intérieures, richement irisées ; Brésil.
309. Morceau taillé en cabochon , transparent , renfermant des aiguilles de titane oxidé , d'un aspect noirâtre ; St.-Gothard.
3 10. Petit groupe de quarz prisme , enfumé, renfermant
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un peu de titane oxidé aciculaire radié, divergent en étoile, ayec feldspath altéré; Écatherinebourg , Sibérie.
3ii. Morceau poli , blanc , transparent, renfermant des aiguiUes déliées de titane oxidé , croisées dans diverses directions ; Brésil.
3i2. Morceau poli , blanc, transparent, renfermant du talc chlorite muscoïde, de petits cristaux rhomboïdaux, et du titane oxidé aciculaire , jaune d'or ; Brésil.
3i3. Morceau poli, blanc, transparent, renfermant de petits cristaux rhomboïdaux basés , avec titane oxidé capillaire; Brésil.
3i4. Morceau poli , blanc , transparent , renfermant de très-longues aiguilles de titane oxidé , divergentes et courbées; Brésil.
3i5. Morceau poli, blanc, transparent, renfermant de longues aiguilles déliées de titane oxidé , les unes droites et les autres pliées.
3t6. Morceau poli , blanc , transparent , renfermaut un gros faisceau d'aiguilles déliées , alongées , peu divergentes, et à reflets dorés ; Brésil.
317. Morceau poli , blanc , transparent , renfermant des aiguilles déliées et très-alongées de titane oxidéj Écatherinebourg.
3 18. Morceau taillé à facettes, rempli d'aiguilles trésdéliées de titane oxidé, d un jaune doré; Brésil.
319. Deux petits morceaux taillés en cabochon, remplis d'aiguilles de titane oxidé, d'un rouge mordoré; Écatherinebourg.
320. Morceau taillé en cabochon , jaunâtre , transparent , rempli d'aiguilles de titane oxidé d'un rouge mordoré; Écatherinebourg.
32 T. Morceau poli , blanc , transparent , renfermant deux faisceaux croisés d'aiguilles déliées , de titane oxidé d'un rouge mordoré; Ecatherinebourg.
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322. Morceau poli, blanc, transparent, renfermant on cristal creux, alongé, de titane oxidé, dontles faces latérales sont fortement cannelées ; Brésil*
522o Deux aiguilles fines et droites de titane oxidé , croisées à un angle de 45^, dans un morceau de qoarz byalin taillé ; Brésil.
323. Morceau poli , blanc , transparent , trayersé par un long prisme délié , cannelé , de titane oxidé, en partie creux; Brésil.
324. Petit morceau ovale , poli , blanc , transi)arent , renfermant de petits cristaux d un gris métallique et d'une forme nette , qui a de la ressemblance avec celle du fer arsenical^ Zinnwald, Bohême.
325. Large plaque ovale , peu translucide , taillée en cabochon , d'un très-beau yert, animé d'une multitude de petites paillettes argentées de mica. Cette plaque est une portion de la poignée du sabre que Tippoo-Saïb portait â la bataille où il perdit la vie.
326. Une autre plaque ovale plus petite, aussi translucide , d'un vert grisâtre, peu chatoyante ; Groenland.
327. Quatre plaques ovales polies, brun-rougeâtres , et blanc-grisâtres, à paillettes dorées ; Yallecas, Madrid.
FORMES INDÉTERMINABLES
328. Gris-verdâtre d'un aspect gras , cristaux indistincts, avec fer sulfuré; Bodenmais, Bavière.
Cette variété a été prise pour dichroïte par quelques minéralogistes Allemands.
3280 Blanc-jaunâtre, translucide, cristal isolé, o£Grant une pyramide trés-aiguë, sans terminaison distincte, et ressemblant au premier aspect à un saphir hyalin ; Ceylan.
329. Blanc, transparent, cristal prismatique sans terminaisons distinctes , dont les faces latérales offrent des cavités assez profondes ; St.-Gothard.
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330. Blanc y opaque, offrant des bandes parallèles, blanches et grises , dans la direction des faces terminales des cristaux de la variété prismée ; Juliana , Schulenberg , Hartz.
33 1. Jfciculatre radié, blanc, opaque ; Cornouailles.
332. Blanc, globules engagés entre eux et formés de cristaux déliés , divergens du centre , qui est occupé par un peu de chaux carbonatée magnésienne , lamellaire et lenticulaire; France.
333. Jaune , gros globules engagés entre eux, formés comme les précédens de cristaux divergens d un centre commun; Cornouailles.
334. FibreuX'Conj oint, hlsLUc-yiolàiTe y un peu chatoyant, ressemblant au premier aspect à l'arragonite ; département de risère.
335. Granulaire yjaunàire y coloré en partie par le manganèse oxidé brun ; environs de Paris.
336. Massif , rose, opalin, dun aspect vitreux , translucide , (se clive facilement) ; Ceylan.
357 . Rose , mélangé de violet , un peu opalescent , translucide ; Sibérie.
Rose très-foncé, translucide; Ceylan
34 1. Bleu, opaque, recouvert en partie d'asbeste bleugrisâtre , sur chaux carbonatée magnésienne lamellaire J Golling , Salzbourg.
Ce morceau présente quelques faces planes dont les inclinaisons ne peuvent s'obtenir avec beaucoup d'exactitude, et qui ne paraissent pas faciles à concilier avec celles du quarz.
342. Amorphe, bleu, opaque, offrant une fracture conchoïdale , avec quarz amorphe blanc-grisâtre , et chaux carbonatée magnésienne rhomboïdale, et lamellaire; Golling.
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343. Amorphe^hlnUy opaque, coloré par deTasbestebleu, avec chaux carbouatée magnésienne j GoUing y Salzbourg.
344. Bleu , opaque , formant une couche ligniforme entre deux bandes de chaux carbonatée magnésienne; GoUing.
Jaune de topaze , transparent , morceau poli; Brésil
349. Jaune, dune transparence parfaite , gros morceau roulé , offrant six faces polies parallèles deux à deux ; Ceylan.
350. Noir foncé , opaque , et brun-noirâtre , translucide vers les bords, morceau poli 5 Ceylan.
35 1. Compacte y blanc, opaque, un peu saccharoïde; Juliana, Schulenberg , Hartz.
352. Grossier j couleur de chair , dont la surface présente des hachures régulières , parallèles à la base du morceau , avec quelques petits cristaux de quarz hyalin prisme; Schemnitz, Hongrie.
353. Blanc-grisâtre, haché , avec baryte sulfatée globulaire , et en petits cristaux réguliers ; Schemnitz.
354. Gris, cellulaire, en lames minces , croisées dans toutes sortes de directions, et laissant entre elles des cavités; Schemnitz.
355. Concrétionné^ blanc-grisâtre , en petits rameaux entrelacés, avec un peu de cuivre pyriteux; St.-Just, Cornouailles.
Gris , ramifié; Schemnitz
357. Gris , alvéolique , avec de très-petits cristaux de la variété prismée ; Durham , Angleterre.
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358. Mamelonné, blano-mat, opaque luisant ; près de la source d'eau bouillante du Geyser, Islande.
559. Blanc- grisâtre , en plus petits mamelons formant de petits bouquets très-serrés les uns contre les autres; Islande.
36o. Blanc y mamelonné, dont la surface est tachetée de rouge , et dont la base est à un état pulvérulent ; île Saint- Michel.
36i. Blanc-grisâtre, luisant; St.-Michel.
362. Blanc-grisâtre, en petits mamelons alongés, dans un état de désintégration ; St.-Michel.
363. Blanc de neige, en fibres courtes et déliées, un peu divergentes ; St.-Michel.
364. Blanc-grisâtre , opaque , en couches onduleuses, alternativement pulvérulentes et compactes; Islande.
Blanc-luisant , opaque ; Mont Amiata
373. Blanc-perlé opaque , recouvrant de gros mamelons jaunes de chaux carbonatée magnésienne; Carlsbad, Bohême.
374. Blanc-grisâtre, opaque, à cassure inégale, renfermant des coquilles ( quarz agate calcifère nectique) ; St.-Ouen , près Paris.
375. P^eudomorphique , gris-jeLunàtre , opaque, modelé en chaux sulfatée lenticulaire ; Passy, près Paris.
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376. Psetêdomorphique, grisâtre, modelé en petits cubes creux; Johanngeorgenstadt^ Saxe.
377. Blanc-grisâtre et rougeâtre, modelé en très-petits cubes ; Johanngeorgenstadt.
Cette variété passe en Allemagne pour du quarz primitif.
378. Rougeâtre, modelé en cubes dont les faces sont onduleuses et recouvertes de fer hydro-oxidé; Johanngeorgenstadt.
QUARZ CALCÉDOINE.
37g. Pêeudomorphique, bleu clair opaque , modelé en cubes , sur calcédoine stratiforme bleu foncé ;Trestcham, Transylvanie.
Ces cubes sont groupés comme ceux de la chaux fluatée ) substance à laquelle ils paraissent devoir leur origine.
380. Bleu-foncé ^ cristaux plus gros engagés entre eox de la même manière ; Trestcham.
38 1. Bleu et blanc-bleuâtre, modelé en petits cristaux de chaux carbonatée métastatique, trés-serrés les uns contre les autres ; mine Viel Abraham , Wunsiedel , Franconie.
382 • Mamelonné, gris-bleuâtre, recouvert en partie de bitume , avec des cristaux très-brillans de quarz hyalin prisme, très-serrés les uns contre les autres; Pont-du-Chiteau , Clermont , département de la Haute-Loire.
383. Blanc-bleuâtre , luisant , offrant le passage d'un groupe de cristaux de quarz prisme à la calcédoine; Pontdu-Château.
Ces cristaux sont arrondis sur toutes les arêtes, et tombent les uns sur les autres comme s*ils avaient éprouvé un commencement de fusion. Us sont en partie recouverts debitume.
384. Gris-bleuâtre , gros mamelons recouverts en partie d'un enduit bitumineux , sur lave 5 Pont-du-Château.
Blanc-grisâtre , peu translucide , petits mamelons
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déposés avec un peu de bitume à la surface d'une lave ; Pont-du-Château, Clermont, département de laHaute-Loire.
586. Mamelonné, bleu clair, opaque, luisant , concrétionné contourné ; Trestcham , Transylvanie.
587. Blanc-grisâtre , d'une transparence gélatineuse ; Oesteroë, Faroë.
388. Botryolde , vert-pâle , d'une transparence gélatineuse , la base offre une structure radiée provenant d'une substance altérée ; Faroë.
Blanc-grisâtre , tachetée de vert , Faroë
390. Jaune-brunâtre , en couches onduleuses dont la demiére^qui est la plus épaisse, a un aspect soyeux du aux très-petites aspérités dont elle est recouverte ; Franconie.
391. Blanc-grisâtre , semi-transparent, gros mamelons renfermant du talc chlorite muscoïde^ Irkutsky, Sibérie.
592. Brun-noirâtre , en couches onduleuses , sur pierre calcaire siliceuse ; environs de Paris.
Bleu-noirâtre, et jaunâtre, environs de Paris
395. Bleu-clair, en stalactites cylindriques, creuses, dont la surface est hérissée de très-petits cristaux indistincts de la même couleur^ Irkutsky.
396* Bleu-clair, stalactites cylindriques, creuses, en par* lie remplies de fer hydro-oxidé, la surface extérieure est aussi hérissée de très-petits cristaux , sur fer hydro-oxidé brun massif; mine Viel Abraham, Wunsiedel, Franconie.
397. Bleu et rougeâtre, guttulaire, sur fer hydro-oxidé brun; Cornouailles.
Cette variété, comme l'hydrophane, devient transparente dans l'eau.
398. Blanc mamelonné , et bleuâtre , avec antimoine sulfuré aciculaire ; Schemnitz, Hongrie.
399. Blanc -verdâtre , transparent , stalactites creuses , remplies d'apophyllite blanc, opaque ) la surface des stalactites est botryoïdale; Faroë.
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4:00. Botryoïdes y blanc-verdâtre , d'une transparence gélatineuse , Faroë.
4oT. Gris-bleuâtre , d'une transparence gélatineuse, en stalactites ramifiées ; Faroë.
4:02. Bleuâtre, d'une transparence gélatineuse ; Trevascus j Cornouailles.
403. Cylindrique y bleuâtre , recouvert de dendrites , Islande.
404. Jaunâtre , en mamelons tapissant la paroi inté< rieure d'une ^éode ; Islande.
405. Jaunâtre , formé de couches concentriques , et recouvert en partie de cristaux de quarz prisme blanc transparent ; Islande.
406. Vert-pâle , avec de petits mamelons fongiformes , blancs à la surface ; Faroë.
407 . Blanc, d'une transparence gélatineuse,deux.stalactites creuses dont la surface est mamelonnée ; Islande.
408. Blanc , d'une transparence gélatineuse , en stalactites, avec apophyllite blanc-4aiteux , opaque , en cristaux indistincts ; Hestoë.
409. Blanc-grisâtre , et bleuâtre, stalactites alongées, déliées, courbées, croisées, et mamelonnées àlasurCatce; Trevascus.
4io et 4i I . Blanc-grisâtre, et bleuâtres, stalactites encore plus déliées et plus ramifiées , ofirant des formes trés-bizaT'* res; Trevascus.
4i2. Blanc-mat, en rameaux très-déliés , engagés entre eux , avec de petits cristaux de fer sulfuré disséminés, et un peu de chaux carbonatée magnésienne en cristaux euipilés ; Guanaxuato^ Mexique.
4i5. Blanchâtre , et noirâtre , pseudomorphiquCi modelé en coquille bivalve ; localité inconnue.
4i4. Blanc-mat, petit morceau arrondi, mamelonné â la surface^ et translucide vers le milieu ; Guanaxuato.
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4:i4o. Quatre morceaux blanchâtres, roulés, dont deux ont été polis, et renferment un grand nombre de petits cristaux de quarz , les deux autres contiennent un licjuide ; Vicence.
4i5. Blanc-grisâtre et jaunâtre, en grains arrondis, avec de petits cristaux de quarz prisme, blancs , transparens ; Faroe.
4i6et4i7. Deux morceaux roulés, polis, offrant des cercles concentriques autour de divers centres, et dont qpielques-uns s'entrecoupent ; Irkutsky, Sibérie.
4i8. Gris-bleuâtre , en grosses nodules , en partie poli ; Irkutsky.
419. Blanc-mat, mamelonné , dendritiqse, sur fer carbonate ; Huttenberg , Carinthie.
420. Stratiforme, en couches alternes, les unes blanches, opaques, et les autres, qui sont les plus épaisses, vertes et translucides ; Islande.
QUARZ PHASE.
42 1 . Amorphe, vert-pomme , translucide vers i^s bords , cassure terne et unie \ Kosemûtz , Silésie.
Vert d'herbe et vert obscur; environs de Strasbourg
430. Vert foncé , un peu translucide vers les bords, avec apophjUite ; Bombay.
43 1. Vert foncé, entremêlé de blanc, translucide vers les bords ; Indes-Orientales.
432. Vert d'herbe , luisant , avec une veine bleuâtre de calcédoine , et des taches jaunes et brunâtres; Bombay.
433. Petit morceau poli , vert d'herbe , taché de blanc et de noir ; Indes-Orientales.
QUABZ PYROMAQUE.
434. Stratifarme , en couches dont la plus basse et la plus épaisse est blanc-jaunâtre , opaque , la suivante est blanchâtre , la dernière est bleuâtre et un peu translucide, elle est recouverte de quarz hyalin blanc-bleuâtre , offirant quelques &ces de cristaux réguliers ; Bayreuth, Franconie.
435. Globiforme y noir ^ opaque , recouvert d'une couche mince de craie 5 Douvres, Angleterre.
436. Blond-noirâtre , translucide vers les bords , et amorphe ; Douvres.
437. Plaque polie, blond-noirâtre , un peu translucide . ofirant dans le milieu le dessin d'une coquille d'uue couleur blanc-grisâtre; Douvres.
438. Amorphe, gris, opaque, avec des taches gris-bleuâtre , dont l'une a la forme d'un trèfle; environs de Paris.
439. Blond, translucide vers les bords , veiné de blanc et de rouge; cette dernière couleur est due au mercure sulfuré ; Mexique.
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440. Stratiforme, en couches grisâtres et rouges, ces dernières sont aussi colorées par le mercure sulfuré ; Mexique.
QUABZ CORNALINE.
44 1. Mamelonné y rougeâtre , translucide, poli dun côté j Indes-Orientales.
442. Orangé-rougeâtre , d*une texture radiée dans la cassure; Indes-Orientales.
443. Orangé-rougeâtre , avec un peu de cuivre carbonate vert soyeux ; Sibérie.
444. Orangé-rougeâtre , translucide, en lames peu épaisses , engagées , entre elles , et accompagnées d'un peu de cuivre carbonate vert soyeux ; Sibérie.
445. Globiforme y morceau poli d'un côté , et jaune â la surface ; le côté poli est blanc-mat , avec une tréslégére teinte de rouge , et offre des bandes étroites de diverses nuances qui suivent â peu prés les contours du morceau, le centre est occupé par une matière gris-noirâtre , et la surface extérieure ressemble à la croûte d'une orange ; localité inconnue.
446. /<ttWjf«/ôrm«, orangé-clair, translucide; Indes-Orientales.
Morceau taillé et poli, offrant des couches de diffé
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rentes couleurs , blondes , orangées , brunâtres et bleuâtres; Indes-Orientales.
45 1. Petit morceau taiUé , blond ^ translucide, cSnoil des bandes étroites , contournées , de différentes nuances d'orangé-brunâtre, et de blanc-bleuâtre; Indes-Orientales.
452. Petite boule polie, percée dun trou, dont la plus grande partie est brun-noirâtre , translucide , et qui Ters le milieu , offre de petites bandes étroites légèrement ondulles , d'un blanc-bleuâtre ; Indes-Orientales.
453. Petite plaque hexagonale, polie , d'un blond translucide vers les bords , et blanche , transparente au centre; Sibérie.
454. Plaque ronde , taillée en cabochon, fond blanc laiteux , avec dendrites d'un beau rouge ; Indes-Orientales.
455. 456 et 457. Seize morceaux polis, fond blanc laiteux â dendrites rouges , oflJrant des ramifications trèsdéliées , mais la plupart bayeuses ; Indes-Orientales.
458, 459 et 46o. Trois plaques ovales, polies, â dendrites rouges , d'une pâte moins fine que celle des quatre numéros préeédens; Oberstein, Palatinat.
46 1. Morceau poli , qui parait avoir servi de couvercle â une boite, fond blanc-jaunâtre, â dendrites noires et brunes; Indes-Orientales.
462 à 467. Vingt-cinq plaques ovales, taillées, de difiëreutes grandeurs, offrant une grande variété de dendrites, pour la couleur et pour la forme ; Indes-Orientales.
468* Morceau taillé en forme de couvercle rectangulaire, fond blanc laiteux mamelonné, avec des taches venniculées, brun-noirâtres^Indes-Orientaks.
469 à 475. Neuf plaques taiUées,à fond caleédwié, et aussi d'un jaune plus ou moins foncé , avec des tadkes grandes et petites, de formes bizarres , mais nettement terminées ; Indes-Orientales.
47 6. Grande plaque ronde, polie, d'un fond bkmd trans^
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lucide f offrant des bandes contournées, de différentes nuances de brun , et d'autres d'un blanc laiteux , divisées par des filets déliés, blonds ; Indes-Orientales.
477. Grande plaque ovale, fond blond, translucide, avec des bandes contournées et déliées , blanches et blondes ; Indes-Orientales.
478. Deux plaques ovales, minces, fond blond, avec des bandes contournées, brun-noirAtres ; Indes-Orientales.
479. Grande plaque ovale , mince, polie , sonaire, fond blanc-laiteux, translucide, avec des bandes déliées, contournées, blanc-bleuâtres ; Indes-Orientales.
480. Plaque rectangulaire , taillée , offrant des taches en forme de stalactites ; Indes-Orientales.
48 1. Plaque ronde , fond laiteux j avec une tache muscoïde, rouge et brune ; Indes-Orientales.
482. Plaque ovale , fond calcédoine , offrant des bandes contournées, trés-déliées, blondes et blanc-bleuâtres; Indes- Orientales.
483 . Plaque ovale , fond calcédoine , avec de larges taches onduleuses, et translucide au centre ; Indes-^Orientales.
484. Deux plaques ovales , fond calcédoine , avec des taches brunes et jaunâtres ; Sibérie.
485. Plaque taillée , offrant des bandes circulaires concentriques,de diverses nuances, autour de plusieurs centres, et opaque au milieu ; Oberstein, Palatinat.
486. Morceau poli , fond rouge , avec des taches d'un blanc-laiteux; Oberstein.
Plaque oologone , irrégulièrement rubanée; Oberstein
488. Deux plaques ovales, fond calcédoine. Tune avec des stalactites, Vautre avec des gerbes ; Oberstein.
489 A Plaque ovale , fond calcédoine, translucide, avec des taches blanches, opaques , renfermant une substance aciculaire brun-rougeâtre ; Oberstein.
Sgo QUARZ.
4go. Plaque ovale , fond calcédoine , offrant des taches mamelonnées ; Oberstein, Palatinat.
491. Plaque ovale, fond calcédoine, tacheté de rouge; Oberstein.
492. Morceau roulé, poli, offrant des bandes circulaires étroites, autour d'une tache ronde (agate œillée); Oberstein.
Dix petites agates œillées; Oberstein
494. Morceau rouge, poli, rubané, qui se sépare en deux; Tune des surfaces de jonction est mamelonnée , et l'autre oflBre les empreintes des mamelons , avec améthyste ; environs de Dresde.
495. Morceau poli d'un côté , offrant des aiguilles jaunes bordées de rouge, dont la nature est inconnue; Oberstein.
496. Morceau poli , renfermant une substance étrangère fibreuse et radiée ; Oberstein.
497. Vert, opaque , offrant des bandes rectilignes croisées ( agate de fortification ) ; Cobourg.
498. Plaque rectangulaire y fond blanchâtre, avec des taches muscoïdes, chloriteuses ; Oberstein.
499. Morceau poli , fond bleu, avec des taches vertes chloriteuses, en forme de gerbes ; Irkustky, Sibérie.
500. Plaque ovale, fond calcédoine, avec des points rouges disséminés ( agate ponctuée ) ; Oberstein.
5oi. Petit morceau poli dont les points sont plus larges; Oberstein.
502. Géode rubanée et ponctuée de rouge , dont la paroi intérieure est tapissée de cristaux de quarz prisme, avec de petites lames bombées de fer oligiste; Oberstein.
503. Petite plaque ovale, taillée pour bague, offrant des partieshexagonaIestransparentes;Ekatherinebourg,Sibérie.
504. Morceau poli , offrant des taches blanches sur un fond brun ; Irkustky .
505. Géode polie d'un côté, et hérissée de petits cristaux de quarz prisme ; Irkustky.
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506. Morceau poli , fond blanc , avec des taches brunes et jaunes ; Oberstein , Palatinat.
507. Blancet jaunâtre, morceau poli d'un côté ( faserkiesel de Werner ) ; environs de Prague, Bohême.
QUARZ CHATOYANT.
508. Gris-Yerdâtre , et gris-rougeâtre , chatoyant , neuf morceaux amorphes (œil de chat des lapidaires); Ceylan.
Le chatoiement provient d'un mélange de filamens dW beste dont les surfaces soyeuses réfléchissent successivement les rayons lumineux pendant le mouvement de la pierre.
509. Trois morceauxamorphes, couleur dechair;Ceylan. 5io. Vert trés-pâle, chatoyant, cinq morceaux, danjs lesquels Tasbeste est visible; Ceylan.
5i T. Gris-verdàtre, chatoyant , morceau dont on distingue encore feicilement l'asbeste ; Hartz.
5 1 2 . Deux morceaux taillés en cabochon , jaune-verdâtrès, translucides, un peu chatoyans ; Ceylan.
5i3. Cinq petits morceaux , taillés en cabochon , jauneverdâtres, translucides et chatoyans , et dont quelques-uns sont assez transparcns pour laisser voir les filamens d'asbeste qu'ils contiennent; Ceylan.
5i4. Neuf morceaux taillés en cabochon, d'un vertmarin; Ceylan.
5i5. Un autre de la même couleur ; Hof, Franconie.
5 16. Quatorze morceaux taillés en cabochon , de diverses nuances d'orangé-rougeâtre ; Ceylan.
Trois petits morceaux à reflets jaune-dorés; Ceylan
5 1 8. Brun^mélangé de jaune-doré, dont les filamens sont ondulés ; Eland, Afrique.
519. Plaque ovale , taillée en cabochon , brun-noirâtre , à reflets dorés, trés-riches ; Eland.
520. Plaque d un vert obscur à reflets bleuâtres ( pierre de caméléon); Eland.
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QUARZ JASPE.
52 1 . Vert foncé , opaque , parsemé de taches d'un rouge foncé (héliotrope); rivière Gadaveri, Mongay-Piton, Indes- Orientales.
522. Grande et très-belle plaque ronde, polie, d'uu vert foncé, ponctué de rouge ; rivière Gadaveri.
- 535. Plaque polie , d'un vert d'herbe , taché de blanc; rivière Gadaveri.
524. Stratiforme, couche mince, jaune-verdàtre, entre deux autres plus épaisses , Tune d'un vert très-foncé ; TyroL
525. Plaque ovale rubanée, en partie d'un brun foncé et en partie d'un vert pâle ; Sibérie.
526. Stratiforme , en couches parallèles de diverses nuances de rouge ; Sibérie.
527. Deux petites plaques octogones, polies, nuancées de vert et de rouge ( quarz jaspe panaché) ; Sibérie.
528. Petite pla^e mince, polie , fond jaune-brunâtre , fivec des bandes contournées; Egypte.
52g. Un autre gros morceau poli seulement d'un côté; Egypte.
530. Plaque ovale polie , fond jaune-brunâtre , avec des bandes contournées, brunes; Egypte.
53 1. Gris-jaunâtre, avec des veines contournées, brunâtres; Hartz.
Vert-pâle , un peu luisant; Sibérie
538. Jaune-brunâtre , avec de petites taches blanches , morceau poli d'un côté ; Sibérie.
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559. Morceau poli d'un côté, fond jaune -brunâtre avec des veines de calcédoine^ lautre côté est mamelonné et recouvert de petits cristaux de quarz bleu en rhomboïdes primitifs émarginés; Sicile.
540. Straliforme , en couches très-minces de diverses nuances de rouge et de jaune , rubanées de diverses nuances de rouge; Mittelgebirge, Bohême.
54 1. Morceau ovale poli, rouge brunâtre au milieu^ entouré d'une bande assez large d'un blanc-mat, ressemblant à une tranche de jambon ; Bayreuth , Franconie.
542. Brun et jaune-grisâtre , offrant une cassure terne ( Opale jaspis de Werner ) ; Mittelgebirçe.
543. Zonaire , fond grisâtre , avec des bandes d'un brun clair, contournées ; Mittelgebirge.
544. Stratiforme , en couches minces grises et brunes^ Mittelgebirge*
545. Stratiforme, en couches très- minces de différentes nuances de gris-noirâtre ; Mittelgebirge.
546. Zonaire , fond gris, avec bandes contournées^ brunes et jaunes ; Mittelgebirge.
547. Amoirphe, gris taché de blanc et de verdâtre ; Mittelgebirge.
548. Blanc-grisâtre, et brun-rougeâtre , un peu luisant; Mittelgebirge.
549. Brun, un peu luisant , à cassure conchoïdale ; Ekatherinebourg , Sibérie.
u^nnotaiions.
L'examen attentif des principes qui ont déterminé à réunir dans une même espèce les nombreuses variétés de quarz, depuis le cristal de roche le plus limpide jusqu'au jaspe le plus compacte , est une des études les plus instructives que l'on puisse faire en minéralogie.
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La cristallisation de cette substance est peu variée; le prisme hexaèdre régulier , terminé psbr une pyramide hexaèdre, est la forme dominante de presque tous les cristaux ; mais elle présente néanmoins des circonstances intéressantes. Dans la variété rhombifère , et dans toutes celles qui n'en diffèrent que par l'addition de faces situées de biais, tantôt à droite , tantôt a gauche , et dans quelques cas trèsrares des deux côtés des rhombes y les faces des modifications qui dérogent à la loi de symétrie ne sont pas distribuées régulièrement sur le cristal , et leur nombre n'est pas toujours la moitié de ce qu'il serait si le cristal était complet. On observe précisément le contraire dans toutes les espèces dont quelques-unes des variétés de forme ne sont pas symétriques.
Les macles de quarz paraissent être très-rares. Le n"* aSi de cette collection en offre un groupe très-net , qui , par sa couleur jaunâtre et violâtre , et l'apparence de la fracture des cristaux, peut être considéré comme appartenante l'améthyste. Chaque macle est composé de deux individus, dont les axes se confondent , et dans une telle position relative que les faces primitives de l'un d'eux sont paraUèles
aux faces de la modification e de l'autre. Il résulte de cette situation que si les angles rentrans étaient remplis^le maclc présenterait la forme de la variété prismée.
Dans la suite nombreuse de morceaux de quarz transparent y renfermant des substances étrangères , on doit surtout remarquer celui du n° 252 , qui contient de petits cristaux très-nets de grenats , en dodécaèdre rhomboïdaux. Cette substance n'a pas encore été citée parmi celles qui ont été observées dans l'intérieur du cristal de roche.
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SECONDE ESPÈCE
Caractères définis,
KLAPROTH
Analyse. Silice 90, Form. chim. S* kq.
Eau 10.
Pesanteur spécifique, 2,09. . . . 2,06.
Cara4itères indéfinis.
Chimiques. Infosible , blanchissant au feu « et donnant de l'eau par la calcination.
Cassure. Conchoïdale.
Dureté. Rayée par le quarz ; ne fait pas feu avec le briquet.
Couleur. Blanche, grise, jaune, rougeâtre, yerdâtre; translucide et opaque; lustre vitreux, quelquefois résineux. Quelques variétés , quand on les fait mouvoir â la lumière , présentent les reflets les plus vifs et les plus variés.
FORMES INDÉTERMINABLES
1 . Amorphe , translucide , offrant les teintes les plus vives et les plus variées , sur feldspath porphyrique altéré ; Czerwenitza, Hongrie.
2. Morceau poli, translucide , formant une couche peu épaisse, très-riche en reflets irisés, sur feldspath porphyrique altéré; Czerwenitza.
Translucide , fond blanc-laiteux avec des nuances
de bleuâtre , verdâtre, et rouge de feu , sur feldspath porphyrique altéré; Czerwenitza, Hongrie.
4. Amorphe , d'un blanc-laiteux , peu translucide , riche en reflets bleus et violets y formant une couche mince sur le feldspath porphyrique altéré; Czerwenitza.
5. D un blanc-laiteux, peu translucide, riche en reflets, en petites masses disséminées dans la roche ; Czerwenitza.
6. D*un blanc-laiteux, nuancé de bleuâtre et de verdâtre, en veines , et aussi en assez gros fragmens, disséminés dans la roche; Czerwenitza.
7 . Plus petits fragmens, très-riches enreflets verts et violets , aussi disséminés dans la roche; Czerwenitza.
8. D'un blanc-laiteux, translucide , trés-riche en reflets bleus et verts, en petits fragmens disséminés dans la gangue; Czerwenitza.
9 . D'un blanc-laiteux, translucide, riche en reflets violets, en veines dans le feldspath porphyrique altéré; Czerwenitza.
10. D'un blanc-laiteux, nuancé de bleuâtre, disséminé en fragmens assez gros dans la gangue; Czerwenitza.
1 1 . Bleuâtre , translucide , en fragmens assez gros ; Czerwenitza.
12. Plaque ovale polie, de deux pouces de long, sur un pouce et demi de large, d'un jaune-grisâtre, opaque, parsemée de petites taches qui réfléchissent les couleurs les plus riches de l'iris ( vulgairement mer d'Opale); Czerwenitza.
i3. Dix morceaux translucides , très-riches en reflets de toutes couleurs , trois d'entre eux sont taillés en cabochon ; Gracias a Dios , Guatimala.
i4. Treize autres fragmens très-riches en couleurs, dont l'un est presque noir; Gracias a Dios.
i5. Noirâtre, petit fragment plat,oifrant des reflets trèsriches ; Gracias a Dios.
16. D'un blanc-laiteux, opaque , taillée en forme de dragée et très-jiche en reflets irisés; Faroë.
17. Amorphe , petit morceau , blanc-bleuâtre , translucide, taillé à facettes , et deux autres orangés j translucides, l'un taillé à facettes et lautre en cabochon , à reflets irisés , très-riches; Faroé.
i8« Gros morceau taillé en cabochon, orangé-pâle, translucide y à reflets bleus et dun rouge de feu (quarz résinite girasol ) ; Gracias a Dios , Guatimala.
19. Bleu-noirâtre, translucide, en veines dans un schiste argileux ; Cornouailles.
20. Fragment, jaune par transmission, et bleu-pâle par réflexion , avec quelques reflets d'un rouge de feu ; Hongrie.
200. Morceau taillé en cabochon, blanc , transparent, offrant des reflets légèrement bleuâtres ; Mexique.
21. Trois morceaux blanc-laiteux, translucides,taillés en cabochon; Faroé.
22. Gros fragment blanc , transparent , peu riche en couleurs, et deux autres d'un blanc-laiteux nuancé de bleuâtre ; Gracias a Dios.
23. Jaune de cire, d'une transparence gélatineuse, morceau mamelonné d'un côté et poli de l'autre (quarz résinite miellé ) ; Hongrie.
24. Jaune de cire , d'une transparence gélatineuse dans le kaolin; Hongrie.
25. Jaunc-rougeàtre , d'une transparence gélatineuse , sur du feldspath altéré ; Mexique.
26. Orangé-rougeâtre , d'une transparence gélatineuse (opale du Soleil); Mexique.
27. Orangé-rougeâtre , d'une transparence gélatineuse, avec kaolin ; Mexique.
28. Orangé-Tougeâtre , peu translucide, deux fragmeus, et un petit morceau ovale, en partie blanc; Faroë.
29. Un autre morceau, recouvert en partie de kaolin^ av«c deux autres petits morceaux taillés en cabochon; Faroë.
3o. jiimorphe, jeuinàtrej translucide, etdun blanc-mat, sur une roche porphyrique altérée ; Faroë.
3i. Orangé-brunâtre , luisante , peu translucide ; Steinheim , Hesse.
32. D'un blanc-laiteux, et d une couleur orangé-rougeâtre à la surface ; Hongrie.
33. Six morceaux dont quatre taillés, tous riches en couleurs; Hongrie.
34. Neuf autres petits morceaux, dont deux taillés ; Hongrie.
Blanc - mat , opaque , sur granité; Hubertsburg, Saxe
58. Stratiforme , une couche épaisse jaunâtre , entre deux couches orangé-brunâtres ; Faroë.
39. Rouge de cerise , à cassure conchoïdale et luisante, avec quarz et un peu de chaux carbonatée ; localité inconnue.
40. Orangé-brunâtre, et dun blanc-laiteux à la surface , adhérant à un peu de quarz blanc-mat; Faroë.
4i. Morceau taillé en cabochon, rubané, fond blanclaiteux, avec des bandes jaunâtres , bleuâtres et brunes, avec un autre morceau poli, fond bleuâtre, é bandes brunes; Faroë.
42. Petit morceau stratiforme, offrant une succession de dix-sept couches minces, alternativement orangé-brunitres , et blanc-grisâtres ; Faroë.
43. Stratiforme, la couche la plus épaisse est orangébrunâtre , la suivante est noire et mince, la dernière est d'un blanc -laiteux; Faroë.
44. Stratiforme , offrant deux couches , Tune oiangébrunâtre , et l'autre d'un blanc-laiteux ; Faroë.
45. /émorphe, Ycrte , luisante , translucide sur les bords, offrant une cassure conchoïdale; Faroë.
46. Verte , peu translucide passant au quarz cacholong j Faroë.
47. D'un vert d'herbe, peu translucide , petit morceau taillé en cabochon, pour bague; Faroé.
D'un Yert d'herbe^ plaque taillée en cabochon; Silésie
49. D'un blanc-laiteux, nuancé de bleuâtre, mamelonnée à la surface et conchoïdale dans la cassure , avec dendrites de manganèse ; Mexique.
50. Blanc-grisâtre , nuancée de bleuâtre , translucide , avec dendrites de manganèse; Baldissero, Piémont.
5i. Gros morceau, blanc-bleuâtre , translucide, rempli de dendrites ; Baldissero.
52. Un autre morceau dendritique , avec deux faces polies ; Baldissero.
^ 53, Autre morceau plus petit , dendritique et en partie poli; Baldissero. .
54. D'un blanc-bleuâtre, luisante, peu translucide vers les bords, offrant une large cassure conchoïdale (porcelanite ); Faroë.
55. Un autre morceau , dont la cassure est plus onduleuse ; Faroë.
56. D'un blanc-laiteux, luisante , reposant sur de la calcédoine; Faroë.
57. D'un blanc-laiteux , nuancé de bleuâtre, translucide, ondulée d'un côté, et polie de l'autre ; Faroë.
58. D'un brun trés-clair , luisante , offrant une cassure conchoïdale ; Baldissero.
59. Blanche et orangé-brunâtre, peu luisante, rubanée ; Steinheim , Hesse.
60. Blonde, translucide sur les bords, avec cuivre pyriteux; Comouailles. ^
Blanc-jaunâtre et bleuâtre, opaque , luisante , en
4oo OPALE.
masses disséminées dans une gangue composée en grande partie de cuivre pyriteux; Cornouailles.
62. Amorphe, brune et verdâtre , opaque , luisante, offrant une cassure conchoïdale ; Hongrie.
63. Grise et brune, opaque, luisante, offrant une cassure conchoïdale ; Hongrie.
64. Jaune de cire , luisante , translucide sur les bords avec feldspath altéré; Hongrie.
65. D'un brun-clair, opaque, luisante, cassure conchoïdale; Hongrie.
66. Brun-rougeâtre , luisante , cassure légèrement conchoïdale; Hongrie.
D un brun-clair et jaunâtre , sub-luisante ; Hongrie
68. D'un rouge-clair, opaque , sub-luisante , et noire, opaque , luisante ; Hongrie.
69. Rouge , opaque, sub-luisante, et altérée à la surface; Hongrie.
70. D'un brun-foncé et verdâtre , opaque , 8ub4aisanté ; Hongrie.
71. Rubanée , rouge-pâle et jaune , sub-luisante , Steinheim ; Hesse.
72. D'un brun-clair , opaque, luisante, cassure légèrement conchoïdale ; Irkustky , Sibérie.
73. Blanc-jaunâtre , tigrée de rouge -pâle , sub-lnisante, opaque ; Sibérie.
74. Plaque ovale, polie, fond blanc*jaunâtre tigré de j brun-foncé; Ékatherinebourg, Sibérie.
75. Rouge sombre, mélangé de vert-pâle , sub-luisante, opaque ; Mittelgebirge , Bohême.
76. Brune et brun-verdâtre , opaque , d'un lu0tre luisant, Hongrie.
77. Blanc-jaunâtre, opaque, partie d'une couche reposant sur une autre de la même substance , noire , luisante et opaqM ; Hongrie.
OPALE. 4oï
Rose et grise ; Guanaxuato
81. Blanc-grisâtre, transparente^ éclatante, en petits mamelons engagés entre eux, sur porphyre; Bohuniz, Hongrie.
82. Blanc-jaunâtre, brillante, transparente, formant une croûte mamelonnée sur une lave; Francfort*
83. Brunâtre , très-petits mamelons vitrifiés , sur la même gangue ; Francfort.
84. Blanc-grisâtre , et rougeâtre , arec fer hydro-oxidé , globuliforme radié; Francfort.
85. Blanche , translucide , formant une couche mince ^ onduleuse, sur du quarz amorphe ; Silésie.
86. Blanche, transparente , mamelonnée , recourerte de (^ux carbonatée magnésienne, sur lave contenant des cristaux de pyroxéne; Kaiserstuhl, Bade.
87. TiiberculetMe, gris-bleuâtre , opaque , sub-luisante (Ménilite); Ménilmontant, près de Paris.
88. Gris-bleuâtre , opaque , engagée dans Targile schistoïde (klebschiefer, Werner); Ménilmontant.
89. D'un brun-clair , cassure légèrement concboidale , recouvert d'une couche peu épaisse d'argile grise; Ménilmontant.
90. Pëeudomorphiqus xyloide , brune, luisante , offrant une texture ligneuse, et une cassure transversale, conchoïdale ; Hongrie.
91. Blanc-grisâtre, translucide, offrant aussi une texture ligneuse ; Hongrie.
92. Brun-violâtre , et blanchâtre , luisante , entièrement recouverte de quarz résinite pseudomorphique xyloïde à fibres très-déliées; Hongrie.
93. Brun-jaunâtre , offrant encore une texture ligneuse, mais plus compacte ; Porto Nacimiento , Pérou.
4o2 OPALE.
94. Un autre morceau rempli de petits cristaux de quarz prisme dans les fissures ; Irkutsky y Sibérie.
95 à 100. Six morceaux polis , appartenant à dififérentes espèces de bois ; localités inconnues.
annotations.
Cette substance a été classée parmi les variétés de quarz; mais elle en diffère suffisamment par son analyse , sa pesanteur spécifique, et sa dureté, pour être considérée comme une espèce distincte.
Les brillantes couleurs que l'opale présente quelquefois ont été attribuées à des causes diverses par Haûy , Brewster, Beudant et Mohs. Les faits observés jusqu'ici qui ont rapport à ce phénomène et auxquels la théorie doit satisfaire, sont les suivans : 1° l'opale transparente et irisée, exposée àla flamme d'une bougie commence par pétiller, quelques éclats se détachent , ensuite elle devient presque opaque sans perdre entièrement ses reflets; 2°les plus petits fragmens, ceux même qu'on ne peut voir qu'au microscope , offrent des couleurs aussi vives , et aussi variées que les plus gros; 3® certaines variétés qui ne sont pas opalescentes , le deviennent en les plongeant dans l'eau , ou en les exposant a une atmosphère humide.
TROISIÈME ESPÈCE
PIERRE DE CORNE
Caractères définie.
Analyse. Composée principalement de silice.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Infusible.
Cassure, Esquilleuse et terne; quelquefois légèrement conchoïdale et luisante.
Dureté. Moindre que dans le quarz. Étincelle difficilement par le choc du briquet.
Couleur. Grise, rouge, jaunâtre, verdâtre, brunâtre, etc.; opaque , translucide sur les bords ; sans lustre.
FORMES INDÉTERMINABLES
Rougeâtre , d'un grain très-fin, opaque ; Suède
4. Morceau poli , rouge-pâle nuancé de gris , un peu aventuriné ; Suède.
5. Pseudomojrphique ^ rouge-pâle , opaque , modelée en octaèdres réguliers ; Schneeberg , Saxe.
6. Blanche , opaque , modelée en cristaux cubiques et cubo-octaèdres, sur pierre de corne amorphe; Cornouailles.
7. Jaune-brunâtre, opaque, modelée en cristaux de chaux carbonatée équiaxe, sur quarz hyalin blanc et blanc-grisâtre; Schneeberg.
4o4 PIERRE DE CORNE.
8. Rougeâtre, opaque, modelée en cristaux de la même variété , entassés les uns sur les autres et recouverts de très petits cristaux de quarz prisme ; Schneeberg, Saxe.
g. Jaune-brunâtre , opaque , modelée en cristaux creux de chaux carbonatée dodécaèdre ; la paroi intérieure est tapissée de très-petits cristaux très-brillans de quarz prisme; Schneeberg.
10. Brun-noirâtre^ opaque, modeléeen cristaux prismatiques, engagés entr'eux^ avec quarz prisme enfumé ; Schneeberg.
11. Gris-bleuâtre, opaque, modelée en grandes lames épaisses , engagées entr'elles , et recouvertes en partie, des deux côtés , de petits cristaux de quarz hyalin prisme ; Sehemnitz, Hongrie.
12. Jaune brunâtre, opaque, modelée en cristaux lenticulaires, engagés entre eux ; Schneeberg.
i3. Rouge , opaque , modelée en cristaux de chaux carbonatée métastatique, avec de petits cubes blanchâtres creux, tapissés â l'intérieur de petits cristaux de quarz hjalin prisme; Johanngeorgenstadt, Saxe.
annotations.
Dans la plupart des ouvrages de minéralogie cette substance est réunie au quarz. On ne peut disconvenir que ceux de ses caractères qui sont connus indiquent assez ce rapprochement. Aussi ne Ta-t-on placée ici comme une espèce distincte que pour fixer l'attention, plus spécialement, sur les cristaux pseudomorphiques nombreux et variés qu'elle présente.
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QUATRIÈME ESPECE
LEELITE.
Caractères définis.
CLAIULE.
analyse. Silice y 5. Form. ohim. A S*.
Alumine 32.
Oxide de manganèse . 2,5.
Eau 0,5.
Pesanteur spécifique . 2.71.
Caractères indéfinis.
Cassure. Esquilleuse.
Couleur. Rouge, opaque , translucide sur les bords.
FORBIES INDÉTERMINABLES.
1 . Amorphe , rouge de brique , opaque, peu translucide sur les bords ; Gryphytta , Westmanie , Suéde.
annotations.
Cette substance peu connue , n'a pas encore été trouvée sous des formes régulières. Son analyse s'accorde assez bien avec la formule qui a été donnée ici et qui correspond À 78 de silice et 21 d'alumine.
CINQUIÈME ESPÈCE, zmcoN.
Caractères définis»
YAUQUBLlir.
Analyse. Silice 52,o. Form.ohim. ZS.
Zircone 64,5.
Oxide de fer . . 2,0.
Forme primitive. Prisme droit à bases carrées , dans lequel le rapport d'un des côtés de la base à la hauteur est à peu prés celui des nombres 10 et 9.
Clivage. Parallèle aux faces latérales de la forme primitive, et à celles de la modification b\
Pesanteur spicifiqtie. 4,5o5.
Caractères indéfinis.
Chimiques, Infusible , mais perd sa couleur par Taction du chalumeau j avec le borax se fond en un verre transparent.
Cassure. Ondulée , conchoïdale , brillante.
Dureté. Raie le quarz.
Couleur, Rouge , brun-rougeâtre , orangé - brunâtre , gris, vert, blanc; translucide, transpatent; lustre adamantin.
Réfraction. Double à un très-haut degré.
l'« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. b\
Octaèdre obtus à bases carrées. (Primitif, Haûy. ) 1. Rouge, opaque, petit cristal isolé ; Ceylan.
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2mc VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, g' b\
Prùme à hctêe carrée, dont les bases sont oblitérées par. des faces qui remplacent les angles, ( Dodécaèdre , Haûy. )
2. Orangé-brunâtre , translucide , quatre cristaux isolés, dont Tun assez alongé ne présente qu'un seul sommet; Ceyian.
3nio VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, m b\
Prisme tétraèdre droit , terminé à chaqus extrémité par un^ pyramide tétraèdre, ( Prisme , Haûy. )
3. Trois cristaux isolés , brun-rougeâtres j offrant les deux sommets ; Ceyian.
3**. Noirâtre , cristal isolé, offrant à Tune des extrémités des indications de clivage dans une direction parallèle aux faces de la modification b^ ; Ceyian.
4. Orangé-brunâtre , peu translucide , cristal d'un trèsgros volume, sur syénite ; Friedrichswârn , Norwège.
4me VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, m g' b\
La variété prismée, dont les arêtes latérales sont émargi-
nées, (Dioctaèdre,Haûy.)
5. Rouge hyacinthe, peu translucide, gros cristal isolé 5 Ceyian.
6. Orangé , translucide , deux petits cristaux isolés 5 Ceyian.
7. Gris-bleuâtre , translucide , trois cristaux isolés ; Ceyian.
Rouge-clair, neuf petits cristaux isolés; Ceyian
4o8 ZIRCON.
5mc VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, m A' a..
La variété pritmie , augmentée de deux faces à chacun ia angles latéraux despyramideê. (Plagiédre, Hady.)
g. Oraugé-bruiiâtre ^ peu translucide y petit cristal isolé, net ; Ceylan.
10. Oraugé-brunâtre , peu translucide , deux gros cristaux croisés , chacun ofirant un seul sommet , avec un peu de chaux carbonatée laminaire blanche , feldspath opalin, et amphibole noir ; Friedrichswarn , Norwège.
1 1 . Brun-clair , translucide , cristal isolé , alongé , montrant les deux sommets ; Ceylan.
n^ Quatre gros cristaux irréguliers , gris-verdâtres ; Ceylan,
gme VARIÉTÉ; SIGNE REPRÉSENTATIF, m b b .
La variété prismée, énmrginée à l'endroit des intersections horizontales des faces du prisme et de celles de la pyramide, (Quadrisexdécimal, Haûy.)
12. Orangé-brunâtre , peu translucide, cristaux nets , avec feldspath , amphibole et quarz ; Kitiksut y Groenland.
7™« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, m y' i* a\
La variété dioctaèdre^ dans laquelle les arêtes obliques de la pyramide sont émarginées. ( Fig. 2, pi. XXVII.)
i3. Rouge très -foncé, peu translucide , cristal trés-net, d'un éclat métallique , dans la chaux carbonatée granulaire blanche et grise ; Vésuve.
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8™* VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, m b b a^,
La variété plagièdre^émarginée à rendrait des intersections horizontales des faces du prisme et de celles de la pyramide, ( Soustractif, Haiiy. )
i4. Orangé-brunâtre, peu translucide , cristal très-net dans la syénite : Friedrichswârn , Norwége.
9™*' VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, m g^ h' a^.
La variété plagiedre , dans laquelle les arêtes latérales du prisme sont émarginéea. (Équivalent, Haûy.)
i5. Quatora^ cristaux isolés, dont deux des plus gros sont blanc-verdâtres , et les autres orangé-rougeâtres , Ceylan.
i6. Deux cristaux isolés, l'un verdâtre, translucide, l'autre blanc-grisâtre ; Ceylan.
10™* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENT, m g b b a^.
La variété soustractive, dont les arêtes latérales sont émar-
ginées. ( Fig. 5 , pi. XXVH. )
1 7 . Deux petits cristaux isolés , orangé-rougeâtres , et translucides ; Ceylan.
11"« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENT, mg b b .
La variété quadrisexdécimale, dont les arêtes latérales sont
émarginées. (Fig. 4, pi. XXVH. )
170. Cristal isolé,jaune-brunâtre, en partie translucide, offrant les deux sommets 5 près du lac Ilmen , Miask , Ekatherinebourg , Sibérie.
4io ZIRCON.
1 2"^ VARIÉTÉ. SIGNE REPRÉSENTATIF, m g b b h .
La variété précédente, émarginée à F endroit des nUenu-
tian^ horizantaleê des faces b etb (Fig. 5, pLXXYU. )
1 7oo« Cristal isolé, bran, peu translucide , â prisme trèscourt, offrant les deux sommets, et dans lequel les faces g* ont un éclat vitreux un peu gras ; prés du lac Ihnen , Miask , Ekatherinebourg , Sibérie.
Cristaux indistincte.
i8. Rougeâtre, gros fragment offrant les quatre faces de Tun des soumiets de Toctaédre &'; Ceylan.
19. Rouge fie brique , opaque, gros cristal isolé, arrondi sur les arêtes , d'une forme octaédrale ; Ceylan.
20. Rouge de grenat , cristaux arrondis dans le qaan jaunâtre granulaire; Simiutak, Groenland.
21. Rougeâtre, petit cristal indistinct, dans unelaTe poreuse; ruisseau d'ExpaiUy,Puy, département de la^haute Loire.
22. Plusieurs petits cristaux indistincts de différentes couleurs ; Ceylan.
23. Jaune et brun , translucide, en gros grains roulés; Ceylan. .
24. Jaune-brunâtre, peu translucide, fragment d'une grandeur peu commune ; Ceylan.
25. Orangé-rougeâtre , petits cristaux et grains roulés I dans un sable volcanique , rempli de petits octaèdres de fer oxidulé titanifére ; ruisseau d'Expailly.
26. Verdâtre , translucide , morceau taillé en cabochon; Ceylan.
27. Orangé-brunâtre, translucide, inorceau taillé en cabochon 5 Ceylan.
Un autre plus foncé, et peu translucide ; Ceylan
ZIRCON. 4ii
annotations.
La forme prunitive du zircon ne diffère pas sensiblement de celle du titane oxidé , et ne s'éloigne pas beaucoup de celle de 1 etain oxidé. Ces analogies ne peuvent ici s'expliquer par la théorie de Tisomorphisme ^ puisque d'après l'analyse de M. Vauquelin la première de ces trois substances est un silicate , tandis que les deux autres sont simplement des oxides.
Les plus gros cristaux de zircon que l'on connaisse jusqu'à présent ont été découverts en Sibérie par M. Menge. Us se trouvent disséminés dans un granité dont le feldspath est d'un blanc laiteux , et le mica noir et en grandes lames.
On a trouvé aussi des cristaux très-nets de zircon en plusieurs endroits aux États-Unis, ceux qui ont été envoyés à Londres , viennent de Bunkum, dans la Caroline septentrionale ; ils sont opaques et d'un rouge pâle.
SIXIÈME ESPÈCE
EUDYALFTE.
Caractères définû.
STaOMSTEB.
Afialyae* Silice 53,325.
Zircone 11,103.
Chaux 9}785.
Soude 13,822.
Oxide de fer 6,754.
Oxide de manganèse . 2,062.
Acide muriatique. • . i,o34.
Eau i,8oi.
Forme primitive. Rhomboïde aigu de 73** 4o'.
Clivage. Parallèle aux faces latérales et aux bases 1 prisme hexaèdre régulier e\ Pesanteur speifique. 2,898.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Exposé au chalumeau , se fond en un vei vert-foncé. La poudre jetée dans les acides y forme u gelée.
Cassure. Inégale et conchoïdale.
Dureté. Raie la chaux phosphatée.
Couleur, Rougeviolâtre; opaque, translucide vers bords.
l'^ VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p a' b' e' a* e' d'
Le rhomhoïde primitif dont les angles et les bords n remplacés. (Fig. 2 , pi. XXVII.)
EUDYALITE. 4*3
i. Violet-rougeatre, opaque, cristal isolé, auquel adhère un peu de pyroxène vert-noirâtre ; Kangerdluarsuk, Groenland.
2. Rouge-pâle, gros cristal, avec d^autres plus petits, eudyalite massive , pyroxéne triunitaire, noirâtre,. feldspath blanc et sodalite ; Kangerdluarsuk.
5. Rouge-pâle, grands et petits cristaux qui se rapportent â la variété précédente , dans la sodalite amorphe avec pyroxéne et feldspath; Kangerdluarsuk.
4. Rouge-pâle , petites masses entremêlées de sodalite ; Kangerdluarsuk.
Ce morceau est poli d'un côté , ce qui lui donne un effet très-agréable.
annotations.
On n'a encore trouvé l'eudyalite qu'au Groenland, où elle n'est jmis commune , et où les cristaux surtout sont fort rares. M. Heuland possède dans sa collection un cristal isolé de cette substance de près d'un pouce de diamètre , parfaitement net , et de la même variété que celui qui est décrit ici. D lui a été donné par M. le chevalier Giesecke.
SEPTIÈME ESPÈCE
CYMOPHANE.
Caraeiireê définis,
ARFWBDSOV. SBTBBRT.
Analyse, Alumine 81, 43. . 68,666. . 73,60.
Glucine . 16,000. . i5,8o.
Silice 18,73. . 5,999. . 4,00.
Protoxidedefer. . 4,733. . 5,38.
Oxide ou titane. . • 2,666. . 1,00.
Eau . 0,666. . o,4o.
Brésil. Haddaa.
Forme primitive. Prisme droit rhomboïdal de 119*47', dans lequel le rapport d'u|i côté de la base à la hauteur est a peu près celui des nombres 5 et 12.
Clivage. Parallèle , aux modifications g^ et h'»
Pesanteur spécifique. 3,754.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Infusible.
Cassur&i Inégale , conchoïdale et légèrement vitreuse.
Dureté. Rayant fortement le quarz.
Couleur. Jaune-yerdàtre , translucide , et transparente; la plupart des cristaux ont des reflets d'un blanc-laitem mêlé de bleuâtre.
l'^* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p g e a .
Table rectangulaire , dont les bords des bases sont émarpnés et deux despices latérales opposées, oblitérées. (Fig. 3^ pi. XXVII.)
CYMOPHANE. 4^5
1 . Jaune-\erdâtre , transparente , petit cristal isolé dont les faces sont un peu bombées ; Brésil.
2™® VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p g b € .
Prisme hexaidre y dont les bords des bases sont émarginés etyuatre des faces latérales entièrement oblitérées, (Fig. 5,
pi.xxvn.)
2. Jaune-verdâtre , transparente, à reflets bleuâtres, cristal isolé ; Brésil.
3°® VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p m g b e .
La variété précédente ^ dans laquelle les faces latérales primitives ne sont pas oblitérées. (Fig. 4, pi. XXVII. )
3. Jaune-verdâtre , transparente , petit cristal isolé ; Brésil.
4"'» VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p m g b e^ .
Im variété précédente , sans les faces e , mais émarginée à f endroit des intersections des faces b et g' (Fig. 5,
pi. xxvra.)
4. Deux cristaux isolés, jaune-verdâtres , transparens, à reflets bleuâtres , arrondis sur les arêtes ; Brésil.
Sme VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p m g b e e^.
La variété précédente , émarginée à V endroit des arêtes dintersection des faces g*, etp, (Fig. 6 , pi. XXVIII. )
Jaune-verdâtre, transparente, gros cristal isolé; Brésil
4*6 CYMOPHANE.
gme VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p m g b'ee^.
U .roUii.^ W«, ^1.4. i f»*», *. inur^ tionê des faces h et g\ (Fig. 7 , pi. XXVIII.)
6. Deux cristaux isolés, jaune-verdÂtres, transpareiis; 1 un d'eux serait d un volume considérable s'il était complet; Brésil.
La variété précédente, dans laquelle la modification e remplace la modification e • (Fig. 8, pi. XXYIII. }
7. Verdâtre, transparente, cristal isolé, dont les faces sont brillantes, mais ont des étendues trés-dispropOTtionnées ; Brésil.
La troieième variété, émarginée à fendrait de* intereeetiom des fiices j) et e , et augmentée des fiice* a • (Fig. 9 ,
pi. xxvm. )
8. Jàune-yerdâtre , transparente, petit cristal isolé, trésnets ; Brésil.
9™" VARIÉTÉ , MGNE RBPR. DU CRISTAL ÉUBM. p m g\ .
Axe de révolution , parallèle à un des bords de la haee de la forme primitive, (Fig. 10, pi. XXVHI, )
9. Jaune-verdâtre^ transparente, petit crislal isolé} Brésil.
CTMOPHANE. 4»7
10™"VARIÉTÉ,8IGNE,REP. DUCRIST.ÉLÉM./? my b 6 S C^,
Axe de révolution , parallèle à un des bord» de la base de la forme primitive. ( Fig. ii , pi. XXVIII. )
10. Jaune-verdâtre , transparente , deux cristaux isolés; Brésil.
FORMES INDÉTERMINABLES
11. Huit cristaux jaunes-yerdâtres, transparens^ dont les arêtes sont arrondies ; Brésil.
12. Six cristaux isolés, roulés, et un fragment d'un grand cristal riche en reflets bleuâtres sur les bords; Brésil.
i3. Dix cristaux roulés, jaunes-yerdàtres , transparens, dont un dun volume assez considérable; Brésil.
i4. Douze cristaux roulés, jaunes-verdàtres , chatoyans, à reflets bleuâtres ; Brésil.
i5. Jaune-verdâtre , peu translucide, petits cristaux indistincts, avec grenats trapézoïdaux, dans la cléayelandite lamellaire blanche ; Haddam , Connecticut , États-Unis.
i6. Yerdâtre, translucide , cristaux indistincts, alongés, avec grenat lamellaire rouge, cléayelandite lamellaire blanche , et quarz amorphe grisâtre ; Haddam.
17. Zammatr^^ jaune-yerdâtre, opaque, en lames maclées, ayec grenat, cléayelandite et quarz; Haddam.
18. Vert-jaunàtre, opaque, en lames offrant quelques faces secondaires , ayec quarz, cléayelandite , grenat, talc et béryl grano-lamellaire ; Haddam.
Tg. Vert-jaunâtre, opaque, ayec quarz, cléayelandite, grenat et talc ; Haddam.
annotations.
Cette substance offre un nouyel exemple de formes cris- 1 27.
4i8 CTHOPHAHE.
tallines qui peuvent se dérÎTer d'un prisme rhoinboïdal droit, d'eoTiron lao®. Le rapport entre l'iindes côtés de la base et la hauteur de la forme primitive pourrait encore être supposé i-peu-près égal a celui des nomhres 5 et 3, sans que pour cela les signes cristallographiqaes des modifications fussent beaucoup plus compliqués que dans lliypotbèse adoptée ici , ou ce rapport ne difiere pas beaucoup de celui des nombres 5 et 3. La composition des mades est aussi la menue que dans Tarragonite , la baiyte oarhonatèe , la stiontiane carbonatée ci la potasy solfidée. ( F^^^s les Annotations de cette dernière e^ièoe.)
Dtans la tiaductioa anglais' du Traité de minéialogie de Moks, on cite de grands cristaux de crmopliaiie trouTésen Sibérie; OMubM, Heuland, qui a eu des irhtîrini minéraktgiques avec la Russie depuis pins de ticaile ans , n'a ja- «BM» pu ratifier I exKtitude de cette localitr.
HUITIÈME ESPÈCE
Caractères définis.
TROLLB-WÀCHlfEISTEB.
.i^na/. Silice. . . . 4o,6o. 39,95 55, 10.
Alumine . . i9»95. i5,45
Chaux . . . 5i,66 26,91.
Bi-ox. defer. 55^95.
Tri-ox.defer. i4:,90 39^ 10.
Ox.demang. 6,69. i,4o 7,08.
Potasse ... • • . • 0,98.
Grenat rong* de llle dTii|^. lov^e-branAtre du ▼ëeofe. Brna de Longbanshyttan .
Silice. . . . 55,64. 4o,55.
Alumine . . 20,10.
Chaux . . * 29,31. 54,86.
Magnésie . .
Bi-ox. de fer.
Tri-ox.de fer. 5o,oo . 5,oo.
Ox.demang. 5,o2. o,48 6,275.
Potasse. . . 2,55.
Jaaae-bmn&tre d'Altenan. Tert cte Wiloai. Noir d*4,rendal.
Ces analyses sont représentées par la formule générale ,
C,M,F,MarS'+2|A,F}s.
Forme primitive. Le cube.
Clivage. S'obtient difficilement parallèlement aux faces de la modification b\
Pesanteur êpéoifique. 3,6i5, grenat vert de Wiloui; 5,701, grenat noir; 3,701, grenat brun; 3,788, rouge; 4,098,0113tauxdu Tyrol; 4,ia5, cristaux d'Ohalpian; 47208, cristaux d*Haddam.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Exposées au chalumeau , presque toutes les variétés se fondent en un globule noir, vitreux, oflFrant une cassure vitreuse.
Cassure. Gonchoïdale, inégaie.
Dureté, Quelques variétés sont moins dures que le quarz, d'autres le sont davantage.
Couleur. Rouge , brun, jaune , blanc, vert, noir; transparent , translucide ; lustre vitreux , quelquefois résineux.
1" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. b\
Le dodécaèdre rhomboïdal, (Primitif , Haûy.)
1. Gros cristal isolé, rouge-violet, opaque, aplati parallèlement â deux des faces opposées et dans lequel les autres faces ont des étendues inégales; Ikertok, Groenland.
2. Rouge-violet , peu translucide , trois cristaux isolés, alongés, dont les faces ont aussi des étendues très-inégales; Ikertok.
3. Gros cristal isolé , rouge-brunâtre, opaque, avec un peu de talc verdâtre ; Oetztbal , Tyrol.
4. Rouge-brunâtre , opaque , gros cristaux engagés entre eux avec un peu de talc vert ; Ikertok.
5. Rouge-brunâtre , cristaux nets dans Tamphibole gianuliforme; Saualpe, Carinthie.
6. Rouge-brunâtre , opaque, cristal isolé, alonigé ; Oetztbal.
Rouge - brunâtre , opaque , gros cristal , avec un
autre plus petit et un peu de talc vert ; Fahlun , Suède.
8. Brun foncé^ opaque, cristal isolé, très-net, sur amphibole j Kalwola , Finlande.
9. Rouge-brunâtre, peu translucide, petits cristaux très-nets, dans lamphibole schisteux * Kalwola.
10. Brun clair, petits cristaux nets, dans une substance gris-bleuâtre , fibro-compacte qui ne se rapporte à aucune espèce décrite ; Pyrénées.
11. Rouge-brunâtre , deux cristaux croisés, auxquels adhère un peu de talc vert ; Oetzthal , Tyrol.
12. Brun-clair , cristaux nets , avec un peu de chaux carbonatée laminaire blanche ; Breitenbrunn , Saxe.
i3. Brun clair, cristaux nets, alongés, dans l'argile endurcie , avec un peu de cuivre pyriteux ; Bannat.
i4. Rouge-brunâtre, deux cristaux isolés, recouverts de mica jaune; Aberdeenshire , Ecosse.
i5. Rouge-noirâtre , opaque, gros cristal isolé; Nonvège.
16. Noir, opaque, petits cristaux très-parfaits, dans du schiste micacé (pyrénéite de Werner); Pyrénées.
17. Brun-noirâtre, éclatant, opaque , cristaux agglomérés dont les arête s sont un peu arrondies; Arendal, Norvsrège.
18. Gris-verdâtre , opaque , cristaux nets , avec quelques petits cristaux de quarz hyalin prisme , zinc sulfuré laminaire , et mercure sulfuré; Hongrie.
19. Noir, opaque, cristaux groupés, avec talc verdâtre, et de petits octaèdres de fer oxidulé ; Arendal.
20. Noir, opaque, brillant, petits cristaux nets sur quarz pénétré de talc vert, Breitenbrunn.
21. Cristal isolé , jaune-verdâtre , opaque (grossulaire); Wiloui , Sibérie.
22. Jaune, translucide, petits cristaux très-nets, sur pyroxène massif, vert pâle ; Ala, Piémont.
23. Jaune foncé , translucide , cristaux nets sur pyroxène massif, vert pâle ; Ala.
24. Jaune et vert de pomme j translucide , sur pyroxène fibreux ; Ala, Piémont.
25. Jaune-Terdâtre , translucide y petits cristaux très-nets sur serpentine , avec talc blanc; Ala«
2°«» VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, a* .
Solide ootnpoêi de vingt^witre trapézoïdêê égau». (Trapézoïdal y Haùy.)
26. Rouge foncé, dix-huit cristaux isolés, peu translucides; Finlande.
27. Rouge foncé , trois cristaux isolés , beaucoup plus gros; Finlande.
Brun -noirâtre, opaque, cristal isolé; Oetzthal, Tyrol
2g. Brun clair, cristaux nets dont les faces sont striées, avec pyroxène ; Montayeux , Savoie.
3o. Brun clair , cristaux nets dans la chaux carbonatée blanche , avec zinc sulfuré lamellaire noir , et un peu de cuivre pyriteux; Kalwola, Finlande.
3i. Brun clair, cristaux nets dans Tamphibole fibreux compacte, avec chaux carbonatée blanche; Longbanshyttan , Suède.
52. Orangé-rougeàtre , cristaux nets avec quarz et amphibole; Zillerthal , Tyrol.
53. Rouge vineux , opaque , cristaux nets , dans le quan amorphe, mélangé de talc; Abo, Finlande.
54. Rouge-noirâtre, cristaux très-nets, sur amphibole contenant de petits grains de fer sulfuré ; St.-Just , Cornouailles.
35. Noir et jaune-brunâtre, opaque, cristaux dont les faces sont striées très-sensiblement et les arêtes un peu arrondies; Arendal, Norwège,
56. Brun y éclatant , petits cristaux avec chaux carbonatée laminaire blanche , fer oligiste titanifère , et épidote massive; Longbanshyttan, Suéde.
37. Rouge et vert , petits cristaux nets , engagés entre eux;Breitenbrunn, Saxe.
38. Jaunâtre , opaque , cristaux engagés entre eux, avec quarz prisme, fer oligiste lamelliforme , et fer sulfuré cubique ; Transylvanie.
3™« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, b' a*.
Le dodécasdre rhomboïdal, émarginé sur tatUêê leê arêUs.
(Emarginé , Haûy.)
3g. Dix cristaux isolés d'un rouge-vineux, opaques, dans lesquels les faces du dodécaèdre sont très-petites ; Alicante, Espagne.
4:0. Deux gros cristaux croisés, rouges , dans lesquels les faces qui émarginent les arêtes du dodécaèdre sont trésétroites ; Ikertok , Groenland.
4i. Rouge-vineux, gros cristal isolé dans lequel les faces qui émarginent les arêtes du dodécaèdre sont fortement striées; Ikertok.
42. Vingt-deux petits groupes et cristaux isolés orangérougeâtres, translucides; Ala , Piémont.
Dix autres groupes ; Ala
44. Orangé-rougeàtre , brillant , translucide , petits cristaux nets, dont l'un est très-alongé, avec pyroxêne vert; Ala.
45. Oraugé-rougeâtre , translucide , éclatant, grands et petits cristaux , engagés entre eux , avec pyroxêne vert pâle et talc, sur grenat amorphe ,d'un rouge très-pâle ; Ala.
46. Orangé-rougeâtre , translucide , éclatant , grands et petits cristaux, avec pyroxêne , talc et un peu de chaux carbonatée laminaire blanche ; Ala.
47. Orangé-rougeâtre , translucide, éclatant, cristaux trés-serrés les uns contre les autres , avec idocrase cyliu" droïde et massive d'un vert d'olive , translucide j Ala , Piémont.
48. Orangé-rougeâtre , cristaux plus gros^ sur grenat amerphe ; Ala.
49. Orangé-rougeâtre , translucide, cristaux nets, sur grenat amorphe, mélangé de pyroxéne blanc-verdâtre , translucide ; Ala.
50. Orangé-rougeâtre , translucide , petits cristaux avec talc hexaèdre , sur grenat amorphe ; Ala.
5i. Orangé-rougeâtre trés-pâle , très-petits cristaux , sur grenat massif; Ala.
52. Rouge-vineux, opaque, cristaux trés-serrés les uns contre les autres , sur grenat amorphe , mélangé de talc vert et de pyroxéne blanc-verdâtre, translucide ; Ala.
53. Brun-clair, éclatant, translucide, cristaux trés-nets, avec talc hexaèdre, vert, sur talc endurci; Ala.
54. Orangé-brunâtre , translucide , éclatant , cristaux alongés, avec chaux carbonatée laminaire blanche, pyroxéne vert pâle , translucide , idocrase cylindroïde brunâtre , sur grenat amorphe rouge-pâle ; Ala.
55. Orangé-brunâtre, foncé, éclatant, translucide, gros cristaux , avec quarz enfumé , feldspath et mica ; Ekatherinebourg , Miask, Sibérie.
56. Orangé-brunâtre foncé, translucide, petits cristaux dans lesquels les faces du dodécaèdre sont très-petites, avec mica lamellaire blanc-argentin, sur feldspath laminaire blanc-grisâtre ; Ékatherinebourg.
57. Rouge foncé , peu translucide , petits cristaux fortement striés, sur feldspath laminaire blancliàtre ; Ékatherinebourg.
58. Orangé-brunâtre, éclatant, grands et petits cristaux, avec pyroxéne, dans Taxinite ; St.Just, Comouailles.
5 9. Brun-rougeâtre , cristaux engagés entre eux avec idocrase verte , et mica ; Vésuve.
60. Orangé pâle, translucide, petits cristaux très-brillans , avec idocrase verte , et de petits cristaux blancs , transparens d anorthite , sur chaux carbonatée grano-lamellaire grise , mélangée de mica et de très-petits cristaux de pléonaste; Vésuve.
61. Orangé, translucide , petits cristaux très-brillans , avec mica vert , en cristaux plats, hexaèdres , sur chaux carbonatée , mélangée de mica vert, et de petits grains de pléonaste; Vésuve.
62. Brun-clair, translucide, éclatant, petits cristaux nets avec feldspath transparent et quelques petits cristaux de pyroxène; Vésuve.
63» Rouge-brunâtre, gros cristaux engagés entre eux, sans adhérence; Vésuve.
64. Rouge-noirâtre , cristaux nets , engagés entre eux ; Arendal, Norwège.
65. Rouge-vineux, translucide, cristaux dont les faces a' sont fortement striées , avec mica noir et amphibole ; cap de Gâte , Espagne.
66. Rouge, opaque, cristaux ensevelis dans le mica schistoïde, avec cobalt arsenical; Querbach, Silésie.
67. Vert, opaque, brillant, cristaux grands et petits , avec grenat ferrifère noir; Arendal.
68. Brun foncé, opaque, très- gros cristaux , très-nets, avec un peu de quarz amorphe ; Bannat.
69. Rouge-brunâtre , avec cuivre pyriteux amorphe, dans le mica schistôïde noir; Finlande.
70. Noir, opaque , cristaux nets, presqu*entièrement recouverts d une croûte mince blanche , avec cristaux irréguliers d anorthite ; Vésuve.
71. Brun-noirâtre , grands et petits cristaux engagés entre eux , avec un peu de chaux carbonatée et de cuivre pyriteux panaché; Bannat.
72. Rouge-bnmfttre , peu traiislucide, cristal isolé, fortement strié , auquel adhère un peu de plomb sulforé lamellaire; Tyrol.
73. Neuf cristaux isolés, noirs, opaques, très-nets; Frascati , Rome.
74. Noirâtre , peu translucide, cristaux très-brillans avec néphéline; Frascati.
75. Vert p/Ue , gros cristal isolé, avec de petits grenats arrondis, disséminés à la surface; Wiloui , Sibérie.
76. Quatre cristaux isolés de diverses nuances de vert , dont Tun très-gros est très-aplati ; Wiloui.
77. Vert pâle, translucide , cristaux nets dans une roche argileuse grise; Wiloui.
78. Vert pâle, cristaux agglomérés, dans lesquels les faces du dodécaèdre sont très-petites, avec un peu de chaux carbonatée; Dobschau, Hongrie.
79. Vert, translucide, éclatant, petits cristaux nets dans une pierre calcaire jaune-verdâtre; Dobschau.
80. Vert et vert-brunâtre , petits cristaux très-brillans sur talc ; Ala , Piémont .
4"« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, b (b Ai).
Le dodécasdrèrhomhoïdal, dont chenue arête estdottblement
émarginée, ( Fig. 2 , pi. XXVIII. )
81 • Brun, opaque, cristaux nets, avec chaux carbonatée laminaire bleuâtre, et woUastonite laminaire; Oravitxa, Bannat.
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5"*« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p a (b b b ),
Le dodécaèdre rhomboïdal, dont toutes les arêtes sont triémarginées. (Tri émarginé, Haûy. )
83. Ronge-hyacinthe , translucide , éclatant, cristanx nets avec pyroxène blanc , et talc vert cristallisé, sur grenat amorphe; Ala, Piémont.
83. Rouge-hyacinthe , moins foncé , cristaox nets avec de beaux cristaux de pyroxène, vert-clair, translucide; Ala.
84. Rouge-hyacinthe , petits cristaux nets, avec cristaux de talc vert , transparens , et pyroxène vert-pâle, transparent; Ala.
85. Orangé-rougeâtre , translucide, cristaux très-brillans avec talc cristallisé , sur grenat amorphe; Ala.
86. Rouge pâle , peu translucide , cristaux nets , avec un peu de chaux carbonatée blanche, sur grenat amorphe; Simplon.
87. Brun foncé, éclatant, opaque, gros cristaux trèsnets, avec quarz amorphe; Ékatherinebourg , Sibérie.
88. Brun-noirâtre, opaque, gros cristaux engagés entre eux , avec chaux carbonatée, et fer oxidulé; Arendal, Norwège,
89. Brun-rougeâtre , opaque, gros cristaux , avec un peu de chaux carbonatée, dans le quarz amorphe; Finlande.
90. Brun-noirâtre, opaque, gros cristaux très-nets; Langsoë, Suède.
gmc VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF. A* i* a*,
La variété émarginée , dans laquelle hê arêtes étinterseetion dèê faces a' , adjacentes atix angles aigus des rhombes j sont émarginées. (Unitemaire, Haûy. )
9 1 • Orangé-rougeâtre , translucide , cinq petits groupes de cristaux; Ala.
7™® VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p b' b* a\
La variété précédente , augmentée des faces du cube.
(Fig. 3, pi. xxvm.)
92. Deux petits cristaux isolés , orangés-rougeâtres^ trans lucides, éclatans; Ala, Piémont.
1 s s 1 s s gme VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. bba{bbb).
La variété unilemaire, datu laquelle les arêtes d^nUersêOtion des faceê a*, avec les faces du dodécaèdre rhomboïdal, sont émarginées. (Fig. 4, pi. XXVIII. )
93. Trois petits cristaux isolés, orangés-rouge&tres, translucides et éclatans^ Ala.
94. Orangé-rougeâtre , cristaux très-nets, avec talc vert cristallisé, sur grenat amorphe ; Ala.
FORMES INDÉTERMINABLES
95. Rouge-vineux , opaque, gros cristal irrégulier, avec sodalite , mica et feldspath; Ameraglick, Groenland.
96. Rouge-vineux, quatre autres cristaux isolés qui se rapportent à la variété trapézoïdale dont les faces sont fortement striées; Abo, Finlande.
97. Gros cristal isolé, rouge-vineux , recouvert de talc chlorite; Tyrol.
Rouge-violet , foncé, morceau roulé ; Ceylan
99. Rouge pâle et brunâtre , opaque, fragmens engagés entre eux , avec quarz hyalin prisme ; Simplou.
1 00. Brun-noirâtre, cristal irrégulier , qui a une grande ressemblance avec le titane oxidé; Espagne.
101. Brun-noirâtre , gros cristal dans le mica lamellaire vert-noirâtre; ce morceau offre une cassure qui est la contre-partie de celle du morceau précédent; Tyrol.
102. Jaune-verdâtre , opaque , petits cristaux arrondis, agglomérés; Breitenbrunn , Saxe.
io3. Jaune-verdâtre et brunâtre, gros fragment engagé dans le talc ; Piémont.
io4. Jaune-verdâtre , petites masses d'un aspect vitreux (succinite de Bonvoisin) , avec talc et serpentine; Piémont.
io5. Rouge, luisant, petites masses laminaires, avec quarz et cleavelandite; Haddam, Gonnecticut; Etats-Unis.
106. Rouge foncé, opaque, en grandes lames épaisses; Avaitsirksarbik, Groenland.
G'est une des plus belles variétés connues pour la taille. Sir Gharles Giesecke en a rapporté de très-beaux morceaux qu'il a fait tailler. G'est la seule substance que les habitans du Groenland connaissent et ramassent.
107. Fragmens détachés de la même variété, accompagnés de la terre argileuse dans laquelle elle se trouve; Avaitsirksarbik.
Rouge clair , en grandes lames; Avaitsirksarbik
109. Rouge-vineux , en lames, qui offrent des clivages brillans parallèles aux faces latérales d'un prisme hexaèdre, mais aucun parallèle aux autres faces du dodécaèdre rhomboïdal ; Avaitsirksarbik.
110. Rouge -vineux peu foncé, laminaire avec de petits grains blancs disséminés ( grenat porphyrique de sir Gharles Giesecke), Avaitsirksarbik.
111. Brun-jaunàtre , grand cristal arrondi, sur chaux carbonatée laminaire (Golophonite); Areudal, Norwège.
112. Brun-jaunâtre, opaque, d'un aspect résineux, fragmens à cassure inégale, dans la chaux carbonatée; Arendal.
1 15. Brun jaunâtre , translucide , en plus petites masses arrondies ; Arendal.
114. Brun-jaunâtre, irisé, en grains agglomérés avec un peu de w^oUastonite ; Philadelphie , Etats-Unis.
ii5. Rouge foncé, en petits grains arrondis détachés (pyrope); Zoblitz,Saxe.
116. Granuliforme , rouge foncé , dans le feldspath leptynite ( weiss-stein ) ; Ameraglick , Groenland.
117. Rouge foncé, en grains disséminés , dans la serpentine ; Bohême.
43o GRENAT.
118. Granuliforme , rouge foncé, dans la serpentine; Zôblitz, Saxe.
Vert pâle, mélangé de violet, opaque; mine de Wiul
annotations.
La formule générale qui comprend les diverses analyses des grenats est une des belles applications de la théorie de risomorphisme. Les bases isomorphes se substituent ici les unes aux autres sans altération de forme y parce que la forme primitive est un cube.
Toutes les modifications de cette espèce avaient déjà été déterminées par Haûy , à l'exception de celle qpii est offerte par les grenats d'Oraviritza , et qui jusqu'ici leur appartient exclusivement.
Pour la bijouterie , le grenat du Groenland est le meilleur et cependant il est le moins connu.
NEUVIÈME ESPÈCE
ESSONITE.
Caractère* défini**
KLAPROTR. ARFWBDSOir.
Analyse, Silice 38,8 ^^fi7*
Alumine.. . . 21,3 20,57.
Chaux .... 3 1,^5 33, g4.
Oxide de fer. • 6,5 3?93.
Perte 2,25 0,39.
Ceylan. Halsjo.
Forme primitive. Le cube.
Clivage. Parallèlement aux faces du dodécaèdre rhomboïdal et aussi dans d'autres directions.
Pesanteur êpécifi^que. 3,6.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Fusible au chalumeau en émail d'un noir brunâtre.
Cassure. Inégale et légèrement conchoïdale.
Dureté. Raie le quarz avec difficulté.
Couleur. Rouge hyacinthe translucide; éclat vitreux.
Réfraction. Simple.
Magnétisme. Agit sur Taiguille aimantée par la méthode du double, magnétisme', mais plus faiblement que le grenat.
FORMES INDËTERBfINABLES.
Rouge-hyacinthe foncé, gros fragment dans le
432 ESSONITE.
quel deux faces naturelles , assez nettes , sont inclinées, de 120**; Ceylan.
2. Rouge-hyacinthe, très-vif, translucide, fragmens agglomérés , ou granulaire , avec un peu de woUastonite ; Ceylan.
3. Rouge-hyacinthe vif, fragmens agglomérés, avec woUastonite , et de petits grains de chaux phosphatée verte ; Ceylan.
4. Rouge-hyacinthe vif, petits fragmens agglomérés, avec vroUastonite , et chaux phosphatée ; Ceylan.
5. Rouge hyacinthe vif, massive, avec quarz amorphe et scapolite ; Kimitto , Finlande.
annotations.
Haûy indique un prisme rhomboïdal droit de 102** éo' pour la forme primitive de cette substance , mais il existe des cristaux qui ocrent la forme d'un dodécaèdre rhomboïdal émarginé, et la réfraction, qui est simple, même d*aprés Haûy , décide aussi en faveur du cube.
On a découvert dernièrement près deCarlisle, aux États- Unis , des cristaux qui offrent toutes les variétés du grenat, et dont la couleur , la cassure , et en général les caractères extérieurs sont parfaitement identiques avec ceux de TEssonite.
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DIXIÈME ESPÈCE
STAUROTIDE.
Caractères définis.
y AUQUEL».
Analyse, Silice 33,oo.
Alumine 44.
Oxide de fer. . . i3.
Oxide de mangan. i ,00.
Chaux. . • . . . 3,84.
Bretagne.
Klaproth. F. chim.
St.>6oth«rd.
Forme primitive. Prisme droit rhomboïdal , dans le<juel rincidence des faces latérales est de 129° 20', et le rapport d'un des côtés de la base à la hauteur à peu près celui des nombres 3 et 10.
Clivage, Facile dans une direction parallèle à la modification jF'; difficile parallèlement aux faces latérales primi-tives.
Pesanteur spécifiy^te, 3,724.
Caractères indéfinis*
Chimiqties, Exposée au chalumeau, ne se fond pas, mais prend une couleur plus foncée , presque noire j avec le borax se transforme par une lente dissolution en un verre transparent, d'un vert sombre.
Cassure. Conchoïdale, inégale.
Dureté. Raie le quaxz difficilement.
Couleur, Brun-rougeâtre; quelquefois translucide sur les bords} lustre vitreux, un peu résineux.
434 STAUROTIDE.
l'« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p m g\
Le prisme primitif, émarginé à P endroit des arêtes latirahs
aiguës. (Périhexaédre, Haiiy.)
T. Brun-rouge&tre , opaque , cristaux brillans, alongés , avec disthéne périhexaédre, sur mica schistoïde^ Saint- Gothard.
2. Brun-rougeâtre, opaque, avec disthéne périhexaédre , sur létale schistoïde; St-Gothard.
3. Brun -grisâtre , opaque, cristaux nets, avec de petits grenats de la variété trapézoïdale, sur mica schistoïde ; Winthrop , Maine , Lincoln , États-Unis.
2"" VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p m g a .
La variété précédente, dans laquelle les angles obtus dei
baltes sont remplacés par les faces a . ( Unibinaire, Haûy.)
4. Brun-rougeâtre, opaque, cristal net, avec disthéne, dans le talc schistoïde ; St.-Gothard.
5. Brun-rougeâtre , un peu translucide , dans le talc schistoïde , avec disthéne ; St.-Gothard.
6. Brun-rougeâtre, cristaux moins nets , avec disthéne dans le talc blanc argentin, sur quarz blanc ; St«-Gothard.
7 . Brun , cristal isolé , en partie recouvert de talc ; Quimper , département du Finistère.
5"« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉS. DU CRISTAL ÉLÉMENT, p Ht j'.
j4xe de révolution perpendiculaire à une des faces de U modification e . ( Géminée rectangulaire , Haiiy. )
Cristal isolé, brun, opaque; Quimper
Ce beau cristal est un don de M.Magendie.
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9. Cristal isolé, brun, opaque , dans lequel les deux cristaux qui se croisent ont à peu près les mêmes dimensions ; Quimper , département du Finistère.
4me YXRXÉTk , SIG. REP, DU CRISTAL ÉLÉMENT AmE. p m g\
Axe de révolution perpendiculaire à F une de* fctceê de la modification e,. (Géminée acutangle, Haûy.)
Deux cristaux isolés , bruns , opaques ; Quimper
1 1. Cristal isolé , brun , opaque ; TEscurial , Espagne.
12. Brun , opacpie , cristaux engagés dans un schiste micacé; Pitkeranda, Finlande.
FORMES INDÉTERMINABLES
iS.Brun-rougeâtre, prismes périxhexaèdres , alongés, sans terminaisons distinctes, avec grenats primitifs, dans le mica schistoïde; St-Gothard.
i4. Brun, opaque, prismes alongés , sans terminaisons distinctes , avec grenats primitifs; Pitkeranda.
i5. Brun-rougeâtre , opaque , prismes déliés, périhexaèdres , sans terminaisons distinctes , avec quarz dans le talc schistoïde ; TEscurial.
16. Gros fragment brun , opaque , offrant les faces latérales du prisme primitif; TEscurial.
17. Cristal périhexaèdre, brun, opaque , sans terminaisons distinctes; TEscurial.
18. Brun-noirâtre, opaque, prismes arrondis, entrelacés, sur talc endurci, avec quarz amorphe; mines de Glenmalur, Wicklow, Irlande.
annotations.
Les macles de cette substance sont formés d'une manière un peu plus compliquée que ceux précédemment décrits.
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Les axes de résolution sont perpendiculaires , et les faces de composition parallèles à des modifications qu'on n a point encore observées dans cette substance. Ils présentent d'ailleurs des circonstances très-intéressantes. En admettant que les axes des deux individus, dans la variété géminée rectangulaire , se croisent à angle droit, on peut déterminer les dimensions de la forme primitive. On peut encore les déduire de la supposition que les axes des deux individus de la variété géminée acutangle forment un angle de 120** , et que l'inclinaison de la face jf* de l'un d'eux sur la face ^' de l'autre est égale au même angle. L'exactitude de cette dernière hypothèse peut aisément se vérifier au moyen du goniomètre à réflexion , car ces faces sont ordinairement assez brillantes.
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ONZIÈME ESPÈCE
CfflASTOLITE.
CarcLctères définis*
Analyse. Berzélius conclut des réactions de cette substance au chalumeau , qu'elle est probablement un soussilicate d'alumine.
Forme primitive. Prisme droit rhomboïdal de 91** environ.
Clivage, Parallèle aux faces latérales de la forme primitive.
Pesanteur spécifique. 2,944.
Caractères indéfinis*
Chimiques. La partie blanchâtre est infusible au chalumeau, mais elle y devient d'un blanc plus pur 5 avec le borax elle se dissout très-difficilement en un verre transparent. La partie noirâtre se fond en verre noir.
Cassure. Esquilleuse , légèrement conchoïdale.
Dureté. Raie le verre lorsqu'elle a un tissu vitreux.
Couleur. Les cristaux de chiastolite paraissent être composés de deux substances : l'une d'un blanc-jaunâtre, quelquefois translucide et d'un éclat vitreux; l'autre d'un noir bleuâtre, opaque et terne.
Prisme rhomboïdal, dont la section perpendiculaire à F axe offre au centre un rhombe d'un noir bleuâtre , avec des lignes de la m>éme couleur qui partent de ses angles et vont aboutir aux angles du rhombe extérieur. (Tétragramme , Haiiy. )
1 . Cristal isolé, dont les faces latérales sont brillantes et
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offrent le clivage qui leur est parallèle ; département du Morbihan.
2. Cristaux engagés dans le schiste argileux ; département du Morbihan.
Prisme rhomboïdal, dont la section perpendiculaire à Caxe offre rassortiment précédent avec quatre petits rhombes situés aujf angles du prisme. (Pentarhombique , Haûy.)
3. Cristaux alongés, engagés dans le schiste argileux; Baréges , département des Hautes-Pyrénées.
4. Cristaux alongés , engagés dans le schiste micacé ; Massachusetts, États-Unis.
5. Blanchâtre, opaque, longs prismes déliés, engagés dans le schiste argileux ; Hof , Frauconie.
MORCEAUX POLIS
6. Cristal isolé de la yarjété tétragranune dont les bases ont été polies; département du Morbihan.
7 . Plaque mince, taillée parallèlement à la base du prisme, offrant l'assortiment de la variété pentarhombique ; département du Morbihan.
8. Plaque plus épaisse, taillée dans le même sens, et offrant le même assortiment, augmenté de lignes noires parallèles aux côtés du rhombe extérieur ; département du Morbihan.
g. Grande plaque polie de schiste noir, offrant des cristaux croisés de chiastolite; Estero de lasEruzes, Chili.
annotations.
La régularité avec laquelle une matière étrangère se trouve arrangée dans les cristaux de cette substance , est trèsintéressante. Elle peut aider à faire concevoir les structures si curieuses que Taction de la lumière polarisée découvre dans certains cristaux.
DOUZIÈME ESPÈCE
NÉPHÉLINE.
Caractèreéf définù,
VAUQirBLiM. Carpi. F. Giuxiir.
Analyse. Alumine 49. 9, 35,49.
Silice 46. 4o,2o. 43,56.
Soude i5,56.
Potasse 12,60. 7515.
Chaux 2. 20,80. 0,90.
Oxide de fer. .... 1. i,ïo. ) ^
Oxide de manganèse. 12,60. j '^ ""•
Eau 1,59.
Monte Somma. Capo diBove.
Arfwedson n a trouvé dans cette substance que de la silice, de Talumine et delà soude, dans des proportions qui
conduisent à la formule So^ S* -^ ^ Al Si.
Forme primitive. Prisme hexaèdre régulier , dansjiequel Tun des côtés de la base est à la hauteur à peu près dans le rapport des nombres 25 et 21 .
Clivage. Quelcpies indices parallèlement à la base et aux faces latérales de la forme primitive.
Pesanteur spécifique, 2,56o.
Caractères indéfinis.
Chimiques» Exposée au chalumeau , les arêtes s'arrondissent ; avec le borax , se dissout lentement en un verre transparent et incolore. Un fragment transparent, mis dans l'acide nitricpie à froid, y devient nébuleux. Soluble en gelée dans les acides.
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Cassure. Conchoïdale , éclatante.
Dureté. Raie le verre.
Couleur. Blanche; translucide et transparente; lustre vitreux.
I '«^ VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p m.
Prisme hexaèdre régulier. (Primitive, Haûy.)
1. Blanc-grisàtre , translucide, petits prismes un peu altérés à la surface , avec de petits cristaux primitifs de mélilite ; Capo di Bove , prés de Rome.
2™« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p m g\
La variété précédente y dont les arêtes latérales sont émarginées. (Voy. fig. 2 , pi. XXVlll.)
2. Blanche, éclatante^ peu translucide, gros cristaux des variétés primitives et péridodécaèdres, engagés entre eux, dans du mica lamellaire vert-noirâtre , avec de petits cristaux noirs d'amphibole de la variété accélérée, et idocrase brunâtre ; Monte Somma , Vésuve.
3™® VA^ÉTÊ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p m b\
La forme prin%itioe y dont tous les bords des bases sont émarginés. (Voy. fig. 3 , pi. XXVUI.)
5. Grand cristal blanc, translucide, croisé par un autre ; Monte Somma.
4. Blanche, translucide, cristal net, accompagné de quelques autres plus petits, avec mica lamellaire vert, pyroxène en très-petits cristaux nets, et quelques cristaox d'idocrase brune ; Monte Somma.
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5. Blanche , éclatante , transparente , cristaux nets , engagés entre eux , avec feldspath blanc, transparent , quelques petits cristaux de pyroxène et un peu de mica noir , éclatant; Monte Somma, Vésuye.
4me VARIÉTÉ, SIGNE REPRESENTATIF, p m g' b\
La variété préeédente , dont lest arêtes »ont émarginée»,
(Voy. fig. 4, pi. XXVffl.)
6. Blanche, translucide, cristaux nets, engagés entre eux, avec quelques petits cristaux de pyroxéne vert, sur un mélange de pyroxéne et de néphéline; Monte Somma.
S™*' VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p m g b b .
La variété précédente , émarginée à Vendrait deê intersections des faces Jïieth\ (Fig. 5^ pi. XXVIII.)
7. Blanche , translucide , éclatante , petits cristaux nets, engagés entre eux , dont quelques-uns appartiennent à des variétés plus simples , dans la chaux carbonatée lamellaire blanc-grisâtre, avec quelques petits cristaux de pyroxéne ; Monte Somma.
8. Blanchâtre, translucide , gros cristaux engagés entre eux dans un mélange de néphéline granulaire et de pyroxéne ; Monte Somma.
Formes indéterminables.
9. Gros cristaux grisâtres , luisans, engagés dans une dolérite , de manière que la surface du morceau paraît être pavée d'hexagones réguliers et de faces rectangulaires d'un éclat vitreux , cpii correspondent aux bases et aux faces latérales des cristaux de néphéline ; Kazzenbuckel , Eberbach.
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annotations.
L'incidence des faces i' sur p ne s'éloigne pas beaucoup de i35**. n en résulte que si les faces de la modification g^ étaient prises pour les faces latérales de la forme primitive, et que les faces i* fussent considérées comme le résultat d'un décroissement par deux ratigées en largeur sur les angles des bases, la hauteur de ce nouveau prisme primitif serait à peu prés égale à lun des côtés de la base. Dans toutes les autres substances dont les formes cristallines peuvent se dériver d'un prisme hexaèdre régulier, on trouve aussi que la hauteur peut être supposée ne différer que très-peu d un des côtés de la base.
La comparaison des analyses delanéphéline et de réléolite par messieurs L. et G. Gmeliu , conduirait à considérer ces deux substances comme variétés d'une même espèce ; mais les différences que présentent le clivage , la pesanteur spécifique et la dureté , s'opposent à cette réunion.
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TREIZIÈME ESPÈCE
HAUYNE.
Caraethreê défmU.
L. Gmbliv. Bbrgbmavk
Analyêe, Silice 35,48. 07,
Alumine 18,87. 27,50.
. Chaux 12. 8,14.
Acide sulfurique. . . . 12,59. 11, 56.
Potasse i5,45.
Soude 12,24.
Oxide de fer 1,16. i,i5.
Oxide de manganèse. . o,5o.
Eau 1,20. i,5o.
Marino. Lac de Laach .
Forme primitive. Le cube.
Clivage, Quelques indices dans la direction des faces du dodécaèdre rhomboïdal.
Pesanteur spécifique* 2,687. 3,333.
Caractères indéfi/nis.
Chimiques. Soluble en gelée blanche et transparente dans les acides nitrique , sulfurique et muriatique. Exposée au chalumeau , sur le charbon , elle perd sa couleur et fond en un verre huileux; avec le borax, elle se dissout avec effervescence en formant un verre transparent qui devient ^une par le refroidissement.
Cassure. Inégale, conchoïdale, luisante.
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Dureté, Raie sensiblement le verre, et quelquefois le quarz.
Couleur, Bleue et vert-bleuâtre ; transparente , translucide , lustre vitreux.
FORMES INDÉTERMINABLES
1. Granuli forme , d'un bleu de saphir, sur pyroxène granulaire vert foncé ; lac de Laach , prés du Rhin.
2. Bleuâtre, dans une gangue composée de chaux carbonatée granulaire , mica lamellaire et de petits cristaux de pyroxène noir et opaque; Vésuve.
Vert-bleuâtre, peu translucide , sur lave; Vésuve
4. Bleu-verdâtre , dans le feldspath vitreux , avec de petits cristaux de fer oxidulé et de titane silicéo-calcaire ; lac de Laach.
5. Bleuâtre, petites masses laminaires , dans une lave poreuse; Vésuve.
annotations.
D'après les analyses citées , il est évident que l'haûyne du Vésuve devrait être considérée comme une espèce distincte de celle du lac de Laach. Il y a entre les deux une différence du même genre que celle qui existe entre le feldspath et la cleavelandite. Les formes sont cependant identiques.
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QUATORZIÈME ESPÈCE
SPINELLANÊ.
Caractères définis.
Klaproth.
Analyse. Silice 43, oo.
Alumine 39,5o.
Chaux i,5o.
Soude i9?oo.
Oxide de fer 2^00.
Acide sulfurique. . • 1,00.
Eau 2,5o.
BERGBMAVN.
Forme primitive. Le cube.
Clivage. Parallèle aux faces du dodécaèdre rhomboïdal. Pesanteur spécifique. 2,282.
Caractères indéfinis.
Chimiques, Blanchit et fond aisément en émail blanc. Se résout en gelée dans les acides.
Cassure. Inégale , conchoïdale.
Dureté. La même que le feldspath.
Couleur. Verdâtre et brunâtre; translucide et opaque; lustre -vitreux.
1" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, b .
Dodécaèdre rhomboidal. (Fig. 2, pi. XXIX. )
2™« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p b\
La variété précédente ^ avec les faces du cube. (Fig. 3,
pi. XXIX.)
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3°" VARIÉTé, SIGNE REPRÉSENTATIF, p b^ a\
La variété précédente, avec lesfaeeg de Foctaèdre régulier.
(Fig.4,pl.XXIX.)
1 . Brun clair , et vert-brunâtre , peu translucide , cristaux engagés dans du feldspath en cristaux irréguliers; lac de Laach.
2. Brun clair et vert-brunâtre, cristaux assez gros engagés dans le feldspath vitreux ; lac de Laach.
udtnnotations.
Cette substance oJQTre des cristaux ordinairement trésnets. Quelques auteurs la considèrent comme une variété de Tespéce précédente ; et en eflTet les analyses que Bergmann a données des deux ne différent pas beaucoup. Les formes cristallines ne peuvent être ici d'aucun secours pour décider la question , puisqu'elles peuvent se dériver dans les deux cas d'un noyau cubique.
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QUINZIÈME ESPÈCE
FIBROLITE.
Caractères définis.
Chevbyix.
Analyse, Silice 38. 33.
Alumine 58,25. 46*
Oxide de fer. . . . 0,75. i5.
Carnate. Chine.
Forme primitive. Prisme droit rhomboïdal, dans lequel rincidence des faces latérales est de 100**.
Clivage, Parallèle aux faces latérales de la forme primitive.
Pesanteur spécifique . 3,2x4.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Infusible au chalumeau.
Cassure. Conchoïdale.
Dureté. Raie le quarz; étincelle par le choc du briquet.
Couleur. Blanche , grisâtre , verdAtre , opaque.
Électricité, Isolée , acquiert à l'aide du frottement une forte électricité résineuse. Deux morceaux frottés dans l'obscurité deviennent phosphorescens.
FORMES INDÉTERMINABLES
1. Blanche, soyeuse, fibres très-déliées et très-serrées recouvrant un morceau d'indianite , avec de petits grains noirs de fer oxidulé ; Carnate.
448 FIBROLITE.
2. Blanche, soyeuse, fibres très-serrées, sur du feldspath laminaire rouge mélangé de fer oxidulé ; Chine.
3. Blanche , soyeuse.et fibreuse, avec indianite et corindon; Carnate.
L'analyse de cette substance ne diffère pas sensiblement de celle que Bucholz a donnée de landalousite; mais elles ne conduisent ni l'une ni Tautre à une formule chimique simple. Bournon est jusqu'ici la seule personne qui ait observé la fibrolite sous une forme régulière , ainsi que le clivage cité au nombre des caractères définis.
^^*^*'*'*^V»»^/VVVVVVWVWl<» V% VW»VV<»WVVVV»VVV/VVtvvVVVVVVVW^VM^
www
SEIZIEME ESPÈCE
BUCHOLZITE.
CarcLCtèreê défi/niê.
Analyse,
Silice. . . . 46.
Alumine. . 5o.
Potasse. • . i,5o.
Oxidedefer. 2,5o.
BRÀVDES.
Formule chimique A/ 8.
Caractères indéfinis.
Cassure* Légèrement conchoïdale dans une direction perpendiculaire aux fibres.
Dureté. Raie le verre , et est rayée par le quarz.
Couleur. Blanchâtre, gris-noirâtre, noire; opaq[ue} lustre luisant.
FORMES INDÉTERMINABLES
1 . Fibreuse, blanche et grise , sur du quarz j Fassa , Tyrol.
annotations.
Cette substance se rapproche beaucoup par sa composition chinjique de la sillimanite des États-Unis , et de Taiir dalousite d'Espagne, analysée par Vauquelin. Elle a été considérée par quelques minéralogistes comme une variété de disthéne*
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DIX-SEPTIÈME ESPÈCE
flVITK,
Cnraetereê définis.
KhkrMju,
C^C. QmtLU%»
Anulyêu, Silice. '^^1^0 .
Alumine 63,75 •
Oxid» dij fer . . « « 6,75 .
Magn. et ox. de mang.
Pota^^
Soude
ioo,oo«
Furtne primUhe, Prinaie beiaédre régalier, dans lequel la tiautoor eêi à peu piéf égale â Tun dea côtéa de la ba»;.
Clivage. Parallèle aux face^ latérales» de la forme primitive,
PeêanUur êpicifiqus. 2,78* , . 2,98.
Caractireê indéfini»*
Chimiques. Au chalumeau, tmr le cliarbon, blanchit, fond mt len bardé en donnant un verre blanc et bulleux ; arec le borax fond difBcilement en un verre traaa{)areut , coloré par le fer* La variété de Saxe est infuaible.
Ca4êur$0 Inégale.
Dureté» Raie la chaux Huliatée , et CHt rayée par la chaux fluatée.
Couleur. RoofeAtre, griaàtre et grf i-rougeâtre ; opaque; HAtiH lu/»tre*
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i'' VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p m.
PrUme hexaèdre régulier. ( Primitive , Haày.)
1 . Grisâtre , opaque , cristal alongé , dans le feldspath blanchâtre , avec un peu de mica ; Sellrain , Tyrol.
l"^"" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p m f\
La variété précédente, dont les arêiee latéralee eani émar-
ginées. ( Péridodécaèdre , Haùy. )
2. Cristal isolé, grisâtre, opaque, revêtu dune croûte talqueuse , onctueuse ; Menât , département du Puy-de- Dôme.
5. Grisâtre , opaque , cristaux nets , groupés ; Menât, -t. Gris-brunâtre , opaque, cristal moins net> dans du granité ; Menât.
5. Gris-brunâtre, opaque , très-gros cristal engagé avec quelques prismes d'andalousite rougeâtre , dans le qoarz amorphe ; Lisenz , Tjrrol.
6. Brun-rougeâtre , opaque , cristaux engagés entre eux, sur du quarz amorphe , avec mica; PinistoUen, Schneebei^, Saxe.
7. Brun-noirâtre , opaque , cristaux trés-nets , engagés entre eux , sur granité ; PinistoUen.
3°"^ VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p m g' b\
La variété précédente, dont eix dee horde des bases sont
émarginés. (Fig. 3 , pi XXIX. )
8. Brun-rougeàtre , opaque, petits cristaux, dans lesquels les faces h' sont très-inégales, sur granité; PinistoUen.
45a PINITE.
FORMES INDÉT£RMINABL£S.
g. Siratiforme, rouge&tre, opaque, plusieurs gros prismes hexaèdres, dont les bases sont nettes , mais dont les pans soiit irréguliers et indiquent que les cristaux sont formés de lames hexaèdres empilées , avec feldspath altéré ; Finistollcn y Schneeberg, Saxe.
To. Rouge de brique , opaque , très-gros prisme isolé , dont les bases et les pans latéraux présentent les mêmes caractères que ceux du n"* précédent j PinistoUen.
annotations.
Cette substance ofire un exemple d'un prisme hexaèdre primitif dans lequel l'un des côtés de la base est à peu près égal à la hauteur.
La composition de la pinite de Saxe , d'après Klaproth , indique une espèce distincte de celle des autres localités , mais jusqu'ici on n'a trouvé aucune différence dans les formes. L'analyse de C.-G. Gmelin ne diffère pas beaucoiip de celle de certains micas.
DIX. HUITIÈME ESPÈCE
DISTHÈNE.
Caractères définis,
LÀUGIER. ÀRFWBDSOH. .
j4naL Alumine. . . 55,5o. . . GijSg.Form. chim. A/- S. Silice .... 38,5o. . . 34,33.
Chaux. • . . o,5o. 99)22.
Oxide de fer. 2,76.
Eau et perte. 2,75.
Saint-Gothard.
Forme primitive. Parallélipipède obliquangle , dans lequel les incidences de la base sur les faces latérales sont de 100° 5o' et de 98" t5', celle de ces dernières faces entre elles de 106° i5', et les arêtes by c, qui se rencontrent à Tangle solide a, à peu près dans le rapport des nombres 25 et 36.
Clivage, Parallèle aux faces de la forme primitive. Les divisions parallèles à t sont les plus nettes, celles parallèles à m offrent le même caractère que le clivage principal de la chaux sulfatée.
Pesanteur spécifique. 3,559.
Caractères indéfinis.
Chimiques. Infusible , et blanchit seulement à un feu très-ardent; se dissout lentement, avec le borax, en un verre transparent et sans couleur.
Cassure, Inégale.
Dureté. Ses parties aiguës raient le verre. Les lames parallèles à la face m sont flexibles ; et sur cette face les cristaux se laissent rayer facilement.
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Couleur* Diverses nuances de bleu, jaune, vert, rouge, blanc , et gris; transparent , translucide ; lustre vitreux.
Électricité. Résineuse dans certains morceaux, et vitrée dans d'autres à Taide du frottement.
l"^" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p m t g\
Prisme hexaèdre oblique. (Fig. 2, pi. XXIX.)
1. Bleu clair , et bleu foncé, translucide; trois cristaux isolés , dont Tun offre les deux sommets ; St.-Gothard.
2"'*' VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p m t g' h\
Prisme octaèdre oblique. (Fig. 3, pi. XXIX.)
Cristal isolé , jaunâtre , translucide ; St.-Gothard
3me VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p m t g^ h' h\
La variété précédente , émarginée à Fendrait des mtersections de9 faces m ef h*. ( Fîg. 4 , pi. XXIX.)
3. Bleu clair , translucide , cristal isolé, offrant les deux sommets ; St.-Gothard.
4™« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p fn t g^ h' b\
La seconde variété y clans laquelle les arêtes aiguss tintersection des faces ^ et va sont éma/rginées. ( Fig. 5 ,
pi. XXIX.)
4. Deux cristaux isolés, Tun bleu, translucide , l'autre jaunâtre, translucide, montrant dans l'intérieur, un filet bleu passant par les centres des bases^ St.'Gothard.
5. Petit cristal isolé, bleu clair; translucide, placé à l'ex-
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tréinité d un prisme de staurotide, de manière que les axes des deux cristaux coïncident; St.-Gothard.
6. Bleu , translucide , gros cristal dans le talc schistoïde, avec de petits prismes alongés et déliés de la même substance, et staurotide périhexaèdre; St.-Gothard.
S"*** VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉS. DU CRISTAL ÉlAmeNI.
p m t g^ h\ jf^ûffe de révolution perpendiculaire à la face m.
7. Bleu , translucide, cristal maclé, dans le mica schistoide , avec des cristaux déliés de la même substance , staurotide unibinaire , et tourmaline noire ; St.-Gothard.
FORMES INDÉTERMINABLES
8. Quatre cristaux isolés , sans terminaisons distinctes , dont trois bleus et un jaune; St-Gothard.
9. Bleu de saphir et blanchâtre, translucide, long prisme périoctaédre , sans terminaison distincte ; St-Gothard.
10. Jaunâtre et blanchâtre^ translucide, grand cristal périoctaèdre , sans terminaison distincte , et dont la surface est recouverte de petites lames de mica ; St.-Gothard.
11. Bleu et jaunâtre, translucide, longs prismes périhexaèdres et périoctaèdres , sans terminaisons distijictes , dans le mica schistoïde ; St.-Gothard.
12. Bleu foncé ', translucide , longs prismes hexaèdres et octaèdres , avec talc, quarz et mica; St.-Gothard.
i3. Laminaire^ bleu foncé , lames alongées appliquées Tune sur lautre dans une direction parallèle à la face m de la forme primitive, avec quelques petites lames de mica, et quarz 5 Passagen , Brésil.
i4. Laminaire y bleu foncé ; Aberdeenshire , Ecosse.
t5. Bleu foncé , formant des masses prismatiques; Massachusetts , États-Unis.
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1 6. Laminaire, bleu-verdâtre, lames alongées avec quarz amorphe , grenat , mica noir lamellaire , et une substance blanche, non examinée ; Saualpe , Carinthie.
17. Blanc et bleu 9 lames croisées et courbées , avec un peu de talc vert ; St.-Gothard.
18. Bleu céleste , cristaux très-déliés , dans Tintérieur de cristaux de quarz hyalin prisme,} St.-Gothard.
19. Bleu-verdâtre , grandes lames, avec talc lamellaire, et chaux carbonatée grossière; St.-Gothard.
Blanchâtre, lames minces, avec quarz; Passagen
^annotations.
Les cristaux de cette substance qui offrent des modifications au sommet, sont fort rares,'et ordinairement les faces de ces modifications ne sont pas susceptibles de mesures précises. C'est pour cette raison que le rapport entre l'un des bords de la base et Taréte latérale de la forme primitive n'a pas été déterminé ici.
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Pages.
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05 , n. 471, Erbenttein , iiseï Erbtenttein. • 151 , n. 72, Golden-Hohe , lisez Golde<i-Hoehe. 101 , n. 15, Lenarèt, lisez Linarét.
103 , n. 24, Tiefen , lisez Tiefer.
209 , n. 112, qu$trede , lisez quatre de.
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— n* 4, Glitendoif , lisez Glaesendorf.
— Annotations ligne 3, Rendant , lisez Beudant. ^- — ligne 7) Bendant, 2Û0Z Beudant.
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